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(Некоторые вз каэшеи поставляются выше всякой 
цепы и моры богатств человеческих, так что для 
иоогих людей к высочайтем^ п совер шовному со* 
зерцанию природы довольво единого драгоценного 
камня». 

Плиний (дер. В. Севергина 1819 г,). 


.Монография о драгоценных к цветных камнях России посвящается одной 
,лз крупных, но мало оцененных или, вернее говоря, забытых производительных 
сил русской природы. Я более, чем кто-либо другой, сознаю огромные недо- 
статки выполненной мною работы, неполноту сведений, односторонность к 
узкость освещения, отсутствие красок там, где во всей яркости надо было 
передать внешнюю красоту и внутреннюю гар.моиию цветного камня. Однако, 
полное отсутствие какой бы то ни было сводки по этому вопросу, за исключе- 
нием популярной и притом устаревшей и не всегда точной книги Пыля ев а, 
(/заставило меня не откладывать печатания. 

К цветному и драгоценному камню России и к его использованию можно 
. подходить с нескольких точек зрения: чисто минералогической, промышленной, 
рудожественной, исторической. Я делаю попытку осветить этот многогранный 
/вопрос со всех указанных выпіе точек зрения, но особенное внимание посвя- 
"щаю тому, что лежит в основе всех остальных, — природе самого камня, его 
‘свойствам и происхоягдениго. Выдвигая эти вопросы, я исхожу и.з мысли, что 
і’само промышленное, те.хническое или художественное использование камня 
|ивляется лишь выявлением тех характерных черт и элементов красоты, кото- 
і.іг,рыми его наделила природа и которые во всей своей совокупности н во всех 
своих деталях являются выражением п отражением геохимических процессов, 
гхоиутствовавших его образованию. Художест^нное творчество человека, интуи- 
’тивио схватывающее в своих высоких достижениях характерные черты камня, 
/связывается таким образом с глубокими йаучиыми проблемами его исследо- 
■^ания, и при рассматривании обработкі^"' камня в исторической перспективе 
невольно вырисовывается эта связь, подчиняющая материалу и его свойствам 
ворческий порыв народного искусства. 

ТТ исходя из этих точек зрения, камень, как один из важнейшіих мате- 
риалов іірш;ладного искусства, представляется мне неот'емлемым элементом 
культурного развития человечества; изучение его во всех стадиях использо- 
^ашиі, начиная с природных 'месторождений и кончая обработкою в художе- 
ственных мастерских, 'является задачею культурно-исторического значения. 







Было бы большою ошибкою смотреть на драгоценный камень, как на 
элемент богатства, праздной роскоши, тщеславного оамоукрашевия; в этой роли 
он выступил сравнительно недавно, тогда как в истории культуры его значение 1 
определяется далеко не тою денежною ценность», которую он предо тавлял, а 
тем обаянием красоты, блеска и яркости красок, тем художественным сочета- 
нием природных свойств и творческого замысла^ которое заставило еще на заре 
человеческой культуры смотреть на самоцветный камень, как на воплощение 
богатств и красот природы (Плиний). 

В архитектуре, скульптуре и разнообразных видах декоративного искусства, 
в народной фантазии сказок и народного эпоса, в поэтических образах изящной 
литературы — ^воюду драгоценный камень сыграл свою роль, вдохновляя худож- 
ника, давая незаменимый материал архитектору и открывая широкий простор 
фантазии поэта. і. 

Как отражался русский камень на этих сторонах народного творчества, ііакую 
роль играл он в русском приіоіадЕом искусстве, как велики его богатства, его 
промышленная ценность? Вот ряд вопросов, которые ставят ясизнь и на кото 
рые можно ответить лишь об'ективным исследованием самого камня, — еі’о 
свойств, месторождений и использования. И сообразно с этою задачею «Драго 
ценные и цветные камни России» распадаются на четыре самостоятельных тома, 
посвященных отдельным сторонам этого многогранного вопроса 

Первый том~посвящен самому камню и, как указано ниже в преди- 
словии к нему, имеет целью дать фактический материал о свойствах и расщіо- 
странении в России отдельных его видов. 

Второй том — посвящен характеристике месторождений и проис.хожде 
нию драгоценных и цветных камнрй и дает картину распростр анеыия их в 
России и тех возможностей, которые еще таятся в русской природе, при более 
внимательном изучении ее богатств. 

1' р е т и й то м — охватывает все стороны использования 
с его добычи, перевозки, продажи и кончая художественною обработкою в ма 
стерских и фабриках. - 

Наконец, четвертый то м— распадается на две части: в первой— содер-'і 
жится исторический очерк использования камня в России, биограф ия некоторых 
наиболее выдающихся деятелей в области камші, описание камин в музеях іг I 
дворцах и т. д.; вторая часть содержит ряд приложений, копии архивных ма- I 
териалов, исправления, дополнения и подробные указатели ко всем четырем Л 
томам. У 

Таким образом я начинаю с изложения фактического материала, а осиовине 
выводы и общие положения откладываю до последних томов. 

Во многих отношениях настоящая работа есть коллективный труд: она > 


камня, начиная 


вылилась как результат трудов отдела драгоценного камня Комиссии и в ией|| 


отразились идеи, знания п опыт целого ряда близких мне лиц, специалистов ^ 
и любителей камня. Им .моя искренняя благодарность, ибо без их содействняѴ 
я не мог бы сделать этой первой попытки дать монографическое оііисание^^ 
одной из производительных сил страны. 

В техтіке исполнения самой работы, требовавшей кропотливого просмотра 
огромной литературы, поисков по библиотекам книг, составления вышгеок и,1 
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наконец, очень сложной переписки самой рукописи, огромная работа выпала на 
долю ученого сотрудника Геологического Музея Академии Наук А. И. Шес- 
товой, подбиравшей литературу, и корреспонденток Комиссии производитель- 
виі сил Е. П. Кесслер и А. И. Сперанской. 

В области шуче-ния и описания самих полней, их свойств и месторождений 
■необходимо отметить содействие Р, Б. Р о с с и е и с к о й, составившей на осно- 
вании собранных ею многочисленных данных краткий обзор мраморов России, 
Е. В. Ер ем ИИ ой, давшей очерк флюорита, и А. Н. Рейс л ер а, часть ис- 
следования которого над яшмами вошла в первый том. 

При составлении второго и третьего тома мне приходится отметить особенное 
участие целого ряда лиц; В. В. Мостовенко (| 1920), бывший директор Ека- 
теринбургской и Петергофской гранильных фабрик, дал незаменимый материал 
своих воспоминаний об этих учреждениях, .многоценных деталей удалось полу- 
чить и от А. Л. Гуна и Е. В. Го миле веко го, бывших управляющих Пе- 
тергофскою фабрикою, и особенною благодарностью я обязан нынешнему ее ди- 
ректору С. А. Т р а ы це е в у. ГІе менее ценным для общей картины оказалось 
описание Ф. П. Б и р б а у м о м, старшим мастером и художником фирмы Ф а- 
берясе, камнерезной и ювелирной деятельности этой фирмы; равным образом, 
в эти тома вошли выдержки из детального обзора механического оборудования 
и методов работы на Петергофской фабрике, составленного помощником ее дирек- 
тора Н. И. В л о д а в ц е м. 

Очень крупные архивные изыскания легли в основу настоящего издания: 
вед эту работу целый ряд лиц при тягкелых условиях зимнего времени: инженер 
Л. Ф. Б а ц е в п ч (бывш. Кабинет), В. И. В л о д а в е ц (Уделы), Д. В.Юферов 
(Уделы), В. А. У н к о в с к а я (Академия Художеств), М. В, Я м б и к о в а (Горный 
департамент). Особою ценностью отличались архивные материалы, выписанные 
из б. Архива Уделов Е. 0. Романовским и касающиеся добычи нефрита и 
ѵчазурита в Прибайкалье. 

При составлении гшпоргтеско-й части и изучении музеев и дворцов ыеза- 
менимпе содействие оказали С. Н. Тройницкий (директор Эрмитажа), В. Й. 
Т а л е и о р о в с к и й (хранитель Павловского дворца- музея), В. К. Макаров 
(храЕпте.дь Гатчинского дворца-музея), а также В. А. Унковская, составившая 
ряд описаний камня в дворцах, и П. Н. Стол няне кий, давший ряд истори- 
ческих справок о дворцах и зданиях старого Петербурга. 

Особую заботу представляло составление схем, чертежей, карт и художе- 
ственное в оспроизведение наиболее выдающихся изделий из камня. В этом ва- 
жном деле приняли участие В. В. Ляпунова с весьма удачным воспроизве- 
дением прибайкальского лазурита, Ф. П. Бирбаум е рядом интересных пе- 
редач яшм, но подавляющее число рисунков выполнено было художницей Ко- 
миссии Производительных сил Альмою Бонштедт, посвятившею себя 
специально иллюстрационной стороне издания. 

Таковы те .многочисленные специалисты и сотрудники Отдела драгоценного 
ііамня ісомиоси и, которые приняли участие в выполнении этой работы. Только 
благодаря их содействию удалось в полтора года закончить и подготовить к 
печати свыше 80 печатных листов текста и изготовить несколько сот ориги- 
нальных иллюстраций, чертежей и карт. 
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Сдавая первый том в набор и одновременно работая над оконяанпем че- 
твертого, я прекрасно понимаю, что еще большой промежуток времени отде- 
ляет выход Б свет последних страниц, и много затруднений, может быть и не- 
преодолимых препятствий^ ожидает впереди воспроизведение рисунков и карт. 
Желание художественно передать красоту русского драгоценного и цвет- 
ного камня наталкивается на ряд необоримых затруднений, и выполнение его ) 
приходится отложить до того времени, когда по условиям печатания можно 
будет в переработанной и дополненной форме второго издания вновь вериуться 
к описанию драгоцеБных и цветных камней Росснщ как одного из забытых бо- 
гатств русской природы и русского народа. 


Январь 1921 года. 

























Предисповие к первому тому. 

Настоящий том посвящен дета.ііьной характернстияе отдельных иннеральных 
вндоБ, используешх п могущих быть использованными гранильною и вамнеобде- 
лывйющеіо промышленностью России. Сюда вошел основной материал для характе- 
ристики всего настоящего и будущего этих отраслей русской художественной 
промышленности и, потому, я счел нужным при характеристике каждого вида 
останавливаться на выяснении тех мер, которые должны быть приняты для усиления 
его использования. 

Порядок изложения принорорен к широко распространенному труду М. В аие г'а 
<Е(іе]8іеіпкивйе» (1909); для удобства нахождения справок в конце первого тома 
помещено подробное оглавление, а в конце последнего будут приложены детальные 
указатели, которые должны облегчить пользование настоящею частью, может быть 
несколько затрудненное искусственным порядком изложения материала. 

В описание совершенно не вошли характеристики таких минеральных і’ел 
как: варнсцит, лазулит, аксинит, андалузит, цоизит, гарниерит, бенитоит, пренит, 
томсонит, натролвт, каламин, галмей, элеолит, гаюин, молдавит, гиперстен, 
диопсид, сподумен о его разновидностями и некоторые другие. Одних я ее 
каса.ася ввиду их редкости пли невзрачности в русских месторождениях, других 
потому, что опа являются совершенно пеизвестными до сих пор в России. Равным 
образом исключены из рассмотрения такие вещества, как перламутр, коралл и 
жемчуг, не входящие в непосредственные задачи минералогического изучения, а 
отчасти и мрамор ввиду того, что послерему предположено посвятить специальную 
монографию (совместно о Р. Россиенской). 

По сравнению с другими сводками по драгоценным и цветным камням, мною 
включены некоторые вещества, обычно не описываемые в аналогичных изданиях, 
а именно; агальматолит, змеевик, офиокальцит, сепирлит, известковый шпат (о его 
разновидностями)!' каменная соль, графит и, наконец, некоторые другие более 
редкие минеральные тела, специально иснользуемые в нашем отечестве. В общем, 
при исключительном богатстве России цветными камнями (т. е. по преимуществу 
материалом не ограночного, а поделочного характера) при дальнейшем изложении 
особенное внимание отведено именно этой группе минеральных тел, и, потому, 
напр., главы о яшме, нефрите, лазурите и т. д. изложены о гораздо большею 
детальностью, чем, напр., главы об алмазе, корунде или опале. 


При описании каждого минерального вида я в общем придерживаюсь такого 
порядка: за общей характеристикой следует краткое изложение вопроса об исполь- 
зовании камня в исторической перспективе вплоть до современного момента, затем 
описание камня русского в его главнейших месторождениях. Менее важные место- 
рождения обычно помещаются мною в сжатом виде в конце каждой главы, перед 
литературой, которая, в случае обилия приводимых сносок, располагается в хро- 
нологическом порядке, иногда разбиваясь для удобства на группы по отдельным 
месторождениям. При составлении списка литературы, для некоторых более 
важных те.1 я стремился к исчерпывающим данным, причем незаменимую помощь 
в этом деле мне оказал карточный указатель литературы В. И, Вернад- 
ского, ныне продолжаемый мною. Книги, по каким либо причинам мною не 
просмотренные, отмечены звездочкой, иорядковые номера в списках служат д.1Я 
цитат, приводимых в квадратных скобках в тексте. В описание отдельных мине- 
ралов я вложил ряд своих собственных наблюдений и заметок, сделанных в 
течение многочисленных поездок и экспедиций последних 10 лет — в Крым, на Ура,і, 
Алтай, в Забайкшіье и Монголию. Самое описание внешних признаков и параге- 
незиса минералов составлено на основании изучения богато подобранаого научного 
материала Минералогического и Геологического Музея Академий Наук, карточные 
каталоги которого дали возможность составить сводки главнейших месторождений 
каждого исконаемого. 

Я должен, однако, добавить, что при описании отдельных тел я не следовал 
слепо только что изложенному плану, но, желал иногда дать более цельную кар- 
тину, видоизменял ее, оттеняя те или иные более важные стороны вопроса. 
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Россия не может похвалиться своими месторождениями алмазов: алмаз в России 
встречен в слишком ничтожных количествах, чтобы говорить о нем, как о драго- 
ценном камне црактического значения**). Однако, чисто научное значение его так 
велико, что приходится пожалеть, что немногие десятки кристаллов, бывшие в ру- 
ках гр. II о лье и Шуваловых, были в значительной части подвергнуты огранке, 
и не были сохранены для науки. Нельзя также не обратить внимания на то, что 
ироблема происхождения а.шаза в наших трех районах, где он известен (Урал, 
Іаплаедия и Енисейская губ.), не только не разрешена, но даже и не по- 
ставлена, и что не было сколько нибудь серьезных попыток практически подойти 
к нашим главным Уральским месторождениям и попытаться рядом специальных 
исследовании изучить их природу и возможную связь с теми или иными 
породами. До тех пор, пока этот вопрос не будет научно решен, должен оста- 
ваться открытым и вопрос чисто практического характера, так как алмазы при 
большинстве горных работ могут оставаться незамеченными, даже при внима- 
ге.іьной II технически совершенной промывке золотоносных песков. В этом отно- 
шении поучительным является указание на то, что в ряде районов Бразилии 
алмазы были найдены на вашгердах только тогда, когда нашлись рабочие, спе- 
циально обратившие на них внимание. Поэтому весьма важным является ука- 
зание Мельникова, что на вашгердах сносится кварц и будет сноситься 
также и алмаз, если не дать надлежащей (не слишком большой) скорости 
струе воды, а скорость эта может быть определена лишь путем опыта, потому 
что обыкновенно в головке вашгерда остаются лишь удельно-тяжелые элементы, 
т. е. золото с магнитным железняком и даже корунд, все же более легкое уно- 
сится про'чь. Поэтому следует искать алмазы не промывкой на вашгердах, где они 
могут легко сноситься, но сортировкой песков на грохотах и просматривать в 
отдельности разные номера отсевок. 

Во всяком случав серьезное изучение вопроса о русских алмазах является 
необходимым. Оно неоднократно ставилось на очередь, ііазнача.ііись награды заіі 
находки алмазов, для ознакомления рабочих с алмазом были в1 83 8 ив 1895 г.г. 

При из^іенаи старой литературы надо осторожно относиться к нажленованню садмаз>, так 
как то слово часто лрнлага^юсь к бесцветным, прозрачшм, блестящим камням или кристаллам. Так, 
горные хрустали или топазы Урала и Сибири в начало XIX века вмевоваись «сибмрскви ши 
уральским алмазом». 

Всего найдено в России менее ЗОО кристаллов. 


разосланы кристаллики этого минерала по Уральским горным заводам, в 1898 г. 
был приглашен П. П. Шуваловым большой специалист алмазного дела француз- 
ский инженер Бутан, автор крупной монографии по алмазу, но настоящих спе- 
циальных работ в этом направлении не производилось. Интересный документ 
Бутана находится, благодаря любезности инженера К. В. Маркова, у меня на 
руках, и впредь до появления его полностью (см. том ІѴ-ый) привожу несколько 
выдержек из отчета этого специалиста, касающихся самого главного русского 
месторождения — Ерестовоздвиженских промыслов на Урале: надо при этом иметь 
ввиду, что Бутан тщетно пытался сам найти кристаллики алмаза и вообще 
высказывался против посылки сюда какой либо большой разведывательной геологи- 
ческой партии, думая, что для таких поисковых работ надо еще предварительно 
собрать сведения и в точности в течение некоторого времени учитывать все условия 
новых находок; вместе с тем он совершенно справедливо указывал, что нельзя 
ставить себе задачей отыскать новые алмазоносные пески или их коренные породы, 
так как такого рода находки, по его мнению, могут делаться лишь случайно. Бот 
что пишет Бутан по этому вопросу: 

«Оставляя в стороне вопрос об открытии алмазов в коренном месторождении 
(на Крестовоздвиженских промыслах), как вопрос слишком темный для того, чтобы 
предвидеть, хоть приблизительно, его решение, и который можно будет рассмотреть 
снова после, если какой нибудь специальный факт явится на лицо, я думаю, что 
следовало бы взяться более настойчивым образом, если возможно, за условия раз- 
работки песков в Ерестовоздвиженских россыпях и подвергать от времени до вре- 
мени тщательному осмотру золотоносные пески, добываемые в этой местности. 

Относительно первого пункта, если в будущем а.імазы будут найдены, я 
думаю, что следует строго наказать, чтобы немед.тенно были отмечены с точностью 
в журнале, специально для этой цели заведенном, число и вес найденных алмазов, 
место с которого происходили пески, содержащие их, также глубина, на которой 
пески взяты и необходимо отложить в сторону два или три кубические фута песков 
с надписью, как обрасчнк. Быть может со временем составленный таким образом 
маленький музей, если его продолжать, доставит ценные указания. 

Во вторых — для серьезного исследования песков, если их много, надо завести про- 
стой и недорогой прибор, состоящий главным образом из небольшого сортировочного 
барабана и грохота, употребляемого на Гарце, оба [іримерно с тремя отделениями, 
что, ішжстся, достаточно. Этот прибор должен действовать следующим образом; 

Промыв предварительно песок на обыкновенных местных промывных станках 
и пропустив его через решето с более или менее мелкой сеткой, смотря по па- 
добности, чтобы отделить более крупные камни, его пропускают через сортировочный 
барабан, которого каждое отделение соответствует одному отделению грохота. В 
последний можно положить на сетку обыкновенной дроби, если бы не достаточно 
было железной руды, находящейся в этом песке, для составления довольно тяжелой 

НОДОТЙЛКИ. 


Под дейотвкем частых ударов поршня прибора, кварц и сланец перейдут в 
верхнюю часть его н будут выброшены через верхний край, тогда как железная 
руда останется на дне, на сите. Алмаз с удельный весом 3,5, между удельным 
весом кварца и сланца с одной стороны и удельным весом железной руды с дру- 
гой, останется в средней части, которую от времени до времени нужно собирать 
и перебирать в ручную. Такая разборка гравия, праведееного таким образом к 
малому количеству вещества, превосходно промытого и сортированного, будет очень 
легкой. Надо только позаботиться перебирать гравий на гладком столе, расстилая 
песок тонким слоем, посредством маленькой жестяной линейки, когда он еще в 
мокром состоянии. 

Этот прибор позволит исследовать от времени до времени пять или шесть 
топн песков, которые будут зас.іуживать внимания, с местным персоналом слу- 
жащих, т. е., делая ничтожную затрату только на рабочую силу. 

Если ‘случилось бы сделать таким образом какое-нибудь открытие, необходимо 
тогда исследовать этот вопрос снова, попросить инженеров заметить интересные 
места и сохранить все необходимые данные для его исследования. Но в данный 
момент это все, что мне кажется полезным и уместным». 

Таковы те справедливые пожелания, которые высказаны были Бутаном я 
приведение в исполнение которых является действительно необходимым для выясне- 
ния происхождения русских алмазов в различных местах их находок. 

На основании эти.х данных Бпссерское заводоуправление на Урале наметило 
такой план работ, которому, однако, не было суждено осуществиться: «как только 
рабочий отыщет алмаз (что с.чучается несколько раз втечение года) завести 
такой порядок, чтобы место нахождения алмаза было е точностью намечено, как' 
в натуре, так и на плане. Немедленно же приступить (на особом Гарцовокои 
станке) к промывке прилегающих песков, причем отложить и хранить при конторе 
от 2 до 3 фунтов этих песков, из пепосредствеино сопровождавших найденный 
алмаз. За открытие алмаза (с точным указанием его места нахождения) назначить 
достаточную премию. 

Завести систематические разведки золотых россыпей, организовав их па 
следующих основаииях. 

Назначить постоянную артель разведчиков, в числе не более 6 человек, под 
начальством сметливого штейгера, возложив на нее производство разведок, пробитие 
шурфов и нр. в местах, указанных .честным горвым инженером; учредить за ними 
строгий контроль, вести в Промысловой Конторе правильную ведомость всем 
произведенным ими работам, нанося их по номерам на плане (возможно большего 
масштаба); вместе с тем собрать обрасчики всех добытых песков, храня их под 
номерами, соответствующими номерам ведомости п плана» (Архив Заводоунравл. 
гр. Шуваловых), 

Нельзя отрицать рациональности этих предположений н в будущем следовало бы 
нрчиять пх за основу при всякой новой находке этого камня. Однако, прежде всего 



для разрешения вопроса неооходнмо поставить ряд чисто научных геолпго-мине- 
ралогичесЕих изысканий, кои должны быть наиечены и проведены во всех извест- 
ных вам алмазоносных районах России. 



Раснространсние алмазов на Урале 


Перехожу к краткому опиеааяю отдельных находок алмаза в России, касаясь 
но преимуществу нашего главнейшего месторождения — Крестовоздвиженских про- 
мыслов в Биссерской Даче на западном склоне Урала. Что же касается до других, 
весьма многочисленных указываемых в литературе месторождений алмаза на Урале, 
то надо иметь в виду, что единичность многих находок застав-іяет вообще говоря 
осторожно относиться ко многим указаниям: так одни из кристаллов были найдены 
не іп 5І1и, а в партии «хриздитов>, привезенных с промыслов, другие находки 
сделаны были при условиях, возбуждающих сомнения; неоднократно можно было 
думать, что «находка» . алмаза могла быть вызвана желанием выгодно продать 
какую-либо россыпь. Даже к совершенно несомненному Бисоерскому месторождению 
.многие относились очень долго скептически, а Кокшаров в своих воспоминаниях, 
напечатанных в Русской Старине (1890, П, стр. 20), детально излагал свои 
основания сомневаться в зтом месторождении. 

Во всяком случае алмазы в России сделались известными лишь в первой 
половине XIX века, и трудно сог.іаситься с К и н г о м и Б л ю м н е р о м, вычитавшими 
у старых авторов, что русский (скифский) алмаз был известен древним грекам. 
ІІри несомненном смешении у гречёских писателей горного хрусталя и других про- 
зрачных видов драгоценных камней с алмазом было бы слишком большой 
натяжкой считать, что именно настоящий йЗир-а; Уральских гор был известен 
в древности на юге России. 




I. Западный склон Урала. 


1) . Крее товоздв и женский прииск графа П. Ш у в а .л о в а 
(б. графини Полье, графини Бутеро-Радоли) по р. Полуденке, притоку р. КоЯвы 
в Биссерской даче, Пермской губ., Пермск. уезда, в 25 в. к 0. В. от Биссерского 
зав. Россыпь лежит в 1 50 саж. на правом берегу Полуденки около церкви, частью- 
по течению р. Поперечной. 

2) . А д о л ь ф о Б с к и й прииск того же владельца по ручью Адольфова 
.юга, притоку р. Полуденки, в 1% в. к .зап. от' Крестовоздвижснского прииска. 
См. схематическую карточку рис. 1, стр. 15. 

Первая находка алмазов была сделана летом 1829 г. н вся история его 
открытия в связи с некоторыми предсказаниями, сделанными иезавпеимо друг от 
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друга с одной стороны М. Энгельгардтом, с другой А. Гумбольдтом, 
выяснена и описана весьма подробно. Самая находка первых алмазов была сделана 
совершенно случайно вне связи с этими предсказаниями и лишь совпадая с ними 
по времени, причем, повидимому, заслуга самой находки принадлежит мальчику 
Павлу Попову, работавшему при вашгерде, а честь точного определения камня, 
принятого сначала за «топаз», — приезжавшему на промысел Фрейбергскому мине- 
ралогу Шмидту. 

?І^я обследования этой находки, вызвавшей в Петербурге сенсацию, был 
командирован горный офицер Карпов и дерптский проф. М. Энгельгардт, 
удостоверившие правильность ее, причем второй, согласно с мнением Шмидта, 
материнской породой алмазов признал черный доломит, подстилавший россыпи. 

Геологическое строение этой местности и строение самих россыпей изучено 
довольно детально 2 е г г е п е г’ом [15]. 



Первые находки камней были 
связаны с Адольфовым логом— не- 
большой, большею частью сухой до- 
линкой, длиною Б 380 саж., тяну- 
щейся с Ю.-В. на С.-З. п дости- 
:^гающей в нижней части ширины 
' 40 саж. Сама россыпь, мощностью 
не свыше Ѵ/ 2 — 2 арш. в этом месте 
■ лежит под слоем арш. чернозема 
II состоит из обломков горного хру- 
сталя, халцедона, бурого железняка, 


в огромных количествах в псевдо- к / Ц / \ 

МОрфОЗаХ — кубах но пириту, серного 

; колчедана, гематита, апатита, магяе- | ' 

ктита, золота, редкой платийы, мно- ^ I* 

^гочвсленных кусков доломита, квар- 

пита п тальково-хлоритового сланца. ' — — — _ 

. Общее содержание железистых мине- 

ралов было так велико, что Карпов сравнивал россыпь с пластами железной 
руды. Подстилается россыпь массой черного доломитового песку, мощностью от 2 до 
5 арщ., лежащего непосредственно на самом доломите. 

Доломит, с которым столь часто связывалось происхождение алмазов, пере- 
, слаивается с та.ііьковохлоритовьгаи сланцами и аюдистыми песчаниками, назы- 
вавшимися раньше итаколумитом. Общее простирание пород приблизительно ме- 
ридиональное; Адольфов дог и речка Поперечная связаны по своему протяжению, 
I повидимому, с этим направлением поставленных на голову пород. Сам доломит 



бодьшими иіарообразныий включениями радиально-лучистого графита. Последняя 
находка, сделанная мною в 1914 г., является интересной, но единичной и до сих , 
пор еще не изучена. . ^ 

Кроме главного местонахождения в Адольфовом логу алмазы попадались и '] 
по рч. Поперечной, впадающей в Полуденку слева, немного ниже самого селения, і 
и, наконец, на краю селения в 200—300 саж. от церкви, где золотоносные пески 1 
достигали мощности до 7—9 футов и содержат огромные обломки и друзы ^ 
кварца. Количество найденных здесь кристаллов алмаза не превышало 25. | 

Во всех этих отдельных местах, тесно связанных между собой генетически 1 
и по типу россыпей, всего было найдено немного более 200 кристаллов. Вели- ■ 
чина, их была в общем небольшой и самые крупные едва достигали 2і4 каратов. " 
Форма кристаллов очень напоминала алмазы Бразилии, благодаря сильной окру- 
гленности граней. В общем кристаллы отличались большой прозрачностью, изредка 
желтоватым оттенком и черными углистыми включениями. 

Происхождение алмазов в этом небольшом замкнутом районе остается зага- 
дочным, Необходимо отметить, что алмазы встречались лишь в указанных выше 
пунктах, притом исключительно в золотоносных песках, богатых бурым железня- 
ком. Ни 2еггепег, многолетний управляющий промыслами, на носетивший их 
пнжен. Бутан, ни я, обследовавший россыпи в, 1914 г., нс даем каких-либо ■ 
более определенных данных, и првходнтся соглашаться е выводами Бутана, что 
и углистый . доломит, и итаколумит, и зеленокамениые породы этого района могут | 
с одинаковою вероятностью считаться матерішской породой. Незначительность 
области распространения и сильная выработка самих песков многочисленными - 
дудками заставляют согласиться с мнением Бутана, что пока еіце нет доста- 
точных оснований д,тя работ больших разведочных партий. 

3) В книге Варбот'“Де-Марни [71] отмечается в Биссерском районе 

еще «третья алмазо-содержащая россыпь — Г еоргиевска я,— она находится у 
дер. Северной, лежащей в 12 в. к юго-востоку от сел. Крестовоздвижеиских про- !| 
мыслов в в 3 в. от ст. Европейской Уральской ж. д. Россыпь лежит на правом ^ 
ува.те р. Тискос (приток р. Койвы) на 8—12 сая:. выше уровня реки п покоится - 
на доломите. Два алмаза здесь найдены в шітидеслтькх годах, а два в 1900 г.». ^ 
Нигде в литературе сведений об этой россыпи не имеется, и, потому, я оставляю ' 
это указание под сомнением, тем более, что во время моего осмотра Биссерских 4 
промыслов в 1914 г, месіиые жите.іи и администрация ничего об этом место- | 
рождении не упоминалн. I 

4) X а р ит о но-К о м ц а н е й с'ки й прииск купца М. Иванова, по I 

рч. Данковке,' левому притоку реки Серебряной, в казенной Серебрянской даче 1 
Гороблагодатского округа, Пермской губ., Кунгурского уезда, в 70 в. от Ересто- 1 
Воздвиженских промыслов. « 




Едпнствеіпшй алмаз (Уа карата) был найден на этом прииске 7-го августа 
1887 г, старателем Петро м Лядовы м, о чем, на основании официального 
извещения начальника Уральских заводов, П. В. Еремеев доложил Зіннера- 
логическому Обпщству. О дальнейших находках здесь алмазов известий не имеется. 

5) Ключевский прииск купца Расторгуева, Перлнікой губ. и усз'да, 
в 38 в. к. Ю.-З. от КрестовоздвиженсЕОГо прииска гр. П. Шувалова, по р. Серебряной, 
Серебрянской дачи (в 40 в. от предыдущего на С.-Б.). 

Единственный алмаз был найден здесь 9 февраля 1876 г. 

6) Ольгинский прииск, Серебрянской дачи. 

Указание на это месторождение отмечается только Д е б е д е в ы м, который 
безуспешно искал их на прииске. Указание неясное и шікем не подтвержденное 
Точное положение прииска мне неизвестно. 

П. Восточный склон Урала. 

7) Н и к о л а е-С в }[ т и т е л ь с к и й прииск, бывш. Я. Бурдакова и К“ 
по речке Журавлику, притоку р. Иса, Гороблагодатского округа, Пермской губ., 
Верхотурского уезда, в 12 в, к С.- В. от горы Качканар. 

Алмаз был найден здесь в 1884 г. В. Бурдаковым, который, сняв его 
с вашгерда, принял сперва за кварц (вес кар.). 

Настоящее определение было сделано Л. В. Е р е м е е в ы и, который и опи- 
сал его кристаллограірнческй. Известий о дальнейших находках здесь алмаза не 
имеется, но Б у' р д а к о в предполагал, что алмазов гораздо больше, чем их на- 
ходят. , 

8) Казенный К у ш а й с с к и й при и с к но рч. Кушайке, Гороблагодатского 
округа, Пермской губ. Берхотурского уезда, 25 в. от Кушвы, в 40 в. от централь- 
ного хребта (р. Кушайка, лев. приток Салды; истоки в 12 в. на С. -В. от Кушвы). 
Единственный алмаз был найден здесь в конце 1838 г. и являлся первым алма- 
зом, найденным на казенных землях. Бесцветный, сплішо блестящий кристалл в 
Ѵіб каратов — в гліше с обломками диабаза, саеппта, горного хрусталя ' и сердо- 
лика. Боссыпь лсгкала на зеленокаменной породе, 

9) Сладко-Гостиный н р и иск А. Шориной в Верхнетурянской даче, 
Пермской губ., Верхотурского уезда. 

Единственный алмаз был найден здесь в феврале 1885 г., весом в ка- 
рата. Прозрачный, бесцветный, слолпіых комбинаций, «без обтертых ребер>. 

10) П р и и с к Д, М е д ж е р а, Пермской губ. Екатеринбургского окр. 14 в. к. 
В. от г. Екатеринбурга но Сибирсво.\!у тракту, в Уг в. от тракта. 

В 1831 г. здесь были найдены два маленьких алмаза. Первое указание у 
Я. Зеыбницкого. Более алмазов здесь не найдено, Одни кристалл весом в 

кар. 

И) Жостовской прииск Поклевского-Козелл в Монетной 
даче, Пермской губ., Екатеринбургск. уезда. 



в 1891 г. здесь был найден один очень маленький кристалл ('/щ кар.), 
который хранителем музея Ур. О-ва Люб. Естеств. в Екатеринбурге Д. И. Лоб а- 
новы м определен был как алма-з с очень сильно округлыми гранями. 

12) П л а ти н ов ы е и «хризолитовые» прииски по реке 
Бобровке, Нижне-Таги.’іьского округа, Пермской губ., Бер.хотурского уезда. 

В конце 90-х годов среди партии демантоидов открыто было несколько 
алмазов, из которых три переданы в музей Уральского О-ва Любите-дей Естество- 
знания. Цвет одного из них желтоватый. Н. Е. Высоцкий склонен связывать 
происхождение этих ал.мазов с ду^нитовымп породами. Надо иметь в виду, что все 
красталлы найдены в партиях «хризолитов», уже присланных в Екатеринбург. 

13) Старательский прииск Цапы близ дер. Ко-дташей в Невьянской 
даче наел. Яковлева и Рукавишниковых, І[ер.мск. губ., Екатерянбургск. округа. 

Один кристалл бесцветный с желтоватым оттенком хранится в Екатеринбурге 
(®І 9 карата). 

Сюда же относится, и ряд других указаний на р. Поло ж и х у, подробно описан- 
ных у В. Мамонтова, у которого заимствую часть пижеследующаго описания. 

В 1895 г. кристалл ал.маза, весом в І^!^ кар., был снят с вашгерда при 
промывке песков россыпи речки Падожихи, правого притока р. Режа, Пермской 
губ., Екатеринбургского округа, в даче Невьянского завода, в вер. от деревни 
Ко.іташи, Чере.мисской вол., крестьянином этой деревни Данилой Зверевым. 
Это был четвертый по счету алмаз, найденный им, по его словам, в песках по 
речке Иоложихе, которые он с начала восьмидесятых годов промывал для добычи 
рубинов и сапфиров. Всего ему известно, по его рассказам 1920 года, около 
10 кристаллов из россыпей р. Положи хи. 

Первый алмаз был найден им в 1879 г. и вскоре потерян, второй— в 
1880 г. и до последнего времени находился у владельца пзвестиой мпяера.догн- 
ческой ко.ілекциіі Д. П. Шорина в Нвжнетагильске ''); третий он нашел в 
1894 г. и, наконец, в 1895 г. — четвертый. В 1904 г. два криста.длика из 
Колташей видел В. Воробь ев у священника отца Ивана в селе Черемисском. 
Таким образом, находка алмаза в этой россыпи не может быть названа случайной, 
как это вполне применимо к тем месторождениям, где были известны лишь еди- 
ничные случаи нахождения этого редкого минерала. 

Само месторождение находится верстах в 40 к С.-В. от станцаи Невьянск, Горно- 
заводской линии. Близ дер. Еолташп вверх по течению реки Режа видны выходы 
темного, крутопадающего кристаллического (додоинтизированного) известняка. 
Постелью россыпи, или, вернее, ручья Положихк служат те же известняки почти 
в контакте со змеевиками; да,іев на восток выходит — гранит. Выше по течению 
этого ручья выходит хлоритовый сланец, большие куски которого, почти совсем 
неокатанные, все время попадаются в песках россыпи. Сама росоыш. носит 

*) Нйтересный рассказ о находке этого алмаза имеется в очерке Д* Сибиряка: 

В газете «Голос» за 1882 г* ужо отвечались находки алмазов у Колташей. 



■неправильный характер: пласт песка часто меняет свою мощность, местами пре- 
рывается и имеет все признаки отложенпя горной речки. И а м о н т о в просил 
Данилу Зверева проныть при себе часть песка, п было промыто три тачки — 
около 50 иуд. песка, прочем при влимательном осмотре с вашгерда бы.ні сняты 
многочисленные кварцевые, лямонитовые и пиритовые гальки, несколько псевдо- 
морфоз бурого железняка по пириту, несколько мелких оливинов, обломки топаза, 
один красный корупд, совершенно мутный, с плохо образованными плоскостями и 
непригодный для измерений, и много кусков известняка, хлоритового сланца 
и т. п. По промывке получился типичный черный шлих с массой кристалликов 
магнитного железняка, а также с кристалликами красного граната, циркона, с 
зернышками оливина (? А., Ф.) и с незначительным количеством мелкого золота. 

14) Прииск б л. дер. К и при ной, в Невьянской даче наел. Яковлева и 
Рукавишниковых, в 5 вер. от с. Аятского, Пермск. губ., Екатеринбургск. округа. 

В 1891 г. здесь был найден один алмаз, весо,м *І 2 карата, снятый о ваш- 
герда вместе с цирконом, веинсой н рубинами. По вполне снраведлйво.му мнению 
А. Е р а с н о п о л ь с к о г о, это месторождение должно быть отнесено к преды- 
дущему. 


ПІ. Южный Урал. 

15) И л ь т а б а н о в о к и й прииск ген.-лейт* Жемчужникова и Успенская 
россыпь, он, рудника Успенского, Оренбургск. губ.. Верхнеуральского уезда. 

В июле 1839 г. горн. шіж. И. Редикорцев донес о находке здесь кри- 
сталла алмаза, весом в карата. Известий о последующих находках здесь 
алмазов не встречается, но П ы л я е в утверждает, что кристалл был подброшен 
для продажи приисков. 

16) Викторове к Ий прииск А. ІІрпбылова по речке Каменке, левому 
притоку р. Саиаркп, Оренбургской губ., Троицкого з'езда. 

Более или мспее достоверные сведения о находках здесь алмазов сводятся к 
следующему: первый кристалл алмаза был приобретен в 1892 г. золотопромышлен- 
ником П р и б ы л о в ы м от своего старателя, нашедшего его при промывке верховика 
па Бнкторовеші прииске Козмяпых (.М прииска 137), (а не на Ю.іі>евском 
как это бььто сказано в докладе П, В. Еремеева), расположенном в области 
распространения гранита, здесь жб на северном склоне речки Каменки. Бес его — 
Чз карата. Кристалл бесцветен и со всех сторон отчетливо образован сильно 
■блестящими, выпуішьтмп плоскостями. 

17) Один пз приисков Еочкарской системы, Оренбургск. гз'б. 

Один алмаз был найден здесь рабочим башкиром летом 1893 года, от 

которого и был приобретен студентом Горного Института Линдером, доста- 
вившим его для определения II. В. Еремееву. Прозрачен, вес около кар. 
желтоватого цвета. 


(V. Приуралье. ‘ 

18) Крас н о у ф им ске й уезд, Пермской губ. ІПа.мабипской волости,, 
р, Красноборка^ первый лог от устья. 

Доставлен в 1912 г. в Геологический Музей Академии Наук через Міше- 
ра-іогическую контору Л. Крыжановского. Происхождение сомнительное. Двойник 
но октаедру, слабо сплющенный но тригоналыіой оси. 

Происхождение Уральских алмазов. 

Все вышеприведенные места нахождения алма-зов на Ура.'іе нанесены мною 
на карточку месторождений цветных и драгоценных ка.ѵ[ііей Урала, (ірнчем, однако, 
ряд значков постаіьтен был условно, так как мне неизвестно точное положение 
указываемых в литературе приисков ’). Б частности это касается Сладкбгостинного 1 
прииска в Куишинском (Гороблагодатск.) округе, н особенно Успенской н Пльта* 
бішовской россыпей на Южном Урале: последнее место мною отмечено в районе 
верховий Явка (Урала) около дер. Ильтабановой, по мне известно, что главная 
часть приисков геп. Жемчужникова была южнее 'Верхнеуральска но р. Кпзнлу. 
Месторождение 18 па карту не могло быть нанесено. 

Как бы то НН было, селп даже допустить некоторые неточности в располо- 
жении некоторых точек, то все же можно подметить несколько общих :іак()ііності'й. 

Бее точки, за псключсніісм весьма соминтельпой — Красноуфнмской, расположены 
тремя группами:- северной — Гороб.игодатской-Биссбрской, средней— Вер.хнсстской п 
южной — в районе Кочкарских россыпей. Обе последних определенно приурочены к 
восточным склонам, первая — по столько к западному склону, сколько к Деитра.[Ь' 
ному Уральскому хребету. В супщостн более онределепно намечаются только две 
первые группы, тогда как южная пока носит ланн) случайный характер и не 
позволяет . делать никаких выводов. 

Северная, наиболее богатая группа приурочена к россыпям золота, с со* 
держанием платішы. Для выяснения ее генезиса нам ие .хватает точных данных, I 
но все же можно отметить, что она связана с близостью дунптовых (оливиновых) 'І 
массивов или диабазовых покровов. Как будто бы э'і'а связь с зеленокамекными 
породами намечается здесь совершенно определенно, однако, должна быть отме- 
чена еще вторая характерная черта для части этой группы — связь с черными 
доломитами, служагцнми постелью как для биссерскнх месторождений, так и для 
серебрянских. Может ли эта связь иметь генетическое значение, сі:азать трудно, 
но нельзя не отметить, что сравнительно важная область алмазных находок по 
р. Положихе тоже связана с доломитовьтми породами, как ложем россьшн. 

Для второй области — ^Верхисетской—мы имеем гораздо меньше данных, но 
общий характер главного района у Еолташей скорее говорит за связь не столько 

р 

’*) Карта по технжчосшм соображениям может быть ирилояіеиа лишь ко второму тому, гд'5 она V 

йллюстрнрует главу о камнях Урала, Г 






непосредственно с кислыми породами, сколько с контактом их с известняками к 
зеленокамепнымп, что мы видим по обилию корунда и зернышек оливина (если 
только определение носледнего минерала Ы а и онто в ы м правильно). 

Все это вместо взятое не дает никаких^ указаний в пользу поисков генети- 
ческой связи алмазов с граинтнымп пегматитами, как это пытался для Индии 
доказан. С іі аре г, а скорее заставляет искан, материнскую породу в тех зелено- 
камеішых и олпшшовых массивах, которые не только в Африке, но и в Северной 
Америке и в Австралии являются первоисточником алмазов. 

Во всяком случае та связь о птаколумвтамн, которая так поддерживалась в 
первые годы их открытия, вряд ли заслуживает внимания^ да и вообще сходство 
с Бра,знлі.скнм!і месторождениями мне кажется несколько искусственным. 


Алмазы в Русской Лапландии *. 

Ма,леиькі]С кристаллики алмаза открыты были Велэном в 1891 году среди 
нескоБ; иравезенных географом Рабо с реки Паз (Пасвиг). По описанию В е. а эн а 
они находились вмес’і'е с гранатом, цирконом, амфиболом, главкофаном, диотеном, 
корундом, рутилом и некоторыми другими мипераламн. г)то открытие прои-звело 
целую сепсацпіо в России и ізызвжю командировку на реку Раз (Пасвик) 
М. М ельников а, который детально обследовал пограничный с Норвеі’йей район, 
ожидая установить связь алмазоносных песков с гранитными пегматитами. Его поиски 
оказались безуспешішми, несмотря иа то, что розовые пески, богатые альмандином, 
были им найдены в ряде мест; хотя эти пески и отличались несколько но своему 
минералогическому составу от описанных В е л э п о м, тем не менее подтверждали 
расиростраиение алі.маидпвовых песков. В этом же районе позднее (в 1913 г.) 
работа.! С. Копр а д и, который в своем док, ладе в Минералогическом Обществе 
познакомил со своими исследованиями того же района. Б противопо.мжнооть 
мнению Бел эн. а и М е Н дг к о в а, искавших связи алма.зов с пегматитами 
и таі::!.м образом шедших ііо длдіеіко ис проверенному нутп Ч а іі е р а, Конради 

'.Ж.І'.'- 

в ЭТОМ районе обрати.! вппмание на ряд выходов «.нишновых пород, состав и. 
строеііис которых оказалнсі. довольно сходными с кимберлитом Южной Африки. 
Хотя ему тоже ис удалось найти и следов или признаков алмазов, тем не менее 
его догадки весьма остроумны и заставляют именно в этом наиравленіш вести 
дальнейшие изслсдопания. 

Необходимо, 0Д1ШК0, иметь в виду, что алмазы оказались исключительно в 

*) Дія Севера считаю иуяиьш првЕссти пвтересную выппсву пз дел Горн. Департамента 
(З-ьо оті, 1-ыВ стол, .Ѵі 18. 1823 г.), которая с исторической точки зрения заслуживает вниианвя; 
«по какенистому берегу Дввпы близ Орлецов, в Ииннловской (?) волости, говорит предание, за 
несколько десятков, лет перед опм, Байдев’был большой величины алмаз; почему, во время царство- 
-ваввя императрицы Аиіш Иоааовиы и был преставлеи к сим берегам караул, дабы пдававшие по 
Двапе иа судах иѳ брали валяющиеся там каменья. Ломоносов в своей йіеталлургии говорит, чтр 
Н’іходпт спосйбвъш Ордбцннѳ гори к содоржанию алмазов». 
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одной партии привезенных Р а б о песков, а в остальных обнаружены не были^ 
Принимая во внимание неособенную аккуратность этикетнровкп многочисленных 
образцов, привезенных Рабо из своих путешествий, можно опасаться, не про- 
изошло ли здесь ошибки и не попали ли алмазы в его пески совершенно случайно. 

Во всяком случае этот вопрос большого научного интереса до сих пор 
неразрешеіі и несомненно сможет получить более определенное разрешение лишь 
в случае очень детальных_геологііческих п минералогических псследоваішй всего 
пограничного района. 


Алмазы Енисейской тайги. 

Только в 1898 г. сделались известными алмазы по ирвтоку Кшісея р. Мель- 
нпчной и по Точильному ключу, впадающему в Б. Пит недалеко от вцаденпп 
его в Енисей. Первый кристалл был найден в Николаевском прииске по первой 
речке, позднее здесь-же, в Александровском и Нонстантииовском приисках, были 
найдены еще кристаллы. По Точильному ключу был найден один кристалл весом 
^7, карата, в Покровском прииске. Верховья обоих рек сходятся и потому обе ' 
находки принадлежат к одному н тому-же району *). 

Для кристаллов этих россыпей интересно отсутствие округления ребер. 

Обе вышепоішенованные реки лежат приблизительно на расстоявип 25 верст ( 
одна от другой и текут на всем протяжении в области песчаников д конгло- 
мератов. Коренные породы (сиениты и сиенато-гнейоы) лежат севернее этого 
района рек. Повидішому, с ними предположительно связывал Л. Я ч е в с к п й 
происхождение алмазов, тогда как А. М е й с т е р отмечал присутствие к северу 
от верховья р. Мельничной олнввновых пород, залегающих среди гранита. 

Точной картины генезиса здесь не имеется, да и не может быть составлено 
при случайности и отрывочности имеющихся отдельных сведений. 


Заключение. 


Мы видели таким образом, что проблема о русских алмазах еще не решена и 
что впереди огромная исследовательская работа над изучением месторождений 
этого камня. Может быть несколько легкомысленно придавать веру древним пи- 
сателям, подчеркивавшим обилие алмазов в районе Боита, ибо под алмазом в те 
времена подразумевались разные прозрачные бесцветные камни, но все-же знамена- 
тельно, что II линий н другие писатели, а ташке критики последнего времени 
К і п § и В Иі ш п е г *“) отнеслись с некоторым доверием к этим указаниям. 





Выяснение вопроса о происхождении русских алмазов не безнадежно, но надо 
поднять его во всей широте и сложности тех проблем, которые ставятся система- 
тическим изучением наших Уральских россыпей. 

В заміочение, в виду большой важности и необходимости специального кри- 
ста.шографического изученяя русских алмазов, привожу известный мне список 
собраний, в которых находится этот минерал. Этот список несомненно весьма 
неполон, тем не менее он может служить некоторою основою для специальных 
работ над этим мпнера.іом. 


Ь М и н е р а л о г п ч е с к н й ВІ у з ей А к а д е ш ц Наук. 

1 Крестовоздвиженских промыслов (“7бі кар.). 

2 р. Бобровки Тагильской, 

1 р. Красноборіш Краско уфимского уезда, Пермской губеркнЕ* 

5 крЕсгаллов Крестовоздв, (временно от инженера Е. В. Марков а), 

2. М у 3 е Ё Г о р н о го И н с т II т у т а> 

1 ІІльевского (очевидно Юльевского) прииска на Ю^кном Урале (}4 карата). Ом. место- 
ролсдение 16, 

1 из Кочщрскіх: россыпей, (% карата), 

1 ХарЕтоново-Комааыейских приисков (Ѵю карата), светлозеленый крпстаял. 

1 Еедоквмовскйзс приисков (где это?), 

2 Биссерсквх {% и % карата), ^ 

5. Высшие Женские ЕурсывИетрогра де, 

1 Бнссерский. 

4. М о с іѵ о в с к и й У н и в е р о я т е т, 

I Колташж, 

5. Коляекі^ин Д, П, Со до мирского в Екатеринбурге (ныне Уральский Горп. Институт), 

^ 3 Уральских кристалла. 

6 . К а занскЕЙ Университет. 

1 кристалл из КолташеЙ на Среднем Урале. 

?, Муаей Уральского Общества в Екатеринбурге, 
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3-р, Бобровки, 

8, Берлинский У н и в е р с п т е т, 

10 Биссерских кристаллов, 

9, С т р а с е б у р г с к и н У н и в е р с п т ё т. 

5 кристаллов Биссерских, 
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Рас. 2. 


Огранка алмаза «Бе,іпкий Мого.!», 
излюбленная для амотистов и дымча- 
тых топазов в Екатерининское и от- 
части Александровское время. 
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Корунд (сапфир, рубин, алмазный шпат). 

(С приложением замечаний о русском наждаке). 

Саафир н рубин являлись одним из наиболее дорогих драгоценных камней прош- 
лого, и русские исторические описания неоднократно говорят о богатстве яхонтами 
русского двора, нарядов князей и бояр. Ярко окрашенные разновидности, особенно 
красные камни, в арабской литературе носили название якута (ягута) и, очевидно, 
от этого слова и произошло столь употребительное в древней Руси название 
«яхонта». То же обозначение ягута встречаем мы на персидском и грузинском 
языках. 

Яхонты необыкновенно ценились на Руси и вместе с достоканамп (изумру- 
дами и хризолитами) и іа.тами (вероятно, гиньмандином и шпинелью Средней Азии 
или Цейлона) попадали на юг России через Византию при помощи греческих купцов 
пли через Решт при посредстве армянских н персидских торговцев. Русскке 
месторождения .этих самоцветных камней, повидпмому, до начала ХУПІ века, 
были совершенно иеизвсстіш и, потому, вся масса цветного камня, которая 
составляла блеск и славу русского двора, была «заморского», «индийского» 
происхождения. В русской торговой книге XVI века указываются даже правила 
покупки яхонта: «камень яхонт червчат, или синь, или чал, смотри, чтобы вода 
была чиста ... А коли попадет великий камень яхонт червчат, хоть и 
дорог — купи, только в ласткино яйцо, пригодился бы государю царю, и 
выдавайте тот 100 рубл. и более, а у цены неу стойте; синие яхонты {значит 
сапфиры) золотник купят кои на голубе в 2 рубля, синий цвет кой светел; зо- 
лотник купят в 4 рубля . . , , а кой яхонт синь добре, тот купят в две цены 
ниже же весом, а были бы чисты, нам сквозь видети». 

Как нз вышеприведенного описания, так и из старой литературы, в том 
числе арабской*), мы видим, что под именем якута подразумевались различные 
разновидности корунда, но особенно красные сорта его. Однако, прн отсутствии 


*) «ІЗнатоки говорят, что якут естъ 'зрачок кооеи и і^арь камней- Он имеет четыре главные цвета: 
красный, желтый, голубой и белый- У каждого из дветов сих много оттенков и азиенсний: ио препму- 
щественыейше из ннх по частоте, блеску ж равномерной шафрааоцветпости (Ъеаегшандв) есть то 
которое Емеет красный гранатояблочлый цвет». Из арабской рукописи вероятно XIV века. См- Труды 
Минер. Общ. 1842. II, 35. Перевод арабской рукописи АЬи-АййпІаЬ МвЬаштед (о дополыеншшя ж 
прнйечавием акад. Френа). 


методов различения камней, под именем красного якута плп бехермана об'едишшсв 
различные красные драгоценные камни, т. е. главным образом гранаты (в старой 
литературе карбункул), шпинель (лал) іі собственно яхонт-рубин. 

Красный корунд влп рубни, состав.іяюиній славу Сиама и Бирмы, в 
России і^звестен очень мало п, если не говорить о месторождениях «лала» в Турке- 
стане, где он, ііовидпмому, сопутствует красным октаэдрам благородной шпинели, 
п о тех очень редких кристаллах рубина, которые попадаются в разных речках 
Среднего п Южного Урала, то в сущности пришлось бы совершенно исключить 
его 'ИЗ описания русских камней. 

Немногим больше указаний дает благородный сапфир. 

Как драгоценный камені. в России он встречается лііші> случайно, в каче- 
стве отдельных находок, не играющих никакой роли на рынке драгоценных камней 
Урала. Однако, необходимо иметь в виду, что сапфир, являясь лишь более частой 
и густоокрашеииой разностью обыкновенного серовато-синего корунда, легко может 
быть встречен при дальнейшем изучении по-лосы корунда и корундовых пород 
восточного склона Урала. Не исключена возможность, что в районе Полевской 
дачи ИЛИ в Кыштымском іі Мнасском округах корундовые породы при дальнейших 
нссдедовацпях встретятся в тех ценных разностях, кои могут иметь практическое 
значение. . 

Таким образом ни рубин, пн сапфир в России до сих пор не были известны 
в сколько іпібудь красивб окрашенных разностях, и Екатеринбургский рынок лини, 
в очень небольшой степени изредка гранил эти камни: так спорадически к куста- 
рям попадали партии камней с р. Положіші, Шайтанки, Корнилова лога, россыпей 
Каменки на ІО. Урале; в период открытия Фирсовского месторождения немного 
гранился неоднородный зонарно-окрашенный и неособенно красивый сапфир и со- 
вершенно единичны были камни красного трещиноватого рубина Сапарки, полу- 
чающего при огранке благодаря трещинкам некоторый шелкоііистый отлив *). 

Урал. 

Как выше указано, месторождения Урала весьма многочисленны: многие из 
них очень богаты корундом, хотя и не дают разностей, годных для огранки. 
Эти месторождения тянутся с севера на юг вдоль восточного склона Урала и 
частью являются вторичными, частью — первичными. С иервымн мы но премуіцеству 
встречаемся в золотоносных россыпях, приуроченных к течению рек, где камин 
попадаются в виде окатанных галек. Это главным образом месторожііевня Сред- 
него Урала (Корнилов лог, Шайтанка, ІІоложиха и т. д.), в меньшей стененк 
Юя:ного (Барзовка в Кыштымском округе, Санарка и т. д.). Гораздо интереснее 
в научном отношении, но менее заслуживающими внимания с практической точки 

О драгод€ваы 1 рубинах и сапфирах русского двора и частных лиц см.М* Яыляева[І]. и. 
также М. Моль ников. Путевод, ло Музеуліу Горн. ІГист. 189В. 66—67. 



^ірения являются месторождения коренные; они несомненно принадлежат к нескольким 
различным генетичесЕпм типам и, потому, нельзя не пожалеті), что до сих пор 
не явились предметом специального монографического онясания. 

В однпх случаях месторождения сопровождаются калиевыми полевыми шпа- 
тами п приурочены к процессам мигматнчсского пли магматическоі'о происхождения, 
связанным, однако, с поглощснпем п переработкой гранитной магмой богатых глино- 
земом пород. Этот ТПП своеобразных контактных пегматитов совершенно опреде- 
ленно намечается в дер. Бызовой па Среднем Урале, г. Никольской в Кыштым- 
ском округе и Ильменских горах на Южном Урале. 

Другого типа месторождения связаны с роговообманковыми сланцами, тальками, 
хлоритами, т. с. по преимуществу с метаморфической свитой пород; в этих слу- 
чаях онп нередко сопровождаются тур.ѵ(а.!шиом и основными калі.циевыми полевыми 
шпатами, приобретают характер сплошного корунда пли . наждака, пли же корун- 
довой породы— к ыштымита, а но форме залегания могут быть сведены к линзам, 
пластовым штокам, или настояшнм лшлам. ' • 

Этот очень іштересішй генетически тпп недостаточно изучен, чтобы можно 
■было дать ему определенное геохимическое объяснение, по, ііовидимому, обра- 
зование этих своеобразных скоплений должно. быть тоже связано с магматической 
зерсгрушіііровкой осадочной свиты при процессах динамометаморфнческого ха- 
рактера— таковы местопождеиия дер. Лпновкн, Полевского завода, часть Кыштым- 
еках месторождений. Интересно отметить, что в этом случае весьма часто уста- 
навливается связь этих месторождений со скоплениями известняков с одной стороны 
и основными магнезиальными породами с другой. 

Совершенно особняком стоит мссторождешіс рубина в хромовой слюд!;е Са- 
нарского района, но, к сожалсишо, об этом типе мы имеем лишь совершенно еди- 
ничные случайные сведения. 

^ 1 . Самое северное месторождение — К о р н и л о в Лог у дер. Корниловой в 1 0 в. 

на юг от Мурзпшш, впадающий слева в реку Шн.іовку (Верхотурского уезда, 
Пермской губ.). 

Б -конце 70 годов (1877) обратило внимание месторождение цветных камней 
в Корниловом Логу, которое было нзвестпо меетным крестьянам еще с начала 
ХѴШ СТО.ШИЯ, добывавшим здесь «тоиаз» на склонах крутого оврага, тянущагося 
до самой р. Ши.товки, правого притока Амбарки; крестьяне на удачу закладывали 
ямы н добывали «желтяк» — глыбы ;штого дымчатого кварца, среди которого 
при промывке иногда попадалпсь и галечкп рубина и сапфира. После находки 
девочкой в 1858 г. довольно крупного сапфира, здссьпод руководством директоров 
гранйлі.мой фабрики сначала Ией ц а, потом ЙІ н к л а ш с в с к о г о начались более 
систематические поиски, причем в галечнике нашли только 4 рубина и 1 сапфир 
среди обломков разрушенного гранита (кварца, молевого шпата, шерла п граната). 
Позднее отдельными лицами (наир, в 1863 году Труновым) делались попытки 
добычи, но без результатов, подтвердившие, что вообще месторождение вряд ли 
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заслуживает особого интереса в будущем. Корунд попада-пся годным для огранки, 
иногда в чистых и довольно ярких тонах сапфира и рубина. 

Это месторождение может служить ноказателем редкости в России благородных 
разностей корунда; так кусочек сапфира, найденный в 1858 г., был огранен и 
представлен Александру II, как особая ценность. 

2. Дер. Бызова (на грапвце Екатеринб. п Верхотурск. у. Режевской дача в 
Невьянского .горн, округов) в 12 в. на север от села Черемисского, на право.д! 
берегу Амбаркв. 

.Месторождение красного корунда лежит в 100 саж. от деревни на восток, 
и вскрыто большим разрезом, работавшимсл в начале 1900 г. Работа велась 
небольшой комнанней, обобравшей местных крестьяи н вывезшей небольшое коли- 
чество камней, годных для обработки. В общем качество камней оказалось столь 
НПЗКК.М, что вызвало необходимость прекращения работ (вел работы местный 
крестыіниіі Степ. Сом. Титов). Месторождение вытянуто в меридионалытом на- 
правлении и вскрыто разносом глубиною в 9 саж., но іишіяя часть оказалась 
быстро залитой водой. 

С научной точки .зрения месторождение заслуживает полного внимания к 
приурочено к разрушеішой полевошпатовой жиле связаной с пегматитом и остат- 
ка.чи известково-г.іиннстых пород, контактно превращенных в гранатоэппдбтовуіо 
породу. Рядом с глашюй жилой имеется еще ряд небольших жил, неразведанных. 
Кристаллы корунда темно-красного цвета в виде удлиненных веретенообразных тел 
до 2 Ѵ 2 ^-’^йт. длины, мутных, неправильно образованных и содержащих много- 
включений. По указанию К арію жидкого иногда встречались головки кристаллов, 
годные для огранки, об .атом говорили мне и местные крестьяне, по-прежнему 
оишбочно считающие (1918), что их рубины представляют огро.мную ценность. 

3. Дер. Колтаііій (Екатерянбурск. у,, Пермской губ.) в Невьянском Дорн, 
округов 10 в, на юг от с. Черемисского. Здесь в россыпях по реке Ііоложнхс уже давно 
добывались ма.іеаі,кие гальки различных цветных камней, среди которых наиболее- 
обычными я ценными являлись і^лькн корунда самых разнообразных опенков, цветов 
и строения. Наиболее обычными являются: густоеинпе, синеватокраеные, фноле- 
товосинне (восточный аметист) и реже красные іші сииечерные. Цвет обычно 
весьма неоднородный; иногда попадаются галечки, окрашенные различно- 
в разных концах (один конец розовый, -другой синий). Величина редко свыше 
3 — 4 м.м. (Ѵа карата). По чистоте, некоторые не уступают лучшим камням 
востока. Местное население очень бережно и толково относится к этим камням н 
исподволь занималось их добычей, как небольшим подсобным промыслом (особенно- 
Данило Зверев). С генетической точки зрения район представляет несомненный 
интерес (особенно в виду находок алмаза), так как верховья Положихн леікат 
в области гранитов, а орсдиее и нижнее течение среди сланцев н доломита, подсти- 
лаюіцего россыпь с самоцветами. В. Воробьев в 1904 г. отмечал обилие 
здесь «гиацинтов» (гранатов) н находку очень красивых камней —рубинов до 


2'/г каратов, что составляло огромную ценность. Им кроме того указывалось, что 
іпо всем речкам и логам вокруг Черемисской (по тракту Невьяпск-Липовсвое) я 
Колташей п, наконец, даже прямо средп взятой на нагане глины, оказываются 
рубины, сапфиры, кварцы, только хороших мало. Хороши только Колташпйокие». 
(Из записной книжки В. Воробьева 1904 г.). 

4. Другие месторождения Среднего Урала, 

Кроме вышеприведенных главиейіпих месторождений коруіщов Среднего Урала 
известен еще ряд пунктов, где отмечалось нахождение тех или иных разновидно- 
стей этого минерала: 

а) пор. Шайтапке, около самой деревни того же нашіеповапия, иногда при 
промывке песков попадалпсь маленькие окатыша красного рубина, годные для 
ограпкЕ, По словам Д. Зверева им добывались гальки рубина в песках по 
р. Серебряной, впадаіоГней в Реж ниже ІЛайтанки. 

б) в россыпях Быныовского завода на северо-восток от Невьянска отме- 
ча.іся корунд в про.зрачпых гальках гфаспого цвета (образец Музея Горного 
Института). 

/ в) по указаниям местных жителей (Трофим Папфилыч, 1913 г.) в окре- 
стностях дер. Сарапулкп (в 10 в. на юг - от Мурзіпііпі) добывался для кол- 
лекционных целей синий корунд в полевошпатовой породе, весьма папоминзвшей 
породы Ильменских гор. Более точное указание — «1 в. на восток от деревни 
за лесом». 


г) галька рубина по р. Тагил, близ Нижне-Тагильского завода (Башков, 1916). 

д) в наносах око.то дер. Бызовой сгіний корунд маленькими окатышами. 

е) у дер. Фирсовой (в 3^ — 4 верстах па сев. от села Лішовского) в 1 908 г. 
разрабатывалась жила синего подг^радого корунда, дававшего очень красивые 
вставки и нацело выработанного в 'большом разрезе. Жила проходила в разруівен- 
пых актвполитовых, хлоритовых н тремолитовых сланцах, прорезанных гранитпой 
ипшой с кварцевыми апофизами. Несмотря на тщательные поиски новых жил встре- 
чено не было. Бамии гранились в Екатеринбурге, величина кусков полосатого блестя- 
щего корунда достигала 8 сайт, (лрд ^медем., «корунд из Воропннской ямы» — по 
фамилии ее владельца) [54]- 

5. На юг от Е катер н нбаіІфЩі^^’Шсо й Брод (в 9 в. от Полевского 
ча север). ЙЩ '?і,і 

В хлоритовом сланце в контайте' .'сІіІоіЙіЙІ мрамора Г. Гозе первый отметал 
неправильное скопление синего, непрозрачного корунда с турма.ішшм, Место- 
, рождение не разведано, но для огранки имевшийся материал нс годился. По I 

описанию Розе, у Соло мирского был один кристалл сапфира с ясным асте- ' 

ризмом. * 


Долгое время это месторождение оставалось единственным известным в бли- 
жайших окрестностях Екатеринбурга, пока в 1916 и 1917 г.г. М. Клеро-м не 
было изучено другое довольно богатое месторождение в 269 кварт, Няжне-Исетской 
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дачи, залегавшее в форме большого гнезда на контакте между таяьководоломит-о 
вымк и хлоритовыми сланцами. Корундовая масса представляла сапфировосероватое 
зернистое вещество, не дававшее, однако, тех разностей, которые могут иметь 
значение для огранки. 

{>. По реке Каменке (на Южном Урале). 

Б знаменитых Кочка рских золотоносных россыпях Шікного Урала (Оренбургск. 
губ. Троицкого уезда) как по течению широких степных долин Каменки, так и в 
пологом водоразделе между ней и Санаркой при промывке золота нередко попадаются 
отдельные гальки и кристаллики корунда. Корунд, найденный здесь впервые в 1855 г., 
встречается в весі.ма разнообразных видах и разных типов, однако, с практиче- 
ской точки зрения значения не имеет и лишь случайные кусочки могут идти в 
огранку' (особенно находки в Каменно-Александровском, Еленинском и Преображен- 
ско>і приисках). Встрѣчается он в виде галек неправильной формы, реже в форме 
хорошо образованных кристаллов до 2 сайт, величиной (повздимому разных гене- 
тическЯх типов). 

Цвет; прозрачно-бесцветный, светло-розовый, красный, желтый, синий, серо- 
вато-синий, серый и бронзового тона с типичным отблеском алмазного пшата. 
Обычно неравномерное или зопарное окрашивание: синее с белым, розовое с фио- 
летово-синим. Розовые разности переходят в мутные и трещиноватые рубины, 
достигающие величины в І'Д сайт, и только в исключительных случаях позво- 
ляющие выгранить небольшие камни. Обычно рубины сильно окатаны, но носят 
еще следы кристаллических граней. Общий характер кристатлов разнообразен: 
таблитчатый, пирамидальный, нризматическнй. Наравне с рубином изредка попа- 
даются п совершенно темные сапфиры индигово-сішего цвета. Особого внимания 
заслуживает светлый буроватозедепый корунд по р. Черной, впадающей справа 
в реку Уй. ц 

Вообще корунд характеризуется в Санарсквх россыпях зонарностыо пли не- 
однородностью с перемежаемостью индигово-синих и бесцветных полос, что заста- 
вляет его сопоставвть^со столт>^‘'же неоднородными коруіідами р. Положихи. 

Б этих 'же россьшяху' ІЮ ‘указанию Пыляева (1903, 307) встречались 
отливающие сапфиры (зарЬіг сііаіоуапі) па подобие кошачьего глаза (из группы 
алмазного шпата). Камни эти не отличались качеством, и вставки пз них в 5 гш,- 
ратов ценились не свыше -50' рублей. 

Б 191.5 году как будто бы найдено было коренное месторождение трещи- 
новатого корунда, .заслуживающее полного внимания с научной точки зрения. 
Красный трещиноватый рубин залегал вместе с хромовой слюдой типа фуксита 'и 
подобно известным камням Сев. Каролины мог бы, несмотря на свою трещинова- 
тость, граниться вместе с ней в виде так называемой «рубиновой матки >. К 
сожалению, точное место коренной находки осталось секретом мадельца. 

В настоящее время с прекращением (почти полным) разработки золотоносных 
.россыпей этого района, вряд ли можно говорптьоних с практической точки зрения. 


7. Иыштымскйіі горн, округ. 

Многочисленные месторождения этого округа ааолужинают большого ішииавіш 
с практической точки зрения, но пока не для целей ограночного дела. В виду 
этого я огравіічусь лишь кратким изложеииеи имеющихся сведений и для желающих 
•более детально познакомиться с весьма большой литературой по атому району, 

отсылаю к сводке источнвнов, 
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Ряс. 3. 

Схематическая карта месторождений корунда и 
Кыштымском гордой округе. 


которую Я ПО возііоя;постя ста- 
рался сделать полной, не огра- 
ничиваясь лишь ссшкамп ‘ и 
указанпямй, имеющими отно- 
шение к ограночному'делу. 
Первое открытое Кыштымскпх 
лесторождеішй относится к 
1823 году, когда бы.іп открыты 
валуны этого камня по течению 
р. Барзовки ііроф. Фуксом. 
С 1828 г,, т. с. с года откры- 
тия корупда п в Ильменских 
горах, начинается ряд богатей- 
ших находок, оеоббипо в 1834 г., 
когда открыто было коренное 
месторо-кдеіше крупных крнстал- 
.мв спееватосерого цвета весом 
до 30 фунтов в сопровождении 
обломков алмазного пшата. В 
том ЯСС году впервые был найден 
корунд и в Каслинской даче, 
а в самой россыпи — знаменитая 
глыба в 60 иуд., подаренная 
владельцамп Кыштымского за- 
вода Горному Институту. В 
позднейших исследованиях стало 
выящіяться большое разнооб- 
разие генетических типов а 
обилие запасов серосвиих сплош- 
ных пли кристаллических ко- 
рундов. 




Главнейшие месторождения, известные здесь и нанесенные на прилагаемую 
схематическую карточку, следующие; 

1. Гора Никольская на сев. от Борзбвских россыпей. В пегматитовых » 
жилах восточного склона в корундовом сиените. 



2 . В миассЕнтах г. Борзовочной, почти у самой вершимы горы па запад- 
ном склоне ее в незначительных количествах. 

3. Около озера Булдым в Каслинской даче — находка валуна серосннего 
коруеда А. Карпинским. 

4. Корундовая порода найдепа была Д. Николаевы м по отарой Ям- 
ской дороге из Кыштыма в Уфу, педоезжая 100 саж. до Лысой солки. Это 
месторождение, несправедливо оспариваемое Аршиновым, лежит па с. -в. берегу 
озера Сугомак, и представляет выход типичного кыштымята. 

5. На Собачьей горе в 1871 г. Карпинским был найден большой 
об.іомок корундовой породы. Специальные поиски н обследование этих гор указали, 
что вероятпо этот обломок был запесен сюда или из Барзовки, или же из^ не- 
давно открытого месторождепия в 8 — 10 в. на юг от Собачьих гор в том же 
продолжении Илі>менского хребта. 

6 . В 4^/4 версты от Каслоііского завода во Маукскому тракту на запад. 
Месторождение составляет продолжение копей Варзовкя и залегает в полевошпатовой 
породе среди гнейсов. 

7. Повидпмому, одним из самых богатых .месторождений являются корун- 
довые скоплепия около Те чип скоро завода, у протока р. Течи из озера Иртяпг 
в озеро Кизильташ. Снача.іа здесь были находимы на пашне только обдо.чкй 
синеватого корунда, пока в 1916 г, Н и к о л а е в у нс удалось найти коренного 
месторождения. Ряд богатейших месторождений был здесь открыт в 1916 — 1917г.г. 
М. Ел ером, который обнарулсм запасы чистого корунда до ми.ілвона 
пудов, залегающего четырьмя возвышенными островками среди поставленных па 
голову мраморов. По чистоте материала, доступности его выработки и запасам 
эти месторождения заслуживают самого большого практического впямания. На 
материале этих месторояідений предполагалось поставитъ фабрику наждачных 
кругов в Чебаркуле. Сортов ограночпых здесь не встречалось. 

8 . Барзовка. Одно из месторождений «заслуживаюнще особого впиыаняя и 
лучше других изученное, как самим ' 1ѵышты.мским горным округом, так и Артил- 
лерийским Ведомством для нужд русской алюминиевой промышленности [8,64]. 
Отсюда в различное время добывался корупд для нужд Еватериибургской гра- 
нплькой фабрики и Златоустовского завода; так в 1828 г., получали наждак 
толченый и промывной из каменных глыб, собираемых по россыпям Барзовки», 
•Б следующем 1829 г. Амосов с успехом при-мепял соймоішт для полировки 
К.ІИНКОВ белого оружья в Златоусте. Позднее неодновратпо корунд возился в 
Златоуст. 

Барзовские россыпи расположены в 10—12 в. па сев. от Кышш.ча и в 
них с 30-х годов прошлого столетия были- известны большие глыбы корунда в 
белой разрушенной породе, достигавшие 60 пудов весом. Коренное месторождение 
было открыто в 1834 — 1838 г.г. к сев. от Борзовки, где были встречены две 
жилы от ІѴй до 3-х арш. ^.мощыоетн в граиитогнейсе. Б поверхностной части 
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по описапяіо Щ у р о в с к о г о кристаллы корунда был» мелки, темного цвета п 
мало прозрачны; с постепенным углублением они сделались крупнее, прозрачне 
II более светлого синего цвета, Коренное месторождение лежит в верховье речки 
на плоской возвышенности, покрытой черпозеипой почвой и мелким лесом. Серая 
порода с корундом до сих пор в коренном месторождении не встречено, но запасы 
ее в россыпи определяются заводоуправлением свыше 50 тыс. пуд. Мощность 
залежи около 0,6 саж. При разведках в1897в1898 г.г. было добыто 5000 пуд. 
корунда, поступавшего по 2 р. за пуд с доставкой в г. Екатеринбург. 

Первое сколько ішбудь детальное описание этих месторождений было дапо 
Николаевым в его статье, появившейся в печати в 1918 г. [64] и опи- 
сывающей разведки 19 месторождений на сев. от течения Барзовки. Для харак- 
теристики значительности процессов образования корунда можно указать, что 
глыбы его в мсстор. 12 достигали 1000 пуд. весом. 

Как выше отмечено, в вышеуказанных месторождениях но преимуществу 
•встречается лишь сиис-серый корунд, но иногда с ним попадаются камни, годные 
Д. 1 ІЯ огранки. Это необходимо особенно отметить относительно пегматитовых жил 
на восточной стороне г. Никольской, где, по словам Николаева, был найден 
крупный, до 1 дюйма, криста.о сапфира, а также изредка по самой реке Бар- 
зовке в коренных месторождениях. Может быті. с практической точки зрения бо-зыне 
внимания заслуживает алмазный пшат, коренные месторождения которого, вероятно, 
должны быть отнесены к горе Нпкольской, но который, судя по об.ііомкам в рос- 
сыпях, мог бы идти в огранку кабошоном (особенно находки но Мочалину логу, 
впадающему в Барзовку). 

Конечно, при значительности кор)шдовых месторождений Еыштымского округа 
не исключено, оеобеішо в контактах о известняками, нахождение месторождений 
и ценных для огранка камней; п невольно по этому поводу приходится вспомнить 
слова Соколова, сказанные в 1824 г. по поводу именно этих месторождений: 
«почему же мы не можем иметь надежды, что синае и красные яхонты (сапфиры 
и рубпіш) откроются когда нибудь и в ледяной Сибири. Отчаиваті^ся в этом 
могут только тс, которые уверены, что іиииат имеет влияние на образование 
камней и мета.шв, и что изящные из них могут только существовать под па- 
лящим солнцем экватора» [10]. 

Необходимо иметь ввиду, что измельченная корундовая порода— барзовит — 
как таковая употребляется в качестве абразпоиного матерналя в камнерезном деле.' 
Так в Екатеринбургская, и Петергофская грани-ньные фабрики широко лепользовалн 
этот материал для грубой обточки крупных предметов, при чем ям натравли- 
вались терки при приготовлении больших чаш и ваз. Расход Петергофской 
фабрики ежегодно достигал 12 пудов. 

8. Ильменские горы. 

Несомненно, что наравне с Кыштымским горным окруто.м особое значение 
по значительности месторождений корунда имеет район Ильменекпх гор. Еще і 
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« 1828 года иривлекали внимание копи корундовых пород в этой области, 
я неоднократно, начиная с тридцатых годов в кончая периодом последней 
войны, корунд добывался здесь для надобностей Екатеринбургских гранильных 
фабрпк и особенно йГлатоустовского казенного завода. Для огранки камни добы- 
вались здесь по поручению Екат. Гр. фабрики Портнягипым в 1836, 1837 годах, 
и, хотя отдельные находки были недурны, но все же работы были остановлены 
«виду нахождения лишь маленьких камней — искр. 

Корунд здесь обычно встречается в полевошпатовой породе в виде отдельных 
•кристаллов, лиші> в исключительных случаях достигающих 3 дециметров длины, 
■отличающихся буроватыми сероватосинвми, зеленоватосиними, реже чисто синими 
тонами. Вообще в виду непрозрачности и трещиноватости, он лишь в редких 
«лучаях ше .1 в огранку, и во всяком случае .в ювелирном деле внимания никакого 
не заслуживает. Несколько больше значения лог бы иметь этот район для добычи 
шлифовального материала, однако сравненпс его с другими корундовыми областями 
‘(например, Канадой пли Кыштымом) не позволяет признавать за ним особенного 
горнотехнического значсіішг. Однако, нельзя не отметить, что правильной оценке 
его мешает отсутствие точных сведений о залегании и мощности жил, о среднем 
содержании в них корунда, о хараістере изменения жил по простарапию или в 
глубину и т. д. 

В подавляющем большинстве месторождений Ильменских гор, корунд приу- 
рочен к слюдистополевошпатовым пегматитам, проходяпцім в граяито гнейсах и 
сиенитах, но б-іизко связанных как по месту, так и своему происхождению с 
областью миасскятовых пород главного хребта Ильменской горы. Только копь 
№ 68 Барбот-де-Марни составляет некоторое исключение. 

Все многочисленные кони и главные копушви отмечены на карте в -работе 
Белянкина [60], к которой и относятся нижеприводимые номера*. Копи 
группируются главньпг образом в два больніих района, из которых первый тя- 
нется на большом протяжении вдоль западного склона главного хребета, преиму- 
щественно па юг от дер, Седяпкиной, в 7 — 14 верстах от ст. Миасс Саиаро- 
ЗлатоустоБской жел. дор.; второй район связан с копями за рекой Пяшевкой п 
отстоит от ст. Миасс на 5 — 6 верст, но с гораздо худшими путями сообщения, 
чем первый. 

Несомненно, что главное внимание о практической точки зрепзя должно быть 
обращено па первый район, где, вероятно, попутно при добыче шлифовального 
материала сможет исподволь отбираться и второсортный ограночный или поделоч- 
ный материал. 

а) Севернее дер. Селянкиной, против дер. Е о робк обской — копи корунда в 
1 версте на восток от моста через р. Миасс, 


) Схеиатязлровзвная вопия карты Боляпкина , будет приложена ко второму тому при 
главе об Ильмепскня горах. 
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б) На вершине Ильменской горы против р. Черной — старые копи корунда» 
также старые яиы на западном склоне — на ыериране южной оконечности озера 
Ишкуля (на карту Ильменских гор не попали). 

в) Район копей на юг от дер. Селлнкиной; пластовые жилы непостоянной 
мощности среди гранито-гнейсов, сиенитов; корунды сероватосиние, обычно пла- 
стинчатого строения. Разработок и старых ям очень много, мпогяе из них рабо* 
тались начиная с 1830 г. (особенно в 1832 г. для нужд Златоуста), но работа 
велась бессистемно, беспорядочно, до 7 аршин в глубину. Иногда при добыче 
попадались кристаллы, годные для огранки, но в большинстве случаев работы цвет- 
ных партий были неудачны (напр. в 1833 г,). 

г) Копи за р; Няшевкой (на карте Белянкина №№ 29, 30,31,33).. 
Неско.'гько отдельных копей Стрижова, одно время работавшихся для размола 
и промывки шлифовального материала для Златоуста и Екатеринбурга. В этом же 
районе в россыпи отмечались камни, годные для вставок* 

д) В 2—3 верстах севернее этого района по р, Топкой — в 15 саж. от 
дороги старая копь (№ 25 на карте). 

е) К о п ь Б ар б о т а-де-М а р н и №“ 68, в 50 саж. вт Криолитовой, недалеко» 
от ЛИНИН жел. дор. Корунд занимает среднюю часть неправильной жилы и отличается 
исключительным для Ильменских гор — синим, васильково-сапфировым цветом. 

ж) Копь в горе на запад от озера Таткуль, в 25 верстах на север от 
от. Миасс. Открыта в 1895 г. В 100 — 150 саж. от дороги. Корунд в форме 
больших удлиненных кристаллов до 3 дюймов длины в полевошпатовом пегматите. 
Цвет красивый светло-голубой до сапфирового. Годны иногда для вставок. 

Другие районы России. 

Кроме вышеописанных месторождений Урала, корунд нам известен в ряде 
других мест России, не говоря о распространенна его в качестве микроскопиче- 
ской составной части в некоторых породах (ианр., в породах Белого моря, Коль- 
ского полуострова и т, д.). Однако, в общем большинство имеюіщіхся указаний 
иле случайно, или не заслз-^живают доверия. Были частные указания на гальки 
рубина и сапфира на Кавказском побережье Черного моря, оказавшиеся ошибоч- 
ными *). В старых минералогиях приводились указания іга нахождения корунда- 
наждака в Даурии между дер, Зуевской и Арсентьевской, по р. Зуевке, впадающей 
в Селенгу, в верховьях р. Верхней-Тунгузки близь Рудинского острога, но эти 
два указания остались до сих пор совершенно непроверенными. Известно лишь 
нахождение в качестве минералогической редкости кристаллика красновато-бурого 
корунда в контактных породах Еругобайкальвкой жел. дор. (указание Б. К о лее ко). 


*) Ср, укавание на рубины Черноморской губ. Сочинского отдеіа^ в 30 верстах от Сочи, вместе 
с гранатом. Матер* Геол* Кавказ (III). 1910. 9* Тифлис. 275. 
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а также присутствие кристаллов корунда в шлихах Новотроицких приисков Нер- 
чинского уезда Забайкальской области и в некоторых других шлихах Забайкалья, 

В Феноскандии отмечаюсь нахождение корунда на острове Энменкайо, в 
жирхшпнле Карие-Лойо и в гранитных жилах Гельсингфорса. В Умптекском мас- 
сиве Кольского полуострова Архангельской губ. Еатзау отмечает присутствие 
корунда в иньецированном гнейсе. Вместе о алмазом отмечались гальки корунда 
в долине Пасвига в Русской Лапландии. 

Более интересным в заслуживающим некоторого внимания является вопрос о 
нахождении рубинов в Туркестане. Так Пыля ев в своей книге о драгоценных 
камнях отмечает рубины у Афганской границы около Кунши, по это указание 
остается совершенно голословным и неподтвержденным. Весьма часто отмечаются 
без более точных указаний гальки или кристаллы красного корунда из Ферганы и 
т. д. В Ташкенте туземцами нередко продаются красные камни местного происхо- 
ждения. Точных сведений об этом не имеется, но несомненно, что большая часть 
поступающих на рынок камней до.іжна быть отнесена к <рубин-баллаоу», т. е. 
к красной благородной шпинели, которая добывалась в Шугнаие, в знаменитых 
^рубиновых копях». В главе о шпинели (стр. 43) мною даны подробные сведения 
пб этих копях и приведена главнейшая литература. Несомненно, что аналогично 
другим контактным месторождениям шпинели, совместно с ней встречается и рубин, 
который заменяет шпинель в частях известняков или мергелей, более бедных маг- 
незией. Кристаллы рубина из этих месторождений были описаны вместе с шпи- 
нелью Еремеевым [29] и характеризовались вообще малою прозрачностью и 
тонами от бледнорозового до карминокрасного. Конечно, не исключено в Средней 
Азии открытие и других месторождений этих красных камней, но до сих пор ко 
всем указаниям на рубины Памира, Тибета и Тянь-Шаня приходится относиться 
осторожно. Во всяком случае, как отмечено ниже при оппсанип месторождений 
благородной шпинели, посещение этих мест являлось бы весьма важной минерало- 
гической задачей. 

Наконец, последнее указание на рубины в России относится к золотоносным 
пескам Енисейской губ. по р. Аяхту (района Б. Пита), где в шлихах вместе с 
долотом, кварцем, шерлом и некоторыми радиоактивными соединениями среди много- 
численных галек альмандина отмечались гальки рубина несовсем чистой воды, 
•Любопытно, что по описанию Латки на в 1867 г. [24] эти гальки попадались 
лишь 8 прожилках, пересекавших пласты наносов, что наводит на мысль о том, 
что россыпи носили характер элювиального разрушения гранитов, > 

В последней своей экспедиции в этот район П. Д р а в е р т у не удалось, 
однако, выяснить этого вопроса *). 


Очень вороятвыии являются указания ивжояора Померанцева на находку рубиково- 
аіьианднновых россыпей в 35 верстах от дер. Манзурки в Иркутской губ, Этн россыпи будто бы 
хорошо известны местному населению и зовутся россыпями «саиоцвѳгаых камешков*. Вероятно, речь 
мдѳт о гранатах. 


Корунд п его неоднородные (механически пли химически) разности (наждак/ 
имеют еще ряд технических применений *), которые заставляют экеплоатировать 
некоторые месторождения помимо задач ограночной промышленности. Широкое 
применепие простого коруода и наждака, как абразионного материала делает из. 
пего пока незаменимый и огромной важности продукт для всей камнерезной к 
камнедобывающей промышленности и, потому, на пем необходимо несколько оста- 
новиться. 

В противоположность корунду месторождения наждака в России менее значи- 
тельны, хотя степень их изученности настолько мала, что трудно дать но этому 
вопросу совершенно определенный ответ. Во всяком случае, кроме отдельных ука- 
заний, вряд ли заслуживающих доверия, на пахожденпе наждака в Фергане и к- 
Забайкалье, приходится практически говорить толі.ко о месторождениях Урала. По. 
указанию Зверева и его наблюдениям в 1887 г., уральский наждак по своей 
неоднородности не всегда пригоден для топких работ и сверления п нуждается в. 
обогащении и отделении от более легких частиц; однако В. И. Л и п и н (устное 
сообщ. в 1917 г.), считает его прекрасным и употребляет при огранке самоцветов,, 
по измельчении в простой кухонной ступке без всякого отмучивания. 

Первые указания на нахождение наждака на Урале относятся еще к 1805-ому 
году, а в 1817 г. академиком Захаровым был произведен первый анализ 
этого камня [74]. В протоколах Минералогического Общества за 1830 год мы 
находим указания директора Екатеринбургской гранильной фабрики на новое 
открытие нового месторождения наждака среди мраморов в 6 верстах от Горно- 
шитской мраморной гранильни около дер. Косой Брод. Испытание образцов привело 
к весьма хорошим результатам и Петергофская гранильная фабрика, наравне с 
Екатеринбургской (тратившей в то время до 1000 пуд в год), стала сначала 
широко пользоваться этим продуктом, по мнению Вёрта превосходящим по- 
качествам заграничный. Вскоре, однако, выяснилось, что по своей цене после 
промывки он не мог конкуррировать с лучшим греческим наждаком. Более широко 
был оценен уральский наждак лишь в 1855 г., когда в Коммерческой Газете 
было помещено следующее об'явление: <В даче Ссысертских горных заводов открыт 
ныне наждак. По химическому анализу и практическому испытанию этот наждак 
не уступает английскому. Г.г. желающие получать Ссысертский наждак пригла- 
шаются обращаться с требованиями к Управляющему этими заводами. Цена па 
наждак ниже английского и зависит от получаемого количества>. 

Таким образом на Среднем Урале наметилось довольно богатое месторож- 


*) Необходимо обратить внимание на широкое применение непрозрачного корунда: маленькие к 
мечистой окраски камни широко идут в качестве подставок для осей в часах и точных приборах • 
Впрочем в последнее время их с полным успехом заменяет искусственный корунд. (В 1904 г. в штате 
Монтано было добито для этой долм 800 тыс. каратов на сумму 25.000 рублей). 



дееие, лежащее иа участке, принадлежащем Нижненсетской даче, среди земель 
Сысертского завода — в 5 верстах на северо-восток от Косого Брода п в 8 верстах 
от вьшеііщей железнодорожной станции Мраморской *); кроме того наждак добы- 
вался в ряде ям, окружаіопціх сами Горвошатскис мраморные ломки, где різвлекался 
частью из зеленоватого хлоритового сланца, в котором он был заключен неправиль- 
ными сконлениями, частью из самого мрамора. Никаких разведок и точных опи- 
саний этих месторождений не имеется, по песомненно, что Кособродское заслу- 
живает полного вБпманпя. Работы, начиная с 1830 г., велись кустарно и 
хищнически. В 1915 — 1916 г., в виду «голода» в шлифовальных материалах и 
нежелания горного управления или самому поставить, или допустить других к до- 
быче наждака около Косого Брода, минерал добывался тайком по ночам и выво- 
зился целыми подводами в Екатеринбург. 

Кроме двух уцомяпутых месторождений настоящего наждака, нами выше было- 
отмечено месторождение корунда в 269 кварт. Нижненсетской дачи, открытое в 
1916 г. Клером. По своему качеству это ііееторождение должно быть прирав- 
нено к наждаку, и во всяком случае целью его экенлоатации намечалось ксполь- 
.зование, как абразионного материала. 

Такое же по преимуществу абразионное значение имеют мпогочиаеиные 
месторождения Южіюго Урала, как в Кыштымском горном округе, так и в Иль- 
менских горах. Огромные нужды в пілифовальных материалах наших металлурги- 
ческих заводов (особенно Златоустовского, Каслинского, Ижевского, Пермского и 
друг.) вызывали необходимость в разработке местных корундов, что неоднократно 
намечалось, но ни разу не ставилось в том большом масштабе, который мог бы 
сделать это дело коммерчески выгодным (таковы, наир., небольшие работы инже- 
нера Калугина в Ильменских горах, давшие в 1916 и 1917 г.г. по 1.200 пудов 
корунда, при себестоимости свыше 50 рублей за пуд). 

Впервые использование корунда Кыштымского месторождения было произведено 
Аносовым в 1829 году, который подробно описывает способ его толчения и 
очистки от посторонних примесей, причем излагает его достоинства и недостатки 
по сравнению с иностранным наждаком [68]. 

Но о тех пор до настоящего времени дело не получило развития **). А между 
тем об этом приходится пожалеть; хотя успехи искусственных абразионных мате- 
риалов с каждым годом оттесняют на второй план коруид и его разновидности, 
тем не менее исключительное богатство и чистота материала открытых в последнее 

“) в делах Екатеринбургской фабрики сохранился план отвода «Каковинского рудника». Из него 

МУ видим, 11 ТО ямы лежали в сильно породевпгем сосновом ж березовом лесу, на левой стороне безы- 
мянного іию^а на восток от дороги из Полевского завода на Сысертешй завод* (Сы* архив Пет. Гр* 
фабрики, 1913, 34* Отчет Гомилевского)* 

**) Петергофская фабрика ежегодио тратила в последние годы 8—10 пудов наждака, предпочитая 
покупать через фирму Струка заграничный материал более однородный и, грустно сознаться^ 
болео дешевый* Это же девыгодное соотношение цен было в раньше* Так в 18В1 году присланный 
е Урала в Петергоф Каковиным наждак обходился с достаікой до 10 р, за пуд^ тогда как загра- 
ничный ^отличной доброты> стоил 6 рублей. 


время месторождений заставляют верить в возможность его конвурренции с алун- 
думом и другими американскими искусственными продуктами. 

В 1917 г., в связи с открытием новых и богатейших месторождений корунда 
в Кыштымском округе, наметилась организация в Чебаркуле (между Златоустом и 
Челябинском) спсцпальной фабрики для изготовления наждачных п корундовых 
кругов, но события не позволили этому осуществиться. 

Совершенно особый интерес представляют находки плотного наждака розова- 
того цвета в Киргизских степях, в Еаркара.іпнском уезде (точное местонахождение, 
к сожалению, не известно). Эта порода в настоящее время исследована С. Ф. Г л и н- 
кою, который отмечает связь ее с контактными процессами и накоплением гли- 
нистой массы типа колыб-таша, устанавливает присутствие корундовой породы 
синеватого цвета с мельчайшими кристалликами синего или розового корунда и 
алунитом. Как самый парагенезис, так и общий характер минералов настолько 
необычны, что представляется особенно желательным выяснение этого іштсресного 
месторождения. 
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Корунд Ю. Урала до 
Н. Кокшарову. 


Летом 1920 т- мне удалось собрать на Урале ряд новых данных о находке, а в архиве 
Екатеринбургской гранильной фабрики отыскать детальные описания копей и разведок, Сы- донолненит 
Б ІУ-оы томе. 
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Из различных сортов шшшели в качестве драгоценного камня имеют значение 
лишь красные, розовые или фиолетовые разности. Особенно ценным является так 
называемый рубин-балэ или балас-шііинель темно-розового цвета с сильным бле- 
ском и весьма красивой игрой ири'" огранке. Октаэдры этого минерала в довольно 
больших количествах встречаются в ряде мест Азии, особенно в Китае, Бирме, 
на острове Цейлоне и в Афганистане, и ях часто можно видеть в мешечках у 
торговцев камнями Востока. Через Туркестан этот камень издавна проникал в 
Россию, н весьма вероятно, что под именем лала чаще всего разумелась именно 
шпинель и реже разновидности граната и еще реже рубин. 

^ В России о точностью неизвестно ни одно месторождение драгоценной шпп- 
' нели ’’), однако, обилие ее на рынках в Ташкенте н Еоканде и распространенность в 
старых коллекциях о этикетками «из Ферганы> делают весьма вероятным сущест- 
вование здесь ряда месторождений этого красивого, по сравнительно недорогого камня. 

' Весьма вероятно, что знаменитые «рубиновые копи» близ мест. Таран в Шугеаие 
.должны быть отнесены по преимуществу к красной шпинели, которой, однако, 
повйдююму сопутствует, но в значительно меньшем количестве, рубин. Эти так. 
называемые па картах «рубиновые кони» лежат в Шугнане близ мест. Гаран, 
на русской территории на правом берегу Пянджа в 80 в. на юг от Хорога и 
38 в. от Бар-Пянджа. Обыкновенно, ошибочно эти копи называют Бадахшаи- 
скимн. Еще Марко-Поло в XIII веке писал о них: «в той области (Бадах- 
шане-Балахшане) водятся драгоценные камни балаши; красивые и дорогие камни; 
родятся они в горных ска.5ах. Народ, скажу вам, вырывает большие пещеры и 
глубоко вниз спускается, так точно, как это делают, когда копают серебряную 
руду; роют пещеры в горе Шигхинае (ІІІушав) и добывают там балаши по цар- 
скому приказу для самого царя; под страхом смерти никто не смеет ходить к 
той горе и добывать камни для себя, а кто вывезет камни из царства, тот тоже 
поплатится за это и головою, и добром. Посылает их царь со своими людьми 
другим царя.м, н князьям, и знатным людям, одним как дань, другим по дружбе; 


*) Любопытно отметмть, что в 1851 г. ІГѳрміікнп нашел^ судя по его одксаниян, розовую 
шпікель с хоідродітой по р. Талой у берегов Байкала» Образец этого минерала имеется в Музеумо 
^ Горяого Института* 
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продает он их на золото и серебро, и делает так царь потому, что балаши очень 
дороги II денны». 

В этих интересных описаниях не может не поразить слово балаши, которое 
очевидно и дало позднее происхождение названию благородной шпинели — балас, 
рубин-балэ (Ьаіаіз); в свою очередь слово балаш очевидно происходит от той или 
иной транскрипции Бадахшана. Не менее характерно сообщение К л а в и х о 
(1403 — 1406), дающего сведения об этих копях со слов Балахского владе- 
теля: «каждый день отламывают кусок скалы, чтобы искать рубины и, когда на- 
ходят руду, то умеют отделять их очень чисто; берут камень, в котором они 
находятся, и понемногу обламывают кругом долотом, пока не останется наружу 
самый «рубин» и, потом, отделывают его на точильных камнях» [10]. 

Позднее эти знаменитые кони неоднократно посещались исследователями, но 
к сожалеппю, все путешественники приводили очень краткую характеристику и не 
могли дать полной картины этих интереснейших мест Средней Азии. 

Экспедиция Б ю р и е с а первая сообщила ряд любопытнейших сведений, указав 
нахождение рубинов в известняке, выяснила, что добыча может производиться только 
зимой, так как часть копей подведена под р. Пяндж, и что по соседству в из- 
вестняках же па берегу той же реки в прежнее время добывалась вывозившаяся 
в Китай и добывавшаяся огненным путем лапись-лазурь (это не совсем точно, 
см. далее). Эти данные подтвердил и Михайлов (1849 г.), который совер- 
шенно определенно говорит, что он нашел шпинель в доломите; однако, при докладе 
в Минералогическом Обществе выяснилось, что кроме шпинели в его коллекции 
были и рубины. После Михайлова эту область посетил Минаев (1879 г.), 
так описывающий старые копи: «некогда они были источником значительного бо- 
гатства для бадахшанскнх владык, но в настоящее время, невидимому почти исто- 
щены. Теперь в копях работают около тридцати человек под наблюдением солдат 
балкского губернатора Мухамед-Алум-Хана, и добытое отсылается Кабульскому 
эмиру. Выше копей находится небольшая деревня Кох-и-Лал «рубиновая гора». 

Наконец, последние сведения мы имеем в работах Серебрен пиков а, 
Андреева и Половцова. 

По словам А. Серебренникова [6] эти копи и теперь существуют «в вахап- 
ских горах», южнее места слияния рекРДІа^^ирьИ и Гунша; автор далее 
полагал, что при более правильной постанови ' 'Д^^^ычп в этих «конях руби- 

за 


нов», они окажутся заслуживающими той рбщтадіга','.' которая установилась 
ними, как за богатейшими. По словам Ы. С. |А.)»дір;(^.^ва и А. А. Половцова [7] 
этих копей теперь больше нет и только в одном селении, Гороне, «туземцы 
достоверно знают, что из пещеры, выдающейся высоко па склоне горы, добывались 
рубины еще в XIX в.; с этим местом связана легенда про дракона, который 
стережет хранящиеся в пещере драгоценные камни». 


А-; 



Перед войной 1914 г. не- 
которые офицеры Хорог- 
ского отряда спускались в 
глубокие шахты и пыта- 
лись поставить добычу, но 
в виду опасности обвалов 
это предприятие пришлось 
бросить. 

Бывший пача.’іьвик Па- 
мирского отряда і’енер. 
Г. А. Ш п II л ь к о сообщает 
Б своей рукописи (в Ком. 
нроизв. сил России) следую- 
щие подробности о послед- 
них разведках этих копей: 
«местные старожилы по- 
мнят еще времена прежних 
владетелей Памира — беков, 
когда производилась разра- 
ботка шахт, помнят, как 
часто в этих шахтах на- 
ходили камни редкой вели- 
чины и ценности; пп ма- 
шин, ни совершенных ин- 
струментов тогда не было, 
равно как совсем не было 
н сведующих в минера- 
логии людей; труд людской 
был дешевый, а жизнь ра- 
бочего ценилась не дороже 
жизни барана; поэтому ни- 
каких мер для безопасности 
работ не предпринималось. 

Разработка велась нера- 
ционально: шахта велась 
одним узким ходом, без 
боковых ответвлений, и 
без креплений. — В 1913 г. 
Памир посетил русский 
офицер Т о п о р н и н, инте- 
ресовавшийся геологией 
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Пампра; он посетил Кухп-ляіь, спускался с несколькими рабочими — ^таджиками і 
в шахту, прошел саженей 60, собрал в шахте несколько диетных камней, но ; 
никаких работ не производил из оязсеніш, что работы могут вызвать обрушение , 
камней; углубляться дальше в 'шахту То норн и и не решался также и потому, • 
что— как сказано— ход не имел крепи п шахта, видимо, давно никем не посещалась, 
да и рабочие отказались спускаться ниже, боясь быть задавленными камнями.- — | 
Б профиле шахта не имела правплі.ішго очертания и представляла скорее узкий і 
подземный ход, имеющий местами наклонное, горизонтальное или почти верти- - 
калыіое направление, что, очевидно, находилосі> в тесной зависимости от распо- 
ложения трещин Б горе, облегчавших проведение шахты». 

Все вышеприведенные указания касаются, повидимому, одного совершенно 
определенного места, копей в Шугнане, и их историческая рол!. не подлежит 
таким'* образом никакому сомнению. Иного характера другие указания, приводимые 
у Семенова [8], которые говорят о копях в стране Хатлане и Занадн. Дар- 
вазе, в районе современного Куляба. Ниже я привожу дословную выдержку из ' 
работы Семенова, но лично считал бы правильнее п это весьма интересное 
описание отнести к вышеописанным рубиновым копям Шу піана: 

«Во время первых аббасидов (по Хаидулле Казвшш около времени возник- 
новения ислама) в горах Хатлана случилось сильное землетрясение; под влиянием 
его некоторые горы расколо.лись п обнаружили .шы; некоторые камни были 
величппоіо с зерно, разыскиваемые нтпцами, другие были больше, или меньше. 
Когда женщины той страны увіідеап эти красные камни, то они решили, что из 
них может быть хорошая краска для окрашивания цветных тканей для одежды. , 
Но когда растолкли лалы и хотели окрасить материи, то никакого толку от этого 
разуіісется пе вышло, пока этих камней не увидели те, кто понимал вообще 
толк в драгоценных камнях. Лалы были отданы ювелирам, чтобы отделить их 
от некоторых горных пород, с которыми они были соединены. Но после этой 
обработки встречалось затрудиеиие, как их полировать, ибо все известные способы, 
применявпшеся в этом отношении к .іалам, пе дали никаких результатов. Наконец, , 
попробовали применить б ар а и дж а, сорт золотистого марказита, благодаря чему і 
явилась возмо:киость получить отличную полировку .ша. А так как в первое . 
время находили камни большей величины и блеска, чем рубины, то спрос на ( 
ла.іы увеличился, и рубины упали в цене; с течением-же времени, когда по опыту | 
убедились, что лалы по устойчивости окраски п тяжеловесности во многом усту- | 
пают рубинам, цены последних опять поднялись, а стоимость лалов уменыинласі.. ' 

Большие лалы попадаются весом до шестидесяти семи мискалей *). Лалы \ 
бывают различной окраски: красные, желтые п зеленые; последиие очепь напо- 
минают изумруды, по гораздо прозрачнее н лучше блестят. Лучшие лалы известны 
НОД именем пн аз и (нназ — название рубиновых рудников в Хатлане); за ними 


Мйскаль равен Д зол* 35 долей, т, е, кашіи попадаются до 1 фунта тсш. 




«ледуют тамрика, похожие окраской на цвет финика, потом уннаби — цвета 
грудной ягоды, баками, похожие цветом на фервамбуковое дерево и, наконец, 
■я к га б, грязно- красной окраски. Последнего сорта лалы — наихудшие. 

Стоимость лала больше пяти мискалей весом, равномерной безукориз[іеиной 
окраски и частоты совершенно невозможно определить». 

Какпе-же выводы мы можем сделать из всех этих интересных сведений? 
Прежде всего мы можем установить, что под именем лала подразумевались красные 
камии довольно различной минералогической природы; однако, главным образом — 
шпинель и во вторую очередь гранат и рубин. Хотя еще со времен Марко Поло 
І^ібйновые и лаловые конп приурочивались к Бадахшану, правильнее относить 
вс® іэтс указания к русскому Шугнану; вероятнее всего, сам Бадахшан являлся 
сбыта камня и путь из Персии к копям рубина лежал через Бадахшан 
Может быть кроме этих копей имеются еще и другие месторождения, 
например, ниже по Пянджу в области древней страны Хатлаиа*) к в других 
местах Горной Бухары, однако эти предположения основываются только на неясных 
исторических источниках и требуют подтверждения. 

В рубиновых копях «Кох-и-Іал» красные камни должны быть отнесены 
преимущественно к шпинели, которая, новидпмому, частично сопровождается рубином. 
Месторождение приурочено к известнякам (или доломитам) и по своему контактному 
характеру, повиднмону, может быть сближено с Цейлоном н Бирмой. 

Во всяком случае эти месторождения заслуживают большого внимания и 
весьма желательным явилось бы исследование их снециали стами— минералогами. 

Единственное минералогическое исследование самой Туркестанской шпинели мы 
пмеемвписьме П. Еремеева, сообщенном Романовскому [4,11]. Еремеев 
исследовал партию красных кристаллов, приобретенных на базаре одного из Туркестан- 
ских городов н носивших ясные с.щды окатывания. Большая часть кристаллов 
должна была быть отнесена к благородной шпинелп разных тонов — от карминово- 
красного до розового цвета. Тут-же встречалась и бесцветная шпинель, желтая, 
оранжевая, фиолетовая и изумрудно- зе.теная (носледняя очень редко), и несколько 
кристаллов рубина. Судя по округлым зернам кварца и нолевого шпата, нахо- 
дившимся вместе с описанными камнями, Еремеев прпзішл вероятным, что их 
цропсхождеиие связано с россыпями. 
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Хризоберилл (александрит; цимофан). 

Хризоберилл является весі.ма редким драгоценным камнем, некоторые разности 
которого ценятея исключительно высоко и считаются камнями первого порядка. 
Он н.звсстен в нескольких видоизменениях, имеющих весьма различную ценность. 
Первый вид— травянозеленый пли оливковозелепый хризоберилл является наиболее 
обычным видоизменением, цвет которого колеблется от почти бесцветного до голубо- 
ватозеленого. Вторую разновидность представляют камни с шелковистым отливом и с тем 
приятным зодотистожелтым тоном, который характерен для хризоберилла-цимо(І)ана 
Цей. 10 па н Индии. Некоторые камки этого типа заслужили уже мировую славу и 
их значение не подлежит сомнению. Наконец, треті.ю разновидность представляет 
содержащий хром александрит, открытый в Сретенских копях на Урале в 1833 году 
и ііазванный Н. Н о р д е н ш и л ь д о м в честь Александра второго. По обра.зпому 
выражению талантливого рассказа Лескова, в нем «зеленое утро и кровавый 
вечер >, так как его зеленая окраска при дневном освещении сменяется при искус- 
ственном, особенно при электричестве, фиолетовой или малиновой*). Впрочем, 
иногда и при сильном солнечном свете в нем появляются іЕзлиновссиние и фио- 
летовозелепые отблески. 

В России известны и первая, и третья разновидности, причем первая ветре- 
’іается сравнительно редко и носит скорее минералогический характер, тогда как 
александрит является но существу русским камнем, имеющим несомненное рыноч- 
ное значеіінс и заслуживагощим в будущем большего внимания, чем до сих пор 
ому отводилось *'■). 

Александрит мало известен как на русском рынке, так н особенно на занад- 
но-европсйском. Причиной этого ''является исключите.іл.ная редкость чистых, не- 
трещйповатых участков в его кристаллах, из которых изредка удается выколотить 
частьій кусочек в 1 карат. Несмотря на то, что- начиная с 1833 года па Изум- 
рудных копях было добыто (по оффицальной статистике) свыше 5 пудов этого 
камня, тем не менее ограненные александриты и сейчас являются редкостью и 
иногда даже соверіиешіо неизвестны ювелирам, В период усиленных добыч, особенно 
с 1839 года, лучшие камни была увезены заграницу, а позднее на александрит 

Наьі взвестев ощѳ второй миіібрдл с зтнми я^ѳ свойотвааш’ это сарапят (хромовый диаспор) 
Иййденнмй ивою в ]914 году в Саровском руднике Пашяйской дачн ва границе с БвосерскЕи окру- 
гом. Б слабой степсэіг это звленйе аавастао у некоторых светюзеленых к сиповатых корунд ов ш у 
хремовух турмаіпноін 

Мода на ношение ого б ітерстгш была особошю расііростраісііа в ВО^і годах, после смортн 
Александра второго. 


обращали мало внимания или на копях даже боялись его, так как господствовало 
убеждение (и, повидимому, довольно правильное), что появление в копи александрита 
является неблагоприятным для нахождения хороших ивумрудов. 

Между тем, в южной части главной изумрудной полосы александриты встре- 
чаются в количествах весьма значительных. Здесь самые крупные находки были 
сделаны в Красноболотском прииске*) на глубине трех сажен в 1839 году, 
о чем тогдашний директор Екатеринбургской гранильной фабрики В е й ц немедленно 
уведомил гр. Перовского. Находка этого камня произвела сильное впечатление 
на круги ученых, группировавшихся вокруг Минералогического Общества, и в пер- 
вом томе Трудов назвашшго общества мы находим великолепно исполненные в красках 
таблицы этого камня при разном освещении. 

Хорошие камни попадаются и севернее в Троицком прииске, где они заклю- 
чались в каолине, иногда в Люблинском — в прекрасных тройниках, и в Маршш- 
ском (вместе с фенакитами и полевым шпатом в синем слюдяном сланце— зеленовато- 
бурые кристаллы). Особенно любопытно пахождепио светлозеленого хризоберилла 
II гиександрита в Троицкой яме, где небольшие кристаллики вместе с светлосерым 
апатитом попадались как в слюдяном сланце, так и в каолииизнроваиных пегма- 
титовых жилах. Бобщем, однако, во всех северных приисках александритов мало, 
и главные массы его были найдены в знаменитом Красноболотском прииске на 
правом берегу р. Б. Рефть и в ничтожных количествах в близ лежащем Остров- 
ском прииске. Бот как описывает Г р е в й и г в этот прииск: «добытые здесь 
изумруды были малы и некрасивы, но зато нашли здесь ирекрасиые хризоберил.ііы 
в дифаниты. Оба эти минерала, встречались близ поверхности о.шдяного сланца 
в ряде тонких прожилок, немного глубже гнездами, в которых хризоберилл был 
плотного вида и иногда светлоніелтого цвета. На 3 саженях глубины попадались 
известные большие Бриста.мы хризоберилла или настоящего александрита, т. е. 
хромистый хризоберилл. Главной вмещающей породой здесь был крупнолистоватый 
слюдяной сланец, состоящий из листочков черной, зеленей и красповатобурой слюды 
и местами пере.ходящиіі в сланец хлоритовый»^ 

Красноболотский прииск разрабатывался в 30 — 40 годах, затем в виду 
отсутствия изумруда был заброшен и вновь несколько работался в конце 70 годов 
при концессип Д о к л е в с к о г о-К о з е л л. В последние годы, когда Изумрудные 
Копи арендовались французской компанией, этот прииск был совершенно заброшен 
я как отстоявший на 17 верст от конторы (Троицкого прииска) сдела.тся центром 
работ «хптников», добывавших здесь тайком цепные и.зумруды к александриты и 
сплавлявших их в Екатеринбург. 

За период с 1831 года но 1862 г. добыто было хризобериллов 2 н. 17 ф. 
151/4 зол., из коих по оффициальной статистике огранено было 135 камней и 
мскр. По.зднее, в период работ П о к л е в с к о г о - Е о з е .ч л (около 1878— 


См. карту Изумрудных коней во втором томе. 



1882 года) было добыто еще 'і'/з иуда; о позднейших добычах данных не имеется, 
но вряд ли она были значительны, так как с тех нор Ераснобоютский припек 
-оказался заброшенным. 

1 леке а н д р л т ы Изумрудных копей вообще характеризуются густым темно- 
зеленым цветом с ярковыражещіым и хорошо заметным плеохроизмом. Ернста.ады 
обычно являются красивыми тройниками, сростками, которые иногда приобретают 
шестнеторонеай іыастпнчатый характер и носят на Урале название «пешек». 
Единичііые кристашы или двойники весьма редки. Грани обыкновенно блестящи, 
шрн чем нередко на общей пластинчатой грани наблюдается красивая штриховка 
по наііравлеиаям шестнлучевой звезды. 

Тройники александрита достигают иногда огромных размеров, до 9 сантим, 
в диаметре, но самый знаменитый сросток крастал.ш александрита хранится ныне 



Ряс, 6* 



в Мипсралогическоіі Музее Академии Наук в принадлежал раньше П. К о ч у б с ю. 
Эта группа, превосходно изображенная в 1Т томе минералогии Кокшарова, со- 
стоит 113 22 больших превосходно образованных тройников, частью покрытых 
С. 1 Н 0 ДЯПЫМ сланцем. Весит этот штуф 13 ф. 13 золотников, имея в длину около 
25 сантпм., при 14 сантим, высоты. 

При огранке удается нолучаті. камни лиип. очень незначательной величины 
не свыше 5 каратов, да п больше 1 карата — камин редки. Цен онределенных на 
камень не существует, благодаря его редкости; но в 1910 — 1914г.г, платили за 
карат хорошего .чамня 300 п больше рублей *). До последнего времена Уральский 

^ ) Д е [| ц С О р а л ь с к п й в 1902 г. дпсаа: „правильные кристаллы^ хотя ж ие обладаіопшо 
прозрачііоі'тью, годной для шлдфовіШі все же ценятся довольно высоко. Однажды а 1898 г, а приобрел 
кристалл мександрата редкой величины, Ѵз фунта весод!, за 535 рублей. Несмотря на то^ что он не 
обладал прозрачностью, годной для шлифовки, надо считать, что цена эта быда не дорогая. Прозрачные 
александриты, обладающие сильным изменением цветов при перемене освещепиа, ценятся очень дорого, 
Мною был продан один пз лучших александритов, почти совершенно чистый, весом в карата 
яа 400 рублей». 


александрит не имел соперников, и лишь в 1908 году в Европу попали партий-- 
иревосходного цейлонского камня, соединявшего густоту тона александрита с ярн- 
зацией цимофана. Насколько это цейлонское месторождение богато, сведений не 

имеется. 

В противоположность александриту,, зеленый хризоберилл имеет огра- 
ниченное распространение в России и только отдельные образцы его изредка идут в 
огранку. Как выше указано, хризоберилл встречается иногда вместе с александритом 
в Изумрудных конях. Вторым местом его находок являются россыпи Санарка, 
где изредка попадаются красивые кристаллические гальки зеленовато-желтого или 
даже ярко-желтого хризоберилла на Павловском прииске (Л? 210) по р. Сапарке и 
в ираисках на водоразделе р. Каменки н Санарки. Отсюда, как большую редкость, 
К о к ш аров описал кристаллики хризоберилла бесцветного или слабо-синеватого 
тона; единичны находки здесь и настоящего александрита, особенно по реке Сана]»ке. 

Наконец, в качестве треті.его местонахождения травяно-зеленого хризобе- 
рилла надо отметить гранитные жилы (пегматитовые и аилитовые) города Гель- 
сингфорса, в которых при прокладке некоторых улиц были найдены зеленые 
пластинки тройных сростков этого минерала. 

Настоящий иризврующий хризоберилл в России не был встречен, но надо вметі,- 
ввнду, что .за него иногда выдается весьма похожий иризпрующий зеленый турмалин 
из долины р. Ургучаи в Забайкалье, дающий весьма красивые вставки. 
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Берилл (анвамарин). 

Один из иажнейишх драгоценных камней, красивый по своему разнообразию 
«іпіеватых, зеленых и желтых тонов, но несколько холодный и не искрящийся. 
Этот благородный минерал прекрасных мягких оттенков несомненно заслуживает 
в России особого внимания, и недаром в конце ХѴШ века «сибирский аквамарин» 
считался одним из цепнейіішх камней Европы, подробно описывался в разных 
научных и популярных пздашіях, а его кристаллами гордились частные собрания 

В России берилл в разнообразных видах своих встречается в ряде отдельных 
пуііктов, и его кристаллы достигают иногда значительной величины* * ***) }, превосходя 
даже знаменитые аквамарины Бразилии. 

Литер атура'о русских бериллах огромна и в ней разобраться нелегко по 
многим причинам; особенно слояша старая литература, в которой вообпщ трудно 
выбрать действительно правнльпыс указания на драгоценные камни, так как, напр. 
НОД именем «шерла» нередко подразумевались и бериллы, и турмалины, и роговые 
обманки. Так, очевидно, указания Лаке м а н а на изумруды р. Слюдянки в При- 
байкалье должны быть отнесены к знаменитым голубовато-зеленым апатитам. Неясно 
указание того же автора *‘) на .іомкн слюды по р. Бирюсе, «где выламываются 
и прекрасные шерловые колонны хризолитового цвета и черные турмалиновой породы». 
Весьма вероятно, что речь шла в данном случае о берилле, аналогично другим 
тождественным месторождениям мюго камня в слюдяных пегматитовых жилах Кан- 
ского уезда. Такие толкования весьма вероятны, но все же являются лишь догад- 
ка^ні, требующими подтверждения. Кроме общего обозначения «шерла» для всех 
шестоватых и удлиненных кристаллов — в литературе конца ХДТІІ века имеется 
еще часто встречающееся название «хризолита» для зеленых и желтых прозрач- 
ных минера.іов ****). Так при описании Мурзинскнх копей И о г т а п п в 1789 г., 


*) Нам известны, однако, крястадды ещѳ гораздо большей волинаны; так в пегаататоБых жилах 
Коннектикута опнеады берішм в в% футов дяйну; в провиндяж Галицяж в Испании из кристаллов 
берилла делали косяки для дворей» 

Б, Лагуе. Эряк Лакезиан. СПБ. 1890. 212, 229. 

***) Любопытно отметить, что еще и сейчас лестные добыватоли камня на Урале ж в Забайкалье 
называют прозрачные удлиненные камня (турмалины, актииолнты, бериллы и т. д.) шорламм іін 
іиирламя. 

,Яе гт аті 11 [30] н Севоргкк (Сдеварь мныералогйческиЙ, СПВ. 1807. И. 551). 



очень определенно отделяет желтые «хризолиты» п аквамарины, что дает возмолг- 
]іость отождествлять его описание хризолита с бериллом в собственном смысле 
этого названия. 

Второй причиной, оатожняющей ознакомление е литературой о руссі;ом берилле 
является отсутствие указаний на происхождснне описываемых образцов. Особеіиіо 
в западноевропейской литературе мы часто находим указание на «снбирсшіе камни», 
причем под « сибирскими > нодразумевалп обычно и уральские. 

Практическое значение берилл а. Берилл и особ снно аквамарии во 
все времена и во всех странах имели значение для каменного рынка; еще древней 1*пм 
!пгда исногьзтвал .чтот камень для гем.м и ожерелий, а в Средние века весь.ма 
ненилн<;ь камни цвета морской воды, нрнвозившиеся из Индии, а ХѴ'Ш-ом веке 
из Бразилии*'). Начиная с конца ХТ11І века сибирский аквамарин стал получать 
значение на каменном рынке, и с тех пор не переставая то Уральский, то Забай- 
кальский камень бо-шиими партиями стал попадать в Екатеринбург. Обычно шел 
он д,!ія колец, серег пли запонок, по последпое время стал нримепяться .для застежек, 
бропіек к панделоков, причем огромный спрос на этот камень наб.шдался раныие 
на. Нижегородской ярмарке, где за пего . в 9()-х годах платили в случае густого- 
тона около 2 р. за карат, йти цепы, однако, в носледние годы перед войной 
сильно повысились, но все же камень оставался довольно дешевым. Обычно светлые, 
сорта шли но 2 — 5 р. .за карат и лишь для иоключите.ііыіых камней цена поды- 
малась до 15 — 20 р., особенно в случае густого зелеиоватосвисго топа, напоми- 
нающего густой топ некоторых эвклазов. Гораздо выше петьдся берилл в конце 
ХМП'ГО века, когда за нитку аквамариновых бус платили но 800 р. и дороже. 
Камень вос.хвалялся Георги (1798), который, однако, отмеча:;, что в виду 
сильной трещиноватости русских камней они годятся лишь «для брііллиантпроваіпи!. 
в кольцах, пуговицах нарядных одежд н сережках». 

Форма к р ц с т а л л о в русских бериллов весьма разнообразна и неоднократно 
дакала обильный п прекрасный материал для научных исследований. Пад его 
кристаллографией работали .'іучнше у чсыые — . I е в и, Кок иі а р о в, К у п ф ф е р, 
Еремеев, Арпруни, Воробьев, Романовский, Грот, Карножипкий 
и многие друтѳ. Наиболее типичные формы отмечены на рисунках (рис. 7), 
причем надо иметь ввиду, что в русском берилле наблюдаются все переходы от 
коротсніікнх гекса.гоналышх призм пластинчатого типа, встречаемых в районе 
Санарки и Каменки, вплоть до спльно вытянутых желтых иголок Мокрущи пли 
голубых палочек Адуи - Чолопга. В противоположност}. кристаллам Забайкалья, 
кристалдід Мурзинского района н особенно А дуя носят сильные следЕд разъедания, 
превращающего кристаллы в зеленые сосулі.кн пли заостряющиеся иголочки. Это. 

*) Війтпег {Тесішоі. и. Тггтіпоі. (Іег бешегЪе. 183-1. ПІ. 2і4) дает ряд оправок древвих 
писателей, говоравшик о бервл-іе в районе Понта. Могли ли деВстЕите.іьно звать древиие греки, 
паослявтне берега Евксипского Повха, о бериллах Урма імв Алтая, это вопрос, который должві- 
разреіиить изученпе южнорусских древностей (аналогично изумруду, алмазу). 


разъедание на бериллах Мурзіінской области обычно начинается с базоппнакоида, 
который покрывается шестисторонними ямками, иногда глубоко уходящими в се- 
редину кристалла. Несколько позднее начинается раз'едашіе призм, связанное 
с образованием трепщн как бы перетягивающих кристалл по направлению гори- 
зонтального сечонвя. Совершенно особенный тип разъедания известен на бериллах 
Забайкалья, которые в иных случаях сохраняют нетронутыми грани базонинако- 
нида, но на призме покрываются параллельно базису системой илриховок и пере- 
тяжек. К- сожалению, все эти явления растворения, в противоположность хорошо 
изученным граням роста, почти не исследованы, а между тем ііогли бы дать 
очень ценный материал д.іія характеристики условий образований этого мпнерача. 
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Рис, 7* (по К о к ш а р о в 7), 


Формы кристаллов бордліа: I— Изумрудные иопи; 1Г— Адуя-Челон^ 
ІУ— Мурзиика; Л‘— Адуіі-Чолозг, Борщовочный; ТІ— Мурзпвка, 


III Борщовочный, СоіП’уіі 





Цвет берішов России весьма разнообразен и колеблется от совершенно бес- 
цветных до глубокожелтых или темиосиішх тонов. Если сюда еще нрисоедиииті. 
желторозовые цвета отдельно описываемого воробьевита, то мы получим сплошную 
шкалу, н притом весьма разнообразную, последовательных тонов. Бесцветные бериллы 
НЛП слабо окрашенные в синеватый тон имеют сравнительно мало значения. 
Наибольшую ценность представляют аквамарины, тон которых меняется от нежно- 
голубого до темиосинего. Еаи синие тона типичны для Урала и Адун-Чолопга, то 
зелсносиние (цвета бурного Черного моря, на картинах Айвазовского) более 
типичны для Ильменских гор, где они, одиако, очень редки. Весьма разнообразны — 
•л:елтые тона, от бутылочно-зеленых грубых цветов Адуя, до ярко-золотистых из разных 
мест ІОго-Восточиого Забайкаліш. Эти золотистожелтые кристаллы, то с буроватым, 
то ,с зеленоватым оттенком бывают редкой красоты. Очень важными для берил.іов 
является чистота их воды п прозрачность. На Среднем Урале прозрачностью и 
идеальной чистотой отличаются главным образом бериллы, а не аквамарины; 
последние обычно в Ильменских горах и на Адус сильно трещиноваты и носят у 
местных горщиков название <сырцсв»: они заключены со всех сторон в нолевой 
шпат пли кварц н при извлечении из породы ломаются на мелкие неправильные 
осколки. Прозрачность некоторых кристаллов берилла достигает совершенно иск.?ю- 
читсльного совершенства н сравіійма лпші> с чистотой топазов Урульги. 

Очень интересным является зопарное окрашивание у русских бериллов; 
обычно они окрашены весьма однородно, но в некоторых месторождениях 
мы встречаемся с двумя типами зонарпой окраски: в одних случаях зонариостг. 
идет концентрическим наростанием и хорошо заметна в разрезах камней но ба- 
зонинакоиду; при этом наблюдается перемежаемость более светлых и более 
зеленых слоев (Изумрудные копи), или же наблюдается более ‘желтое ядро и 
синеватая кайма (Алтай) или, наконец, прозрачная середина с более мутной 
наружной зоной (Забайкалье). Другой характер носит зонарная окраска у Забай- 
кальских минералов, где заметно паростание кристаллов в длину по вертикальной 
оси, и где, таким образом, окраски разных тонов сменяются по длине кристалла. 
Это особенно типично для некоторых золотистых бериллов Забайкалья и является 
иногда настолько резким, что кристалл берилла начинает напоминать нолихромные 
ту])малины еіиповкп, но лиші. с нреобладанием зеленоватожелтых и золотистоя:елтых 
тонов. В старой литературе такие камни назывались < союзными >. Очень редко 
в берилле на нлоскостях спайности или базоинпакоида видна шестилучевая звезда 
(астеризм бериллов Тпгерецкпх Белков на Алтае), 

Парагенезис (еовместиое нахождение с другими минералами) берилла 
очень интересен; вообще берилл является наиболее типичным представителем 
пегматитовых жил; тем не менее для него можно установить два довольно отличных 
типа нахождения. В одних случаях он является спутнпком настоящих пегматитов, 
богатых нисьменным гранитом с большими полостями, остающимися свободными 
пли заполненными бурой глиной. Б этом случае берилл принадлежит к одной 


генерации с полевым шпатом, никогда не бывает окрашен в голубой цвет, а 
отличается зелеными и желтыми тонами окраски. Весьма часто, кристаллы этого 
генетического типа разведены позднейшими процессами. Второй тип— относится 
к кварцевым жилам или к тем пегматитам, последние стадии застывания которых 
выргшаются в заполнен ни пустот сплошным кварцем. Сюда же следует отнести 
тинмчпые штокверки и грейзены с обильными іпіевматолитвчесшіми процессами. 

В этом случае камень приобретает характер аквамарина и нередко сопровождается 
топазом (Шерлова гора). В противоположность этому типу, в Мурзинском районе, 
столь типичном для настоящих пегматитов, мы наблюдаем другие соотношения: 
хотя здесі. топаз и берилл постоянно встречаются в одних и тех же жидах, 
тем не менее между ними заметна совертеіпш определенная «антипатия». В 
районе Мокрупіи и ІОясаковой очень редки штуфы, на которых одновременно 
находится и берилл, и топаз, и часто по этому признаку можно отличать искус- 
ственные «клеенные» штуфы, в которых неопытный продавец мпнералов старательно 
виеивает кристаллы берилла в топаза, изредка прибавляя к нам даже монацит 
Ильменских гор. В меііыпей степени эта антипатия проявляется в бериллах 
Ильменских гор, где іше же появление в жиле берилла исключает обилие топаза. 
Это различие в генезисе аквамарина и желтого борилла поднимает вопрос о 
различии пх и в химическом составе, о чем можно было уже догадываться на осно- 
вании работ Вернадского (в 1908 г.). Было бы желательно испытать 
на щелочи кристаллы разных цветов, так как ]щсьма вероятно, что аквамарины 
окажутся менее богатыми щелочными металламп, чем другие разности. 

Распространение берилла в России. 

Берилл в России известен в очень многих разностях: кроме изумруда, 
описываемого в специальной главе, берилл встречается как в виде собственно 
берилла зеленоватого илы же.іітоватого тона, так и аквамарина разнообразных 
оттенков от те.мносіінезеленого до светлоголубого, плоских ростеритов "), (бес- 
цветцых кристаллов, неииеіощих практического значения) и, наконец, плоских 
призм воробьевита пежнорозового цвета. Несомненно, что наибольшее значение 
имеет аквамарин, к сожалению, благодаря обилию материала сделавшийся в своих 
светлых разностях столь обыденным камнем, чте вдет на дешевые и аляповатые 
изде.тйя, в протішогюложность редким те.мноокрашеішых густым .зеленоватосиним -- 
криста.і.іам. 

, Бериллы встречаются в России в' очень многих местностях; однако, большое 
практическое значение имеют лишь ]иесторо:вдсния Мурзннки и Адуя на Урале 
и месторожденщг Забайкалья. Она будут описаны далее с большей подробностью, 
тогда как о других русских месторождениях, представляющих пока лвші> минера- 
логический интерес, внжс сообпціются лишь самые краткие сведения. 


Роі'тержту и воробьспиты описываются отдельно. 


Европейская Россия. 


Если исключить Фиіуяіідию, где берилл известен в довольно бо.!ыиом коли- 
честве, но мутного вида в пегматитовых жилах Таммела *), берилл почгн по 
известен в Европейской 1'оссии: Кавказ п Крым не дают указаний на нахояідепис 
соединений берилла, да и по всему характеру геохимии этих об.?астей нельзя 
ожидать в них пегматитовых жил редкоземельного тина. Впрочем, для Кавігаза 
есть интересное, по непроверенное указание на буроватые кристаллики берилла 
в наносах р. Сулак в Дагестане "*). Некоторые указания на берилл в" виде редких 
зеленоватых кристалликов дает Южнорусская кристаллическая полоса, где они 
н.’шестБы из гранита Канева па Днепре, около Белой Церкви Басильковского 
уезда*** ****) ), и из Мариупольского уезда (Екатеринославской губ.) по р. Юшанлы, 
нрит. Молочной— неболыние прозрачные кристаллы берилла в крупнозернистом 
граните [8]. ІБід болт.іііи.м сомнением стоит старое указание па мелкие кристаллы 
берилла в сиените и лабрадоре на границе Волілиской губ. и Радомысл некого 
уе.зда Киевской губ. [4]. Небольшие кристаллы были действптслі.но найдены 
Л. Ивановы м в гранитной брекчии из окрестностей Житомира. 

Закаспийская область и Туркестан. 

« 

Совсріпепно случайный характер носят находки берилла в нротопше ІН ейх- 
Джейли, в Аму-Дарьинской области. Хотя Барбот-де-Марпи [11] й отмечал 
их недоброкачественності,, тем не менее п он, п М у ш котов связывали с пики неко- 
торые надеікды на нахождение в области Султан-Уиз-Дага лучших образцов н 
вообще на открытие пегматитовых жил типа Среднего Урала; однако, все последующие 
поиски не иривелн ни к каким результатам. 

Иной характер имеют месторождения Алайского хребта, па которые сле- 
довало бы обратить особое внимание. Вебер [15] видел у киргизов образны 
трещиноватого берилла величиною в стакан. Более точные сведения были собраны но 
указаниям кн. Лобанов а-Р о с т о в с к о г о и П. А. Преображенского, юторып 
встретил очень мощные пегматитовые жилы в верхові>ях Ляйляка п по Кара-су *■"**). 
Сону'іствуются они лсшідолитом, розовым кварцем и цветным турмалином, очеіп. 
сближаясь с типом литиевых жил Линовки на Урале, плп штата Маіпе в Северной 
Америко. Большие мутные кристаллы в 45 сайт, длины были выбиты А. Чер- 
новым из коренного пегматита. В виду того, что эти жилы протягиваются 

*) Міікіпѳп. ГЛе Сгапііре^ш. ѵ. Таштеіа- Виіі. сот. беоі. Кіпіапсіе. 1913. 35. р. 43. 

**) Мушкетов [9]. Это интересное указание осталось неподтвержденным. 

***) Тутковскийр] в свое время обращал внимание на недопустимость замощения дорог 
Южной России гранитом с бериллами. 

****) Точное место двух жил; а) верховье р. Кыр-Булак, немного ниже восточного ледника того-жо 
наимеиовапня на нравом склоне нротив летней речкп Ташбеі:, на значительной высоте; б) окр. ледника 
Ак-Су— жила в гранитогнейсс (сведения И. II р е о б р а ж е н с к о г о). 


дмеко іа восток но верховьям Исфары, некоторые вз них смогут, может быть, 
иметь практическое значение, почему весь этот район заслуживает весьма боль- 
шого вввиания. 


Урал. 


На Урале берилл известен в очень болыпом числе пунктов, начиная с коней 
Алабашкн на Севере и кончая россыпями Санарви на юге, а именно в следующих, 
главных пунктах (с севера па юг) *): 


1. МурзинсЕНЙ район. 

2. Южакова. 

8. Маюровсклй рудник. 
4. Линовка. Шайтаика. 
б. Адуй 

Й. Изумрудные кони. 


7. Баевка. 

8. Южн. СК.ЮЛЫ Юрмы (на N 


от Златоуста). 

У. Ильменские горы. 

10. Борисовские сопки. 

И. Но р. Каменке и Сапарке. 


1—3. Мурзин с кий район. О красоте и исішочительной величине бериллов 
Мурзінского района .можно судить по гигантскому зеленому бериллу, лежащему 
иа постаменте из аушкульской дендритовой яшмы в Музеуме Горного Инсти- 
тута. Этот кристалл добыт был в ноябре 1828 года в так называемой Старцев- 
ской яме в 3 Б. от дер. Алабашки иа глубине 4 саж.; его длина достигает 
.6’ 2 вершков. Он является, типичным для Мурзинки, не только по своей окраске, 
ІЮ н ио своей внешней форме н тем явлениям позднейшего разъедания, кон 
столь характерны не только для Мурзинской области, по особенно для района 
Адуя. Горный журнал так образно описывал его находку; «пещера или обитель 
сего невиданного берилла украшена была самой природой; темные огромные кри- 
сталлы кварца, окружая его, как бы поддерживали свод, составленный из кри- 
сталлов желтого полевого шпата, усыпанного блестящими .мелкими черными шерлами 
л слюдой?, (Из ппсьмеииого донесения Каковииа от 10 я ив. 1824 г.). 

Кристаллы Мурзи некого района .заслужили мировую славу и характеризуются 
следующими тонами: винножелтым, зеленовато-желтым, желтовато-зеленым н редко 
синевато- зеленым и бледно-синим. На них об^тили ішиманпе еще в конце ХУШ сто- 
летия, I Н е г т а п п образно описывал их под именем золотистых шерлов или 
хризолитов; кристаллы обладают, по его словам, такой красивой игрой, что за 
экземпляры толщиной в палец шчатили 50 рублей и дороже. 

С внеоіией стороны они очень разнообразны, иногда вытягиваются в острые 
кристаллы. В случае нахождения в глине, заполнявшей пустоты в пегматите, 
они образованы с двух сторон, но при этом обычно обсосаны с обоих концов. 
Чаще всего кристаллы берилла одноконечны. Внешняя скульптура их граней до- 


Ероаіс того в качество отдельной находки отмечается кристалл берплш в БорвовскоІ россыпи 
Кыштымсквго горного округа* 


•йолыю разнообразна, ііріт чем обычно базоішнакоид и прязма блестящіг, чисты м 
літіены той всртякалі.иой штриховатости, которая столь типична для бериллов 
Забайкалья. 

Удельный вес ЗІурзннскнх желтых бериллов около 2,68 —2,69; для бесцветных 
и розовых бери.ілов ІІІайтаііки Кокшаров дает немного более высокие удслыіыс 
веса,— 2,69—2,72. 

Из отдельных копей .Мурзнпского района необходимо отмстить не- 
сколько довольно определенных пунктов: 

Северные — первая н вторая -области *) обнимают собой кони около Алабаіпкп и 
ло р. Кривой, впадающей в р. Нейву, выше дер. Мурзпнки. Третья область, дававшая 
очень много камней, относится к дер. Южаковой особенно к знаменитой копи Зо- 
лотухе, дававшей в восьмидесятых годах прошлого столетия великоленпый матеріны. 
Сюда же относится и небольшое, очевидно, бедное месторождение Маю ронского 
рудника. Наконец, четвертый район относится к коням Лиіювскоі’о н Шайтанкн, 
где берилл очень редок и наделен особыми качествами. Наконец, еще южнее 
начинается область Адуйекпх копей. 

К первой области самой богатой относятся конн по р. Верхней Крутой, 
левому притоку Алабашкіі (№ 2, 3, 4 **) - там же лежит богатая Тысячніща. 
На правом берегу Алабашки лежит другая группа коней: знаменитая Старцева 
яма, давшая вышеописанный большой берилл, Голодный лог п особенно Новая 
Мокруша (^'ц 6—13**). Кристаллы желтого или светло-желтого цвета, обычно до 
3 сайт., лишь изредка достигающие 10 — 15 сантим. Аквамарины в этой об.іастн 
известны лишь в Старцевой яме. Иногда полевой шпат сопровождается ме.ікнми 
ростеритами (маленькими тонкими бесцветными пластинками). 

Второй район составляют знаменитые желтые бериллы по р. Кривой, впа- 
дающей в Нейі{у немного выше Мурзинки; здесь в 80-ых годах вс.ііась очень 
болі)Шая и богатая добыча II. С. Овчинников ы м. 

Очень богатую группу копей составляют копи Л? 68, 69, 71, 72, 74 **) 
•около дер. Сарапулкіі и Южаковой, где особенно силі.по работалась г. Золотуха, 
давшая О в ч и п іі п к о в у очень богатый материал. 

Очевидно с этим районом генетически связаны- россыіш дер. Іѵорнпловой, где 
исподволь встречались недурные» бериллы и аквамарины. Сюда- же относится и 
аквамарин дер. Маюровой около Маюровского рудника па 
(мелѵду Сарапулкой н дер. Корниловой). Здесь указывались в пегматитовой" жиле бес- 
цветные или светлые слабо-желтовато-зеленые, совершенно прозрачные кристаллы; 
они были сильно исштрнхованы по вертикальной оси и обладали характерной 
зонарной структурой [36]. 

4. Бериллы из Липовскнх копей относятся к группе воробьевита, где н 
описываются, хотя и не имеют никакого нрактического значения. Очень мало све- 

*) См. карту, которая будет приложеиа ко второму тому. 

**) Цифры откосятся к карте, которая будет приложена ко второму тому. 
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денйй о бериллах окр. Шайтан к и, указываемых очеііь редко н копях Мора; 
в коллекции П. Ва.іапіева (Геолог, и Минер. Музей Академии Наук) ішеется 
несколько іпайтавскйх крастад.іюв, бесцветных, оветлорозовых, короткостолбиатых,, 
состаішюнціх несомненный переход к воробьевитам. Сюда же отііосится знаменитый 
розовый кристалл, хранящийся в Горном Институте и до Г. Р о з о счптавшийсв 
за топаз. Очевидно, что он должен быть отнесен тоже к группе воробііевитов и. 
нарагенетически связан с пегматитами типа Мокруши, богатыми алі>битом, лепи- 
долитом ]і дымчатым кварцем. 

5. М е с т о р о ж д е ц И я р. А д у я. Эти кони знамениты своими аметистами 
(с дымчатым оттенком) и своими бериллами, которые в 1899 — 1900 годах добы- 
і вались здесь пудами. Говорят, что в эти годы здесь было добыто около 35 пудов 
: ценного материала. В Адуйских копях наблюдается два типа бериллов; настоящие 
]'олубоватые аквамарины в виде трещиноватых болыіпіх скоплений встречаются 
в кварцсііых жилах более новых генераций; для огранки они не годятся л носят 
характер «сырцев>. Второй вид — зто желто-неленые бериллы, столь типичные 
как по своему топу, і:ак и по своей кристаллической ({(орме в обычно сво- 
бодно лежащие в глинистой массе, занолішвиіей «занорышіі» — пустоты в пегма- 
титовых жилах и цементпровавшей часто обломки кварца, полевого шпата и- 
турмалина. Сравнительно редко мною наблюдались :юленова’гае мутдые і;ристал.ш, 

' З8к.шченные в полевой шпат, как в микроклиновый пертит, так и в альбит. Эти 
кристаллы как бы третьего типа очень редки п не носят следов вытравления,, 
столь типичного для второго. 

Рыночный берилл Адуя отличается довольно неприятным бутылочио-зеленым. 
тоном густой ОЕраекп (хотя есть разности и более зіелтого цвета) н высокой 
прозрачностью . Размеры довольно значительны: кристаллы до 4 вершков длины не 
редки; 3-х вершковых же экземпляров было добыто но сведениям П. Драв ер та 
до 1 июня 1900 г. 700 штук. 

Кристаллографический вид их весьма постоянен: призма 1 рода, пирамида 2 рода 
и основной пйнакоид, который почти всегда является разведенным и ирииявшим 
поэтому щеткообразпый вид, с шестаугольными, иногда весьма глубокими ямками 
вытравления (см. выше стр, 55). 

Вертпкальпые грани кристаллов сялыш исштрихованы и па многих них 
замечаются отчетливые фигуры травления, происхождение которых нужно приписать 
обстоятельству, обусловившему и разъедепеость базопинакоида. Многие кристаллы 
разбиты плоскостями отдельности,, параллельно основному нинакоиду. Есть и такое 
экземпляры, в которых слой вещества берилла перемежается со слоем глины. 

На Екатеринбургском рынке Адуйекие камни ценились не очень высоко, так 
как давали холодный тон без особого огня, но все же бойко шли в огранку, бла- 
годаря своей исключительной чистоте, однородности тона п прозрачности. К сожа- 
лению, пос,5е удачных добыч 1900 го.да работа остановилась и адуйекие бериллы 
исчезли с рывка. 


6. Изу мрудные і:оіін. Бернлл изумрудных коней ностепеиными переходами 
■снязан с изумрудом и, потому, нровсстн резкую грань между этими двумя мине- 
ральными видами довольно затруднительно. Обычно исчезновение типичного для 
изумруда зеленого цвета, связанного с хромом, приводит к спневатозеленым тонам, 
которые II характсрпзуют берилл, как таковой. Бериллы этого месторождения мутны 
или 'даже приобретают красивый молочный опаловый тон, несмотря на внутреннюю 
их однородності.. Обычно они собраны в ііарал.ііельные сростки, достигающие раз-, 
меров 15 — 20 сайт, п очень часто ограничены ясно выраженпымя плоскостями 
призмы и базоішнаконда. Б протнвоположностыізумруду берилл этого месторождения 
характеризуется иногда весьма блестящими гранями п, насколько мне известно, 
никогда не носит следов той коррозии, которая столь ^типична для Л,дуя и довольно 
часта для Мурзинского района. Лишь очень редко на нем наблюдаются более 
сложные комбинации с гранями пирамид. 

Обычно берилл приурочен к пегматитовым жилам и, потому, часто вростаст 
в нолевой пшат, альбит нлн кварц. Нередко его покрывают, частично прорезая, 
турмалины и плавиковый шпат. 

Особенно обилі.ны были бериллы в Мариинском и Троицком приисках. В нер- 
вом — для них очень характерна большая величина и изредка своеобразный оливково- 
зеленый тон, для второго— зонарная структура, подробно описанная Земятчен- 
•ским. Иногда сероватожелтыс кристаллы берилла здесі> совершенно обростаются 
зонами изумруда и наоборот. 

Практического значения бериллы этого месторождения не имеют, но в виду 
того, что их общее количество очень значительно, возможно их употребление 
в большом масштабе нрн извлечении бериллия для технических целей. 

7. Баевка. Лишь минералогическое пли геохимическое значение имеет берилл 
из Баевского вольфрамового рудника на Среднем Урале, где он был встречен 
Еремеевым в виде шестоватых масс вместе с нолевым шпатом, флюоритом п 
шеелитом [61]. Эта находка была подтверждена летом 1920 г. 0. іМ. Шубни- 
ковой, спутниками которой был также найден молочнозеленоватый непрозрачный 
берилл в ншлах серого кварцр у дер. Пьянковой, в 3 в. от Баевкіі. 

8. Столь :ке ограниченное, но большое геохимическое значение имеет нахожде- 
ние аквамаринов на ІО ж н о м У рале (не в восточной полосе Ильменских гор 
и ее продолжении по р. Каменке и Санарке), в главном Уральском хребте, 
образуемом Юрмой, Таганаем, Ирсмелеи и т. д. 

Еще Лисенко в 1835 г. указывал на черный шерл с аквамарином на 
южном склоне ІОрмы, в граните, близ Ахтенского рудника. Эта находка получила 
некоторое нодтверждение в указаниях К а р н о яі и ц к о г о, который нашел на 
N от Златоуста по р. М. Тесьме трн месторождения плохеньких аквамаринов 
в гранитных пегматитах с гранатом и черным шерлом. Одно из месторождений, 
лежащее бколо пересечения Маасским трактом р. Черной, замечательно необыкновен- 
ным обилием аквамарина, сплошь переполняющего породу. Конечно, эти находки 



МЕлакого практического значения не имеют, но их более деталілюе изучение п 
разведки очень желательны. Очевидно, к этому же району Юрмы относится руко- 
писное указание Нарбот-де- Марии на бериллы по р. Черной в б перстах 
от Златоуста и в йзрендииских горах в северной части Кусинской дачи. 

9. Ильменские горы. Ильменские бериллы в первые годы XIX столетия 
пользовались заслуікеыным успехом средк минералогов *"), но их практическое 
значение было невелико и количество добытых камней не могло иметь сколько- 
нибудь значительного влияния па Уральский рынок. Правда, здесь встречішсь 
гиганты большой красоты — таковы два кристалла, найденные в 1843 г. и дости- 
гавшие, прп красивом синеватозелсіюм тоне, Ѵі % и З'/з дюймов і(лиіщ (в топа- 
зов. КОНН С т р и ж о Б а 54). Многочисленные разведки, ироазводившиос^[ здесь 
(наир, в 1834 г. у оз. Аргази) в поисках богатых бериллов іі тяжеловесов, не 
привели ни к каким практическим результатам іі до 1 !астояи^его времени на бериллы 
ІТльменекях гор надо смотреть как на камни для минералогических музеев, а не 
для рынка. 

Бериллы этого района обычно силі.но трещиноваты и обладают малою 
прозрачностью. Для них характерен, однако, исключительно приятный зелеііовато- 
сіший тон морской воды, делающий некоторые образцы дішпыма аквамаринами. 
Очень редки здесь бериллы желтого или желтобурого топа. Чистые прозрачные 
аквамарины встречаются не часто (наир, в аквамариновой копи Гасберга 
и особенно К. Р о )Г а н ОБ ско г о Л» 35 на Косой Горе), но в этих двух копях 
они попадались це.чыми гнездами и давали ограночный материал недурного качестса. 

Встречаются они обычно вместе с топазом и гранатом в гранитных пегма- 
титовых жилах, богатых амазонским камнем и кварцем. Отдельные кристаллы 
попадаются в большинстве топазовых жил гранитогнейсовой полосы, по лучшие 
камни были добыты в группах копей па юг от железной дороги, а именно в Ло- 
бачевских копях и ряде копей между дорогой и восточной частью озера (Коченская, 
Трубеевская и др.)**). Самые круиные кристаллы известны па N от железной 
дороги Б топазовой копи Стрижова, где обычно их величина достигала 2 дюймов. 
До чистоте очень хороша были аквамарины северной части гратітогиейсовой по- 
лосы (копь 35 и др.). 

Топазово -берилловые жилы тянутся обычно в широтном направлении и дости- 
гают иногда 4 аршин мощности. Нередко обогащение аквамарином приводило 
к обеднению топазом. «Знаком», выражаясь языком Ильменских искателей, для 
поисков бершііла является красный нолевой пшат, но не амазонский камень. В про- 
тивоположность топазам, аквамарин сравнительно редко встречается в гнездах и 
в таких случаях его кристаллы прозрачны и по густоте окраски очень высоко 

ВІеагв Б 1820 год^^ повкдимому, смеліал его с апатитом п, потому, дал рлд коверных 
уіѵазаішй [65, 06]. 

^*) По оводевням Лисенко (1834) тоаікоЕодоішй берилл будто бы встречался в нрекрасаых 
гфпсталлах южнее укаяавдыі копой у П, Пяаичнка, что привело к ошибочному мнению о пахождеийн 
-здесь настг>лщнх изумрудов. 



ценятся Екатеринбургскими грапилыцикаміі. Болыітиство кристаллов носит хгі{іактер 
<сырцев», «сквари берилловой >, «дурмана», т, е. заключены со веек сторон в ква^т 
или полевой шпат и при рааламыванип породы выкрашиваются в виде остроугольных, 
бесформсниых кусочшк 

10 — 11. Район Сапарки, Каменки п Борисовских сопок. Бери.иы 
встречены в районе Кочкарской золотоносной системы, как в россыпях, так и в ко- 
ренных месторождениях. Впрочем ни в тех, ни в других практического значения они 
до сих пор не имели.’ Красивые гальки аквамарина, иногда те.мнозсленого, встречались 
в россыпях лишь и.зредка и обычно шли при этом в огранку (Васлілсвскпй прииск 
но р. Теплой н прииски №№ 203 и 204 по Санарке "). Коренные местороааения 
открыты были па основании одного случайно найденного винножелтого криста-ыа 
в двух местах — около Кочкаря в Михайловском бору и в Санарском бору на .за над 
от знаменитых киаіштовых Борисовских (Соколиных) сопок. В нервом месторождении 
они были силі.но трспцшоваты и частью принадлежали к желтому бериллу, частью 
к аквамарину. 

Более богатым представляется второй район, где в одном из миогочпс.«еігаых 
шурфов со знаками берилла было найдено «громадное количество своеобразных 
кристал.іов>. Эта копь была заложена па берегу р. Тонкой п дала криотал.?ы 
в виде коротких шестигранных стопочек сильного жирного блеска, беловаіюсерова- 
того гопа без трещиноватости. Красивый топ, вероятно, мог бы дать возможность 
пустить их в огранку кабошоном, в качестве недорогого камня для мелких вставок 
и колец. Кроме того винножелтые криста,мы встречались в ііегматитовілх жилах 
около самого поселка Саііарского (в 1 версте на запад). Судя по опвеакию Мел ь- 
н и к о в а, ПС имевшего возможности произвести .здесь широких разведок, район 
этот заслуживает большого вішмаппя п в будущем при иоисках драгоценных камней 
на Урале должен быть поставлен на очередь. 

Алтай.. 

Еще в конце XVIII века исследователи (первым был, невидимому, Рап-іп)> 
обратили внимание на гнгаптскне кристаллы беріьі.іа в покрытых снегами вершинах 
Тигерецких Белков па горе Пркутке. Этот бсріыл встречался здесь в пегматитовых 
жилах или ввпде небольших зеленоватых, восковожелтых криста.ілов, погруженных 
в массу по. 5 евого шпата н серого кварца, или пвидс огромных скоплений пепра- 
внльпого строения аквамарина, сипеватозелепого до иебесно-спнего, мутного и тре- 
щиноватого. Последние кристаллы достигали до 2 футов длины и Ц. фута толщины 
и характеризова;іись зонарной структурой, с желтоватым или зелепоіштым ядром 
в середине. Большей прозрачностью отличались пеболі>шяе зе.теноватые кри- 
сталлы, из которых на Колыванской фабрике выде.іывали пеособеішо красивые 
вечатки, тарелочки и тому подобное. Хотя это .месторождение, новидимому, весьма 


См. карточку во втором томе. 


богато, тем не менее, по имеющимся данным, оно практического внимания не за- 
служивает. 

Любопытно отметить, что берилл, кроме Тигерецких Белков, был встречен 
в конце ХТШ века в брекчии, прорезавшей известняки в низовьях р. Тулаты, 
впадающей в Чарыш, выше Ина. Здесь обломки берилла, по описанию Шангина, 
были смешаны с кусками яшмы, халцедона и карнеола. Так как это указание 
никем позднее не было подтверждено, то возникает вопрос, насколько правильно 
было определепие встреченного Шангиным минерала, как берилла. 

Канский район. 

В пегматитовых и слюдистых жилах Канского района около Красноярска 
изредка попадались берішы в виде мутных трещиноватых кристаллов в несколько 
дюймов длины, восковожелтого пли зеленого цвета. Так, около слюдяных копей 
в 20 в. от станции Заозерной Сибирской ж. д. встречено было мною в 1915 году 
довольно большое количество мутных и трепщиоватых кристаллов берилла, сидя- 
щих в слабо дымчатом кварце. Во всяком случае не исключена возможность в 
этом районе встретить пегмаі'отовые жилы с бблсё обильной минерализацией, о чем 
можно догадываться по красивым небольшим кристаллам дымчатого кварца, приве- 
зенным из окр. Красноярска в Мпнералогпческий кабинет Московского Универси- 
тета вмени Ш а н я в с к о г 0. 

Прибайкалье. 

. Несмотря на мощность пегматитовых жил Прибайкалья, нам неизвестно здесь 
аквамариЕОвых месторождений, и вряд ли заслуживают доверия те указания на 
изумруд и берилл, которые были сде.іаны Алпбером в связи с его заявками 
на Батагольских гольцах. Известны единичные находки берилла в районе копей 
Слюдянки, а также трещиноватые довольно большие бериллы в пегматитовых 
жилах МамскЕх слюдяных месторождений. Пермикин в . своих рукописных 
записках отмечал еще в 1853-ем году— «в горах по р. Битиіну и впадающей 
в нее Нижней Маме желтого . цвета непрозрачные и полупрозрачные бериллы, 
длиною от 1 до 6 вершков и в поперечнике до 3-х вершков» Весьма вероятно, 
что весь слюдяной район по Чуе, Маме и может быть Алдану даст в этом 
направлении некоторые новинки, но в обпщм характерна для всех этих ыускови- 
товых жил, аналогично пегматитам Архангельской губ., ничтожная роль обычных 
ішевматолитичеоких агентов (бора, фтора и их снутніков— бериллия я редких 
земель). 

Забайкалье. 

Забайкальские бериллы составляют одно из больших каменных богатств 
России, но, к сожалению, достаточно яркий и по.гаой картины их распространения 


О берилле по Витиму еще раньше писал Лаксліан. 


до сих пор не имеется; особенно жалко, что нет точных данных о более редких 
копях, давших те золотистожелтые кристаллы, о которых говорилось выше. 

ЗабаОкальский район цветных камней был открыт еще в 1723 г. Гу р новым 
и пережил периоды столь энергичной экоіілоатацин, что давал в год иногда 
до пяти пудов хорошего материала, годного для огранки (наир, в 1796 г.), 
а иногда и болев~в 1810 и 1811 годах было найдено по 11 пудов бериллов. 

Первое детальное описание мы находим у Г а 1 г і п, которое показалось на- 
столько интересным Север г ину, что он почти дословно перевел наиболее 
важные места из записок францусского ученого: «кристаллы аквамарина имеют 
иззелена синеватый или иссиае зеленоватый цвет, величина их различная; 
прозрачные обыкновенно бывают не велики; нечистые же иногда от одного до 
двух футов длины. Кристаллизация их ввиде гаестисторонних призм, часто вдоль 
струистых или желобковатых и чисто срезанных горизонтальной плоскостью в 
одном конце. Он добывается в горе Адун-Чолоне (по старому Тут-халтуе) в трех 
местах, из коих одно доставляет те породы, кои называются хризолитом, другое- 
аквамарины, а третье — изумруды». Мнимые «хризолиты рассьшаны в разрушенном 
граните, смешанном с железистой глиной и таким количеством вольфрама, что 
в некоторых местах почти черен», «Жиловатая порода аквамаринов есть беловатый 
камень, смешанный большим количеством мышьячных колчеданов — ^ аквамарины 
рассыпаны в оном без разбору и по всем ыестазг, часто бывают смешаны с чер- 
новатыми кварцевыми кристаллами и топазами. Есть образцы, в коих сии три 
кампя взаимно себя проникают. Другая не менее примечательная достойная осо- 
бенность есть та, что сии столь твердые кристаллы отменно бывают хрупки, 
при вынутии их из ломки — многие толстые призмы ломаются в руках>... 

Таково в сущности очень точное и красивое описание аквамаринов главнейшего 
месторождения .этой области — [Перловой горы. 

Бериллы Забайкалья весьма разнообразны как по своему генезису, так и 
по своим внешним форма.ч. О одной стороны, главное значение бериллов этого 
района принадлежит слабо окрашенным синеватым аквамаринам, обычно связанным 
не с самими пегматитами, а с кварцевыми или топазокварцепымн породами. Ти- 
пйчнымн в этом отношении могут служить голубые кристаллы Шерловой горы. 
Другой тип представляют настоящие желтые или желтозелевые бериллы, более 
типичные для Кукусеркена и особенно Борщовочного хребта, обычно связанные 
с пегматитами и письменным гранитом. Среди этого типа попадались кристаллы 
йскліочительной красоты и глубокого зеленого тона, но п для них характерен 
иногда «туман из мельчайших пузырьков», спльпо понижающий их практическую 
ценность. Бак описывал выше Севергнн, для Забайкальского аквамарина тпішчно 
большое удлинение по вертикальной оси при сильной штриховатости в этом же 
направлении всей зоны призмы. Нередко снаружи оно покрыты окислами железа I 
ж марганца (Шерловая гора) или же бурой глиной. 

Все месторояедения Восточного Забайкалья распадаются на 2 самостоятельные 
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группы; месторождения района Ояои-Борзя^ в которых преобладают аквамарины 
в кварцевых п кварцсво-тоиазовых породах, и копи Борпрвочного хребта, где 
в типичных пегматитах находили главный образом желтозеленые бериллы. 
Іѵ последнему типу приближались и копи вапболее Юго-Западной части — хребта 
Кукусеркена у Китайской границы. Обилие некоторых из этих районов бериллами 
видно уже из того, что в иных местах кристаллы берилла добывались прямо яз 
россыпей илп подпочвенного слоя, и нередко даже выиахивались плугом из под 
дерна в целине. 

О ноН'Борзннскнй район. 

Самым южным и восточным является месторождение Кукусеркена, где 
встречается аквамарин бесцветный, бледнозелепый, голубоватозеленый, проросший 
черным шерлом. Далее на ееверовосток с.іедует хребет Адун-Чолонг, восточная 
оконечность которого по своему богатству бериллами получила название «Шер- 
ловой горы>. Еще далее в той же цепи следует месторождение Соктуа, уже по 
сев. сторону жел. дор., где аквамарины встречались изредка в пегматитовых 
жилах. Сюда же относятся кони у пос. Бырки, где лет 15 тому назад добывались 
недурные аквамарины. 

Самым .знаменитом и наиболее богатым пунктом этого района является Золо- 
той Отрог Шерл о вой горы, получивший свое название от добывавшихся 
здесь бериллов золотистого, светложелтого или зеленого цвета, — <8:зеленых ширлов» 
по обозначению местных жйтелей и бурят; жилы аквамаринов выполнены здесь 
сплошными массамп этого минерала ввйде мутнозеленых непрозрачных обломков, 
перемешанных с дымчатым кварцем, плавиком, вольфрамитом и бурой глиной. 
В Лукавой горе добывались аквамарины голубоватозе.!іеБые н желтозеленые, покрытые 
мутной трещйооватой корой. На Овииской или Гоппеевокой горе, сплошь изрытой 
свыше чем 1000 ямами, добывались светлозе.іеные бериллы; на Ыелехпнской горе 
зеленый аквамарпн был погружен в массу кварца, мышмкового колчедана в пла- 
викового шпата; тоже самое наблюдалось и в Карамышевской горе. 

Вообще АдуН'Чолоцг и в частности Шерловая гора давали огромное коли- 
чество материала, но чистых прозрачных аквамаринов было сравнительно пеыного; 
изредка они достигали 25 сайт, длины. Подробное минералогическое обследование, 
сделанное П. Сущинсквм, выяснило сложные условия образования и нахождения 
этого минерала на Шерловой горе, его проростание вольфрамитом и типичное 
обрастание плавиковым шпатом. Главная добыча шла последнве годы на аквамарины, 
причем разведка и добыча Поднебесных (из Иркутска) 1913— 1915-х годов 
яаталкявалиоь па скопления аквамаринов в землистой мышьяковпстой массе, до 
1-го пуда весом; эти скопления состояли из криста.мов до 15 — 20 сайт, длины, 
беснорядочно расположенных один по отношению к другому ввиде «гнезда», как 
это было принято называть рабочими «шерловых копей». Значительно реже при 
тех же работах попадался желтоватый берилл, сильно разрушенный. 
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Кулибин по парагенезису подразделяет бериллы Шерловой Горы на сле- 
дующие разности; 

1. Беспорядочные сростки бериллов в разных направлениях; обломаны и 
облечены корой. Промежутки между сплетением заполнены железистой глиной. 

2. Бериллы п топаз на сером кварце, 

3. Щетки бериллов с иголками темнозеленого амфибола (?). 

4. Обломки берилла в буром железняке. 

5. Берилл в мышьяковом ко.ічадане. 

6. Берилл с дымчатым кварцем па топазовой породе. 

7. Бери.іл в вольфрамите, иногда вместе с кристаллами топаза. 

8. Трещиноватые кристаллы в белом или сером кварце. 

9. Берилл с плавиком белого и фиолетового цвета, вольфрамитом и яблочно- 
зеленой слюдой. Иногда в самом плавике. 

Борщовочный хребет. Здесь месторождения аквамаринов очень много- 
численны, но в последнее время были совершенно заброшены *). 

I. Гора Боец, в 4 в. от дер. Самсоновой — бледнозеленый аквамарин. Место- 
рождение лежит в районе р. Урульги. 

Л. Район дер, Семеновой; в 15 в. к С, Семеновская гора — жилы письмен- 
ного гранита с темноголубым аквамарином, покрытым белой коркой; великолепные, 
темнозеленые кристаллы прозрачны внутри, напоминают изумруд; им сопутствует^ 
светлозеленый берилл, кристаллы котораго раз‘едены по концам, ввиду чего 
назывались рабочими <огрызком». Такой же бледнозеленый аквамарин попадался 
в Душной горе в 6—7 в. на ЮВ от г. Семеновской. 

III. Третий район .тежит на север от Ново-Троицких промыслов — Черемуховая 
гора или Дорогой Утес с голубым и бледнозеленым аквамарином; Кибирева гора — 
бледнозеленый аквамарин, Дармахинский утес — бледнозеленый и голубоватый аква- 
марин, Сухолесная гора и Обусинская гора — прозрачный желтый берилл, Солонеч- 
ная гора — бесцветный аквамарин. 

IV. Большая группа жил ютится около дер. Лесковой — Борковская гора, гора 
Воронья и Стрелка; здесь встречались аквамарин п бери.іл разных цветов, включая 
и нежнорозовый (очевидно — воробьевит). 

Еще далее на восток берилл встречался в жилах против Кокертая в 
35 верстах вниз по Шилке от дер. Бянкиной — бледнозеленый аквамарин, в 
нескольких пунктах вместе с топазом. 

Из других более мелких месторождений и не входящих в два основных 
района Забайкалья надо отметить: 

1. Гора Букука на юг от Ново - Троицких промыслов: здесь был встречен 
аквамарин в вольфрамитовой месторождении. 

2. На горе Тутхалтуйский Алтай, в 15 верстах к С от поселка Хада-Булак, 

См. карту, проложенную ко второму тому. 


вместе с вольфрамитом; эти копи относятся к району Алтанганского хребта, лежа- 
щего южнее той Онон-Борзииской гряды, о которой шла речь выше. 

3. В этом же хребте известен берилл типа Уральского сырца — трещиноватый 
и хрупкий— Б 6 в. от Алтангана (Цаган-Олуя). Эти месторождения плохо обсле- 
дованы, но давали иногда чистые желтоватозеленые бериллы; особенно известны 
месторождения Билету евского Шилина. 

4. Известны бериллы и аквамарины в месторождении оловянного камня в 
Ононском оловянном прииске (в Первоначальном — светложелтые кристаллы в кварце, 
в других приисках —тусклые и непрозрачные голубые). Здесі. около Евыошенсвого 
шурфа была так называвшаяся аквамарииовая штольня, в которой наблюдалась 
жилка беложелтоватого и синеватозеленого аквамарина с топазом, слюдой и оловян- 
ным камнем. Вследствие трещиноватости и небольших размеров кристаллов работы 

'здесь были скоро прекращены. 

5. Озерский сообщает, что зеленоватые, желтоватые и бесцветные кри- 
, сталлы аквамарина будто бы встречались в наносах около Кяхты, но мои поиски 

и .расспросы Б районе Троицкосавска, Кяхты н Майыачена привели к отрицательным 
результатам. 

6. Еремеев сообщил о находках берилла в пегматите у Монгольской гра- 
ницы в 20 В- от казач. станицы Нараоуна, по^ііритоку р. Газакина (точно поло- 
женпе названных пунктов мне неизвестно). 

, 7. Еремеев по указанию пнж. Гришина в 1895-ом году отметил еще 

одно месторождение в верховьях Онона почти у Китайской границы между Ман- 
гутской станицей и правым притоком Онона р. Бутев: кристаллы встречены были 
Б пустотах пегматитовых жил, прекрасно образованы и отличались большой 
прозрачностью и бледно-желтовато-зеленым цветом. 
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4. П, Кини н. Труды Мяк. Общ, 1842, II (Киевская губ.). 

5. П. Тут ко век ИЙ* Зап. Еиовск. Общ. Естеств, 1889, X, Стр, СѴ (Прот*— бериллы и гра- 
нитах КвѳвскоЁ губ.). 

*6, Кгеиіг. Апгещег Акаб- Кгакан. 1890. 26. (Волынь), 

7. П. Хутковекяй, Рудный Вѳетпнк, 1916. 4* Стр Д 85 {Яряысч. -граниты Киевской губ,). 

8. Копткѳвич. Горн, Журн, 1881, I. 257 (Мариупольский уевдХ • 

Кавказ, Закаспийская область^ Туркестан. 

9. И. Мушкетов* Зао. Мш. Общ. 1882. ХѴП* 381 (Кавказ)- 

10. П. Еремеев. Заа. Мвн, Общ. 1832. ХУІІ. 381 (Кавказ), 

11. К. Ба.рбот- до- Марни. Изв. Географ. Общ. 1875 XI. 115 (Закаспийская обд.)* 
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12. II. Еремеев. Зап. Мин. Общ. 1877. XII. 278 (Шейх-Джели, ЗакаспиЭск. обл.). 

13. А, В о 3 в е с е н с к и Й и др. Султан-Уиз-Даг. Иэв. Полятехнпч: Инетит. 1914. XXI. 404 

(то же). ^ 

14. Н. Мушкетов. Туркестан. 1886. I. 643 (то же). 

15. В. Вебе р. Полезные яскопаеммѳ Туркестана. 1913. 129 (Пегмат. жилы Ляйдяка). 

Енисейская губ.. Якутская область. 

16. К. А р г е н т о в. Горн. Журн. 1907. ІТ. 236 (Канский район)* 

17. И. Приходько. Горн, и Золотопром. Пзв. 1912. IX. 115 (слюд, жилы Канского района) 

18. П, Преображенский. Геолог, изсл. золот. обл, Сиб. Ленский район. ѴП. 1910. 62. 

Алтай. 

19. Е е п о V а п г. N 60 © ХоМі&сЬо Беііга^е, 1781. II 362 (Алтай). 

20. Е, Раігін. Хеие ХогсіізсЬе Веііга^е. 1783. I?. 163 (си. перевод в Сибарскоаг Вестнике) 
1824. ТУ. 229-- Алтай. 

21. ЕедоѵаіИг. Мінегаі. ^еоег. КасЬгісЬіес ѵ. АКаіесЬен ОсЬйгде, Кѳѵаі. 1783 (русск. пере- 
вод 1792) 268. 

22. Р, 8с1іап§іп. Хеие 'Хот! Беіігй^е. 1793. УІ 37, 114 (Алтай). 

*23. В, С(евѳргин). О Снбирсвом берилле. Новые ежеиесяиные сочинения, 1795* 106. .54, 
57 (Алтай). 

24. У 8 а т и с. Гори. Журн. 1839. Ш. 329 (Алтай— Тигырек). 

25. Г, Щ тройский. Гоологйч. путеш. по Алтаю. М. 1846. 355 (Алтай). 

26. В е 1 е 3 § е. Аппаіез сіез Міпез. (5). ХУШ. 1860. 240. 

27. П. Еремеев. Зао. Мип. Общ. 1898. XXXV, 58—60 (кристаллы и астеризм Алтайского 
берилла), 

28. П. Пжійпенко. Минерал. Западного Алтая. Томск. 1915, 528—529. 

Урал-Мурзинка и Адуй. 

29.8. Ошеііп. Ееізе I ЗіЬігіеп. СгбИ 1752. IV. 450—451 (находка берилла в 1726 г, 
у Алабашкп)- 

30. Б. Неггаапп. УегзпсЬ. ВезсЬгеіЬ, ІІгаІ. Егг^еЬіг^е, 1789. II, 210; I. 141, 

31. Прман. Горн. Лхурн* 1836, I 222. 

32. Ѳ, К о 8 е. Неізе п. б. ІІгаІ. 1842. I, 455, 464; II 504. - 

33. X. Кокасбагот?. Маіег. Міпегаі, Еизвіапба* 1853* I 150; 1858, III 72; 1870. VI 94 
(Крист.). 

34. М е ж е д ]: и й. Горн, Журн. 1882* I. 166 (Мурз.). 

35. II Калуг НН, Мурзинекпе копи. 1886, Екатер. (или же Зал. Мив, Общ. XXIV). 

36. А, Карножнцкнй. Зап. Мпн* Общ. 1396. XXXIV. 1—158.' (Ряд описаний как место- 
рождений, так и кристалдооптичесЕих свойств). 

37. В. Воробьев. Новое месторождение аквамарина. Труды СПБ. Общ. Естеств. 1897. Прот, 
238 (около Маюронского рудника). 

38. М. Мельников. Путеводитель но Музеуму* 1898, 22. 

89. П. Драверт. Отчет об экскурсии, Прот. Общ, Еетѳств. Казанск. Универе, 215. 1903 
(Адуй, Линовка, Езуирудн* копи, геноз.), 

40* А. Николаев. Об Адуйских копях бериллов. Изв. Акад. Наук. 1906. 226—228. 

41. А. Ферсман, Пегматит, жилы Адуя* Труды Радиев. Эксн* 1914. ^ 2. 

Крйсталлогр. опис. Мурзинских бериллов. 

42. А, КирГІѳг, РгеізйзсІігіГі; ОЬ, Мевзинд* ЛѴіпк. ап Кгу^і. ВегПо. 1825. 84 (Сибирский?)* 

43. ГоркыЙ Лгурнал, 1829. I 140 (описание большого Старцевского кристалла). 

44. Н* о к ш а р о в. Зап. Мин, Общ. 1870, V. 94—99 (Мурзинка или Адуй). 

45. Н. Кокшаров, Зап. Мей* Общ. ІвТі* УІ 370* 

46. Н. Ко кш ар о Б. Зап, Мни, Общ- 1872. VII. 316—318 (Мурзинка — формы разъедании). 

47* II К окш ар о Б. Сборник столетия Горн. Пнетнт. 1873* 364. (Описание большого кри- 
сталла Мур*ивки), 

48, II ОгоІЬ. ЗіігазаЬигб* Ватшіцп^. ЗігавзѢ*. 1878, 233, 



4% С\ К. \ѴПк. Ий^ка Ѵеі. Зос< ГбгЬапсІІіпёаг, 1865. XXVII. 72. (Формы раз едавйя крист, 
Мурзинкв). 

50. Р е 1 ѳ г 8 8 о ц, ХаІигІісЬе Рбзип^зегзскеііі. аш Бегу]! ѵ. М, ЗіоскЬ, ѴеІепБк. Ака(і. 
Нап(11. 1889. XV. I. (Формы раз^еданіш). 

51. Н. Еремеев. Заш Мин. Общ. 1892. XXIX, 230—231 (Мурзияка). 

52. А. А г2 г И пі. Еіп БегуІІ кгузі. гаіі гкотЬ, АизЬіШп^. Зап. Мин. Общ. 1894. XXX Е 
155. (МурзиЕЕа), 

53. Я. Еремеев. Зад. Мин. Обш. 1895. XXXIII, 26, (Мурзинка). 

54. А. К ар но жидкий. Зап. Мен, Общ, 1895. ХХХШ. 109—145, (Строение кристаііов). 

55. 8 е 1 і ё ш а и п-Б і пЧ 2 е, НадйЬ* 4* Міпегаіояіе. 1897, II, 1287. 

56. Е. Р о м а м о в с к и Ё, Зад, Міш. Общ. 1898, XXXV. 63, (Ростерит Муравики), 

57. Е, Федоров, Зад. Горн. Иаотит. 1910, 299—304, (Формы раз‘едания крист, Мурзинки). 

Изумрудные капи, Ваевка (см, таше литер, об изумрудах стр. 80), 

58. X. К о к э с Ь а г о >ѵ, Маіег, МіпегаІ. Едззіаікіе, 1853, I. 162, 

59. В. О г е ѵг 1 п § к. Л'^егЬапйІ, МіпегаІ, ОѳзеІІзсЬаЙ, $рѣ, 1854. 206, 

60. МдкіашевскЕЙ. Горн. Журн. 1862. Ш. 1—56, (Общее описание). 

61. Л, Еремеев. Зан, Мин. Общ, 1867. II, 390. (Баевка). 

, 62, А, Зсйгаііі'. 8 іі 2 ііП 0 еѢѳг. \Ѵіеа, Акаб, М^іез, 1872. 65 (1). (Берилл или изумруд?). 

63, П. 3 е м а т ч е а с к и й. Изумр, берил.т. Ур. Язуир. Кодѳй, Прот. Общ. Петр, Естеств. 1900, 
XXIX. I, 

64, П. Дравѳрт, Прот. вас. Общ, Естеств. Еааанск. Унив, -"'е 215, 1903, 

Ильменские горы, Санарка. 

65, Мевге. Горн, Журн, 1826. X. 16 (Ильменские горы). 

66, М е н г е. Труды Мид. Общ, 1830, I. 264—270. 

67, Геогност, даблюденвн в округе Златоуст, заводов. 1834, I. 168 (Лисенко?). 

63* Лисенко, Горн. Журн. 1834, 4, Стр, 17, (Разведка на берилл в Ильменских горах), 

69. Л и о е к к 0. Горн. Журн, 1885. 111. 439. (Ба склоне Юрмы), 

70, Горный Журнал. 1843, ІУ, 274- (Опнсанио больших кристал.тов Ильмѳвских гор). 

71. П, Еремеев, Зап, Мин, Общ, 1872. УІІ 385, (Криоталлогр,). 

72, П. Е р е м е е в. Зап. Мид. Общ. 1879. ХІУ, 257. (Крист, таблицеобразные Саыарки), 

73. Н. Е. Кокшаров. Берилл Ю. Урала, Зад. Мин, Общ, 1881. XVI, 92 (таблицеобразн, 
кристаллы). 

74, М. Мельников. Пльмевск, Минеральн. Копи. 1882. Стр, 136, 141, ’ 

76, М, ѢІельндков, Горя, Журн, 1883, III. 123 и след. (Санарка), 

76. М, Мельников. Матѳр. Геоі, России, 1889. XXIII, 269—271 (Сакарка), 

77. А. Кар ножи ЦК нй, Зап, Мин, Общ. 1895, XXXIII. 64. 108. (Кристалл. Иіьмев* 
скйх гор). 

78. А. Карножицкий. Защ Мин, Общ, 1899. ХХХУІГ 52 (по р, М. Тесьме). 

79- Н, Высоцкий. Труды Геолог. Коыих. 1900, XIII, 194 (Сааарка), 

80. П, С у щ и н с к и а. Минералог, даблюд. в Ильменских горах. Труды СПБ. Общ. Естеств. 
XXIX. Стр. 26 (анализ). 

Забайкальская область (с включением главнейшей литературы но кристаллогр.), 

81. Ва^^е. Ыет. Асай. 8с. Рагіа. 1782, 314—315 (описание минералог, кр, Адуа*Чолонга;. 

82. 3, В с к г о 4 е г. Вег ШіагІогЕскег, 1787, 56 —75 (чисто внешнее о пи сан но), 

83, Б I д б Ь е 1 ш- ЗсЬгІГіед б, Бѳгі, КаІигГог^сІі, ОезеІЬсЬ, X. 

84, В г іі скш апп, Аншегкпддед и, А^иатагш об. ВегуП. БеоЬасЬШп^^, ѲеяеІІзсІа, КаіигГ, 

Кгеипйе. 1790. IV, 17 (истор,). ' 

85, 8, В і іі 4 Ь е і т. ЕеЪег <1еп зіЬігізсЬед Асхнашагш. СгоіГз сЬешівсІіе АппаіСБ, 1790. I. 490 
(краткое ошісаоио), 

86. Раігіп. Ойзегѵаі зиг Іа рЬузіцие (ЗопгпаІ йе рЬузі^і1ѳ), 1791. ХХХУШ. 290 (описаапе 
Адун-Яолонга), 

87. Ыегшапп. СгеІГе сЬешівсЬе Аппніап. 1792, I, 291—318 (превосх, мовогр. берилла с де^ 
тальк, опис. Нерчппского), 


*88. В. С(евѳргин). О сибирской берилле или аквамарине. Новые ѳжѳмесячн. соч. 1795. 
СѴІ. 54-^85. 

89. В. Севѳргин. Словарь минѳралогич. СПБ. I. 1807. Стр. 50. 

90. \Ѵ’адпег. ^оііг. Міпегаііепзатті. ѵ. СІігісЫоп. Мозкѵа. 1818 (рисунки скульптуры 
граней). 

91. Кулибин. Описание кряжа Адун-Чилонг. Горн. Л\урн. 1829. IV. 14—20. 

92. Н. Ковригин. Горн. Ж)Т)Н. 1830. II. 13, 25 (Ононск. елов. прииска). 

93. Соволовскнй. Горн. Жури. 1836. III. 581—625. 

94. Фнлѳв. Горн. Журн. 1836. IV. Збр (бкр. Клячкпнского рудника). 

95. Гордый Журнал. 1840. II. 139—140 (откр. Борщовочного кряжа). 

96. Г. П е р м и к и н. Рукопись о минералах Забайкалья. 1853 (архив М. Музея А. Н.). 

97. N. К о к 8 с Ь а г о Маіегіаі. МіпегаІ. КиззІапЛэ. 1853. I. 164 (ыестор.); 1862. IV. 125 
(крист.). 

98. В. Титов. Месторождения цветных камней Норчинского края. Горн. Журн. 1855. II. 
437 и след. 

99. Ф, Шмидт. Отчет Амурской экспедиции. Вести. Гоогр. Общ. 1850. XXVIII. 206 (Адун- 
Чодон). 

100. Ушаков. Драгоцен. камни в промышдон. и минералог, отнош. 1862. 88 (история 
добычи). 

101. N. Кокзсііаго V. Виііеі. Акаб. 8с. Реіг. 1863. ѴЧ. 414 (Нерчивек— крпст.). 

102. А. О »ѳ рек ИЙ. Очерк геологии... Забайкал. СПБ. 1867. 76. 

103. П. Еремеев. Зап. Мин. Общ. 1895. XXXIV. 58 (Мангутск. станица). 

104. П. Еремеев. Зап. Мин. Общ. 1895. XXXIII. Стр. прот. 28 (крист. Кукусеркена). 

105. Л. Герасимов. Геолог, исслед. по линии Сибирской жѳл. дор. 1897. VI. 75 (по 
р. Онону). 

106. В. Обручев. Геолог, исслед. линии Сиб. ж. д. 1899. XIX. 132. 

107. П. Еремеев. Зан. Мин. Общ. 1899. XXX^‘II. Прот. 49 (Монгол, граница). 

108. Е. Федоров. Зап. Горн. Инст. 1910. II. 299 (кристаллограф, берилла УрульгЦ и Вор- 
щовочного кряжа). 

109. Очерк месторождон. драгоцен. камней Нерчинского края. СПБ. 1912. 

ПО. П. Сущинский. Отчет о поездке в ІО. Забайкалье. Труды Геологич. Музея Академии 
Наук. 1915. IX. 

111. П. Сушинский. Геолог. Всстн. 1916. И. 126. 

112. П. Сущинский. Мат. проиявод. сил России. 1916. Л* 5, стр. 20, 27 (описание берилла 
в месторожд. вольфрамита). 

113. II. С у щи иск ИЙ. Изв. Академии Наук. 1917. Стр. 512, 573. 580 (детальное олисанпе 
Шерловой горы). 


Вероятно, не будет ошибкой сказать, что наиболее ценным н экономически 
важным камнем России является уральский изумруд, этот действительно прекрасный 
камень, имеющий себе соперников лишь в конях Колумбин. 

Изумруд, начиная с доисторических эпох и кончая современным периодом, 
всегда сохраня.і выдающееся положение на каменном рынке, особенно на востоке, н 
вес попытки его подделки или искусственного получения не могли до сих пор за- 
менить природного минерала. 

Трудно найти другой цветной камень, который бы более ценился в древности, 
чем изумруд, «камень сияния > древних греков. Еще в отдаленные эпохи за 
35 веков до нашего времени, в период расцвета египетской культуры добывался 
'он в Аравийской пустыне; работа не прерывалась там в глубоких шахтах ОеЬеі 
2:еЬагаіі под сыпучими песками нп во времена господства Греции или Рима, ни в 
период мусульманского владычества... Очень ценился он в Индии и Персии (по 
персидски заморрод), причем большинство индийских сказаний связывало этот камень 
•с Африкой, и в частности с Суданом. На смену Египту в середине ХТІ столетия 
явились месторождения Америки. После трудной борьбы с индейцами испанцы 
завладели здесь сказочными богатствами изумрудов, добытых Перу и Колумбии 
и принесенных к алтарю богини, священным изображением которой служил кристалл 
изумруда, величиной в страусовое яйцо. Только после долгой борьбы добрались 
они до самых копей в трудно доступных горах Колумбии и этими копями владели 
до наших дней. 

К концу ХТІП века все эти месторождения беднеют и истощаются; цены 
на камень растут, и в последние года дореволюционной эпоха Франции среди 
сказочной роскоши и увлечения драгоценностями, изумруд оказывается одним 
из самых редких камней; так продолжается до открытия русских место- 
рождений. 

Еіце Геродот и Плиний оішсыва.ш изумруды редкой красоты из Скиф- 
ской страны *); отдельные указания на находки этого камня дошли до нас пз 
времен Бориса Годунова, (для которого венецианский шлифіовщик выгравпл болъніие 


^Смарагдов есть 12 сортов. Знатнейшие ш них скифские^ яааванные так по тому пароду, у 
1 коего находятся. Некоторые не имеют большой яркости п меньше погрешностей^^. Плиний в пѳрѳ' 
зоде Север г ина 1819 г. 
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изумруды для псрствя), но сами месторождения Урала были открыты значительно 
позднее в 18 31 -ом году*). 

Здесь в Изумрудных конях на Среднем Урале сосредоточены единственные 
месторождения этого камня в России, и вне их пределов изумруд с несомненностью 
нигде до сих пор не был встречен, если не считать оставшегося непроверенным 
указания на непрозрачную гальку в Семеновских россыпях Саііарской системы [7] 
II на весьма нашумевшие, но вероятно ошибочные заявки А л и б е р а на изумруд 
в Тункинсііих гольцах. Последнее указание неоднократно повторялось в литературе, 
при чем в 1910 году мне пришлось видеть у одного купца из Иркутска партии 
изумрудов в слюдяном сланце яко бы из этих ;ке мест в отрогах Саян. Однако, 
сходство этой партии со второсортным матерна-чом Изумрудных копей бы.ао настолько 
велико, а указания продавца настолько сбивчивы, что я сшюнсн их считать невер- 
ными. Наконец, совершенно оіішбочеыміі, как было отмечено, являются сказания о 
богатстве изумрудами Якутской области, где непрозрачная зеленая плазма, находимая 
в наносах рек, вызвала сказки о богатствах района р. Вилюя изумрудом. Да и на 
самом Урале район распространения изуліруда крайне ограничен, и, если в по- 
следние годы были найдены изумруды в коренном месторождении в 10 — 12 в. от 
ст. Баженовой, т. е. значительно южнее главных приисков, то все же область 
изумрудных пород приурочена к строго определенному участку пегматитовых 
образовапий Среднего Урала. 

О новых находках изумрудов па Урале циркулирует всегда много слухов и 
рассказов; так в 1904 году упорно говорили о находке изумруда на речке око.ііо 
дер. Лешаковой, по дороге из сел. Глинского в Іурзинку, а такяю в районе 
дер. Корниловой — но все эти указания остаются областью фантазии уральских 
любителей камня. Да и в россыпях Урала изумруд встречен был лишь діа раза: 
в Покрово-Даниловском нрішске но р. Шеыейке, немного севернее Изумрудных 
копей, и в Санарских россыпях; но второе указание нуждается в проверке, тогда 
как первое находит себе объяснение в сносе галек по р. Полуденке, протекающей 
лишь в 2 в. севернее Мариинского прииска. Может быть, с другой стороны, более 
справедливо мнение Миклашевского, что камень был подброшен. Если исклю- 
чить ряд других заведомо ложных сведений о месторождениях изумрудов, то вес же 
останется еще ряд указаний, объясняемых, однако, тем, что наименование изум- 
руда прилагалось к другим зеленым камням. Так у Севергнна (1791) мы 
находим указание на изумруд по р. Ваграну в Верхотурском Урале, что по всей 
вероятности должно быть отнесено к хромовому гранату — уваровпту, который до.ігос 
время ошибочно принимался за изумруд. Долгое время за изумруд принимался н 
дооптаз, привезенный купцом А ш и р о в ы м из Киргизских степей, наконец, к 
в.зумруду очень часто относили и отчасти сейчас относят тсмнозелеиые аквама- 
рины; так первое указание на камни Ыурзивской области в 1669 году говорит о 
«находке двух изумрудов, трех камней с лиловыми искрами и трех тумпазов>. 

*) Старорусское ваіг:еноваяие заберзат, армлпсное забарджат. 
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Настоящие изумруды, т. е. бериллы с содержанием хрома, нзиестны нам 
исключительно в раЗоне знаменитых Изумрудных копей, при чем в первые годы 
добычи они попадались совершенно исключительных качеств н чистоты. Лучшие 
найденные кристаллы поступили ко двору Николая первого, а менее выдаюпщеся 
штуфы хранятся в Музеуие Горпого йнстатута п в Минералоптческом Собрании 
Академии Наук. 


Условия нахождения изумруда, 

Как будет описано ниже (том Н) при характеристике Изумрудных Копей, изумруды 
встречаются совместно с рядом других минеральных видов, при чем пх парагенезис 
вобщем очень типичен в выдержав; в новооткрытых копях около ст. Баженовой 
он носит несколько особый характер, являясь тесно связанным с кварцевыми жилами, 
прорезающимп актицолитовые сланцы. Вообще происхождение камня связано е 
внедренпем гранатных масс в .зеленые сланцевые породы, чем и обусловливаются 
все спутника его: кварц, полевой шпат, апатит, фенакит, александрит, рутил, тур- 
ма.шн и плавпковый шпат. Под сомнением следует поставить нахождение здесь 
циркона. 

В общем последовательность генераций, судя по интересному описанию 
Земятченского, следующая: слюда I, изумруд + турмалин, кварц + полевой 
шпат, слюда II, плавпковый шпат. Однако, как это обычно бывает в пегматито- 
вых жилах, вышеприведенная последовательность выдерживается не строго, и 
нередко .чы встречаемся с- той одеовременной кристаллизацией, которая с’і'оль 
гибельно отраікается на свойствах камня. 

Что касается до распределения изумрудов по отдельны.!! приискам *), то 
необходимо отметить, что самым богатым и лучшим считается М а р и и н с к п й, 
где кроме настоящего изумруда встречается яблочно-зеленый пзумруд в очень 
красивых образцах с крупными скоплениями фиолетового плавика и прозрачным 
тур-чаланои, частью зеленого цвета. Здесь же попадались п крупные рутилы. 

Затеи ІЮ своим богатствам следует Троицкий (Старений) прииск, образцы 
которого были подробно изучены П. Земятченским, Здесь изумруды встреча- 
лась в виде друз,— иеправи.шшх скоплений в темном слюдяном сланце, а также 
ввиде сростков с полевым и плавиковым шпатом. Лучшими являлись кристаллы 
в сланце, тогда как ка.чші из самих пегматитовых жил были окрашены светлее 
и отличались сильной трещиноватостью. Вообще бо.ііьшие кристаллы былп мутны 
и тусклы, тогда как чистая вода и густая окраска наблюдалась лишь на камнях 
малых размеров. В этом прииске камень сопровоясдался альбитом, флюорито.ч іі 
очень редким фенакитом. 

Очень ценные крпстал.ш давал Сретенский припек, в меньшей степени 




См, карту во II то>іе. 


Люблинский, где изумруд сопровождался фенакитом, черным и темно-сашш 
турмалином, александритом и топазами вішно-ікелтого цвета. 

В противоположность этим ирпнекаа Северной группы, прииска, располо- 
женные на правом берегу р. Рефти — Островский п Красноболотекий, — были 
сравнительно бедны хорошими камнями, но за то сопровождались знаменитыми 
александритами. 

Еще далее к югу, в новых копях около ст. Баженовой— изумруд имел сине- 
ватый оттенок и был сильно трещиноват; здесь он связан по преимуществу 
С линзами серого кварца или со скоплениями светло-синего актвнолита и бурого 
энидота с кристаллами десмина п флюорита. Последовательность генераций; слюда, 
актинолнт, берилл -Ь кварц -I- ортоклаз, эпіцот, альбит, флюорит, десмип. Резко обо- 
соб.ченвые генерации установить трудно и в значительной степени время образо- 
ния одной группы перекрывается образованием другой. В общем, однако, и здесь 
намечается довольно раннее происхождение изумруда и (вязь его о граиитиыми 
жилами пегматитового характера. 


Описание Уральских изумрудов. 

С Уральскими изумрудами *) могут соперничать только камни из Колумбии: 
между ними в цвете есть, однако, довольно характерное отличие: в Уральских 
камнях есть обычная желтоватость или золотистый отблеск, тогда ійе в изумрудах 
Америки мы имеем безукоризненно зеленый той с некоторым оттенком в сто'-"^"^ 
рону синего. Впрочем, тон изумрудов Урала необычайно изменчив, и мы имеем все 
градации от желто-зеленого или почти бесцветного берилла вплоть до очень теуного, 
почти непрозрачного изумруда. Вообще наибольшей густотой гопа всегда отличались 
камни, находимые в самих сланцах, тогда пак камни в полевом шпате и в про- 
резаюндих месторождение пегматитах по цвету скорее приближаются к бериллу и : 
окрашены в мутно-зеленоватый цвет. В противоположность этим камням кристаллы | 
из ям Кузнецова в 10 в. от ст. Баженовой отличаются более сиіш.м тоном и 
составляют переход к темным аквамаринам. Весьма часто, особенно па кристаллах 
из пегматитовых жил, наблюдается ярко выраженная зонарная структура,-.» ко- 
торой чередуются зоны различной густоты окраски, с большим или меньшим со.ед- 
жаиием хрома. Иногда эта зонарная структура переходит в настоящее скорлупо- 
ватое строение без какого-либо резкого изменения в характере окраски отдельных слоев. 

Качество камней весьма различно, но вообще камни очень сильно трещино- 
ваты, содержат огромное количество включений и в общем очень неоднородны. 
Это весьма затрудняет выкалывание чистых кусков для огранки, и обычно со 


*) Из русских граненных каэіней надо отметить: уборы яз изумрудов в Эіімитанс, три изумруда 
Александра второго, выставленные на мануфактурной выставке в С Б, Б. в 1870 году. Из камней 
не русского происхождения известна печать даря Алексея Михайловича ввяде перстня с Российским 
гербом и полным титулом* 


«нешнему взду камея даже опытный граиялыцпк не может предсказать, какоЯ 
велвчины и какой ценпостн камень ему удастся выколотить и выгранить из при- 
родного кристалла. 

Трепцшоватость камней бывает настолько сильной, что камнп при добыче 
рассыпаются на куски; для избежания таких разломов камни, вынутые из сырой 
породы, нередко не вносятся сразу в теплое и сухое помещение, а выдерживаются 
в мокрых тряпках, или в сырых подвалах, для того чтобы таким образом избежать 
очень резких колебаний температуры. 

Хороший камень попадается весьма редко и из добычи в несколько сот штуфов 
обычно выбирается только один или два хороших камня; оби.іие светлых камней очень 
хорошо охарактеризовано в рассказе М. Малахова об Изумрудных копях: «вот 
на эту самую разведку теперь пятьсот рублей затратили, а пока еще ничего 
пет, так хозяин и жмется; а шурфы когда были, так знак богатый был, по 
синяку — то зелень пошла, так тут п быть самоцветам. От этой работы в амбарах 
мешки трещат, понабили их, а что там? галь одна — в собак кидать! Стру ганцы 
идут, да все избела, воды жидкой, краски нет в них совсем, к тому же и 
хрупкие, станешь чистить, а он весь излопазся>. В таких типичных словах вся 
психология горщпка, с его опытным глазом и умением «по знакам» определял» 
благонаденшость шурфа. 

Как описано ниже при характеристике самих Изумрудных копей (том П)^ 
большая часть камней залегает в самом слюдистом сланце, то крупнозернистом, то 
очень мелко-кристаллическом. Изумруды совершенно погружены в массу слюды, 
обволакивающую о даже проростающую кристаллы, благодаря чему представляется до- 
вольно трудной задачей очистить камень от листочков слюды. Обычно штуфы 
с изумрудом отпрепарировываются совершенно так, как палеонтологи очищают и 
освобождают из породы какие-либо окаменелости, и эта работа подчас является 
весьма сложной. Ерноталды лежат в сланце или поодиночке, или целыми груп- 
пами, обычно вытянутые по одному направлению, реже в беспорядочной массе, 
Иногда из таких перепутанных кристаллов получаются целые глыбы слюдисто" 
изумрудной породы, превосходный большой образец которой можно видеть в Музее 
Горного Института. Иногда кристаллы изумруда сростаіотся ввпде шестоватых 
масс или скоплений и в этом случае иногда приобретают несколько расходящееся 
веерообразное строение. Такие сростки кристаллов нередко получаются довольно 
правильного вида и на Ура.те носят название корсетпков. 

Такова характеристика кристаллов, находимых в самом сланце, по нередко 
криста.тлы заключены в полевой шпат и кварц, а последний в свою очередь 
заключен в сланец, плотно облекающий эти минералы, как бы обтекая их по 
всем изгибам и неровностям. Еристажга в последнем случае сильно трещиноваты, по 
в обпщм обладают более правильными вриста.члическимя очертаниями, чем в 
самом сланце. Их грани более блестящи и более гладки и не имеют тех много- 
чис.іенпых неровностей, которые всегда наблюдаются в изумрудах первого тнда. 


Весьма часто камин проростают или срастаются с иглами черного турмалина. 
Однако, более гибельным для них является нроростанне слюдой, благодаря которой 
иногда концы кристаллов представляют как бы постепенный переход в с.шдяной 
сланец [5]. Нередко можно видеть, что новообразование слюды заполняет трещины 
в изумруде. 

Сами кристаллы, подробно описанные Кокшаровым и отчасти 
ЗсЬгаиГом [9), в общем очень просты, плохо образованы и ограничены призмами 
первого и второго рода и базонипакопдом. Последний нередко заменяется неправильной 
головкой, вростаюніей в беспорядочную массу слюды, причем иногда пучок листоч- 
ков слюды составляет как бы окопчание кристалла [5]. Лишь в исключительных 
случаях можно наблюдать другие грани н более редкие формы берплла. Соверніенно 
особую разность представляют малопрозрачпые кристаллы масляно-зеленого оливко- 
вого тона; для них особенно характерно неправильное развитие граней призмы й 
нередко недоразвитие двух параллельных граней, благодаря чему получается ромби- 
ческое сечение кристалла. Оптически кристаллы, как .это показал 3 е м я т ч е н- 
с к и й, крайне неоднородны п аномальны. 


Величина кристаллов изумруда бывает весьма значительной п иногда дости- 
гает 20 сант. длины при 15 — 20 сант. ширины. Кще больше бывает величина 
бериллов, сопровождающих изумруд в пегматитовых жилах. Во всяком случае по 
величине кристаллов ни одно месторождение в мире не может сравниться с Уралі>скии. 

Общееколич ество изумрудов (разных качеств), добытых начиная с 1831 года, 
очень велико п в сущности не поддается точному учету: во всяком случае оно 
выраисается многими сотнями пудов (до 800 — 1000 пудов). Интересно отметить, 
что большая часть лучшего материала гранилась первое время на Пстргофской 
фабрике, где за первые 10 лет было огранено свыше 5000 каратов. 


Официальная статистика говорит, что с 1831 года по 1862 г. было добыто; 
141 иуд. 33 ф. 93 Ѵг ЗОЛ-; во время разведок и работ Локлевского в 
1872 году было добыто 22 пуда. Общее количество камней, добытых французской 
компанией, ввиду коммерческой тайны остается неизвестным, но во всяком случае 
по подсчетам Гомплевского не менее 500 пудов. Наконец, очень значительное 
количество было добыто крестьянами по билетам в 90-х годах *) и хищниками в | 
разное время п разных местах. В общем по данным 1912 года на 10000 нудові 
пустой породы приходилось около 1 пуда изумрудов; так как с 1898 но 1912 года, 
было извлечено в Мариинском прииске около 130 т. пудов, а на Троицком 6727 тыс. 
нудов сланцев, то можно считать общую сумму добытого компанией камня около ^ 
500 — 600 нудов. 

Интересно далее привести несколько соотношений из времен добычи фрапцу.э- 


’*') Денисе в-У р а л ь с к в й говорит, что начиная с 1^91 но 1897 год до сдачи копей Нечаев 
общий годовой доход гранильщиков н продавцов в Екатеринбурге составлял около 250 тыс. рублей. ! 



скоЁ компании: в 1912 году из 40 пудов сырого материала было огранено п 
продано около 12 тыо. каратов на сумму 70 тыс. рублей. 

Схематичесщ можно наметить: 10.000 пуд. сланца — 1 пуд изумруда — 
300 — 600 кар. годного материала, что составляет только около 60 — 120 граммов 
ограночного материала. 

Себеотоимос'гь фунта камней, отправлявшихся из Екатеринбурга, равнялась 
40 — 60 р. за фунт, а принимая еще во внимание расходы по огранке, содержа- 
нию магазинов и т. д,, около 80 р. за фунт. Если в среднем из фунта камней 
можно было отобрать около 10 каратов чистого огранеаыого материала, то себе- 
стоимость одного карата огрансниого камня по данным 1912 года определится 
в 6 — 8 рублей. Если эти подсчеты правильны, то доходность предприятия] не могла 
быть очень значительной. 

Цены на Уральский изумруд доходили до 200 — 300 р. за карат исключи- 
тельно чистых разностей, но для ходовых сортов мы имеем все градации, начи- 
ная с 2 — 4 рублей за карат. 

Подделки изумруда на Урале весьма часты я достигают исключительной 
артистичности. Наиболее грубые подделки заключаются в покрытий кристаллов 
зеленым лаком, который легко отскабливается ножом. Гораздо удачнее бывают 
поделки путем разрезываиия камня и окраски в яркий цвет плоскости разреза. 
Иногда в камне выдалбливалась пустота, которая заполнялась зеленым хромовым 
раствором. Последний тип Уральской фальсификации бывал настолько удачным," 
что вводил Б заблуждение даясе больших знатоков изумруда. При продаже камней 
на Урале обыкновенно продавцы (хита) держат их в мокрой тряпке и демонстри- 
руют камень в мокром виде для того, чтобы ярче выявить его прозрачность п 
блеск. В моих сінітаннлх по Ура.чу мне приходилось встречаться о хитникамп, 
которые раньше, чем показать камень, к.іала его в рот... 


Такова в общих чертах картина Уральского изумруда, она очень неполна и, 
просматривая длинный список литературы, приходятся лишь удивляться, как мало 
сделано для систематического изучения этого камня, сотни пудов которого уходили 
в Париж в запломбированных ящиках іг не подвергались осмотру опытными 
глазами минералога. Не говоря уже о самом месторожденап, геологическое и геохи- 
мическое обследование которого находятся в самом зачаточном состоянии, не могу 
не подчеркнуть отсутствия сколько-нибудь планомериого, чисто минералогического 
изучения этого камня, намеченного липіь в работе 3 е м я т ч е н с к о г о. Между тем 
несомненно, что будущее русского изумруда весьма велико, но это будущее будет 
за ним обеспечено лишь в случае детального и продуманного обследования как 
месторождений, так н самого камня, его техническйх и мпнера.іогпческйх свойств. 
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Рис. 8. 

Кристалл воробьевита из копи д. 
Саватеевой в Забайкалье (по 
рис. Е. Костылевой). 


Воробьевит (морганит), ростерит. 


Среди разностей берилла за последние годы рынок камней выдвинул один 
камень редкой красоты п приятного тона — это воробьевит, названный так в России 
в честь В. Воробьева, открывшего его в Липовских копях на Урале, или 
морганит, прозванный так в Америке знаменитым знатоком драгоценного камня 
К и п г’о м *). Открытие густо- розового воробьевита на Мадагаскаре сделало этот 
камень одним из интереснейших приобретений рынка последнего времена. 

Краснвыс розовые тона от вишневорозового до желтоваторозового или бес- 
цветного обусловлены особым составом этих бериллов, содержащих цезий. Этот 
состав очень резко проявляется и во внешней форме кристаллов, приобретающих 
короткостолбчатое (воробьевит) или совершенно пластинчатое строение (ростерит). 

На Урале минералы этой группы известны лишь в минералогически ценных, 
редкпх находках, не могущих иметь никакого практического значения; на 
Н. Мокруше встречаются мелкие гексагональные идастпночки прозрачного и 
светдорозового или очень светлофиолетового росторита;| в Лаповке, кггк минералоги- 
ческая редкость, попадаются бесцветные молочные трепщноватые кристаллы, почти 
совершенно дн шейные призмы, и, наконец, в росеыиях р. Санарви попадаются 
изредка пластинчатые, почти бесцветные кристаллы. Более интвррсны на Урале 
редчайшие большие кристаллы настоящего розового ила бесцветного воробьевита 
из копей ШайтанЕи; по их нам известно всего лишь два штуфа без точного 
обозиачеиия копей (Муз. Горн. Инст.) и несколько отдельных кристаллов в соб- 
рании П. Б а л а ш е в а (Геолог. Минер. Музей Акад. Наук) **). 

Совершенно иной характер имеют воробьевиты Забайкалья, где о них вскользь 
упоминал еще в рукописных записках Озерский*”): «маленькие прозрачные 
лимонно-желтые кристаллы по р. Ургучаи»; до сих пор турмалиновая копь у 
дер. ОаватеевоЁ на левом берегу р. Ургучаи осталась единственным месторождением 
этого красивого камня, вторично открытым в 1909 году С. Д. Кузнецовым. 


*) Сл. і’' о г с!, Атегіе. ^ои^п. Зс. 1910. XXX. 128. Ки п г. ІЬійет. XXXI. 81, 

**) На образцах колл. Балашова в ид а а нежная горивоитальная штриховка в рпз магических 
граней, включен де иголочек турмалина; одни образец подш лифов аы д обнаруживает слабую призадню, 
Возможпо, впрочем, что его описание относится к коротеньким гексагональным столбикам 
апатита, находимого и пустотах альбита этого мееторождепіш. 
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Кристаллы воробьевита встречаются здесь в месторождении цветного турма- 
лина и лепидолита в мощных пегматитах, довольно усиленно разрабатывавшихся 
в 1908 — 1912 годах читинскими ювелирами. Сначала на воробьевит не обращали 
внимания, но потом оказалось, что он попадается нередко, и его кристаллы, 
в виде Еороткостолбчатых, довольно силі.но разведенных ііризмочек, достигают 
2 — 3 сантиметров в диаметре. Цвет этого воробьевита был очень редко чисто 
розовым (подобно Мадагаскарскому), а чаще всего был связан с желтоваторозо- 
вым оттенком, который при огранке давал камню приятный золотистый тон. 
Камни в форме бриллиантов поражали своею красотою, по общее количество 
найденных кристаллов, по имеющимся у меня сведениям, не превышало 350 — 500. 
В настоящее время эта копь заброшена, отвалы ее сильно пересмотрены, и уже 
в 1915 году, не смотря на все мои старания, я не мог найти в них ни одного 
кристалла воробьевита. Между тем эта копь еще далеко не исчерпана, она лишь 
испорчена бесхозяйственным ведением дела и загромождением отвалов в самой копи. 
Несомненно, 'іто в будущем при правильной .оксплоатации она даст еще много 
прекрасных камней воробьевита, пе говоря о полихромпом и иризнрующем турма- 
лине, которым особенно богата (см. главу о турмалине). 

Кроме Ургучанской копи воробьевит до сих пор пнгде более в Забайка-дье 
не обнаружен. 
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ЛЗ. В. ХлоЕИЕ. ІИТНІ п его соединения. Матер, из. пропзв, сил России, П. 1916, 13 

(парагонешс Забайкалья). 



3 в н л а 3. 


Этот камень, удачно называемый иногда хруішком (благодаря своей исклю- 
чительно резко выраженной спайности), является драгоценным камнем раг ехсеііепсе, 
потому что соединяет в себе красоту окраски, ясность тона и чистоту с действи- 
тельной редкостью, заставляющей держать на учете каждый найденный в России 
камень. При сильном отекляяом блеске и очень резко выраженной (слишком 
сильной для огранки) спайности он обладает окраской разнообразного характера: 
синего, синевато-зеленого, желтовато-зеленого вплоть до совершенно бесцветного. 
Нередко встречается неравномерное зонарное окрашивание кристалла, при чем 
обычно головка окрашена в более густой тон, а основание желтоватое или 
совершенно бесцветное. Несмотря на разнообразие оттенков русские кристаллы по 
своему цвету довольно резко распадаются на 2 группы: зеленоватые со слабым 
синеватым, чаще рыжеватым оттенком светлой окраски и синевато -зеленые, 
нередко очень густого топа, большой красоты и очень сильной плеохроичностн 
В общем кристаллы первого сорта достигают большой величины и более вытянуты 
по вертикальной оси, приобретая сходство со светлыми бериллами. 

На мировом рынке для огранки употребляются исключительно красивые синие 
эвклазы Бразилии; русские же камни настолько редки и прямо единичны, что 
для ювелирного дела употреблялось лишь может быть 2—3 кристаллика, попавших 
к мало сведующпм гранильщикам в партиях кианитов или бериллов. Огромная 
научная ценность русских эвклазов*) заставляет резко протестовать против их 
огранки, дабы не повторить исторнп с русвкимп алмазами, в значительных коли- 
чествах истребленными огранкой гр. Шуваловыми и гр. И о л ъ е. Несмотря 
на эту редкость, у русских ювелиров иногда можно видеть «эвклазы», но обычно 
по иследовании они оказываются бериллами, смешение с которыми легко может 
произойти даже в крупных минералогических собраниях (наир. Горный Институт). 

Единственным русским месторождением эвклаза являются россыпи ‘Южного 
Урала, где он всіфечается среди тех замечательных Кочкарских песков, про- 


*) Насколько высоко цоаилась находка первых русских эвклазов, видно из восвомппаенй 
Кокшарова, возившего показывать кристаллы не только Г у с т а в у Р о з е, но даже баварской 
королевеі (Русская стариаа, 1890* II стр* 564, 570), 
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всхождвВЕе Боах до свх пор остается загадочным. Эвклаз был открыт здесь 
в 1858 году Н. Кокшаровым среди окатышеб кианатовых кристаллов из 
россыпей купца Бакакина и прежде всего в Еаменно-Павловском прписке 
вместе с розовыми топазами. Позднее он стал попадаться и в некоторых других 
приисках: і'ав красивый темно-зелевый кристалл, описанный Еремеевым из 
коллекции Москвина в 1888 году, был найден на глубине 2 аршин но 
р. Каменке в 7 в. выше ее впадения в Санарку между Каменно-Александровским 
и Каменно-Павловским приисками (на карте второго тома 140); кроме того отме- 
чались в качестве мест находок — Юльевский (151), Никольский и Еленинский 
(186) нрииски. Повидиыому, эвклазы наблюдались только но р. Каменке, и все 
литературные указания на Санарку вряд ли заслуживают доверия. Особый интерес 
представила находка в 1862 г. значительного кристалла, ионавшего позднее 
в колл. герц. Лейхтенбергского; этот гигантский кристалл был найден 
тоже в Бакакинских приисках и владельцами его в то время ценился в 3.000 р. 

Часть густо-синих кристаллов эвклаза долгое время смешивалась с киани- 
тами, на которые они весьма похожи по цвету и в партиях которых опытный 
глаз Кокшарова встретил пе|(вый кристалл эвклаза. В шестидесятых годах 
интерес к эвклазам был настолько велик, что Екатеринбургская гранильная фабрика 
посылала их добычи снещшлистов— чиновников для промывки партий 

кианита. 

Кристаллы русского авклаза частью сильно обтерты, окатаны, ц, потому, 
с поверхности матовы, частью ограничены очень резкими гранями, что заставляет 
думать о близости их коренного месторождения к тем россыпям, в которых они 
найдены. О коренных жилах в литературе высказывалось очені. много догадок, 
но вопрос о них до настоящего времени остается неразрешенным. Любопытно, 
однако, отметить, что эвклаз попадался вместе с розовыми топазами в глине, 
лежащей между доломитом и белыми каолиновыми жилами, которые прорезают сами 
россыпи и с которыми он, очевидно, генетически связан [3]. 

Общее количество найденных кристаллов весьма невелико; А р ц р у н и 
насчитывал в 1890 году в своей неопубликованной работе всего 13 кристаллов, *) 
с тех пор прибавилось не более того же количества, так что не будет ошибкой 
считать максимальное число найденных на Южном У рале кристаллов — 25; точный 
учет, однако, невозможен, ввиду того, что часть кристаллов пошла в огранку, 
часть криста.ілов но происхождению сомнительна и может быть лишь выдается 
за русские; так напр. неизвестно происхождение великоленного синезеденого эвклаза 
в частной колл. Зел иг мана в Коблентце (не куплен ли он был у К о к ш а- 
р о в а?). Во всяком случае кристаллы эвклаза на Урале настолько редка, что 
каждый имеет свою собственную историю, и нельзя не пожалеть, что затерялась 
рукопись А р ц р у н и, посвящепная монографическому оппсанию русского эвклаза. 


К Р о м ан о в о к и 11 насчитывал в І899 году-- 15 кристаллов. 


Несомненно, что эвклазы Урала, ценившиеся многими сотнями рублей еще 
до войны, не могут иметь какого-либо практического значения, как ограночный 
материал*), но за то их исключительное богатство формами и кристаллографи- 
ческое строение делают из них материал исключительной научной и музейной 
ценности. Но мере истощения Еочкарскнх россыпей и прекращения работ по 
р. Каменке эвклазы этих единственных в России месторождений приобретают все 
больший интерес и надо пожелать их возможно полного научного описания. 

В заключение привожу список главнейших известных по литературе кри- 
■сталлов русского эвклаза. 


Список известных эвклазов ІО. Урала. 

Автор и год описаніш. Цвет. 


Равмйры 
в саетяш. 


Место л год 
находки. 


1. Кокшаров, 1862, 186Э. 
Федоров, 1907. 

2. Еремеев, 1886, 1888. 
Федоров, 1907. 

3. Кулибин, 1879, 
Федоров, 1907. 


Светло-аеленый, 7, 3X2X1 Д Бакакинсв. 1862, 
совершенно чи- 
стый. 

Густой спновато- 1,6Х1»2ХОі9 Каменка - Аіѳ- 
зеленый. ксавдровск. рос- 

сыпь. 

Яочти бесцвѳт- 2,1X0, 8X0, 5 Каменка - Але- 
ны!, сильно ока- ксандровсв. рос- 

танвый. сынъ. 


Где хранится (прѳжн* 
влад.). 

Горн, нветйтут (К. Рома- 
новский в Миассе, герц 
Лейхтенбергскяй). 

Горн, институт (Мо- 
сквин в Златоусте), 

Горн. Ивститут. 


4 . Еремеев, 1893. 

Светло -зелено- 3,2Х1»ЗХ1р 
ватый. 

Каменка. 

Академия Наук 
(Е. 0. Романовский), 

5* В. Воробьев, 1903. 

Голубой и жел- 2,8Х1>^Х0,8 
товато-зѳлоный. 

Бакакияский. 

Академия Паук (До- 
нисов-Уральский), 

6. Гдішка, 1915- 

Светло-зе.ле 0 . 1,5X0, 9X0, 5 

Урал {?). 

Высш, женск. курсы 
в Петрограде, 

7. Катал, кол.т. П. Ко- 
чубеи. 

Снневато-зелѳ- НебольшоІ. 
ный, окатанный* 

Саяарка. 

Академия Наук. 

В. Кокшаров, 1888. 

Темно - синий, 1,5 

почти прозрачный. 

То же. 

(Кокшаров, **) Прйбы- 
лев). 

9, Миклашевский, 1861, 
Кокшаров, 1862. 

С темной голов- ЗХ 1,5 

кой, зеленовато- 
серый. 

Каменка. 

(Кокшаро в, Штрол ь- 
ман). 

ГО. Кокшаров, 1858, 

Темный, зеле- 1,6X0, 9X0, 5 
новато-епний. 

То же. 

То же 

11. То же. 

То же, 1ДХ1.0Х0.5 

То же. 

То же 

12. То же. 

Бодяио - про- 2, 4X1, 3X0, 7 
зрачный. 

То же. 

То же 

13, геггепег, 1873. 

Зеленоватый, — 

Сапарва. 

Е Германна (где?) 

14 А. Воробьев, 2913. 

Синевато - зе- 3,5X1, 5X0, 6 
левый. 

Каменка 

1900-1911. 

К, П. Козьминых Ега 
Урале. 

15. То же. 

С иневато-зеле- 1,8 X 1,2 ХО, 8 
ный, густой. 

1900-1911. 

Л. II. Прохорова. 
(Шихов в Екатерннб.) 


Очень высока дена и на бразяльский камень, количество которого нѳзначитѳ.іьно: так перед 
войной платили ва карат бразильского эвклаза 200 рублей и большей 

Экземпляры Кокшарова находятся в ВгііівЬ Мвзвдш в Лондоне. 





Автор и год описания. 

Цвет. Размеры 

^ В сантим. 

'\ІѲСТ0 и год 
находки. 

Где хранится ('прѳжн, 
влад.). 

16. То же. 

Слабо - голубо- 4,5Х1,4Х1|0 
вато-зелѳпый. 

. Припеки Про- 
тасова 1891. 

В. И. Липин в Екате- 
рпнбурге. 

17. То же. 

? Небольшой. 

Тоже 1911. 

К. П. Козьминых. 

18. То же. 

Светло-зелен. — 

— 

Музей Уральск. Общ. 
Люб. Ест. (Б. Липин). 

19. Еремеев, 1891. 

Голубовато - 30- 0,6X0, 5X0, 7 
левый. 

Еленинская 

россыпь. 

К. Кулибин. 

20. (При приемке кол- 

— — 

— 

Колл. 11. П. Балашсиа. 


лекции в 1919 г. не 
был найден). 


Кроме пвречислениых кристаллов известен один кристалл — густо-синий, пло- 
ский, небольшой, в коллекции Зел иг мана в Кобленце, и два кристалла отмеча- 
лись в коллекции Шпшковского в Миассе, но последние при покупке собрания 
в Академию Наук не были найдены*), С другой стороны интересно отметить, 
что в рукописи Арцруни, о которой говорит Ніпіге, в 90-х годах значилось 
известными 13 кристаллов, что более или менее сходится с моими данными, так 
как в моем списке до девяностых годов значатся известными 11 кристаллов. 


ЛИТЕРАТУРА. 

1. N. Кок8СІіаго\ѵ. Маіег. Міпегаі. Кизьіапсіз. 8рЪ. 1858. III. 97—138. 

2. К- Ыегтапп. Ѵогкоттеп ѵ. Еикіаз ат ІТгаІ. ВпП. 8ос. Хаіиг. Мозсои. 1858. XXXI. 93. 

3. Микіашевский. Геогност. заметна росс, по Санарке. Горн. Журн. 1861. ЛІ 1. 80 
(геоі. опиоанпѳ россыпей). 

4. x. Кок8СІіаго\ѵ. Маіег. Міпегаі. Киззі. 1862. IV. 51-53. 100 — 10; 1888. X. 225 
(крист.). 

5. N. К о к 8 с Ь а г о \ѵ. Виііеі. Асаё. Кивзіе. .1863. УІ. 414 (кристаллогр. описание). 

6. 2еггепег. 2еіі. 4. сіеиі. д. СгезеПзсЬ. ВегИп. 1873. ХХУ. 462 (кристаллогр.). 

7. С. Кулибин. Нов. вристал. русского эвклаза. Ѵегіі. Міпегаі. (ІезеІІзсЬ. 1879. XIV. 
147—149 (крістал.іогр.). 

8. А. Агггипі. Міпегаіо^. аиз 4. йапагка^еЬіеі. ЗПиип^зЬег. Ргеизз. Ака4. \Ѵі85еп8с1і. Вегііп. 
1886. ЫІ. 851—855 (парагенезис). 

9. П. Е р ѳ м о о в. Зап. Мин. Общ. 1886. ХХГІ. 338 (кристаллогр.). 

10. П. Е р е м е ѳ в. Описан, минер, іолотон. россыпей. Горе. Журн. 1887. III. 308 (парагенезис). 

11. П. Ер е м в ев. Новые формы в крист, русского эвклаза. Зап. Мин. Общ. 18^. ІУ. 844. 
(кристалл.). 

12. П. Еремеев. Зап. Мин. Общ. 1891. ХХУІІ. 451 (крист. Н. А. Кулибина). 


*) Кип 2 в своем обзоре драгоценных камней Урала [17] отмечает, что в 1889 году будто 
бы был найден большой синий кристалл, длиною в 7 сайт., ив которого был выгранен камень весом 
в 4 карата п стоимостью около 1.000 рублей. 

В архивных материалах б. кабинета его величества мною найдено пвтересноо укааание за 
1865 год, что кроме пяти эвклазов Кошкарова, два находились в руках полковника Рома- 
новского в Миассе (один ив них Лй 1 моего списка), а один осколок в коллекции генерал-майора 
Фельхнера. Бакова была оудьба втих образцов, мне неизвестно. В проспекте фир.\ш Кранца 
в Бонне (от 1 июля 1914 г.) сказано, что продавался кристалл русского эвклаза красивого голубого 
тона, величиной в 15X10 мм. и весом около 4 кар. Происхождение камня мне неизвестно. 


і8. А. Л§ш. Зап. Миі. Общ. 189Ь ХХТІІІ* 477 (общее олноанпе)* 

14. Лобавов. Зал. Ур* Общ* Люб. Ест. 1891. ХІІЬ 225 (кристалл. Липина). 

15. И* Е р е м ѳ е а* Зап. Мин. Общ* 189В. XXX. 493 (кристалл огр.}. 

16. А. А г г г а п і. Ненапечатанная рукопись о Санарке, см. Н і в ^ г е 1. с. 1897* II. 185. 

17. О. Р. Копи, А ігір Іо Киййіа.*, Лоогп. Ргавкііп ІвзШ. 1898. 8ері. (Санарка?). 

18. Н, В ы с о н к н й. Мсстор. золота Кочк. горн* системы. Труды Геол, Комит. 1900. ХШ. 195 
(парагеневвс, геол.). 

19. Б. Воробьев. Зап. Мин. Общ* 1903. ХЫ. 48-49 (кристалл отр.).’; 

20. >1 Федоров. Зап. Горн* Ийст. 1907, I. 220 (кристалл.)* 

21. А. Воробьев. З&Е. Ур. Общ. Лгоб. Ест. 1913* XXXII. Стр. 136. 

22. С* Г 1 н й к а. Зап* Общ. Люб. Ест, Екатеринб. ХХХТ. 1915. 23 (краткое крнвталлогр.). 



Рис. 9* 

Эвоаз из Бакакннских россыпей 
Юлшого Урала* 


Рис. 10. 

Топаз из Борщовочаого кряжа 
(по Кокшарову). 


Мало кто знает этот редкий камень, почти неизвестный на рынке драгоценных 
камней, но тем не менее вредставляюпіий несомненно декоративный интерес, — 
прозрачный, с очень нежным желтоватым или розоватым оттенком, сравнительно 
низкими коэффициентами преломления, и, потому, в огранке лишенный мягкости 
топаза и разнообразия берилла. Благодаря превосходному блеску он нередко 
выдается за «тяжеловес» (топаз) или даже за алмаз. До открытия знаменитых 
бразильских месторождений он не играл никакой роли на мировом рынке, так 
как единственным месторождением, дававшим годный для ограики материал, 
являлись Изумрудные копи на Урале. Огромные партии фенакита Бразилии*), 
скуплепные минералогической конторой в ЗКеневе, не дали ограночного материала, 
зато снабдили в изобилии все музеи красивыми друзами несколько желтоватого 
камня. Любопытно отметить, что цвет фенакитов весьма неустойчив- и нередко 
красиво окрашенный при добыче камень через несколько месяцев от действия 
солнечных лучей совершенно выцветает, подобно столь же непрочным винножелтым 
топазам Забайкалья (см. ниже). 

В России фепакцт известен только на Урале (в Изумрудных Копях п на 
Ильменских горах). 

Сравнительно мало значения имеют блестящие водянопрозрачные фенакпты 
Ильменских гор, где они встречаются ввиде плоских линзообразных криста.іликов 
с резкими блестящими гранями не свыше 4—5 миллиметров на амазонском 
камне (реже в бурой глине вместе с топазом). При промывке песков в области 
гранитогнейсовой полосы Ильменских гор фенакиты попадаются сотнями и продаются 
частью для коллекций, частью, но много реже, для огранки розами. В последнем 
слу^ они дают недурные, плоские, чистые, бесцветные камни незначителі.ной 
ве.’іичішы. 

Гораздо важнее месторождение Изумрудных копей, где фенакит открыт был 
в Сретенском прииске гр. Перовским и химически опре;іе.іен Норденшп ль- 
дом в 1833 г.; он попадался во вре.мя усиленных работ копей вплоть до 1862 г. 
в сравнительно больших количествах и давал гранильному рынку превосходный 
материал. 


*) Е, Н и 8 8 а к. СепігаІЫ. Г. Міпег. 1909. 268. 


Ввиду того, что этот камень встречался в разных копях всей Изумрудной 
полосы, привожу сведения о его нахождения, иачипая о северных приисков и 
кончая южной Красноболотской группой. 

1. «Самым богатым местом находок фенакитов был Марьинский, самый север- 
ный из нриисков, где, в 1834-ом году, на глубине 4 сажен вместо с александритами 
были найдены единственные по своему достоинству кристаллы винножелтого цвета, 
переходящего в розовый. В 1836-ом году здесь нашли целое гнездо фенакитов 
и один замечательный кристалл, а в продолжении 1837-го года найдено было еще 
богатейшее месторождение фенакитов в совершенно правильных чистых кристаллах, 
из коих лучшие были представлены в природном виде в б. Кабинете, другие 
же огранены при фабрике и доставили значительное количество редких по чистоте 
и цвету камней. Замечательно, что кристаллы фенакита встречались здесь гнез- 
дами, как бы насыпанные в массу слюдяного сланца и на пространстве 1 или 
ІѴ 2 аршин их попадалось чиб.іом до 20 и более, а между тем при дальнейшей 
разведке кругом сажен па 10 их не встречалось нисколько» [8]. 

2. Следующий прииск к югу — Троицкий или Старений давал также 
превосходные фенакяты^внеоте с апатитом и хря.зоберяллом, минералы приурочи- 
вались к СЛЮДИСТЫ.М сланцам п прорезывающим их каолпнизированным жилам 
пегматита, при чем иногда встречалась и в самом каолине. Старскне фенакиты 
считались лучшими по качеству. 

3. Токовской п Люблинский прииск. Небольшие фенакиты мзкого 
качества в с.іаяце. 

4. Орете пскпй прииск. Оченьредкне фенакиты п апатиты в слюд. сланце. 

5. /)стровскпй прииск. Мелкие фенакиты и хризобериллы. 

6. Красноболотскпй прииск. Мелкие гальки фенакита и апатита. 

Мы видим из этих данных, что фенакиты в больших количествах ветре - 

ча.т 0 сь лишь в синеватых слюдяных сланцах двух Северных приисков, в проти- 
воположность хризобериллу, приуроченному к южным. Она обычно сопровождались 
апатитом и плавкко .11 и вообще считались «предвестником появления изумрудов». 
Во время больших работ на копях, начиная с 1831 г. по 1862 год, фенакитов 
было добыто 5 пуд. 59 зо.і., из коих бы.іо приготовлено 11445 камней и искр. 



Рис. 11. 


Февакпт Изумрудных Кооей (I) и Ильменских гор (И). 



Во время разведок Миклашевского было дополнительно добыто 1 ф. 54 зол ; 
позднейшими арендаторами, работавшими главным образом на северных приисках, 
добывались весьма значительные количества, точные цифры которых, однако, 
остались неизвестными, ввиду коммерческой тайны арендовавших лиц и фирм. 
Во всяком случае, судя по Екатеринбургскому рынку, фенакиты попадались 
нередко о, вероятно, общее количество добытого камня на Изумрудных копях 
превосходит 10 — 12 пудов. 

Обычно фенакиты бесцветны, сероваты или окрашены в розоватый или 
желтоватый тон; однако, попадаются камни яркой желтой пли розовой окраски 
(цвет мадеры). Екатеринбургский гранильный рынок хорошо знает и ценит этот 
камень, беря за карат не менее 20 рублей, прп чем для красноватых фенакитов 
существуют лишь любительские цены. 

Самыми замечательными являются камни из колл. Кочубея в Мин. Музее 
Академии Наук, среди которых обращает на себя впимавие один мутный и некра- 
сивый кристалл ІѴ4 фунта весом. Кристаллы больших размеров встречаются 
нередко (до 6 фунтов), но в этом случае они трещиноваты, мутпы и не могут 
служить ограпочным материалом. По внешнему виду кристаллы фенакита обычно 
короткостолбчаты, несколько округлы и лишены ровных блестящих граней. Самым 
замечательным ограпочным камнем является камень в 2,2 сапт. в поперечнике, 
выставленный б. кабинетом е. величества на Парижской выставке в‘ 1876 г.; до 
отправки в Париж он обладал винножелтым цветом (цвет мадеры), но через 
2 месяца сделался совершенно бесцветным [ 9 ]. 

Вообще фенакит Изумрудных коней имеет несомненное будущее и при 
правильной эксплоатацші даст рынку красивый и нежный камень; необходимо, 
однако, обратить внимание и рабочих, и мастеров гранильщиков на его ценность, 
так как сходство его с кварцем настолько велико, что в обломках трудно отличить 
эти два минерала друг от друга и нередко при добыче он ошибочно сбрасывается 
в отвал. 
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V 


Топаз. 

Россия поистине может гордиться своими топазами, которые по красоте тона, 
чистоте воды и величине кристаллов занимают исключительное место среди топа- 
зов всего света. Общие условия горных разработок и всей гранильной промышленности 
в России не позволили им запять сколько-нибудь видное место в мировой тор- 
говле, для которой наибольшую важность представляют желтые илп светло-голубые 
топазы Бразилии, бесцветные или слабо окрашенные топазы Саксонии (Шне- 
кенштейн) и отчасти Японии и Австралии. Однако, по качеству русский топаз 
выделяется среди всех известных месторождений, причем красота нежно-голубого 
топаза Мурзинки, красновато -фиолетовый тон топазов Санарки и Каменки, 
наконец, винножелтая вода топазов Борщовочного— все это составляет гордость 
русских цветных камней. О них известно было еще в конце ХТІП века, а Г а іо и 
называл их «сибирским алмазом* — название, которое довольно широко применя- 
лось в эпоху Николая І-го в России. У»нас на Урале сибирский камень еде-іалоя 
предметом огранки лишь в конце восьмидесятых годов ХТП1 века, причем он гра- 
нился лишь в особых случаях и по своей игре вызывал сравнение с алмазом. 
Уже к этому времени относится его наи.мевоваиие тяжеловеса, которое и 
сейчас широко сохранилось на Урале и в Забайкалье в противовес 'ятопазу» или 
«тумпазу» *), как обозначается обычно горный хрусталь или дымчатый кварц. 
В эпоху усиленных разработок Урульгипских месторождений в первую половину 
19 века особенно ценплись красновато-желтые ка&ши цвета мадеры, которые, 
однако, подобно фенакиту, отличались непрочностью окраски, быстро теряя ее на 
свету, особенно на солнце. Кокшаров описывает ряд случаев, когда окраска 
пропадала в течение нескольких месяцев и. заменялась серовато-голубым некраси- 
вым тоном. В меньшей степени это же моншо говорить о голубых топазах, блед- 
неющих на солнце, во, повидимому, иногда восстаеавливаюпщх свой тон после 
лежания в темном месте. Если мы к этому же присоединим указание на своеоб- 
разную окраску Урульгинских кристаллов, в которых середина по плоскости у г вся 
окрашена в голубоватый, а концы кристаллов (концы оси х) окрашены в розо- 
вато-желтый тон, то мы увидим, какой гибкостью и неопределенностью отличаются 


") <Т О п а более редкое наименованігб камня в первой поаоване ХУШ См. представление' 
Шумахером в кунсткамеру «табаса» от ген. Де-Генвина. 
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тона окраски топазов, столь ошибочно связываеиых с примесями органических 
веществ. Повидимому, явление окраски топазов России связано с вопросами совершенно 
иного характера (скорее с ионным окрашиванием), на что указывает изменение 
ее при действии радиевых или ультрафиолетовых лучей. Наши фиолетовые кри- 
сталлы Каменских россыпей при слабом прокаливании теряют свою окраску, тогда 
как редкие желтые камни тех же месторождений при этом получают розовато- 
фиолетовый нежный топ. • • 

Топазы несомненно принадлежат к числу редких камней и лишь периодами 
попадали на русский рынок. Первый период относится к концу Екатери- 
нинского времени, когда копи Мурзинки (вернее копи Алабашки) и отчасти 
Ильменских гор давали богатейший материал водянопрозрачных камней и голубых 
сырцов. Уже к началу XIX века копи оказались исчерпанными, и в 1818 г. мы 
читаем у Вагнера, что топазов уже 1 5 лет больше не находят и что платят 
за штуфы полевого шпата с кристаллами тяжеловеса 2000 р. п больше, а за отдель- 
ные кристаллы по 1500 р. 

Второй период добычи топазов начался во второй половине тридцатых годов 
в связи с находками новых копей па Ильменских горах (Блюмовской и др.), а 
также открытием знаменитой Урульги, подарившей Россию трудно описываемым по 
красоте материалом. По и эти копи к концу пятидесятых годов были исчерпаны. 
Внові> оживй.шсь добычи в восьмидесятых годах, когда работались богатые копи 
около Южаковой, а усиленная добыча золота в Кочкарских россыпях давала 
фиолетовые топазы Каменки. * 

С тех пор новых крупных находок не дела.ііось. Отдельные партии получались 
с Ыокруши (в районе Алабашки), и вплоть до 1917 г. эта копь понемногу давала 
свой великолепный материал, поражающий то своей величиной (находки 1910 — 
1911 г. г.), то своим густым цветом п поразительной прозрачностью. Открытие 
новых камней в Монголии (1917) положило начало новому пёрподу в истории 
русского тяжеловеса, но насколько действительно оправдгіккісяіі' надежды на эти 
новые месторождения, покажет будущее. гні 

Топаз ценится на Урале очень высоко, и те времена, когда, как в девяностых 
годах, за карат синего камня платили по 2 руб., прошли, уступив место басно- 
словным ценам по 5 — 10 и 30 руб. за чистый и густоокрашенный материал. 

Одвако,| несомненно, что главное значение топазы России пме.ш не на миро- 
вом рынке камня или в ограночной промышленности, а в музейских собраниях, и 
подавляющее число штуфов п кристаллов этих камней осталось нетронутым руками 
гранильщиков и хранится в минералогических музеях. 

Месторождения топаза в России. 

Топаз по преимуществу связан с гранитными пегматитовыми жилами и с 
пневматолитическимп процессами в гранитах и, потому, заранее можно было-бы 
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наметать те области, в которых он мог бы быть в России встречен. Парагенетически 
он тесно связан с бериллом, однако, распространение последнего в России значи- 
тельно шире и, если нам неизвестно тоиазовых районов, лишенных берилла, то 
вое же мы знаем много таких иегматитовых областей, в которых обилен берилл, • 
а топаз отсутствует (напр. Алтай). Да и в пределах одного и того же района 
берилл (особенно его желтая разность) приурочен к более ранним процессам кри- 
сталлизации, тогда как топаз связан исключительно с чисто пневматолитической 
фазой всего процесса. 

Помимо богатейших областей Урала о Восточного Вабайкалья топаз встре- 
чается лишь спорадически и в немногих местах *). 

Б Финляндии топаз известен в мпаролитичесвнх пустотах раиакпвп Аланд- 
ских островов и в руднике Пвткзранта в Выборгской губ. — в обоих месторожде- 
ниях в ничтожных количествах. 

Топаз изредка в качестве минералогической редкости встречался в пегматитах 
Волыни и Киевской губ. и, хотя часть указаний (напр. на Каменный Брод Ра- 
домысльского уезда) согласно совершенно справедливому замечанию Ф е о ф и- 
лактова, должна быть отнесена к дымчато.му кварцу, тем не менее в других 
местах он обнаружен с полной несомненностью. 

В Ниевской губ. — в Городище по р. Ольшанке топаз винножелтого цвета 
величиной до 2-х сайт, был отмечен в граните на контакте его с лабрадором 
(Феофилактов), хотя исследования Л у ч и ц к о г о не иодтвердилп этой 
находки. 

Б Житомирском уезде Волынской губ. найден был большой кусок топаза 
в с. Краевщине на вспаханном иоле колонии Остронь. Половина его была бесцветна, 
другая — нежиоголубого тона. Нет оснований сомневаться в правйльноотн этой на- 
ходки, так как кусок был найден в поле вместе с дымчатыми кварцами и полевыми 
шпатами, т. е. в верхних частях разрушенной пегматитовой жилы. Однако, мощный 
слой наносов до сих пор не позволил сделать сериозных изысканий самой жилы, 
хотя это заслуживало бы затрат. 

Из других районов ші Крым, ни Кавказ, ни Туркестан не дают нам ука- 
заний на топаз; совершенно отсутствует он гг в Саянских хребтах, а таюке и на 
Алтае и лишь в области Саланра на берегу р. Мрассы близ Спасского прииска 
в Томской губ. Еремеев уггазывал на друзы в граните с буроваторозовым 
турмалином и бесцветным тоігазом. 

Никаких указаний на топазы не дают ни Север Сибири, ни ее восточные 

К старым литературным указааиям на нахождение топаза приходятсл относиться с большой 
о сторожка остью, так нак обычно под атим именем яодрашумовался кварц н сдымчатый тояаз»* 

Так, имеется указание на нахождение «топазов» в Каркаралинском уезде СоыицадатинскоЙ 
области, где была сделана заявка и добывались топазы (по всѳ& вероятности горные хрусталя): в 
восточной стороне г, Куу между логом ііркнык и оючеы Карачаловым, в 100 в, к В. от Каркара- 
лянска, а также в ур. Джаяавтас, в 80 в. к 3* от Каркаралииска, См, Э. А, К о в е р с к и й. О геодез. 
работах С и б. пути СП В , 5 1896, 27. 


окраины и, таким образом, единственными богатыми топазом районами России 
являются Урал и Восточное Забайкалье. 

Урал. 

Хотя Урал совершенно исключительно богат прекрасными топазами, тем не 
менее число известных месторождений значительно менее числа уральских место- 
рождений берилла, а именно: 

1. Мурзинский район (и Южакова). 

2. Линовка, Шайтанка. 

3. Изумрудые копи. 

4. Ильменские горы. 

5. Еочкарские россыпи по р. Санарке. 

Под большим вопросом стоят месторождения, указываемые Ч у п и н ы м в 1877 г., 
согласно которому аквамарин и тяжеловес будто бы встречались в горах 
Кобыльи — Ребра (па тракте из Кушвы в Серебрянский завод в Гороблагодатском 
округе); несомненно, что указание Ч у п и н а, подтвержденное опытным минера- 
логом Нейбергом, застав-ляет обратить внимание на эту область про новых 
изысканиях. Совершенно не дает указаний на топаз Адуй, тем более лишены его 
все кварцевые и аметистовые жилы и, таким образом, на Среднем Урале он оказы- 
вается приуроченным липіь к самой северной части Мурзпнской плопщдки. 

Мурзинка^ 

Трудно сказать, когда здесь был найден первый настояпіий топаз — тяжеловес. 
Все, что находилось в этом районе в первой половине ХТІІІ века, очевидно отно- 
сится к дымчатым кварцам .и, пдвидимому, лишь в восьмидесятых годах того же 
столетия на основании подмеченного рабочими более высокого удельного веса стали 
выделять настоящие топазы, сравнивать их с саксонскими и бразильскими. Если 
в 1786 году об этих топазах говорили еш,е осторожно, как о новинке, то уже 
в девяностых годах слава о «сибирском топазе» широко была разнесена по Европе, 
и Герм ап уже в 1891 году мог с гордостью писать об этом новом Уральском 
камне, отличающимся большим блеском и иногда по цвету похожим на аквамарин. 

Как было выше указано, копи, дававшпе топазы, в Мурзппском районе 
немногочисленны и вообще известны лишь в северной части, группируясь около 
Алабашкп, у самой Мурзинки и у дер. Южаковой-Корниловой*). В первом районе 
знамениты своими топазами копи р. Крутой (Л? 2, 3, 4)**), по особенно ряд 
богатейших копей по правому берегу Алабашки (Го-юдный Лог № 6, Тяжелове- 
сица № 7, Междудорожпца № 10 и, наконец, знаменитая Мокруша). Во втором 

♦) По типу к ним очень близки, но редки топазы из Окуловой ямы близ Шайтанки, см. ниже 
стр. 07. 

**) См. карту во втором томе. 
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районе мне известны топазы лишь из добыи Овчинникова в восьиидесятых 
годах по р. Кривой. Наконец, в Южаковском районе— в тех же годах с огром- 
ным успехом работалась богатейшая копь ^ 68 — Золотуха и в малом количестве 
давала топазы копь Л? 72 — Чернуха. Изредка попадалась в этом районе и «галя» 
тяжеловеса, находавшаяоя в Корниловой догу, изредка и в наносах р. Алабашки. 
Какие либо различия между камнями отдельных коией мне неизвестны, по, пови- 
диыому, кристаллы из ям око.ю дер. Южаковой несколько напоминают Ильменские 
и относятся главным образом к нижеописываемому типу второму. 

Кристаллы топаза Мурзинских копей поражают своею чистотою и тоном. 
Цвет пх обычпо голубоштый, изредка с зеленоватым или желтоватым оттенком, 
нередко камни совершенно бесцветны иля окрашены в слабо розовато-желтый тон. 
Обычно они совершенно прозрачны, но иногда попадаются в мутные экземпляры, 
трещиноватые іі со включениями; последний тип, однако, относится преимущественно 
к большим камеям. В противоположность Ильменским горам,, топазы здесь обычно 
приростают нижним концом к породе, благодаря чему очень редко двуконечны. 
От Ильменских они также отличаются и своими простыми кристаллографическими 
очертапиямп, меньшим богатством форм и, наконец, резко выражсііпымп явлениями 
растворения, сто.іь типичными особенно д.ія редких топазов окр. Шайтанки (см. 
стр. 97). 

С крпсталлографпческой точки зреияя Мурзинскяе топазы можно разбить на 
4 совершенно отдельных типа, детально описываемых в моей еще по опубликованной 
работе о топазах Мурзішкн: 

Тип I. С почти квадратным внешним обликом. Цвет обычно синеватый. 
Сильно развитой базопипакокд, почти квадратная прпзма 1 и сильно развитая дома — 
У — с другими более редкими и слабо развитыми формами. К этому типу относится 
большинство крупных по велпчппе криста.ілов. 

Тип И. Внешний облик — гексагонален, благодаря преобладанию призмы М, 
базопйнаковд сильно с’ужен рядами пирамид основного ряда. Этот тип богат гра- 
нями и иногда сходен с Илыиенскамп топазами. 

Тип Ш. До сих пор еще яе был описан— тпп как бы обсосанных кри- 
сталлов, нредставляіопціх формы растворения типа И. Криста ллпкя бесцветны, 
редко достигают длины 2 сайт., обычно прикреплены к породе боковыми гранями 
и нередко встречаются вместе с бериллами. 

Тип ХУ.— Тип, еще до сих пор не описанный; к нему относятся небольшие 
кристштлы не свыпіе 2 сайт., представляющие искажение типа 1-го путем сильного 
преобладания форм — у — взамен исчезающего базопииакоада. Бесцветные, реже голу- 
боватые кристаллы этого типа подучают характер как бы конвертов, сидят 
боковыми гранями и приурочены обычно к массе мелйокриоталлЕческого лепидо- 
лита, называемого в Мурзинке «кшіелкой» (как пена). 

Как выше указано, величина кристаллов Мурзиаского топаза весьма разно- 
образна, нри чем среди них известны и гиганты: так уже Кокшаров описывал 




Рис. 12. 
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Чертеж по Н. Кокшарову. 

1. Тип Мурзинских топазов с квадратным очертанием. 

II. Тип топазов Борщовочного кряжа. Минер. Музей Академии Ріаук. 

III. Тип топазов Шерловой горы в Забайкгілье. 

IV. Тип Ильменских топазов боченкообразного вида. 

V. Более сложный кристалл Борщовочного типа (Урульга). 


огромные кристаллы топазов из собрания Горного Института, весом до 14 фунтов, 
но с этими образцами нельзя сравнить тот гигантский кристалл, который был добыт 
зимой в 1910—11 г. на Мокруше и мною изучен в дер. Южаковой. Этот кри- 
сталл встречен был в гигаотской иустоте в кони С. X. Южакова и Хол- 
кина вместе с кристаллами дымчатого кварца, величиною до 12 вершк., и поле- 
вого шната в 1 арш. Сам кристалл при добыче был разбит рабочими па большое 
количество кусков, весящих вместе 1 пуд 28 фунт, п хорошо складывающихся в 
больш(Й1 кристалл типа І-го. Цвет его зеленоватосерый, он мало прозрачен и вообще 




о внешней стороны непривіекателен. Обломки нижней части кристалла утеряны, 
так что, очевидно, вес его превышал два пуда; в 1911 г. владелец камня 
С. Южаков ценил его в 4 тыс. руб., но в 1913 г. дешевле, чем за 10 тыс. руб., 
его не уступал. 

Красота, чистота и нежность тонов Мурзинских топазов не поддаются описанию: 
надо посетить богатейшее собрание Горного Института или Минералогическ. Музея 
Академии Наук, чтобы оценить эти перлы природы, с которыми не могут сравниться 
БИ одни камни в мире. 

Липовские копи и Шайтанка. 

Из ЛииоБских копей в качестве минералогической редкости известны отдельные 
зе.іеноватосйние кристаллы без ясеьіх очертаний в массе лепидолита и «скапо.іита». 
По характеру строения они напоминают «сырцы» Ильменских гор, встречены 
лишь в единичных криста.тлах, не имеющих никакого практического значения. 

Известны топазы и около Шайтанки, но только не в Моровских копях тур- 
малина, а исключительно в Окуловой яме, .іежащей в 1 версте к востоку от дер. 
Шайтанки и по своему типу вполне отвечающей копям Алабашка или Южаковой. 

Кристаллы этой копи вообще сходны с топазами более северных районов 
Мурзипской полосы, отличаются водянопрозрачностыо и развитием боковых дом, 
особенно — Г— что вместе с сильной раз’еденностью некоторых из них, составляет 
главные отличительные черты этих, в общем довольно редких, Шайтан ских топазов. 

Любопытно отметить, что южный район Мурзин ской области — турмалиновые 
ямы Шайтанки и берилловые копи Адуя — совершенно лишены топаза, и что в 
Изумрудных Копях он встречен .тишь в нескольких кристалликах. 


Изумрудные Копи. 

Впервые в 1900 г. был встречен впнноже.ітый топаз, неправильных очертаний 
до 3-х сайт, длины в Люблинском прииске [45]. После этого было сделано 
еще несколько отдельных находок, имеюпщх чисто минералогический и особенно 
генетический интерес, так как позволяют проводить ана.Догию между Изумрудными 
Конями п районом Мурзинки. Кристаллы не имели определенных кристаллографи- 
ческих граней и были обволокнуты слюдяным сланцем. 

Ильменские горы. 

Топазы открыты были здесь казаком Прутов ым еще в конце XVIII века 
при поисках Р а 3 д е р и ш и н а и с тех пор , составляли гордость Южного 
Урала; некоторые камни, бесцветные или слабо голубоватые, ценились до 3000 р., 
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а вес их достигал 10 фуптов. Однако, вообще для Ильменских гор в противополож- 
ность МурзинсЕим типичны маленькие камни, чаще не больше 1-го сант. длиною. 
По внешним признакам здесь можно различить два типа топазов: свободные кри- 
сталлики, сидящие на поверхности пустот и трещин, или же большие кристаллы, 
так называемые «сырцы», которые внедрены в массу жильного кварца. Встречаются 
они в жилах иреимуществепно широтного направления кварцевого гранита, богатого 
альбитом и амазонским камнем и прорезающего гнейсы Припльменской полосы. 

Гнезда, содержащие топаз, достигают одного аршина в диаметре п стенки их 
покрыты горным xрусталем^ слюдой и полевым шпатом. Полость гнезда заполнена 
либо белой, желтобелой или красноватой глиной, либо мягким салообразным 
веществом, в котором иногда лежат свободные кристаллы топаза. Как выше отме- 
чено, самые большие кристаллы относятся к типу сырцов и, благодаря своей 
трещиноватости, или даже рассыпчатости, не имеют никакого практического 
значения. Обычно они бесцветны, реже окрашены в светло-голубоватый цвет. 

Большая чистота, отсутствие трещин и бесцветность или слабая голубая 
вода позволяют гранить их в большом количестве для замены алмазов, с которы.чи 
они разделяют лишь блеск своих граней, но не игру или рассеяние света. 

Первые описания этих находок настолько характерны, что я привожу вы- 
держки пз донесеипй Лисенко за 1834 год: 

«Первоначальное открытие месторождений белого топаза пли тяжеловеса в 
дачах Миасского завода сделано в то время, когда производились Раздерпшіі- 
е ы м поиски цветных камней в местах, лежащих между Чебаркульскою крепостью 
II Миасским заводом. Открытие сие сделано казаком цомянутой крепости Пру- 
те в ы ы, отчего и самая копь получила название Прутовской. Не знаем, были ли 
добыты из сей копи тяжеловесы значительной велпчипы, но известно только то, 
что оных было добыто большое количество. 

Тяжеловесы заключаются обыкновенно в пустотах, представляя частью отдель- 
ные, частью на породе сидящпе кристаллы. Сии пустоты бывают наполнены желто- 
белым, на ощупь жирным веществом (по здешнему салом), которое твердеет па 
воздухе и, кажется, произошло из полевого шпата, кристаллы коего иногда в нем 
замечаются. Гнезда, заключавшие в себе огромные тяжеловесы в Кочевской яме, 
находились обыкновенно' в породе рухлой, будучи предшествуемы большими, по 
совершенно разрушенными кристаллами тяже.товеса. Самые большие из вайдешіых 
здесь тяжеловесов весили от 2 до 3, 5, 7, даже 9 фунтов. Они были цветов 
белых, желтых и голубых (редко), встречщшсь и союзные, т. е. такие, коих одна 
половина была белая, а другая — голубая. 

Если жильная порода мало содержит зеленого полевого шпата, делаясь, как 
здесь называют ее, пестряком,- то надежда к открытию тяяіеловесов совершенно 
исчезает, о самая жила вскоре после сего вык.іпніівается>. 

Однако уже в 1834 г., когда пясалнсь эти отроки, главные месторождения, 
знаменитые копи Прутовская, Кочевская и Трубеевская, были выработаны и уже 
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тогда, только перебирая старые отвалы, можно было кое-что найти. Период глав- 
нейших добыч относится к концу двадцатых годов, когда около 1824 г, 
Антон К о ч е в открыл копи, названные его пменем, и давшие богатый и пре- 
красный материал. Новый расцвет добычи, хотя п кратковременный, начался в 
1835 году в связи с открытием знаменитой Блюмовокой топазовой копи. 

Топазы в И.іьмепск0Х горах встречаются исключительно в пегматитовых 
жилах гранитогнейсовой полосы и сопровождаются бериллом, фенакитом, альбитом, 
амазонитом, дымчатым кварцем, малаконом, колумбитом и другими более редкими 
минералами. Б качестве частых включений, иногда закономерно расположенных, 
ириходится отметить иглы черного шерла *“). 

Количество копей, в которых встречался токаз очень велико, и любопытно 
привести список тех отдельных ям, в которых удавалось добывать этот ценный 
.материал. 

Все они группируются в следующие главнейшие районы: 

I. Область восточных копей — Лобачевских (81 — 88) **). 

II. Полоса копей вдоль Косой горы от Ильменского озера до бо.5Юта, начи- 
наясь на юге с Прутовской (84) у Чебаркульской дороги о кончая знаменитой 
Бліоиовской копью (50). 

III. Область северных отрогов Косой горы, имеющая гораздо меньшее значение 
и представленная немногими сильно разбросанными копями. 

Привожу список копей с топазом в порядке их номеров по карте Белян- 
кина, причем считаю необходимым отметить, что на карте Ильменских гор, при- 
ложенной ко второму тому, нанесены лишь г.шнейшие копи: 

Ле 27. Аквамарйновая конь С т р и ж е в а— плохие кристаллики. 

34. Копь без наименования — плохие крпста.мпки. 

35. Аквамариновая копь Романовского — п.юхие сырцы непро- 
зрачные. 

38. Топазовая копь С т р и ж е в а — небольшие прозрачные кристаллы. 

79. Аквамариновая копь Романовского —топазы до 1 вершка. 

81 — 83, 85, 86, 88 — Лобачевские копи, давшие с открытия 
в 1866 г. много сырцов и великолепных камней, 

87. Новая копь Мельникова —мелкие топазы. 

50. Бліомовская копь, открытая в 1835 г. — великолепные тоназы 
до 1 фунта весом. 

52. Топазовая копь Романовског о — хорошие мелкие криста.шкя. 

54. 1 Топазовая и аквамариновая копи Отрііжева — прекрасные 

5 5. 1 кристаллы до V'* Ф* исключительной чистоты. 

58. Аквамариновая копь Г а с б е р г а — больпіие, но плохие кристаллы. 


*) Подробное онисанже этих жил дается в главе об Ильменских горах во второ !к томе. 

**) Номера но карте Белянкина, ом. второй том. 



59. Топазофенакитовая копь Гасберга — чистые небольшие топазы. 

60. Точильная копь— превосходные топазы. 

61. Аквамариновая копь Гасберга с соседней № 62 пирофизали- 
товой — большие сырцы. 

69. Топазокриоліітовая копь и соседняя копь Грамм атчикова — 
небольшие топазы. 

70. Трубеевская копь. 

71. Кочевские копи, открытые около 1824 г. — великолепные топазы 
в большом количестве. 

74. Прутовская копь, первая копь, открытая в конце семидесятых годов 
XVIII века— мелкие топазы. 

89. Топазовая копь Романовского. 

96. Топазовая копь .1 и з е л я— хорошие крпста.мы. 

111. Первая копь на Косой горе. 


Кочкзрсние золотоносные россыпи. 

Розово-фиолетовые топазы реки Каменки составляют одну из наибольших досто- 
примечательностей Южного Урала, так как по красоте, густоте и разнообразию тонов 
с одной стороны и по чистоте и прозрачности с другой— этот камень заслуживает 
самого большого внимания. Первые его находки были сделаны еще в 1853 г. в 
знаменитых Бакакинскнх россыпях, особенно в Каменпо - Павловском прииске и в ^ 
меньшей степени на Ю.іьевском (15) и Прохоро-Ильпнском (170), причем в по- ; 
следнем, равно как и в Каменно-Павловском, наблюдались разрушенные верха ' 
кварцевых жил с топазами, хром-турмалином и хромовой слюдой; жилы эти про- [ 
ходили в доломите и известняке, а не в самом граните, как это раньше предпо- ! 
лагалось. Цвет топазов розовый до густо-красного пли фиолетового, изредка винно- ■ 
желтый пли почти бесцветный. Тон их исключительно приятный, к тому же они 
обладают большой прозрачностью и отсутствием включений. іі 

Любопытно отметить, что в общем кристаллы очень маю окатаны, образованы І- 
весьма б.іестящпми гранями и по своей форме п характеру совершенно напоминают ' 
впнножелтые топазы Бразилии. Величина их изредка достигает 4 сайт., а прозрач- [' 
ность иногда бывает столь же высокой, как у бесцветных топазов Ильменских гор. 

В главе о месторождениях Каменки и Санарки (том второй) мною будет под- 1 
робнее описана генетическая обстановка, в которой эти крпста.ілы встречены, но 
нельзя не отметить, что выдающаяся красота некоторых камней заставляет пожалеть 
о том, что общее количество кристаллов было не очень велико и что ныне с 
выработкой золота добыча этих камней почти совершенно прекратилась. і 

На рынке камня в Екатеринбурге одно время Каменские топазы назывались | 




«оренбургскими» и под этим именем продавались также светлые обожженные розо- 
ватые камни из Бразилии. 


Забайкалье. 

Повидииому, еще до открытия Мурзанских копей, топаз сделался известным 
в Забайкалье. По крайней мере месторождения Адун-Чолонга и Куку-Сер- 
кена сделались известны еще в 1723 г. и о них совершенно определенно говорили 
и Георги в 1775 г., и Паллас в 1773 г, Обратила-ли уже в это время 
внимание на топаз, или его смешивали с кварцем и глаз привлекал лишь голубой 
или зеленый берилл, на это ответить трудно*), но несомненно, что уже в конце 
восьмидесятых годов ХТШ~го столетия топаз сделался известным и стал точно 
описываться (Раігіп и Негтапп в 1791 г.). Интересно отметить, что уже 
в записках Карамышева, бывшего в Забайкалье в 1762 — 1769 г.г., упоми- 
нается тяжеловес на горе Тутхалтуй (очевидно Шерловая гора). 

Однако, главное внимание обратили на себя топазы не этого района, а Бор- 
щовочного кряжа, открытые много позднее (около 1831 г.) и давшие совершенно 
исключительный материал в 1838—1855 г.г. С этого времени течение р. Урульги, 
выходцами с которой были открыты топазы, сделалось знаменитым, и ошибочное 
название «урульгинских» стадо широко применяться к камням разных место- 
рождений Борщовочного кряжа. 

Топазы Борщовочного кряжа замечательны своими гигантскими размерами. 
Самый знаменитый образец Горного Института найден в 1840 г. в Дорогом Утесе, 
бл. Новотроицкой слободы и имеет 19 сант. в длину и 2І сает. в поперечнике, 
грязного, Бинножеоітого цвета; он весит 31 фунт 74 золотника, образован довольно 
несовершенно, покрыт весьма сложными фигурами раз’едания, просвечивает и 
является одним из первых топазов по своей величине, тем более, что представляет 
собою только лишь обломок криста.ііла. Второй, подобный же образец, найден там же 
около 1746 г., весит 26 ф., размер его поперечников 16 и 13 сант. Цвет неодно- 
родный, так как ннжняя часть белая, далее дымчатобурая, а головка полупро- 
зрачна и отличается плеохроизмом в недовожелтых и дымчатых тонах. 

Третий крупный кристалл добыт был в 1859 г. по р. Урульге и поднесен 
был Александру второму купцом Ы. Бутиным. Этот кристалл весил 25 ф. 
7 золотя., имел густой винно-желтый цвет, а длина его достигала 64 вершк. 

Открытие знаменитых месторождений по Урульге началась с нахождения 
-крупных кристаллов; так Г. Пермикин в своих рукописных заметках писал, 
что в 1839 г. крестьянин Сверкувов первый нашел в )тесе, стоящем при 
вершине правой Пешковой, — 2 кристалла, один в 24 фунта, а другой в 27 фунт., 


Впрочем Г м ѳ л н н в своем описании лутешествиа 1740—1743 года сравнивая некоторые кри- 
сталлы с шаекенштѳйнскимі^ из чего можно заключить, что помимо горного хрусталя он подметил п 
настоящий топаз* 


причем последний был чистой воды и продан за 1.000 руб. ассигнациями купцу 
Кандинскому. 

Однако, не одна величина кристаллов Забайкалья привлекает вниманпе лю- 
бителей камней, минералогов п ювелиров; для некоторых из них прпходптся 
отметить совершенно исключительную чистоту и прозрачность, а также глубину 
и приятность окраски. Чисто голубые кристаллы в этой области очень редкп, более 
обычны камни цвета мадеры от светлого винного до густого буровато-желтого, 
красивого, но весьма непрочного тона. Очень характерно для кристаллов Борщо- 
вочного кряжа зонарное окрашивание, при котором, если смотреть на камень по 
осп У, он кажется голубоватым, по оси X — розово-буроватым. Это явление 
обычно неправильно приписываемое плеохроизму, объясняется тем, что части кри- 
сталла поконцам оси X, окрашены в довольно густой винно-бурый тон, тогда как 
центральная часть кристалла бесцветна иди слабо-голубовата. Очень большое 
количество кристаллов Нерчпнских топазов сильно трещиновато, имеет много вклю- 
чений и, потому, не представляет практического значения; это особенно относится 
к богатейшим месторождениям Шерловой Горы, где встречаются головки кристаллов 
совершенно мо.іочного цвета— <коневьи зубы». 

Распространение топаза в Забайкалье довольно велико и подобно бершілу 
он приурочивается пли к типичным гранитным пегматитам (Борщовочный, Куку- 
Серкен), или к своеобразным кварцеватым породам типа грейзена (Шерловая 
Гора). И в том, и в другом случае топазы сопровождаются бериллами и плави- 
ковым шпатом, а в первом— еще турмалинами. 

Ниже я привожу список главнейшпх мест находок топазов в Забайкалье; как 
выше указано, топазы здесь приурочены к трем районам: Борщовочному (эти 
топазы обычно называются Урульгпнскими по имени р. Урульги, которую ошибочно 
называют в старых работах Урулюнгой), Куку-Серкену п г. Шерловой. Топазы 
первых двух месторождений весьма сходны между собой и по внешним признакам 
и кристаллографическим свойствам трудно отличимы друг от друга. В то время 
как кристаллы горы Шерловой обычно называют Адун-Чолонгскими и это название 
прочно утвердилось в литературе, все остальные камни как из Еуку-Серкена, так 
и из Борщовочного кряжа почему то считают Урульгой, приурочивая их только 
к течению этой реки. Такое наименование «Урульга» однако должно приниматься 
' с большими огранпченияііи, так как судя по данным большого знатока Забайкалья 
Титова, главные массы прекрасного камня шли вовсе не из самой Урульги, а 
из многочисленных других месторождений Борщовочного кряжа. 

Борщовочный кряж. 

Титов в письме к Кокшарову в 1855 г. т. е. в самый разгар 
добыч этого района, дал превосходную сводку главнейших топазовых копей, груп- 
пирующихся в 4-е более определенных района; 
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а) Б 20 верстах от устья р. Урудьгя, в горе Боец у р. Конги — светло- 
желтые кристаллы. 

б) В горе Семеновской, в верховьях пади Семеновой, впад. в Унду— непра- 
вильные, иногда совершенно прозрачные кристаллы густой винно-бурой окраски, 
частью бесцветные. В 2 верстах в горе Тулуе — бесцветные идеально-прозрачные 
кристаллы. 

в) В Кпбаревской горе' — ряд разработок, давших вышеописанные большие 
кристаллы и ‘расположенных на Упдинском склоне Борщовочного хребта, не- 
далеко от Ново-Троицких промыслов. Особенно— Дорогой Утес (Черемуховая гора), • 
Сухолесская гора с белым и желтыми топазами, Обусинская гора с голубоватыми 
кристаллами, г. Стрелка и Солонечная со светло-желтыми кристаллами. 

г) В районе Лесковой, в горах Борковской п Вороней (в 6 верст, на севере - 
. запад от Казаковского золотого припека) — бесцветные и желтые топазы. 

д) Пятым районом являются пегматитовые жилы у дер. Бянкиной ниже Нер- 
чинска, где тоже спорадически в в небольших количествах был встречен топаз 
ц берллд. 

Вообще камни Борщовочного хребта принадлежат к самым лучшим камияи 
в мире, причем наиболее прекрасный и .типичный тон их — желто-бурый или 
вннно- желтый. 

Хребет Соктуй"). 

Этот хребет, являющийся северо-восточным продолжеппем Адун-Чолонгской 
цепи тоже дает ряд месторождений, весьма бедных топазом, но все же интересных 
в генетическом отношении. Таковы ямы в верховьях р. Тоготуя и Бырки — у Мал. 
Соктуя с розовато -желтыми топазами. 

Повидииому, к этой же группе жил относится и описываемое Сущ инок пм 
волы|)рамитовое месторождение Тутхалтуйского Алтана в 15 верст, к северу от 
поселка Хада-Булак, где тоже был встречен топаз в небольших количествах. 

Интересно отметить, что в том и другом случае мы имеем дело о породами 
типа Шерловой Горы,— с пнев.чатолитическимп массами мелкого топаза, образующего 
силопшые скопления о каменным мозгом. , 

Невидимому, Соктуйский кряж обещает еще очень много • интересного: в 
1847 г. Портнягин откры.і здесь великолепный винножелтый топаз вместе 
’с дымчатым кварцем и полевым шпатом в друзах письменного гранита,' очень 
напоминавшего Шайтанку. Месторождение отмечалось прп верховии р. Сокутуя, 


*) См. карту во Егором томе. 
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в 40 в. от Шерловой горы, но точное место мне неизвестно, за ненахождением в 
архиве Екатеринбургской гранильной фабрики карт изследований ІІортпягина. 

Шердовая гора. 

Знаменитые топазы Шерловой горы, обычно называемой неправильно Адун- 
Чолонгом, с практической точки зрения мало ценны, хотя многие из них дости- 
гают 8 сант., но общий характер — трепщноватость, обилие включений, неясность 
окраски то голубовато-зеленой, то серовато желтой — не позволяет считать их за- 
служивающими внимания, и только изредка среди них попадаются камни, годные 
для огранки. Весьма вероятно, что огромное количество топазов и сама топазо- 
кварцевая порода могли бы быть с успехом применяемы в качестве шлифовального 
материала и было бы весьма желательным испробовать их в этом направлении. 

Подробное описание самого месторождение будет дано во И томе, здесь 
же отмечу, что наиболее типичными спутниками топаза являются: аквамарин, кварц 
дымчатый, плавиковый шпат и глинистое вещество, типа каменного мозга. Характерной 
чертой топазов г. Шерловой является их тесное сростание и проростапие вышеуказан- 
ными минералами и в противоположность топазам пегматитовых жил, они встре- 
чаются не по-одиночке, а целыми сплошными друзами на топазово - кварцевой 
породе. Детальные исследования Сущинского в 1914—16 гг. показали, что 
главное количество топаза встречается на седловине Шерловой горы, где он 
образует своеобразную топазовую породу, в форме прожилок около '/4 
мощностью в граните. 


Аду н-Ч о л о н г. 

Сами копи Адун-Чолонга лежат к юго-западу от Шерловой горы и более 
бедны топазом, чем последняя. Здесь он носит типичный характер топаза пегма- 
титов и залегает очень редкими отдельными красталлами среди полевых шпатов, 
турмалина, плавика и дымчатого кварца. 

К у к у-С е р к е н. 

Повидимому этот хребет, лежащий юго - западнее Адун - Чолонга, весьма 
богат драгоценными камнями; однако, отдаленность его от путей сообщения сде- 
лала его мало известным, благодаря чему сравнительно мало камней попало на 
рынок. Кокшаров говорит, что кристаллы топаза достигали иногда весьма зна- 
чительной величины, отличались простотой своих кристаллических форм, но часто 
были трещиноваты, мутны с грязноватой желтой окраской. 

По сообщению Титова здесь известны месторождения: Куку-Серкен — голубые, 
Нарын-Кундуй — винно-желтые и белые, Урту-Кундуй — голубые и бледно-желтые, 
Чиндагатай — винно-желтые, Уртуй-Ундур и Уртуй-Нагитуй — бесцветные топазы. 
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С внешней стороны отличие вх от Борщовочных затруднительно, хотя Титов 
.дает им следующую характеристиву: 

«Тяжеловесы попадаются неправильными массами, как бы налившимися в пу- 
стоты и неуспевшими скристаллизоваться, что происходит от множества чрезвы- 
чайно мелких, неправильных кристаллов, параллельно сросшихся, от чего масса 
топаза очень легко раскалывается по направлению сростков; цвета тяжеловеса: 
голубой, винно-желтый и белый; иногда соединяются и образуют союзные красивые 
экземпляры. Кристаллы более или менее правильные, чистой воды с блестящими 
поверхностями, но редко бывают большие. Винно-желтый и голубой тяжеловесы 
при огранении принимают высокую полировку и первый не уступает Бразиль- 
скому тяжеловесу; бесцветный же тяжеловес, хотя весьма редко, но, будучи 
огранен, иногда подходит к игре •!* брилліанта. Этих отличий нет нигде в других 
местах и, потому, топазы и аквамарины (Кукусыркееа легко отличаются от всех 
других». 
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23, И, Е р о м е е в. Зап. Мин. Общ. 1890, ХХУІ. 410 (Санарка). 

24, П, Еремеев. Зап, Мин* Общ. 1891* ХХѴ'ІІ* 439 (Мурзинка). 

25, Ь, ВотЬіссі. Метог. Ассай. Зе* Воіо^па. 1392 (V) II. 761 (Урал). 

26, М. Толстопятое. Топазы п включения в них хурмаіяна, Отд, изд. 1916, Петр. (Ильм.).^ 
дополнен, и изменен* по оставш, рукопнея статья из Вап. Мин* Общ. 1895, XXXIII. 289. 

27* А. К а р н о ж и ц к п Й. Зап. Мии. Общ. 1896. ХХХІУ* 107. (Мурздяка). 


*) Забайкалье в Урал, преимущественно Мурзішка. 
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28. А. Еакіѳ. Ргосеесі. ІІпіІ. 8іаі. Каііоп. Мизеищ. 1898. XXXI. 361—269 (главным образом 
Мурзинка). 

29. ЛѴ. С. Ье\ѵі8. Тгеаіізе о^ сгузіаііодг. СатЬг. 1899. 221—232 (Мурз.). 

30. Е. Федоров. Курс кристаллографии. СПБ. 1901. 274 (Ильм. горы). 

31. Е. Федоров. Зап. Акад. Наук. 1902 (5). 17. 93. 

32. V. О о 1 а 8 с Ь ш і (і г. 2ѳіі. I. Кгузіаіі. 1905. ХЬ. 377 (Нерч.). 

33. Ь. Кгуіапо\ѵ8ку. Каіаіоб 4. 8атга1ипб ѵ. КоізсЬиЬеу. ^Ѵіеп. 1908. 61— 64 (разы, мѳстор.) 

34. Е. Федоров. Зап. Горе. Инстит. 1908. I. 186 (Ильм. Мурз. Урульга, вытравление). 

35. К. $аЬоІ. Еіи(іе сгузІаПо^г. шіп. рё^^таШ. Оѳпёѵе. 1914. ТЬёзе. № 519 (Санарка). 

36. Е. Костылева. О формах раз‘ед. кристалл, топаза из Шайтанки на Урале. Иэв. Акад. 
Наук. 1917. 1415. (Шайтанка). 

37. А. Ферсман. Топазы Мурзинкп (кристаллогр. моногр.) в рукописи с полной лите- 
ратурой. 


Циркон (гиацинт). 


в ювелирном деле циркон известен уже давно, причем особенно ценим 
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сорта красно-бурого тона — гиацинты. Нередко для получения этого тона цирконы 
осторожно обжигают, превращая их в так называемый йіатапі; Ьгиі; это же самое 
обжигание производит иногда сама природа, подвергая кристаллы этого минерала 
действию высоких температур лавы (таковы, напрпмер, красивые цирконы .Іаа- 
херското озера в Германии). 

У нас в России цирконы, 
годные для огранки, известны 
только в Ильменских горах, где в 
полевошпатовых (не элеолитовых) 
жилах сиенитовой и гранито- 
гнейсовой полосы циркон встре- 
чается в значительных количествах, 
но обычно негоден для ювелирного 
дела. Наиболее ценными в этом 
отношении являются гиацинты в 
черных слюдах копи Блюма по 
дороге на озеро Мііассово; но и 
здесь прозрачные камни ■ встре- 
чаются лишь спорадически и на них не может быть основана какая-либо 
правильная промышлевность. Особенно красивым тоном отличаются маленькие, 
довольно прозрачные крнстал.5Пки, вполне годные для огранки; они обычно легко 
могут быть отобраны из больших партий простого циркона, шедшего еще в 
1915—1916 годах по 20 р. за пуд*). 

Обычно на ура.іьском рынке, как, впрочем, и в других странах, под име- 
нем гиацинта идут красивые буровато-кра-сные гранаты, и лишь очень редко про- 
даваемые гиацинты оказываются настоящими цирконами. К гранатам, вероятно, отно- 
сятся «гиацинты» из россыпей по р. ІІо.іожихе около Колташей на Среднем Урале. 



Рис. 13, Кристаллы циркона Илъменскик Гор, 


*} Уральский циркон в свонх чветых разностях, но некрасиво окрашвнвых, шг бы наЙтп 
широкое ириненепце в калвях для часов и длл других точных приборов. 

Интересно отметить, что и в восьмидесятых гогіах цепа на цир?:оа Мльменскнх гор держалась 
на месте около 50 к, за фунт, а заграницу оп шел во цене 2—2 р. 50 к, за фунт. 


Еще больше путаішцы в номенклатуре наблюдается в литературных ссылках, 
при чей в них нередко очені) трудно выяснить, что разумеется под именем гиа- 
цинта. Так на прим., указания на гиацинт в Нерчпнскнх горах, на Камчатке (на 
северном берегу Алксы, против устья р. Учасук) и в Финляндии- -остаются со- 
вершенно пепснятнымн "). 


Литература (главнейшая). 

1, К О к 3 сЬаг О Маі:, Міи. Еиззі. 1858* Ш* и5 в след. 

2. М. М 6 л ь а п Е о Б. Горн* Журн- 1882* I 87, 97, 98, 100. 

В* М* Мельников. Гора. Журн* 1888. ІГ 315—318 (о циркояе и слюде в Россдн), 

4. Д. Еремеев. О цпрконѳ Ильменских гор. Зап. Мин. Общ, 1895. ХХХШ, 429—442. 


*) Б Архиве б. Кабинета {дело" і'е 133, опись 483, карт, 6126) имеется нитересиое дело 
1887 г., в котором заводоуправление Верхисетской дачи сообщает о находке в Ю. 3. части в 12* м 
квартале на правой стороне озера Мелкого ('немного южнее ст, Исеть) в полево -шпатовых породах 
дпркона, сонровождаемого слюдой, «Диркоа бурого цвета, малопрозрачаыйі. Выло бы важно нровернть 
это указание. 
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г р а н а т — красный и желтый 


(Вениса, альмандин, пирон, гроссуляр). 

Красный гранат *) вообніе является драгоценным камнем большого историче- 



ского и культурного значения и во всех своих видоизменениях счптался одним 

-П ^ 17 — „ 






А л о п е у с [7] писал: «в древние времена их копали и крестьяне продавали их 
любителям за сходную цену; сии их шлифуют и носят в перстнях>. Более точ- 
ные сведения мы получили от Севергина, который описывает, на основании 
своих наблюдений 1805 года, вишневый гранат в ІѴ 2 верстах от Кпдельской 
церкви (в леву'ю сторону), в 46 верстах от Сердоболя: ' 

«особенно же внимания зас.!іужнвают Кндельские венпсы, называемые на 
месте Кпдель-Кивы, также Кидельскпм рубином, и находящиеся близ д. Кидель 
за Шуйдамским погостом, при северном конце Ладожского озера. Целые горы 
талькового сланца им преисполнены и даже на поверхности их, по снятии мха, 
видны гранаты, торчащие подобно гвоздевым шляпкам. Величина кристаллов в обык- 
новенный орех>. Академик Оз ер ецковск пй в своем «Путешествии по озерам 
Ладожскому и Онежескому» говорит, что малые ребята собирают пх на поле, когда 
крестьяне пашут землю и сохою вырывают их наружу, по гнездо их находится в 
тальковом камне, который начинается от селения не более, ііак на версту. «В 
разных местах, говорит он, видны наружи небольшие гранаты, спдяпціе в камнях, 
и добывать их нет никакой трудности, потому что камень не крепок и от молотка 
тотчас растрескивается. Наружные гранаты в камне по большей части мелки и с 
трещинами, но внутри попадаются осколки* нарочито крупные, цельные, прият- 
ного светло-вишневого цвета, которые можно употреб.іять на поделки». В Сердоболе 
Озерецковский видел перстень, сде.ііапный из местного граната, в котором 
темнокрасный цвет столь был чист, что камень казался почти прозрачным [3]. 
О возможности пустить этот камень в огранку писал и Соболевский: «аль- 
мандин бывает приятного синевато-малинового цвета и по своей прозрачности может 
принять грань» [9]. 

Очень богат альмандином и Кольский полуостров, особенно в районе Колы и 
Мурманска. Летом 1920 года мною были найдены в каменоломнях около самого 
Мурманска весьма красивые, чистые, хотя и светлые альмандины в гнейсе. 

Для черных траурных вещей мог бы найти применение черный меланпт из 
некоторых рудников Питкаранты, 


Юг России. 

Указания па гранаты в южной кристаллической полосе и в частности в Во- 
лынской губернии делались неоднократно, причем нередко по неведению с наход- 
ками граната связывались преувеличенные надежды па нахождение дорогих дра- 
гоценных камней *). Особенно богаты гранатами граниты по р. Тетереву, в частности 
на правом берегу его, ниже Житомира, на так называемом Кривом Броде, а также 
у .мест. Чуднова, по р, Еорчике и у Козелков. Нередко кристаллы этой местности 

*) Как пример таких преувеличенных надежд можно привести пелое дело пз архива Горного 
Департамента за 978-1832 года, когда помеяшк Херсонской губ. Д п к о в нашел и нрепроводвл 
начальстпу несколько галек граната, собственноручно ограненного на придуманном нк приборе. 



отличаются прозрачностью и нежностью вишневого тона и в этих случаях годны 
для огранки. 

У рал. 

Из многочисленных Уральских месторождений красных и бурокрасных гра- 
натов приходится выделить только два "); 

В южной части асбестовой полосы на С. от ст. Баженовой на Среднем Урале 
одно время попадались в большом количестве светлорозовые кристаллы, близкие 
к гессониту или спессартнну. Несмотря на трещиноватость, удавалось в Екате- 
ринбурге получать из них очень красивые розовато-желтые камни. Точные усло- 
вия нахождения их мне неизвестны. 

Второе месторождение — это красно-бурые гранаты (гессониты) Ахматовских 
копей в НазямсЕих горах на Южном Урале, откуда всем известны великолепные 
щетки блестящих кристаллов с диопсидом, везувианом, клинохлором и другими 
минералами. В 1810 годах их разрабатывал «гиттеяфервальтер> Мор, а позднее 
Барбот-де-Маряи, которым были открыты великолепные штуфы этого мине- 
рала, во преимущественно ценные для минералогических коллекций. В огранку 
камень шел очень мало, и мне неизвестны его' технические и художественные 
свойства в ювелирных изделиях. 

Галька альмандина и гессоеита нередко встречается в россыпях Урала и 
обычно, в случае буроватокрасных тонов, шла в огранку у кустарей под именем 
гиацинта. Такие камни мне приходилось видеть из россыпей Санарки на Южном 
Урале, п с р. Положихи и Борнилова Лога — на Среднем. 

Восточная Сибирь. 

Здесь приходится говорить о гроссуляре и альмандине. Гроссуляр, открытый 
Лаксманом в 1790 г., — известково-глиноземистая разность граната, названная 
так по своей окраске, имитирующей цвет крыжовника; встречается у устья реви 
Ахтарагды (прит. Вилюя), совместно с вилуитом и ахтарагдитои. Кристаллы 
гроссуляра, во множестве рассеянные среди породы и доходящие иногда до 9 сант. 
длины, отличаются порой высокой прозрачностью, позволяя в некоторых, правда 
редких, случаях гранить его. Интересно отметить, что он иногда использовался в 
качестве украшений местным якутским населением [6]. 

ЛльманЬип в коренном месторождении известен в нескольких пунктах Олек- 
минсБОй горной страны, а также попадается в многочисленных золотых россыпях 
Олекмо-Вятимской системы в форме прозрачных окатанных кристаллов и галек, 
иногда заслуживающих внимания с практической точки зрения. О них говорил 

*) Известные аіъмандинм г, Таганая на Южоом Ураде я красные гранаты (частью сБессартввы) 
дегиатитс^вых жаі Мурзинского района никакого дравтлческого значения иметь не могут. В 1831 г. 
Оыжа сделана иа Екат. гр. фабрике неудачная попытка гранить гранаты Златоуетовского округа. 
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еще Злобин, отмечая их значительную величину до 1 дюйма, а также Щукин, 
которому тунгусы приносила куски породы с ставролитами и трещиноватыми 
гранатами. К этому же району относятся указания Иыляева на хорошие 

альмандины по р. Маме. 

Из других весьма многочисленных указаний на гранаты Восточной Сибири 
отметим еще два следующих: Ііыляев говорит о годных для огранки альмандинах 
превосходного малинового цвета близ Кяхты, где они якобы встречаются вместе 
с крупными кристаллами полевого шпата. Указание это, согласно собранным 
- мною в Кяхте сведениям, неправильно. Второе указание касается довольно 
красявщ бурокрасных пиропов из изверженных пород района Урги и Внешней 
1 Моншпи. Об этом месторождении, лежащем вне пределов России, см. в томе 
втором, при описании камней Монголии ). 

Гораздо важнее значение русского граната, как шАШровальиот материала. 
В этом отношении нам приходится считаться с весьма крупными месторождениями, 
засл>™ающоми полного внимания с практической точки зрения. Насколько мне 
известно до сих пор не было сделано попыток добывать гранатовый песок в Рос- 
опи в б л™ количестве, за исключением кустарной промывки для этой цели 
наносов р. Ая, сделанных в 1913-1915 годах Я. И. Филотеем для нужд 
мраморной мастерской в д. Медведевке па Южном Урале. Однако, не только наши 
россыт заслуживают внимания в этом направлении; по аналогии с некоторыми 
месторождений Северной Америки при правильной и широкой технической поста- 
новке некоторые коренные породы, как например г. Тагаеая, могли-оы быть, веро- 
ятно, с пользой эксплоатируемы и дать высоко-ценный шлифовальный материал 
для нужд камнерезной п камнеобделывающей промышленности [10]. 

Из особенно обогащенных альмандином шоков приходится отметить пески, состо- 
ящие почти исключительно из титаномагнетита п граната на пооережье Белого Моря, 
особенно между дер. Солодкою и Ненокоцкою. Реже такие-же пески отмечаются 
па берегах Ладожского озера. Богатство гранатом шлихов и песков ^рала изве- 
стно уже давно, но особенное внимание следует обратить на россыии Сой.манов- 
ской долины в Выштымском Горном Округе и на россыпи Невьянского округа. 
Весьма возможно, что при правильном ведении добычи россыпного золота эфеля 
иог.ш-бы идти для отделения магнетита и граната. На это следует о ратить 
внимание не только на Урале, но во всех россыпях Сиоири, где иногда обмечается 
в шлихе несомненное обилие альмандина (напр. по р. Ноту в нисе ско ^ )• 

Из Сибирских месторождевий совершенно исключительного внимания заслуживает 
альмандиновый песок, покрывающий в большом количестве берега о-ва іьхона 
на Байкале, а также устья р. Слюдянки (Ю.-Восточное побережье Байкала) [4]. 


•) Для Туркестава А. Кар пи нови 3 отиечаі прозрачный густооврашенвыЗ алыіандиа 
Гиссарского хребта [11]^ ^ 
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Из коренных ыесторожденай приходится говорить отчасти о весьма бога- 
тых гранатом гранитных породах Волынской губернии в районе р. Тетерева, но 
главным образом, конечно, о хребтах Южного Урала, с их совершенно исклю- 
чительными богатствами трещиноватым и негодным в огранку гранатом: не 
только Таганай с темнобурыми и свстлоыалиновыми разностями, но и Еосотур и 
Уреньга, в ближайших окрестностях Златоуста, а также и Юрма. Отдельные вы- 
ходы слюдяного сланца настолько богаты крупными кристаллами граната, что 
вполне моглл-бы конкуррировать с теми американскими месторождениями, которые 
последнее время разрабатывались для этих целей. 
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Впервые в 1833 г, Г. Разумовской, большой любитель и знаток дра~ 
гоцйнвых камней, обратил внимание на возможность использования для огранка 
очень красивого только что открытого минерала — уваровита — хромового граната*). 
Хотя величина его кристаллов не превышает 2 — 3 м.м., а треідвноватость не 
дает ему полной прозрачности, тем не менее он несомненно имеет все шансы 
сделаться ценным ограночным материалом, если только будут открыты более- 
богатые месторождения. Однако, до настоящего времени мне известно лишь несколько 
отдельных попыток гранить маленькие додекаэдры этого красивого камня. 

Первое и самое богатое месторождение — Сарановский рудник — связано с хро- 
мистыми железняками и лежит в 12 в. на С. от Биссерского завода и в 6 вер. 
на запад от станции Биссер Горнозаводской ж. д., на самой границе Биссерской 
дачи бывш. Шуваловых и Пашийской дачи Голициных, так что разные части 
одной и той-же выработки принадлежали разным дачам. Уваровит в виде неболь- 
ших кристаллов покрывает трещины хромистого железняка, но кристаллики свыше 
1 м.м. составляют редкость. Несмотря на энергичную работу Сарановского место- 
рождения по добыче хромита, количество находимого уваровита остается ничтож- 
ным и идет главным образом в минералогические коллекции. 

Второе месторождение, открытое в 1904 г., находится , близ Билимбаевского 
завода на Среднем Урале, хотя в напоминает Виссерское, все-же отличается 
от него величиной и чистотой густозеленых кристаллов, заставляющих благодаря 
прозрачности очень высоко ценить их для рынка. К сожалению, до сих пор 
количество найденных кристаллов было ничтожно и шло в минералогические 
собрания. 

Наконец, известен еще целый ряд других месторождений уваровита в мел- 
ких кристалликах или даже в кристаллических пленках, но они никакого практиче- 
ского значения иметь не могут. 

Было-бы все-же неправильным не обращать внимания на этот минерал, 
в огранке представляющий первоклассный камень, способный конку ррировать р луч- 
шими изумрудами. 


*)Г. Разумовсввв. Теіиич. расаред. драгоценных камней. СПБ. 1833. (извл. нз Г а юн 
114—116. В. Воробьев. Заа. Мин. Общ. 1905. Х1ЛІ, орот. 53 (Билішб. Ллапаевсз.). 


Демантоид. 


Демантоид, по справедливости, должен считаться всвлючительно русским камнем 
и, хотя на русском и мировом рывке изделия из него ошибочно относят к хри- 
золиту, однако, с ювелирной точки зрения он должен рассматриваться как 
совершенно самостоятельный драгоценный камень с сиецифическими особенностями. 
Под именем хризолита известен он и в нашей ограночной промышленности, и этот 
неправильный термин настолько укоренился у уральских кустарей и ювелиров, что 
сейчас совершенно невозможно искоренить эту ошибку обозначения. 

Демантоид характеризуется золотистым, желтозеленым цветом, переходящим 
или в бурый или в ярко-зеленый. В неколорых случаях он приобретает тон изум- 
руда, но чаще отличается приятным золотисто-зеленым цветом, полной прозрач- 
ностью, большой игрой и блеском на плоскостях огранки особенно при искусст- 
венном освещении. Это иесомиенео первоклассный драгоценный камень, отрица- 
тельными сторонами которого яв.іяется некоторая мягкостыі хрупкость, не дающая 
ему прочности при носке, и главным образом незначительная величина кристаллов 
и зерен, заставляющая ограничиваться лишь камнями не свыше двух каратов, 
годными для колец я мелких ювелирных украшений. Некоторой помехой при 
огранке является раковистый излом и встречающиеся в Сысертском месторождения 
включения волоконец асбеста *). 

Первое время после открытия этого камня у Полдневой на Урале, он не 
входил в моду и не иолу чал широкого распространения; так в 70 годах нартия 
самых лучших зеленых, крупных н мелких демантоид ов в 300—400 каратов, 
в сыром виде, продавалась всего только за 5 — 10 рублей. Цена эта держалась, 
до 1887 года, но после Парижской выставки в 1899 году спрос на деиантоиды 
сильно возрос, в соответствии е чем поднялись и цены до 12— 15 руб. за карат, 
т. е., если в 80 годах за 300 — 400 каратов можно было уп^^атить 8 — 10 руб., 
то в 90 годах нужно было уплатить 4 — 5 тысяч рублей. Главными потребите- 
лями на все лучшие сорта (темно-зеленые) были: Париж, Лондон и Америка . По 


*) Лучшие граненные Еамнп на Полдневой лне Еэвестны в частном собрании Л. П, П ро^ 
хоровой в МосЕве. В 1391 году приезжавший т Америки знаменитый знаток драгоценных іам- 
аей К у н д скупил все имевшиеся на рынке демаэтоіды га 50 тыс* руб., котя швл порученію 
купить ва большую сумму- 


приблизительным данным, в год продавалось демавтоидов на 300.000 рублей, 
причем цена граненного камня за один карат хорошего сорта в 1910 году определя- 
лась в 40 рублей, лучших сортов — до 70 руб., а дешевых — около 5 р. 

Рынок настолько увеличился, что вскоре явилась потребность в расширении 
Полдневскпх добыч и началось использование демантоида п из второго, самого 
старого месторождения— Нпяше-Тагильского, хотя бьио известно, что из россыпей 
этого округа камни несколько уступали Полдневсквм по тону п блеску. 

Значительный спрос на демантоид, далеко неудовлетворявший многочисленные 
запросі% загранжгы, побудил ааводоуправ.ііения, как Сысертское, так и Тагильское 
добывать эти минералы хозяйственным способом, но в скором времени заводским 
управлениям пришлось отказаться от этого предприятия, потому что на их долго 
доставались камни более ниских сортов, а лучшие попадали в чужие руки; 
в виду этого добыча передана была частным предпринимателям, извлекшим из 
этого дела большие вьп’оды. 

Кустарная добыча демантоида не прекращалась и в последние годы тяже- 
лого кризиса кампедобывающей промышленности Урала, и можно с уверенностью 
сказать, что в годы перед войной демантоид и изумруд были главнейшими кам- 
нями Екатеринбургского гранильного рынка. 

Яесомненпо также н то, что будущее этого камня очень велико, так как 
Восток, столь ценяпщй зеленый драгоценный камень, является огромным рынком 
для него, п только отсутствием правильных торговых сношений с рынками Китая, 
Бирмы и Индии можно объяснить очень слабое распространение этого камня 
в ювелирных мастерских Востока. 

Интересно отметить, что, повиднмому, этот камень был известен еще в древ- 
ности, на что указывает находка Гемахера, нашедшего демантоид при раскоп- 
ках Экбатаеы (совр. Хамадана) совместно с золотом; вероятно, уже издавна цветной 
камень Урала через Решт проникал в область современной Персии *). 

Как выше указано, на Урале приходится иметь дело с двумя г.тавнейшяші 
месторождениями демантоида, приуроченными к централі.ноа полосе оливішо-змее- 
ввковых н пироксеновых пород Уральского хребта. Оба они имеют большое ком- 
мерческое значеніе, причем в Тагильском округе мы имеем дело лишь со вторич- 
ным месторождением в платиновых россыпях, а в Сысертском — сначала были 
открыты только россыпи, а возднее и коренное месторождение. К сожалению, и 
то и другое место геологически и минералогически почти не изучены, а между 
тем практическое значение этого камня настолько велико, а условия происхождения 
настолько ннтересны п своеобразны, что демантоид заслуживал бы детального 
монографического обследования. 


*) Может быть о демантопде говорил Плиний, отмеяал особые свойства ^скифского 
саіарагіа»* 
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Месторождения Сысертското округа 

Демантопд открыт был здесь в золотоносных россыпях в 1874 18(5 году 

п' связан был с золотыми приисками по реке Бобровкѳ (притоку Чусовой) в Хри- 
золитиом логу, в кварт. 126, в 10 верст, на Ю.-З. от станции Полдневой, кресть- 
янами этой деревни он бы.т открыт и ими разрабатывался, начиная о 1874 года 
кустарно до 1895 года, когда один из мастеров гранильного дела в Екатерин- 
бурге получил все россыпи в аренду, уплачивая заводоуправлению 2 руб. 50 к. 
за золотник хризолита. 

Недалеко от россыпей открыто было вскоре коренное месторождение; здесь деман^, 
тоид встречается вместе с деревянистым асбестом (метакситом) в трещинах серо- 
вато-зеленого змеевика, а также на крупно-зернистой дналлаговой породе. В 
первом случае он образует большие желваки, величиной до 6 сантим., окутанные 
пленками змеевикового асбеста и прорезанные неправильными трещинами, запол- 
ненными тем же веществом; во втором случае демантоид образует хорошо обра- 
зованные кристаллы, реже округ.іые зерна неправильной формы и сопровождается 
кристаллами и зернами магнетита и хромита. Цвет демантоида этого месторож- 
дения очень разнообразен — от свет.іозеленого до густых тонов изумрудного или 
грязнозеленого с бурым оттенком. 

Повидимому, мы здесь имеем дело с целым рядом месторождений, так как в 
нескольких верстах на юг от верховий Бобровки, уже в пределах Верхне-Уфа- 
лейской дачи, по реке М. Каркадину, тоже изредка встречаются в россыпях 
зерна демантоида. 

Месторождения Нижне-Тагильского округа. 

.Вдесь в платиновых россынях Норденпіильдом впервые были открыты 
зеленые зернышки, названеьрв им дечантоидом, и причислявшиеся долгое время 
к оливину. Они образуют отде, явные галечкі величиной от булавочной головки до 
горошины, сильно блестящие, различных оттенков от же.!ігого и бурого до изу- 
мрудно-зеленого и синевато-зеленого цвета. Часть зерен носит округлый, натечный 
характер, другая представляет ясно образованные кристаллы додекаэдра, реже 
трапецоэдра и других более редких кристаллических форм, і 

Россыпи расположены в верховьях р. Бобровки *) на вое гок от Черноисточен- 
ского пруда по линии железной дороги, идущей в Висимо-Шайтанс&нй завод; в 
виду бедности платиной и золотом россыпи по рр. М. и Б. Бобровке работались 
последнее время лишь для добычи <хризолита>. Коренное месторождение камней 
следует искать в Малой БобровДее, текущей в глубоких и крутых логах; деман- 


*) Б литературе отмечается еще Теляпскшй, около дер. Каменные Теляны [15], в золото 
носцык россыпях. 


тоиды не встречаются в яогах, связанных с дунитами, и появляются лишь там, 
где последние сменяются серыми змеевиками и нировсенитами; добывались они в 
шахтах глубиной до 7 арш. Насколько значительна была добыча в некоторые 
годы, видно из того, что по данный записной книги Воробьева, в 1904 г, 
здесь работало более 20 партий, по 10—30 рабочих в каждой. 
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Турмалин (шерл, рубеллит и др.). 


Турмалин благодаря разнообразию своих оттенков получил очень многочи- 
■сленные наименования, особенно его ярко окрашенные разности; однако, наиболее 
распространенное в общежитии название этого минерала — шерл. 

Б научной систематике последним именем называют только черные сорта непро- 
I зрачного турмалина, но у нас сейчас на Урале я особеігно в Забайкалье шерлом 
I или «ширлом» называют столбчатые кристаллы самых разнообразных минераль- 
ных видов: турмалина, берилла, роговой обманки, эпидота и т. д. 

В старой литературе это название шерла было особенно широко распростра- 
■^вево: «так называли прежде всякую каменную породу столбчатую, игольчатую, 
I либо звездчатую, вдоль струистую, светящуюся», т. е. ирозрачную— писал С е в е р- 
|гин в 1807 г. Еще интереснее об этом термине говорил в 1804 г. Гаюи: 
". «известно, сколь разнообразны те вещества, кои носят название шерла; казалось-бы, 
| что ученые условились объединить этим именем все те минералы, которым за- 
труднялись отвести определенное место в систематике». 

^ Наши розовые турмалины в литературе назывались также рубелли- 
том, даурнтом, апиром, сиберитом, красным шерлом, сибирским рубином п т, д. “*). 
^сдыо время благодаря обилию камня на Екатеринбургском рынке гранильщики 
прямо называли его «самоцветом». Само название «турмалин» совершенно неиз- 
вестно на Урале ни горнщкам, добывающим камень, ни граяильпщкам-кустарям; 
черный шерл в районе Мурзпнки часто называют «углем». 

Меньше названий имели наши зеленые или бурые сорта, ценившиеся гораздо 
менее, чем красный, о котором в конце ХѴ1П века говорили: «это самый дорогой 
камень Сибири» (Неггаапл, 1793). С практической точки зрения приходится 
говорить только о светлоокрашенных прозрачных турмалинах, так как черные по 
своему распространению вряд-ли заслуживают особого внимания, хотя могли бы 
иттн как довольно красивый траурный камень. Мне известны лишь частичные 
попытки огранки черных шерлов, столь обычных в пегматитовых жилах Урала, 
Алтая и Забайкалья. 


*) «Название сибернт я даурит кажутся шве непршгичЕьлмн, ибо во-первых Сибирь веіпка, 
а в Дауріш сего камня доселе нетэ— тан писал Сѳвергнн в 1807 г- Красный турмалин в конце 
ХѴШ вена с^яешівался с ЕрасяымЕ иглаин рутила, но Негпдапп пастаиваі на различии этих 
камеей, называя настоящий турмалин— «(іег еі^епйісііѳ ЗсЬбгІ обѳг КиЬіпзсЬогЬ. 


I 
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Что касается до цветного турмалина, то в огранке у русских кустарей и 
ювелиров известно пять сортов камня русского происхождения: 

а) Сплошной, зеленый, главным образом из Лішовскііх копей, бледного 
тона, однако, гораздо «жизненнее»- и с большим блеском, чем мертвые стеклянные 
камни Бразилии; его гранилось одно время (1900—1904) на Урале довольно 
много, иногда в качестве подделки светлого изумруда. На Урал в меньшей сте- 
пени проникал светло-зеленый, неоднородно окрашенный минерал из дер. Саватеевой 
в Забайкалье. 

б) Р о 3 о в ы й и красный т у р м а л п н. Красный турмалин Сарапулкп 
и Липовкн очень редок, камни его лишь изредка попадали на рынок. Зато светло- 
розовый очень широко гранп.іся после 1900 г., как в Екатеринбурге, поступая 
из Линовки, так и в Чите, куда свозился бледно-розовый материал из дер. Сава- 
теевой. 

в) ІІолихромпый. красивый, зе.!іено-розовый турма.ішн бледных тонов, 
иногда гранился в виде удлиненных камней с разноцветными концами. Для этп:^ 
дешевых камней шел преимущественно материал Лпповских копей, в меньшей 
степени Саватеевскнй. 

г) Бурый, буро-зеленый, темный сине-зеленый— шли в огранку 
лишь случайно п крайне редко, да и поступало их из месторождений очень мало. 
Шайтанка последние 75 .дет ничего пе давала, а по р. Кривой около Мурзппки 
камни попадались слишком темного цвета и не часто. 

д) Ирпзируіощпй зеленый турмалин исключительной красоты 
получался при правильной огранке кабошоном некоторых камней дер. Сава- 
теевой. Красивое буро-зеленое волокнистое строение их обусловливало красивый 
отблеск перпендикулярно к длинной оси кристаллов. Гранились они некоторыми 
ювелирами в Чите. 

Вобщем для турмалина приходится говорить о нижеследующих практически 
интересных мест'орождениях в России *): 

1. Район дер. Мурзинки (р. Кривая, Ыокруша)— сине-зеленый, темный. 

2. Дер. Сарапулка в Мурзинском районе на Среднем Урале — вишнево-крас- 
ный, с фиолетовым оттенком. 

3. Копи с. Липовского на Среднем Урале — полпхромный и впшневокрасный. 

4. Копи Шайтанки на Среднем Урале —красный, розовый, весьма часто 
желтый, темно-бурый, буро-зе.іеный. 

5. Верховье Ляйляка в Алайском хребте в Туркестане — светлый, поли- 
хромный зеленый. 


*) Вряд-лн заслуживают внимаоня другие месторождевпя светлоокрашенных турмалинов па 
Урале— зеленых хромовых в районе Пышмы (Березовска), зеленовато-синііх шерлов в корундовых 
месторождениях Нпжнеисетской и Сысертской дач, редких н небольишх по величине розовых, 
бурых и випножелтых турмалинов Сысертской дачи (Шту к еиберг. Изв. Геол. Ком. 1894 г. 
ХІУ, 55—56), прозрачных зеленых турмалинов Санарки и др. Небольшое гальки розового 
шерла отмечаются по р. Кунаре Верхнеетткой дачи. 


6. Копи по р. Ургучан, у дер. СаватеевоВ в Забайкалье —полпхромный,, 
зеленый, розовый. 

7. Другие копа Борщовочного хребта и Юго-Восточной части Забайка.іья — 
светлый, зеленый, розовый, поляхромиый. 

Несомненно, что наибольшую славу, и притом славу мировую, заслужили 
шер.ш Среднего Урала, и по красоте и по глубине их вишнево-краеіюго тона с ними 
не может сравниться ни одно месторождение в море. Прав был Д. Соколов, 
когда он писал в 1835 г,: «малиновый шерл по своему приятному оввевато-крас- 
ному цвету, по своей твердости и сильиому бдѳску, может стать наравне о перво- 
классаыіш дорогими камнями; а его великая редкость в природе приобрела еще 
то уважение, по которому он ценится дороже многих из них. Цена малинового 
шерла еще более возвышается от того, что он весьма редко бывает без трещин 
п ровного цвета. Долго Россия была единственной страной, в которой находился 
малиновый шерл, да и поныне, когда еие ископаемое открыто тііктке и в Америке, 
она может хва.гаться по крайней мере тем, что в ней оно найдено перБОнача.’іьно 
и в ней только попадается в таком количестве и таких качеств, что может быть 
употреблено на украшения.» Эти слова сохраняют свою справедливость и ныне. 
Днем при солнце в ограненной виде Сарапульский камень производит сильное 
впечатление, но достаточно зажечь сппчку или электрическую лампу, чтобы камень 
потерял всю свою живость и блеск. Это один из главнейших недостатков крас- 
ного турмалина, не позволяющий ему занять на рынке очень высокое место. 

Партии турмалина попадали на рынок лишь спорадически я в последнее 
время стали подмениваться привозным материалом (преимуществепно зеленым) из 
Бразилии (через Оберштейн-Идар)*). Особенно много удивительного материала 
принес конец ХУШ и начало XIX века, когда копи Сарапулки и отчасти Шайтанкк 
давали матераа.л, весьма цепиый. В 1849 г. превосходный материал, но не огра- 
ночиого характера, был найден близ Сарапулки. Потом добыча кампя стала падать 
и лишь вновь с 1900 г. оживилась, с одной стороны, благодаря открытию копей 
у с. Липовского, с другой— благодаря возобновлению эксилоатации копей в Забай- 
калье у дер. Саватеевой читвнскиии ювелирами. Однако, это время продолжалось 
недолго и последние 10 лет добыча турмалинов совершенно пала. Во всяком 
с.лу'чае хронология открытия отдельных месторождений окрашенных турмалинов 
следующая: 1787 Сарапулка, 1810 — 1815 Шайтанка-копи \Гора, 1830 Забай- 
калье, 1840-—1850 Борщовочный, 1899 — 1900 с. Лнповское, 1906 — 1910 
Саватеево. 

Правда, что история русских турмалинов начинается еще раньше; так 
в 1668 г. Дмитрий Ту.мапов говорил о красном шерле (?) и а.четиоте по' 
р. Нейве у Мариинского острога, однако, точные исторические сведения относятся 


*) Б деревне ЛІайтанігѳ один нреетьянігп предлагал мне в 1912 году нристалл зеленого бра* 
знльского гурмалнна, энергкнно выдавал его за Липовокий кристалл. 
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лишь к 1787 — 1789 г. По одной версии, красный шерл у Сарапулки открыл 
Хрпст. Иосса в 1787 г., но Герман приписывает открытие камня одному 
крестьянину этой деревни, который в 1789 г. продал свою находку продавцу 
камнями, от которого они попали к графу Головкину. Начиная с 1815 г. 
мы имеем сведения о работах на копях у Шайтанки, получивших название 
Моровских от исследовавшего их австрийского ученого, приглашенного на Екатерин- 
бургскую гранильную фабрику, Мора, и только самые последние годы XIX столетия 
подарили нас Липовкой. Менее ясно для меня открытие полихрояного турмалина 
в Забайкалье, и я не могу точно проследить, к каким годам относится начало 
их эксплоатации, вероятно, только к концу тридцатых п сороковым годам 
прошлого столетия. Во всяком случае, невидимому, в конце ХѴШ века они еще 
не были известны. Этими датами в общих чертах и определяются главные пе- 
риоды добычи камня в России. 

Что касается до цен на наши камни, то о них говорить очень трудно. 
В Западной Европе рыночная цена турмалина была очень невысокой, и они нередко 
покупались не на караты, а на фунты по 100 — 1.300 р. за фунт (красного 
камня); несколько иначе обстояло дело в России, так как Сарапулский 
рубеллит не имеет себе соперников и не может по цене сравниваться с камнями 
Раіа или Маіпѳ в Сев. Америке. Наши цены сильно варьируют в зависимости от 
чистоты И густоты камня, но в общем в 1895 — 1900 г. г., до открытия Ли- 
повки, за вставку из Сараііулского камня в 5 — 6 кар. платили 100 — 150 руб., 
а зеленый турмалин шел по 3 — 4 руб. за карат. Большая находка Лпповских 
копей одно время вызвала некоторое падение цен, и в период огромной спекуляции 
цены были на них грошевые, но уже в 1904 г. цены стали расти, и к последним 
годам перед войной хороший небольшой красный кристалл с головкою нельзя 
было иметь меньше чем за 25 — 50 руб. 

Столь-же высоки были цены на этот камень и в старое время, в тот период 
последних десятилетий ХѴШ века, когда Сибирский рубеллит являлся одним из 
наиболее ценившихся на западе камней. Л о тогдашним временам за него платили 
бешенные деньги: Герман пишет в 1791 году, что за сросток кристал.іов вели- 
чиной в ІѴг дюйма платили в Москве 200 — 300 рублей. 

Шерлы Урала шли не только на вставки и в кольца, малиновый шерл вместе 
с орлецом гранился в форме ягод малины и особенно княженики для пресспаиье. 
Одно время из темно-бурого турмалина готовили штастинки для поляризационных 
приборов. Полихромпые камни из нескольких резко очерченных слоев могли-бы 
идти для приготовления нежных камей, п еще в 1833 г. Разумовский обра- 
щал внимание художников на возможность употребляті. вместо оникса зонарио 
окрашенный шерл *). 

*) Любопытно отметить для уральских турмалинов способность при расколе разламываться по 
сферическим поверхностям, благодаря чему из кристалла турмалина иногда удается выбить блестяща! 
шарик довольно правильно! формы. 



1 


— 125 — 

1. Район Мурзинки. 

Северная часть Мурзинских копей в общем характеризуется черными кри- 
сталлами турмалина, хотя изредка в ее копях попадаются и очень красивые и 
прозрачные кристаллы темнозеленого или зеленоватосинего цвета. Особенно известны 
.этими шерлами копи по р. Кривой, немного выше Мурзипки, на левом берегу 
Нейвы. Здесь в восьмидесятых и девяностых годах во время больших работ 
С. Овчинникова попадался очень красивый дымчатосинвй или дымчато- 
фиолетовый прозрачный шерл с превосходным плеохроизмом. Вставки, вырезаппые 
перпендикулярно к вертикальной оси, обладали красивым синестальныы тоном, а 
вдоль но плоскости просвечивали фиолетовым цветом. Очень интересны камни 
добытые в 90-ых годах на Кривой, тем же Овчинниковым; они были дымчато- 
зеленого, дымчатоаметистового п днмчаторозового цвета, причем к одному концу 
совершенно переходили в черный, тогда как другой бш окрашен в нежворозовый. 
Большого значения эти камни на рынке иметь не могли, но они тем не менее 
очень характерны для всего северного района и достигали изредка нескольких 
сантиметров в длину. 

2, Шайтанка. 

V Обычно к Шайтанке в старых описаниях относят большинство светлоокра- 
шенных кристаллов, а имепно: кармивовокрасеые, розовые, красвоватофиолетовыс, 
сивеватофиолетовые, оливковозеленые, светлокоричневые и черные. Сюда же в старой 
лптсрату'ре относят и оолихромные ирнсталлы, противополагая их маливовокрасным, 
более или менее однородно окрашенным кристаллам Сарапулки. Действительно до 
1900 года нижеописываемые богатейшие копи Іиповки были совершенно не- 
известны, и главный камень цчѳтаого турмалина шел из копей, расположенных 
в 6 — 8 в. на юго-запад от дер. Шайтавкн, недалеко от берега р. Режа. Эти 
знаменитые копи Мора заложаны были в граните, богатом письменной разностью 
и проходящем в сильно разрушенвом оталькованио» змеевике. Они были известны 
Шайтанскик крестьянам еще до 1815 года, но точная разведка их была произве- 
дена лишь в этом году маркшейдером Мором; работа велась с перерывами до 
1820 года и дала огромное количество великолепного материала разных оттенков. 
Турмалин был Ботречеп здесь в письменном граните вместе с листами белой слюды 
фиолетового оттевва, листоватого, гребенчатого зедевоватого аШ)бита, зеленоватого 
кварца, редкого воробьевита и граната. Значительная часть кристаллов находлдась 
прямо в птине, заполнявшей пустоты в пегматите. Кристаллы турмалина достигали 
5 и более дюймов длины, иногда же встречались в виде волосков, переплетенных 
подобно сети, нередко имея шѳстоватое, но не радиальнолучистое отроение. «Иногда 
половину одаогй и того же кристалла составляет малиновый шерл, а другую — 
черный. Либо малиновый бывает таким же образом соединен с зеленым, либо 
сипим, и тогда производят весьма красивые дифроиты (двухцветные камни)» писал 
СоБОйов В 1825 году. Особенно ивтересны враснобурые кристаллы, верхние 
концы которых окрашены в аивножелтый цвет (каривтийских турмалинов), ниж- 


вне же в красиобурый или коричневый. Изредка еще присоединяется к ним на 
нижнем конце тонкий слой розового цвета. Такая же неоднородность окраски типична 
и для красных кристаллов, в которых густым тоіш окрашены наружные части, 
тогда как середина кристал.и плп бесцветна или окраяпена в слабврозовый цвет. 

Прозрачность кристаллов сильно варьирует от совершенно прозра«гаых до 
просвечивающих. 

Несомненно, наблюдается связь между цветом и кристаллической формоіЦ 
так, по указаниям Ауэрбаха, зеленые кристаллы обычно ограничены базопи- 
накоидом, красные имеют короткостолбчатый вид и ?есут на себе грани основного 
ромбоэдра, тогда как черные шер.ш более вытянуты с преобладанием призм пер- 
вого рода. 

Любопытно указание А. В. Николаева на нахождение розовых турма- 
линов, весьма сходных с Липовскимп, в 56 пли 57 кварталах Монетной Дачи 
(.Мостовского участка). Образцы минерала он видел в штуфах полевого шпата. 
Месторождение весьма вероятно и заслуживает поверки, так как явилось бы про- 
должением на юг Моровскігх копей. 

3. Дер. Сарапулка. 

Светлорозовые до кармпнокрасного цвета турмалины этого месторождения 
заслужили ьшровую с.іаву, как по глубине и однородности тона, так и по величине 
довольно чистых кристаллов (до 1 дюйма длиной). 

Для кристаллов этого знаменитого месторождения характерно присутствие 
кроме одного ромбоэдра еще другого, более острого, и частое весьма сильное раз- 
витие базоппнакоида. Знамениты д.ія Сарапулки радиально-лучистые розовые сростки 
большой красоты, причем концы кристаллов образуют как бы шаровую поверхность. 
Такие сростки очень редки п практического значения не имеют (см. Музей 
Горного Института, Московский Университет п частное собрание Е. Толсто- 
пятовой в Петрограде). В былые годы их ценили исключительно высоко, и 
«отсеки» шаров до 4 дюйм, стоили в 1825 г. не менее 5 тыс. руб. 

Цвет крпста.тлов дер. Сарапулки красный от светло-розового до карминово- 
красного, причем окрашивание обычно весьма равномерно и только изредка встре- 
чаются куски, содержащие в себе фиолетовые «зерна». По предположению Г. Розе 
в этих же копях встречались и темносиние камни. Ка.мнп попадались большой 
красоты, но в малых количествах п еще в 1825 г. Соколов с огорчением 
отмечал бедность этого месторождения и плохое его обследование: «пз него было 
добыто весьма мало сего ископаемого: оно долго составляло такой предмет, кото- 
ром}' любители минералов не могли довольно надивиться». 

Сарапулское месторождение действительно почти не разведано, коренное 
месторождение работалось' очень мало и неудачно; главные камни, особенно 
с 1810 г. попадались в глшшстой дресьве, покрывавшей месторождение, пли же 
в наносах, в рытвпнах, вымытых дождем, откуда их извлекали простым перети- 
ранием в руках. Открытие турмалинов произвело целую сенсацию в Европе после 
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первой статьи ЬЬѳгтіпа *) в 1790 г. Оно сделано было, повидимому, совершенно 
случайно крестьянами в 1787—1789 г. г. и сразу же обратило на себя внимание 
Екатеринбургских торговцев камеями. 

Превосходные штуфы этого минерала особенно хороши были в случайной 
находке <в гранитной дресьве» в 1849 году. Прекрасные кристаллы турмалина 
и по.іевого шпата кол.текцай Кочубея п Балашева, повидимому, относятся 
к этой добыче, не давшей, однако, огракочного материала и не оправдавшей на- 
дежд начатых казенных работ. 

Ныне это месторождение заброшено и забыто, и в старых завалившихся и 
заросших ямах в лесу, на правом берегу р. Амбаркп, трудно сейчас узнать 
некогда знаменитые копи всемирно известного камня. Лишь изредка в старых 
ствалах еще сейчас отыскиваются отдельные камни или «штуфы для коллекций». 

Кристаллы СарапулсЕого шерла сильно трещиноваты и, потому, образцы, 
совершенно лишенные трещин, почти не встречаются. Б огранке камни очень 
хороши, и даже присутствие трещинок по вертикальной оси не очень мешает им, 
так как вызывает иногда довольно красивый прпзпрующпй отблеск. По густоте 
и мягкости тона камней, ни одно месторождение в мире не может сравняться с 
Парапул сквм, п в будущем следовало бы обратить внимание на него а аодверг- 
нуть более детальной разведке. 

4. Сел. Липовское. 

Вот как описывает в своей заішсной книжке за 1904 г. В. Воробьев 
-это знаменитое месторождение: «первые турмалины нашла совершенно случайно 
на пашне (около 1899—1900 г.). Весть об этом разнеслась сейчас же по де- 
ревне, и со всех сторон начали собираться крестьяне. Первое время находили 
действительно огромное количество камней, положительно фунтами находили хоро- 
шие кристаллы. Цены им не знали, и первые партии расценивал Зобнпн 
который тут и нажил бо.чьшЕе деньги. Кроме турмалинов ничего не выбирали. 
Слюда, полевые шпаты, прекрасные очень своеобразные кварцы, напоминающие 
■свопы характером гальки *“*) (или бериллы с Адуя); этого ничего не бралось. Выби- 
рали только турмалины. Цены вначале были прямо грошевые. Теперь же (1904 г.) 
с каждым годом цены все более и бо.іее подымаются, и я вынес впечатление, что 
теперь турмалины ценятся крестьянами (конечно, не всегда) по таким цетаа, 
которые нельзя об'ясвнть даже тем, что он идет в шлифовку. Меня занял, нако- 
нец, вопрос, встречаются .ш лучшие кристаллы совершенно свободно лежапціми 
в середине жилы в той глинистой беловатой ыасое^ которая заполняет пустоты. 
Сказалось, что очень много кристаллов находятся свободными, но равным образом 
встречаются кристаллы н внутри больших скоплений слюды чудного сиреневого 

ЬЬ е г т і п а. Лоигпаі 4е Гёсоіе роІуІѳсЬоічпе. 1790, VI. р. 439. 

**) Известный продавец камней в д. Шайтанке, Василий Лёвпч; умер около 1914 года. 

Слово «галька» неточно, т^к как кварц в этом ыесторождевня имеет ларактор кристаллов 
с неправильными формами раз'едания. 



цвета и в той белой породе, которая столь типичпа для копей». В 1904 г, копі^ 
свльво обеднела, а вскоре была совершенно заброшена. 

Такова бесхптростная история открытая турмалинов; в главе о копях 
с. ЛиоовсЕОГо мною дается более полная геохимическая и мивералогоческая ха- 
рактеристика этого исключятельиого по богатству месторождения. 

Кристаллы Липоеских копей, поражают своей чистотой, прозрачностью и 
разнообразием окраски. 

Наиболее типичными цветамн в этом месторождении іівляются: розовый, кар- 
мивовокрасный, краснофиолетовый, малиновый, синееатофиолетовый, (наиболее редкий 
тон), оливковозеленый, золотистозеленый, светлокорпчневатый, черный, называю- 
щийся по местному «уголь», бесцветный (ахроит). 

Последовательность измеяеиия окраски иолихромных кристаллов может быть 
выражена по Воробьеву *) следующим образом (от середины к первферин): 

1) темнобурый, эеленоватожелтай, розовый, зеленовалгожелгый; 2) темный эеле- 
новатобурый, светлый, буроватый, розовый; 3) коричневый, розовый, желтый, 
розовый; 4) желггый, розовый, желтый; 5) розовый, зеленый, синий (по 
Драверту). 

Кристаллы турмалина либо одиночны, либо собраны в лучистые пли шесто- 
ватые группы, недостигающие, однако, никогда красоты н правильности шарообраз- 
ных сростков дер, Сарапулки. Величина кристаллов была весьма значительной и 
достигала 5 — 6 сайт, по длине оси, при 3 — 4 сайт, толщины. Кристаллы часто 
двуконечны, но грани их очень несовершенны, по свидетельству Воробьева, 
волнисты и дают очень скверные рефлексы при измерении на гониометре. 

«Светлозеленые турмалины с темноеиней окраской в горизонтальном поясе 
имеют короткостолбчатый вид и представляют всегда одну комбинацию: основпой 
ромбоэдр, тупейший ромбоэдр и базопинакоид. Турмалины с зеленобурой, желто- 
бурой и темнобурой окраской имеют тенденцию к образованию на конце острых 
ромбоэдров с весьма слабо развитым базопинакоидом. Но когда к бурому начинает 
примешиваться розовый цвет, площадь базопинакоида увеличивается и тем больше, 
чем интенсивнее проступает розовая краска; эта зависимость, доходя до извест- 
ного предела, затем пропадает» (Драверт). 

5. Туркестан. 

Совершенно особняком стоят указания на месторождения Туркестана. Так,. . 
еще в 1874 г. был доставлен И. Мушкетону кусочек малинового шерла с г. Шейх- 
Джейли (Султап-Уиз-Даг). И. Мушкетов не придал никакого значения этому « 
кусочку, но, когда позднее Барбот-де-Марни в том же горном хребте нашел ; 
берилл с альмандином, вспомнил об этом. Однако, ни та, ни другая находка не ^ 
повторились, и до сих пор, несмотря па много обстоятельных исследованлй па I 
Султан-Унз-Даге, они остались совершенной загадкой. 


*) По образцам нескольких тысяч кристаллов Академического Собрания. 
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' Иной характер носят указания на Алайский хребет, где в верховьях р. Ляйляк 
в моренах леднпка И. А. Преображенский нашел вместе о бериллами, лепи- 
долитом, розовым кварцем и письменным гранитом кристаллы зеленого турмалина, 
частью полихромной окраски, переходяншй в бесцветный с одной стороны и в 
черный с другой. Месторождения совершенно не разведаны, но заслуживают пол- 
ного внимания тем более, что тянутся далеко на восток по трудно доступным 
вершинам Алайского хребта (см. берилл стр. 58). 

6. Месторождения Забайкалья. 

В старой литературе обычно описываются пестрые камни турмалина без 
более точного указания местности. При этом отмечается их значительная величина 
(до 12 фун. весом), непрозрачность и строение из параллельных сростков с оконча- 
нием ввнде неровной друзовидной грани ложного базопинакоида. Еюскостп ромбоедров 
не отмечаются в литературе, но всегда указывается полихромность с грязнорозовым 
одним — и оливковозе-іеиоватым другим концом камня, 

Ауэрбах в 1868 г. к такому описанию «восточео- сибирских турма.іинов» 
присоединяет и список главнейших месторождений: по р. Урульге, в Соктуйоком 
кряже, Б Адун-Чолонге, близ дер. Завитиой и т, д. Действительно, это описание 
довольно точно передает характер главных и типичных камней Борщовочного кряжа 
и, если к нему присоединить еще яркозеленые турмалины Алтанганского района, 
то этим в общем будет исчерпана характеристика главнейших типов Забайкаль- 
ских турмалинов. 

Среди отдельных месторождении, в сущности, внимания заслуживает лишь 
знаменитое Ургучанское, на северном склоне Борщовочного кряжа. Очень близки 
к нему п, очевидно, о ним генетически связаны два других бедных и мало- 
важных месторождения, уже лежащих на Уединских склонах хребта — Лесковское 
и Кибиревское. Кроме них в,Борщовочном хребте мы имеем еще 2 указания 
на месторождения цеетных турмалинов, одно на востоке, другое на западе, в 
двух в сущности крайних точках полосы пегматитовых жил с драгоценными камнями: 
одно у по с. Завитвнского у слияивя Ингоды и Оно на, другое по р. Кур-Кура 
между Нерчинском и Сретенском, но по правому берегу Шилки. Оба месторож- 
денпя не заслуживают внимания. 

Вне Борщовочного хребта цветной турмалин известен лишь спорадический 
большого значения, поводимому, не имеет. Правда, в Музее Горного Института 
отмечается огромный штуф до 11 фунтов весом светлого полпхромного турмалина 
из Соктуйского кряжа (на сев.-вост. от Адун-Чолоега), но вряд ли правильно 
указание на этот горный кряж, характеризующийся несколько иныя типом пег- 
матитовых образований. По архивным данным этот штуф добыт был Портня- 
гиным 1847 году у дер. Саватеевой, причем ошибочное 'отнесение образца к 
Соктую могло получаться благодаря тому, что одновременно с разработкой Ургу- 
чаеской копи им работалась на тяжеловесы копь на Соктуе, Б старой литературе 
отмечается красный турмалин в верховьях Унды, в вершине р. Аленгуя— низких 
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технических качеств, трещиноватого строения, негодный в огранку. Генетически 
это месторождение, лежащее далеко от Борщовочного хребта, очень интересно, но 
точное место разрабатывавшейся одно время копи мне неизвестно. Титов 
отмечает только черные шерлы у устья Аленгуя, при впадении его слева в У иду, 
но ничего не говорит о красном турмалине. Наконец, третье и последнее место- 
рождение цветного турмалина отмечается очень близко от Цаган-Олуя (Алтан- 
гаптского караула) и, повидимому, заслуживает большого внимания. Здесь Титов 
указывает 5 отдельных жил на горе Кадае Второй с совершенно прозрачными 
турмалинами бледноіеленого цвета. По мнению новейших исследователей эти место- 
рождения по чистоте и цвету турмалина заслуживают большого внимания и, 
повидимому, еще не исчерпаны. Насколько богат турмалинами этот район, видно 
из того, что в пятидесятых годах прошлого столетия здесь было найдено богатое 
гнездо турмалинов совершенно случайно на глубине 2 арш. при разрытии бурята- 
ми тарбаганьей поры. 

Совсем иной характер носят месторождения Борщовочного кряжа, где 
полихромный и прозрачный турмалин, как и в других месторождениях, связан 
с литиевой слюдой (лепидолитом), светлыми бериллами и воробьевитами и относится 
Б пневматолитической стадии пегматитовых процессов. Для жил цветного турмалина 
в этих случаях типично отсутствие топаза, обилие альбита и слабое развитие 
настоящих пегматитов с еврейским камнем. Вместе с тем для всех Забайкаль- 
’ских месторождений с цветным турмалином типична связь с контактами. 

Само известное Ургучанское месторождение лежит по р. Ургучану в 2 в. 
от д. Саватеевой и приблизительно в 6 в. от течения Шилки. На невысовом 
холмике левых склонов реки, на подогом склоне, среди мелкого негустого леса, 
расположена сама копь, давшая огромное количество красивого, хотя и светло- 
окрашенного камня. Огромные запасы позволяли очень легко разрабатывать жилу 
открытыми работами, отсутствие воды допускало углубление работ, а довольно 
крутой склон не вызывал необходимости в какой-либо откатке пустой породы. 

Работалась эта копь много раз в первой половине XIX века и особенно уси- 
ленно, начиная с конца девяностых годов, когда она эксплоатировалась читинскими 
ювелирами, откупившими право на ея разработку у казаков д. Саватеевой, на 
землях которых она лежит. 

Турмалин здесь обладает очень красивыми, разнообразными тонами, как это видно из описания, 
составленного по Титову: сздѳсь известны в вершине горы: турмалин зеленый, малпвовыЗ и 
бдеднорозовый, переходящий в солоненножелтый и белый цвет; породою им служат жилы письменного 
гранита, идущие в мелкозернистом граните, со спутниками: раухтопазом, полевым шпатом, альбитом 
тальком, (? очевидно неверно), лепидолитом, серебристою слюдою и черным шерлом. 

Малиновый шерл встречается: 1) в кристаллах редко прозрачных, переходящих в бурожелтый, 
зеленоватожелтый, бледножѳдтый цвет и на оконечностях в золотистый прозрачный, и 2) лучистый в 
лепидолите с альбитом, раухтопазом и черным шерлом. 

Свѳтлозеленый турмалин небольшими кристаллами в желтоватой тальковой глине с черным 
шерлом, серебристою слюдою или раухтопазом, редко прозрачен, но более просвечивает в краях, 
часто обливает только черный шерл тонкою скорлупою и на оконечностях его кристаллизуется. 
Дымчатозеленый или бурозеленый турмалин отдельными кристаллами или с черным шерлом, в который 




■он весьма ^іасто переходит^ или с малиновым, В первом случае довольно црозрачѳи при густоте его 
цвета, во втором совѳршѳкво не проарачея. При этом часто попадаются: черный шѳрд, переходящий 
в зеленый, малиновый ж оканчивающийся желтым^ в кварце и других крепких породах, трещиноватый, 
рыхлый и легко разбивающийся; малиновый шерл шѳстоватого сложения, покрытый альбитом; белый 
турмалин, игольчатыми кристачіламж вросший в кварц, встречается редко. Как белый турмалин, так 
и малиновый лучистый высоко ценятся* Иногда стобчатыѳ отдельности альбита, в которых бывает 
заключен малоновый шерл, оказываются совершенно пустыми н только окращениыми его цветом. 
Более чистые и прозрачные отдельные кристаллы турмалинов, как и других цветных камней, встреч 
чаются преимущественно в гнездах, менее чистые и союзные— в жилах», 

к этому описанию мало что приходится прибавить, необходимо только до- 
полнить приводимый Титовым список минералов указанием на воробьевит и 
апатит, а также указать на сильную раз'еденность кристаллов турмалина, при- 
водящую к тому, что в иных образцах альбита остаются лишь отдельные частицы 
этого камня. В общем, как и -для других менее важных месторождений Забайкалья, 
приходится отмечать параллельное строение из вытянутых шеетоватых индиви- 
дуумов, благодаря чему некоторые образцы в шлифовке приобретают красоту 
призирующих камней. 

В 1847 году цветная партия Портвягпна здесь добыла «штуфы в этом роде 
может быть неслыханные и единственные во всем мире в 8, 10 и 12 ф. весом». 

Е сожалению, в последнее время месторождение совершенно запу'щено: 
неправильное ведение горных работ и нагромождение отвалов стали затруднять 
дальнейшую добычу камня и месторождение перестало зксплоатироваться. Между 
тем такое отношение к богатейшей копи, тронутой лишь в верхних частях, со- 
вершенно неправильно и незаслуженно и требует к себе внимания со стороны' 
заинтересованных кругов. 

Иного мнения, повидимому, приходится быть относительно других районов 
Забайкалья, где в совершенно аналогичных условиях встречается цветной турмалин 
-совместно с лепидолитом. 

Выше по р. Ургучану, в 10 в. от д. Саватеевой, на очень крутом правом 
склоне боковой пади, впадающей в долину, разрабатывался подземными работами 
розовый и крас!Шй турмалин. Несколько верст всего отделяют эту копь от копей 
на южных склонах Борщовочного кряжа, в верховьях р. Кибиревой, впадающей 
в р. Унду. Здесь в Содонечной горе добывался, по преимуществу в россыпях, 
черный, зеленый, розовый и малиновый шерл. Однако, высоких технических ка- 
честв он не обнаруживал. 

Далее на восток, в Борщовочном хребте прозрачный турмалин известен в 
жилах области дер. Лесковой: в Борковской горе отмечаіся дымчатый зеленый 
турмалин и особенно на Вороньей горе, где вместе с лепидолитом встречался чер- 
ный шерл, покрытый тонкой корой зеленого турмалина я сильно трещиноватый 
малиновый шерл, лучистого или шестоватого строения в плотном кварце и ноле- 
вом шпате. 

Самым восточным пунктом являются жилы на правом берегу Шалки по 
р. Кур-Кура, между Нерчинском и Сретенском, где отмечался зеленый шерл с 
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бледно-зеленым аквамарином. С другой стороны самым западным — необходимо 
признать район р. Завитной. Здесь на левом берегу Онона, недалеко от впадения 
в Ингоду речки Завитной (сел. Завитинское), еще в 1833 году отмечались 
Злобиным пегматитовые жилы с лепидолитом плп зеленым и розовым турмалином, 
а в некоторых архивных данных им указывался еще оловянный камень, волчец (?) и 
гранат. Кристаллы турмалина отличались заостренными формами, но вообще были 
плохо образованы, малопрозрачны, сильно трещиноваты и практического значения 
не имели. 


Такова характеристика русского турма.іина. Ныне приходится только жалеть об 
этом удивительном камне, составившим славу Сарапулкп и Шайтанкп своим 
вишневым цветом, и хочется надеяться, что точные разведки и поиски вновь дадут 
русскому и мировому рынку этот каіГень редкой красоты в лучах солнца. 
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Опал (благородный, огненный, молочный). ПолуОПВЛ. ГидрофЭН 

Гиалит. 


Вся эта группа водного кремнезема весьма разнообразна по своим внешним 
признакам и по своему применению в .юве.ііирном и поделочном де.іе. Наиболь- 
шее значение, конечно, принадлежит благородному опалу, разности которого бы- 
вают очень хороши, особенно в тех ценных переходах в огненные сорта, где опа- 
ловая игра сочетается с кирнично-красным тоном камня. Венгрия *), Мексика и 
Австралия подарили нас великолепными камнями, очень ценившимися в разные 
времена**), но тем не менее обладающими рядом недостатков, особенно ма-юй 
прочностью при носке, вследствие частичной потери воды п игры. Может быть 
с этим связано распространенное в последнее время мнение об этом камне, как 
приносящем несчастье. 

Благородный опал идет на мелкие изделия в огранке кабошонам и, подобна 
бирюзе, последнее время ста.! иногда граниться вместе с породой (особенно е 
темной породой из Австралии), благодаря чему получаются красивые вставки 
темного цвета с игристыми жилками. 

Гораздо менее ценится молочный, восковой опал, прозрачный, как слеза, 
гиалит и, наконец, гидрофан. Особое значение имеют деревянистые опалы, вернее 
говоря, настоящие окремнелые стволы дерева, поделочная ценность которых может 
быть высокой, но которые по своему составу обычно ближе к халцедону, где 
они и будут рассмотрены. 

Южно-русская кристаллическая полоса. 

Южно-русская кристаллическая полоса дает довольно много месторождений 
различных видов опала и в частности меняющего свою прозрачность гидрофана 
и благородного. Повидимому, в начале XIX столетия были даже попытки частич- 
ной разработки некоторых местороа^дений, всегда связанных с своеобразной свет- 
лой породой— пелпканитошми или опаловыми гранитами ***). На них должно быть 

*) При ознакомлении со старой литературой, особенно литературой о драгоценных камнях 
Востока, надо иметь в виду, что венгерский опал продавался в Константинополь и уже оттуда 
проникал на рынки Европы под именем восточного опала, опала из Аравии, Цейлона и т. д. 

**) У нас в России мода на опал была в начале пятидесятых годов прошлого столетия. 

***) Встречается изредка и в песчаниках, но в ничтожных количествах. 
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обращено внимание и в будущем тем более, что распространение последних 
известно на огромном протяжении Волынской,, Киевской, Подольской, Херсонской 
и даже Харьковской и Екатеринославской губ. Быдо-бы ошийюй не обратить 
более серьезного внимания на всю эту область; если даже не удастся найти здесь 
достаточных количеств благородного опала, то все же огромные запасы молочных 
п восковых опалов смогут дать великолепный материал не только для кустарпой 
промышленности *). Образование опала со сплошным пропитыванием пород является 
вопросом большого научного интереса тем более, что наиболее детальными иссле- 
дователями этого района отмечается исключительная подвижность Кремнезема еще 
в настоящее время. 

Во^лынская губ. Опа.ш мало распространены. Отмечаются в Житомир- 
ском уезде по р. Тетереву (дер. Коростышева, ныне Киевская губ.) — Р а з у м о в- 
скнй. 

Киевская губ. В литературе приводится длинный список месторожде- 
ний, особенно в Бердичевском уезде, в Таллалае и Мехержинцах Волошоквх, 
и в Липовецком, — в о. Андрусове, 

а) Бердичевский уезд — ^Глуховцы. 

«В пеликанитах, выходящих к реке в деревне, можно встретить тонкие в 
2 — 6 м/м прожилки опала разного цвета. В пеликанитовых холмах, находящихся 
в лесу, прожилки опала достигают 1 и 2 сайт, мощности. Большей частью 
опалы бывают белымп или желтымп. Прозрачность их различная: обыкновенно 
встречаются полу опалы, лишь слабо просвечивающие, весьма блестящие, часто 
белые, имеющие вид фарфора или фаянса; красноватые опалы, большею частью, 
бывают прозрачными, желтые — мутными и непрозрачными >. 

Встречаются также п молочные опалы, в свежем состоянии прозрачные, но 
потом мутнеющие и от воды опять делающиееся прозрачными - (гидрофаны). Д.ія 
прозрачных опалов характерно, что они почти постоянно разбиты на целые си- 
стемы трещин, которые придают им некоторую игру [14]. Любопытно также 
отметить, что обычно опалы отделяются от самого гранита черной пленкой мар- 
ганцевых окислов, иногда проникающих в самую массу опала. 

б) Вердич. уезд — Дубовые Махаринцы (Охаринцы). Прожолкп опала. 

в) Бердичевский уезд — Немиринцы л Ширмовка, 

«Очень характерно для пеликанитов Немиринец обилие опала. Особенно его 
много около пруда, но он встречается іі в самой породе. Наряду с обычным 
полуопалом, непрозрачным п беловато-желтым, встречается и совершенно прозрач- 
ный красноватый (огненный опал) а почти бесцветный, молочный опал. Большие 
куски опала попадаются редко, здесь (также и в Ширмовке) пришлось наблюдать 
растрескивающиеся на мелкие части корочки опала, которые находятся на по- 

*) Ивтересно отлетать, что среди бус киявеского вервода, изученных мною в Киевском худо- 

жественво-иромышлеявом Ыуаее5 имеется десколько бусинок и шаряков аз молочного опала я из 
делкаанята, богатого опалом. 




верхности пеликанитов. Белый, совершенно прозрачный опал напоминает опал, 
который называют гиалитом (вероятно, его можно с нпм идентифицировать)», 
(Гинзбург). В Ширмовке наряду с опалом гиалитового характера встречается 
непрозрачный, желтый и белый полуопал, напоминающий собою деревянистый опал. 

г) Бердичевский уезд — Таллалай, одно из самых богатых месторождений. 

<Особенно интересна в Таллалае < Опаловая гора» около Заречья, у усадьбы 

крестьянина Колпака. «Опаловая гора» представляет собою сильно дезинтегриро- 
ванный гранит. Опа сплошь изрезана многочисленными жилами опала мощностью 
от 1 до 10 сайт. Опал, в кусках разной величины, вываливается из разрушен- 
ной породы п собирается у оспованпя горы, где протекает небольшая реченка, 
в виде элювиальной россыпи вместе с песком, образовавшимся из разрушенного 
пеликанита. Здесь я встретил наиболее чистые опалы из всех тех, которые видел 
в этом районе. Опалы бывают здесь разных цветов — от белого до огненного, темно- 
красного. Бе.іые опалы бывают молочными и слабо прозрачными: непрозрачные раз- 
ности полуопалов (фарфорового' характера) достигают мощности 4 сант. и больше, 
они мягче прозрачных,' Ьцалов (их тв. около 4); последние, в особенности красно- 
желтые опалы, обладают наибольшею твердостью (около 5); часто красно-желтые 
опалы имеют зальбапды белого полуопала; встречаются также непрозрачные раз- 
ности желтого цвета. Изредка попадаются небольшие образцы опалов с полосатым 
строением и даже мелкими ритмическими кольцами. Иногда замечается расстекловы- 
вание опалов, особенно зальбандов. Особенно интересны конкреции железистого 
полуопала, которые встречаются в верхних горизонтах горы іі образуют здесь 
целые жилы до 10 сант. мощностью» (Гинзбург). 

д) Бердичевский уезд— Мехержпнцы Во.іошские, где в каменоломнях в 1>/2 в. 
от селения, по мнению Феофилактова, наблюдаются опалы высоких техни- 
ческих качеств, «Обыкновенный опал (гидрофан) и редко встречающийся благо- 
родный опал находятся в обоих видоизменениях обыкновенно в виде тонких жилок, 
или правильнее, тонких, с поверхности угловатых пластинок, толпщною от 
нескольких линий до 1 дюйма. Гораздо реже обыкновенный опал находится отдель- 
ными зернами среди зерен пеликанита, кварца и слюды» [7]. 

ж) Липовецкий уезд — сел. Андрусово. Гинзбург пишет об этом замечатель- 
ном месторождении следующее: 

«Что особенно для этого пеликанита интересно, это обилие зерен прозрачного 
опала в основной массе породы: порода прямо пропитана им; кроме того очень 
свежий опал находится в прожилках мощностью до 3 — 5 сант.; опал пересекает 
здесь как пеликапит, так и слабо разложенные полевые шпаты; местами порода 
сильно раздроблена, причем образовавшиеся пустоты заполнены все опалом; здесь 
я не заметил растрескивающихся опа-лов. Лучшие как по своей чистоте, так и 
по игре опалы из виденных мною в этом районе встречаются после Таллалая 
в Андрусове (в поле, за мостиком)», 

з ) Звенигородский уезд, сел. Еркп— то.істые примазка опала. 
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Херсонская губ. Имеется старое указание на нахождение опала у 
дер. Шаедыревки по р. Синюхе Ольвиоіюльского уезда [3] и у Бобрішна на 
юг от Елисаветграда (Кульшин, Скальковский). Другое указание, приводимое 
Г р и щ и н с к и м [13], относится к месторождению в Елисаветградском уезде той-же 
туб. около границы о Подольской * *) о Киевской по прит. р. Спніохи у дер. Ново- 
Михайловки. Старые ломки пеликанитового гранита с обильным выделением опала, 
молочно-белого, желтого, восково-желтого, краспого, реже розового и темно -бурого. 
Жилы имеют до 2—3 сайт, толщины, повидимому, в старое время работа лись на 
опал и во всяком случае заслуживают полного внимания. Хотя настоящего благо- 
родного опала Грищинским здесь не было встречено, тем не менее некоторые 
разности желтого и медово-желтого цвета обладают красивыми оттенками. Мейен- 
.дорф отмечает тона — молочный, зеленовато-бурый и красный. 

Екатеринославская губ.**) Павлоградский уезд, д. Цыгановщина, у 
дер. Покровской и Лубянки по р. Волчьей, притоке Самары. Лрожилкн неблаго- 
родного опала в пеликаннт. граните. В том же уезде отмечается опал в связи 
с каолиновыми залежами у дер. Григорьевой по притоку Ср. Терсы. Имеются 
старые указания на опалы в Мариупольском уезде около Кальмиуса (Н. Еаракуба). 

Таким образом месторождения окала в южной кристаллической полосе как 
будто бы не внушают большого практического интереса; однако, было -бы ошибоч- 
ным делать окончательное заіаючение при грандиозности тех нроцессов опализации 
пород, которая шла в пеликаіштовых массивах. Не исключена возможность нахо- 
ждения новых богатых месторождений восковых іі даже драгоценных опалов, тем 
более что Ушаков сообщает [9], что он видел у проф. Феофилактова 
«Киевские опалы превосходной игры, нисколько не уступающие знаменитым опалам 
Венгрии»; очевидно, что речь шла о столь расхваливаемых опалах Мехерживец 
Болошскнх пли других мест Бердичевского уезда. Надо надеяться, что промышлен- 
ная инициатива даст движенпе этому неиспользованному камню и пустит на 
рынок те дешевые сорта молочных полуопалов, которыми богат ряд вышеуказан- 
ных месторождений, и что в будущем не придется повторять того, что писал об 
этих опалах М а у е г в 1783 году; «тап ЬешйЬеі зісіі аЬет іи -ііезег Ое^епсі 
^ат пісйі; тіі іЬгеі- Аи1затт1ип§, іп Зет іЬг таЬгег ’ѴѴеіЧ ипбекаіші;, иііЗ Зіѳ 
Каііоп зеІЬзі ѵіеі ги зогд'Іоз ипЗ ипетрііпіШсЬ ^в§еп Зіѳзе РгоЗиоіе ізі» [1]. 

Другие области России. 

Из других областей Россип по отношению к опалу приходится говорить лишь 
об Алтае с ого плотными полуопаламв, о Забайкалье с его редким гиалитом и 

В литературе отмечается нахождение опала и в Лптиаскохг уезде Подольской губ, (с. ГГагоріщ), 

*) Непзвестыа природа «довольно красивого опала, прорезающаго довольно ллогные рухляки 

в южной частя Екатеринославск* губ. по р.р, Гаичул я Гайчур>- Н. Бори сяк. Сборник матер, 
геол. южной Россип. 1367, I, Харьков, бі. 


слухами о драгоценном опале, о Камчатке с огненным опалом и большой области 
Якутского и Чукотского края, где отмечается не только ряд сортов молочных опа- 
лов, но, где, невидимому, встречаются п благородные разности *). Относительно' 
последних неоднократно имелись глухие и неточные известия; мне приходилось 
видеть в частном собрании Гассе ль блата вставки из благородного опала, 
полученного последним якобы из окр. дер. Уточкиной около Верхнеудинска, 
в Забайкалье **). Ушаков в своей минералогии [22] прямо указывает место- 
реждение опала в 15 в. от Нерчинского завода, в окрестностях которого им 
же отмечается и кахолонг (перламутровый молочный опал); по его же сведениям 
огненный опал был встречен на Камчатке. В одной из своих северных экспедиций 
по Анадыри в Чукотском крае, геол. Полевому принесен был чукчей кусок 
благородного опала, но точное месторождение этого камня осталось неизвестным. 
Неизвестными и непроверенными остались указания на благородный опал П. Д р а- 
верта, который посвятил этому вопросу интересную специальную заметку при 
описании других видов опала этой области (см. ниже). 

Таким образом, нахождение этой благородной разности камня в Восточной 
Сибири остается загадкой, по нельзя отрицать, что многочисленность хотя и 
противоречивых показаний, а также особенности геологического строения отдель- 
ных районов Сибири заставляют ожидать, что благородный опал здесі> действительно 
будет найден. 

Из других разностей опала надо отметить: 

Гиалит в качестве минералогической редкости был встречен в пегмати- 
товых жилах Адун-Чолонга и несомненно никакого практического значения не 
имеет, хотя с научной точки зрения нахождение гиалита в пегматитах, подобна 
фиориту Италии, представляет значительный интерес. Известен он также в каче- 
стве минералогической редкости в Зазодинском р. на Алтае. 

Молочный опал или кахолонг* **), повидимому, довольно широко рас- 
пространен в Восточной Спбири в связи с многочисленными выходами миндале- 
видных пород с халцедонами и агатами. Лучшие молочные опалы отмечаются 
в окр. озера Торей-Нора в Торейской степи и около Акшинской крепости в Во- 

*) Весьма вероятно, что опал будет встречен вместе с халцедоном а агатом в изверженных 
породах Закавказья, хотя до сих пор он отмечался лишь спорадически. См. напр. Г. Картрон. 
Горн. журн. 1842. II. стр. 8, на берегу Апшары в 15—20 в. от г. Аллагез в Эриванской губ.: 
«пузырчатая порода замечательна только красивым опалом, заключающем в ячейках ее; добычу их 
некоторых местах можно производить с прибылью». 

Г* Это же месторождеанне отмечается Купффѳром на образце Горнего Института с ука- 
занием на <гору Безымянную». В экспедиции 1915 года, несмотря [на специальный интерес к этому 
вопросу, мне не удалось встретить подтверждения этих данных. 

***) Название кахоловга имеет длинную и сложную историю, так как несомненно, что оно глав- 
ным образом применялось на востоке к нефриту и только позднее было перенесено на молочную 
разновидность опала или халцедона. Этимология этого монгольского слова неясна; во всяком случав 
прн чтении старых авторов необходвыо критически относиться к указаниям на кахолонг. \Ѵа11егшз 
производит название камня от реки ІСах в Бухаре и называет его иначе калмыцким агатом ели 
калмыцким камнем. См. главу о халцедоне и агате. 
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сточном Забайкалье. Имеются указавля на золотистый я молочный опал на 
Тайгоноском полуострове в Приморской области. 

Несомненно, что по отношению к опалу особый интерес представляет Якутская 
область, где красиво окрашенные разности полуопада во мпожестве встречаются 
в намывных отложениях рек этого края (Лена, Колыма, Тувгузка, Вилюй, Чона, 
Ахтаранда, Ыгетта, Намава, Кемпендяй и др.) й резко бросаются в глаза вместе 
с кремнями, сердоликами и халцедонами, которьши иногда буквально усеяны реч- 
ные отмели п бичевники. Однако, коренные месторождения их неизвестны, да и 
самое их существование стало в литературе опровергаться, что, однако, неправильно* 
Д р а Б е р т, на осповавии личных наблюдений, описывает месторождение синевато- 
зеленого опала из Етехтях по р. Намана (левому притоку Лены), а из вторичных 
месторождений по Вилюю восковой опал и деревянистый. Голубой опал отмечал 
Пермикнн (1852) с верховий р, Ыгетты, , притока Вилюя, однако я склонен 
скорее относить это указание к сапфирину (синему халцедону). Особенно часто 
отмечались в Якутской области и в частности по Вплюго окремнееяые деревья, 
обычно состояпціе из смеси халцедона, опала и агата (си. дерев. опа.і). 

Во всяком случае среди многочисленных образований халцедонов, агатов и 
кварцев изверженных миндалевидных пород Якутской обл. не иск.іючается нахож- 
дение разностей водного кремнезема; однако, обычно в этих условиях мы имеем 
дело лиіііь с переходными к халцедону телами, а не с тем благородным опалом, 
который столь тщетно розыскивается на востоке Сибири. 

Наконец, совершенно особенное образование представляет нолуопал Нико- 
лаевского рудника в Западном Алтае, встречающийся в небольших количествах 
и Б других рудниках этой области, причем сургучный п огненный — известны из 
Сугатовского и Сургутановского рудника, а синеватобелый и синеватозеленый — из. 
ЗолотушЕнского [25]. 

Опал, вернее говоря полуопал с крупно-раковистым изломом, встречается 
в значительных количествах только в Николаевском руднике *), откуда он был 
описан еще в конце ХУІІІ столетия под именем писсита. Он образовывал весьма 
значительные скопления в виде угловатых обломков в несколько десятков санти- 
метров одноцветных (от светложелтого до темнокрасного) или многоцветных 
(желтоватой или красноватой окраски с присоединением пятен серого, белого, 
реже голубоватого тона). Наилучшие опалы — в Ильинском разносе, где огромные 
количества его характеризуются светлобурыми или яркожелтыми тонами с переходами 
в мутносерый или фиолетовый, бледнорозовый и кровавокрасный; желтая окраска 
в данном случае зависит от примесей сернокислой соли — ярозита и окислов типа 
турьита. По своему происхождению эти толщи связаны с восдействием на 
кремень сернокислых растворов снизу. 

К сожа.ііению, до сих пор было мало попыток подойти к этому камню. 



*) По р. Корбалиіе, в 70 в. от Зиеппогорска. 
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очень красивому в своих яркожелтьтх и красных тонах, с технической точки 
зрения; его большая твердость (около 6—7) обусловливает принятие высокой 
полировки, но обычная хрупкость составляет' весьма серьезное отрицательное 
качество. Во всяком случае при огромноіі разнообразии типов и структуры этого 
камня в Николаевском руднике следовало-бы ожидать здесь нахождение ряда 
ценных поделочных разностей, для которых о сейчас старые отвалы дают обиль- 
ный материал. 

Наконец, весьма интересным является нахождение приятножелтого и желто- 
зеленого просвечивающего опала в верьховьях р. Джарлы, впадающей в р. Кумах в 
Оренбургской губ. Хотя у нас нет точного описания самого месторождения, тем не 
менее одна характеристика этого камня, кусками величиной до 5 с., частью 
брекчеевидного строения с сильным блеском п полуіірозрачностью, заставляет со 
вниманием отнестись к этому месторождению, открытому М. Пыл левым І21]. 

Весьма красивым, но, к сожалению, очень хрупким является нежный бирю- 
зовый или зеленоватый опал из Киргизских степей. Б. И. К р ы ж а п о в с к и й 
в своем отчете 1920-го года отмечает этот камень особенно в рудниках Степа- 
ноБского завода в 300 в. на юг от Каркаралинска. Окраска его весьма разно- 
образна п зависит от примеси медных соединений. 

Заключение. Несомненно, что вышеуказанными местностями не ограничи- 
ваются месторождения опала в России, так как он в количествах минералогиче- 
ского значеішя и в своих обычных малоценных разностях очень широко распро- 
странен в раз.і 0 чных породах и различных областях. Так, опал составляет один 
из неизбежных спутников процессов образования кремневых жеод в миндалевидных 
породах, а также обычно сопутствует явлениям гидротермального разрушения 
змеевиковых пород. В последних, особенно в связи с гранитными контактами, 
нередко накапливаются массы молочного, воскового пли бурого опала, напр. в 
азбестовых копях на сев. от ст. Баженово на Среднем Урале; однако, в этих 
случаях он очень редко дает годный для поделок материал. 

На основании изложенного, опалы России представляют несомненный интерес, 
но их полная неизученеость не позволяет говорить о них, как об уже выяснив- 
шемся промышленном камне. 
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Этот любимый камень Востока играет огромную роль в украшениях Средней 
Азии, и неудивительно, что с ним связано столько интересных этнографических 
исследований. Наиболее ценными являются темноголубые сорта без зеленого 
оттенка и без пятнышек белого или бурого тона; зеленый цвет ее связывается 
<5 начавшимся разрушением, а пятнышки являются частями боковой породы, в 
которой проходят жилки бирюзы. Последнее время не только па Востоке, но и 
в тонко-художественных изделиях Парижа, можно было наблюдать вставки не из 
чистой бирюзы, а из буроватой породы, прорезанной неправильной сетью голубых 
и зеленоватых жилок, придающих камню ячеистое пли сетчатое строение (бирюзовая 
матка, Каііаіішиііег, таігіх, в Америке атаігіх). 

«Следует отметить, что этот любимый и весьма популярный камень Ирана 
с особенным искусством и любовью поделывается предприимчивыми сынами 
страны шахов. Супіествует целая сложная система «оживления» никуда негодной, 
«умершей» бирюзы и подкраски плохих, очень низкого качества камней. Юркие, 
всюду проникаюпдие терговцы бирюзою, обычно из Ыеіпеда, особенно бойко торіу'^ют 
такою настоящею бирюзою в северном Афганистане и в русских средне-азиатских 
владениях, сбывая тамошним не искусившимся туземцам за хорошие деньги 
подкрашенную бирюзу, которая через некоторое время линяет и приобретает 
свой настоящий плачевный вид. Особенно же несведуюпіей публике вместо 
бирюзы с успехом предлагается довольно искусно сделанное «под бирюзу» 
стекло» [19]*). 

В виду исключительной ценности камня и связанного с ним представления как 
о талисмане, месторождения бирюзы разыскивались на Востоке очень тщательно 
и разрабатывались при самых тяже.шх условиях добычи. Не смотря на 
многочисленные и много раз повторявшиеся попытки добывать бирюзу на 
русской территории, главнейшие количества этого камня получались из Персии. 
Действительно, самым классическим и единственно богатым месторождением Средней 
Азин является район Северной Персии около Нишапура, в 50 в. по прямой 


*) Весьма часто под видом бирюзы указывается или продается окрашенная медью кость, 
дающая недурной зеленоватый поделочный камень; примером этому могут служить находки костей 
в ряде заброшенных медных рудников Киргизских степей и Урала. Однако, наибольшею красотою 
и устойчивостью отличается окрашенная медью мамонтовая кость (одонтолит). 


линии на юг от Кочана, на СЕЛОнах горы Али-Мирза [4, 7, 8] Здесь 
этот камень, называемый по персидски фируза (дающий счастье, победу), 
залегает тонкими прожилками в брекчеевидной массе кислого пехштейна п добы- 
вается частью подземными работами, частью из вторичных месторождений в осыпях. 
Добытая бирюза сортируется под строгим контролем и перевозится в Мешед, где 
производится шли(^вка на ручных станках самого простого устройства. Отсюда, 
при посредстве бухарских и персидских купцов, бирюза продавалась в Туркестан, 
Тифлис и на Нижегородскую ярмарку; меньшая часть направлялась в Багдад и 
Константинополь **). 

Кроме этого месторождения в литературе указывается еще бирюза из других 
мест Азии — проБ. Азербейджана, пров. Кирмана, а также из Афганистана и 
Синайского полуострова. Однако, по справедливому замечанию знатоков камня, 
■бирюза ни одного месторождения не может сравниться с Нишапурской, 

На территория России и связанных с нею государств"**) бирюза известна 
в нескольких местах, причем наиболее серьезными представляются разработки у 
Ходжента, Самарканда и около Исфары [18], 

Большинство месторождений находится в кремнистых черных или серых 
сланцах, вероятно, девонского возраста; бирюза встречается в них иди тонкими 
до 1-го миллиметра толщиной прожилками, реже заполняет карманы, образуя 
большия скопления. Ходжентские месторождения несколько иного типа— так как 
■связаны с кварцем, прорезающим диорит. Туземцы кое-где тайком от русских 
добывают бирюзу, но нпгде крупного промысла нет. 

1. Ходжентские месторождения **"*), известные отчасти под именем Коканд- 
'Ских, отмечались еще во времена Плиния; они расположены в Кураминских 
ігорах на Сев.-Вост. от Ходжента, причем насчитывается три отдельных выхода; 

а) Джида-Булак в 15 в. от ст. Мурза-Рабат. Старинные копи на коя- 
такте кремнистого туфа с известняками. 

б) Около ст. Мурза-Рабат, в кварцевой породе зерна бирюзы. 

в) Горы Кара-Мазар, в 40 в. С.- В. от Ходжента но р. Бирюза-чай. 
Это старинное и сильно работавшееся месторождение представляет 
сеть тонких прожилков вместе с кварцем в измененном кварцевом 
порфире. Это одни из самых старых разработок, и о них имеются 
сведения у Плиния и арабских писате-чей. Мушкетов считал 
эти месторождения как-бы „запасами на будущее" и, очевидно, 
связывал с ними возможность эксіілоатацин [3, 5, 6, И, 20]. 


*) Повидимому, весьма богатыми являлись копи Южной Персаи, а именно пров, Кнрана и 
окр, Шираза в Фарсе, 

Нельзя ыѳ отметить, что в престол Бориса Годунова (в Московской Оружейной Палате) 
вставлены огромные куски бирюзы, подаренные аерсддским шахом в 1605 году. 

См. карту с соответстееяныни яомепами на стр. 45. 

Непонятно указание па гору Сармсак в Ташкентском уезде (по другим указаниям около 
^Коджента)^ также на южную оконечность гор Курааа-Тау [16]. 



2. Самаркандское месторождение [13], в хребете Кара -Тюбе, близ 
кишлака Ибраги.м-Ата, в 50 в. к Ю.-З. от Самарканда на границе Бухары *). 
Здесь бирюза образует прожилки в кремнисто-глинистом сланце, пересекающем 
известнйкп. Следы очень старых работ. 

3. Кокандское месторождение [2] давало лучшую после Нншапурской 
бирюзу, о чем свидетельствуют огромные старые выработки. Бирюза залегает при- 
мазками в сильно изогнутых серых кремнистых сланцах. По старым указаниям: 
«лучшая бирюза чистого голубого цвета, без всякой посторонней примеси, добы- 
вается близ г. Исфары и по вершинам речки, протекающей через Кокап. Горные 
таджики, занимающиеся этим промыслом, приносят ее на базары Кокана и Мар- 
гелана, где скупщики соединяют ее в партии, гранят и пускают в торговлю. 
Ходжептские горы тоже изобилуют бирюзой. Низший сорт ея, несколько зеленова- 
тый и не такой чистый, гранится по одной форме и оправляется в камыш в 
четверть длиной для удобства при мелочной распродаже». 

л 4. Нуратау, в 150 в. на С.-З. от Самарканда в Бухаре [1]. Указание 
неясное и может быть неправильное, так как имеется еще Куратау в Джизакском 
уезде. Тонкие прожилки в черном кремнистом сланце; цвет зе-іеноватый с больщим 
количеством пятнышек, в виду чего почти не годится, как драгоценный камень. 
Описание образцов скорее заставляет сравнивать это месторождение с Самаркандским , 
от которого Нуратау лежит сравнительно неда.іеко. 

5. В Аму-Дарьинском отделе имеется ряд старых месторождений, 
повидимому, одно время разрабатывавшихся [15]: 

I а) Алтын-Тау, к югу от Букан-Тау. 

б) Букан-Тау, около кол. Юз-Кудук. 

в) Ак-Тау, мест. Таз-Казгой. Последнее месторождение довольно сильно 
работалось, но описания Леонова указывают на плохие качества бирюзы, 
добыча которой из твердой породы затруднительна. Бирюза образует прожилки и 
примазки в кварце и в порфирите. Вдоль скалистых выступов пород местность изрыта 
па протяжении около версты (эти месторождения отмечены на карте Вебера). 

6. Каратау, на северном склоне, недалеко от родника Аксумбе, в Перов- 
ском уезде Сыр-Дарьинской области — < месторождение бирюзы, разрабатывавшееся 
еще кокандцамп. Выработка представляет две ямы, пробитые в кремнистых 
сланцах и соединенные между собой пещерообразною выработкою. В боках пещеры, 
а также и в потолке видны прожилки бирюзы в тех же сланцах, почва пещеры 
завалена обломками породы. По с.ювам киргизов, работавших здесь, ниже нахо- 
дилась еще пещерообразная выработка, где встречалась бирюза прожилками и 
желваками в по.т^фазрушенной породе, представляющей смесь известковистой глины 
с бурыми окислами железа; в настоящее время нижняя пещера совершенно зава- 
лена обрушившимися породами» [14]. Бирюза, судя по тем образчикам, которые были 


) Имеются весьма неясные уьазания и на Хиву. 


находимы Леоновы» в отвале, была плохого качества и имела зеленоватый 
оттенок [16]. 

7. Совершенно особняком от этих данных*) стоят указания Кокшарова 
на зеленоватую бирюзу пз района Киргизских степей в Каркаралинском 
уезде. Другие непроверенные указания даже отмечают разработки (в 90-х годах) 
бирюзы в Каркаралинском уезде в урочище Уч-Кызыл, в ІВй в. от Каркаралвнска 
на Ю.-Б. Желательна была бы проверка этого интересного указания [9], как 
будто подтвержденного количественным анализом Николаева **). 
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Очевидно, совершенно ошвбочвы часто упомнвающвеся в литературе указания на Зырянов- 
ский рудник на Алтае. 

**) Невольно напрашивается предноложеняе, что за бирюзу іриЕят голубой опал, столь прѳкрас- 
ый в некоторых рудниках юга Киргизских ст#яв5. 


285-10 


Оливин, перидот— хризолит. 

у нас в Россйи оіиябочно под именем хризолита известен золотиетозеленый 
камень, ничего общего с ним не имеющий по составу — демантопд. Между тем, 
настоящий хризолит, согласно минералогической номенклатуре, является про- 
зрачной разностью оливина, и как таковой, известен еще издрев.іе, хотя его 
относительная мягкость и хрупкость не могли обеспечить ему очень большого 
рынка. Долгое время источник хризолита, как рыночного камня, оставался 
совершенно загадочным, и лишь в самые последние годы открыты были те ста- 
ринные копи на о-ве Зебергет в Красном море, откуда, ііовидпмому, поступал 
этот камень на рынок, не только в древности, но еще в средние века. 

У нас в России оливин-хризолит, как таковой, не может нметі. никакого 
значения в качестве ограночного каміія, так как единственное его, сколько нибудь 
значительное, месторождение на Урале (глпнкит у озера Иткуля, на ІО. от Сысерти) 
дает' камень мало прозрачный, окрашенный в некрасивый, грязноватый цвет, и, 
таким образом, не заслуживающий внимания с практической точки зрения. 

Нельзя, однако, не остановить внимания на одном Монгольском месторождении, 
которое в 1917 и в 1918 г. г. впервые дало Ккнтерішбургу некоторое количество 
драгоценного камня. Партия этого камня представляла из себя трещиноватые зерна 
оливина, типа известных оливиповых бомб Эйфеля в Прирейпских провинциях, 
заключенные в темную базальтовую породу. Хотя до сих пор попытки гранить 
оливин из базальтов не увенчивались успехом, тем не менее в данном случае 
ограненные камни обладали недурным тоном и блеском, походили на уральские 
демантоиды, несколько уступая нм, однако, по «жизни» и игре иветов. 
К сожалению, точное месторождение этого оливина остается неизвестным, но, судя 
по собранным мною в 1918 г. сведениям, оно лежит в 200 в. на юг от Ургн и 
сопровождается красными или бурокрасными пиропами, весьма сходными с камнями 
из алмазных копей южбой Африки. 

Что же касается до других месторождений, указываемых в старой литературе, 
как то Грузии, Камчатки, Якутской области, то они частью ошибочны, частью 
должны быть отнесены к другим минеральным видам. Так, вероятно, «хризолиты» 
Якутской области должны быть отнесены или к гроссулярам, или к валуитам, 
а хризолит, отмеченный в россыпях Санарки на Ю. Урале, — к хризобериллу*). 


*) По маевш Лыляева в старой руссіші латоратурѳ под яілезеіі ктра «доегокана^ надо 
было подразумевать хряэознт. 
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Нордиерит (дихроит, иолит . 

Этот камень, иногда называемый водяным сапфиром, лишь в исключительных 
случаях употребляется для огранки, главным образом в качестве дешевой фальси- 
фикации светлого сапфира. Такое применение этого камня, весьма изменчивого по 
своему цвету, является возможным лишь в случае чистой синей его окраски 
(напр. гальки из Цейлона или минерал из Мадагаскара). 

У нас в России, кроме известного, но, повидимому, исчерпанного месторожде- 
ния Ориервн в Финляндви, надо обратить некоторое внимание на кордиериты 
дер. Луговой на Среднем Урале, где, однако, цвет камня не достигает красивых 
темно синих тонов финляндского месторождения. Этот Уральский минерал, впервые 
открытый в 1856 г. Кокшаровым*), встречается здесь в разрушенной пегма- 
титовой жиле, среди змеевиков, и образует скопления величиной с кулак и более — 
чистого прозрачного, но светло окрашенного материала. Следовало бы нашим гра- 
нильщикам обратить на него внимание. 


Везувиан (идокраз, вилуит). 

Этот камень лить в гсключительвых случаях мой:ет идти пли в огранку 
(напр. зеленые разности из Пьемонта), или для крупных поделок — в случае плот- 
ных масс. Б последнее время сплошной яблочно-зеленый везувиан стал довольно 
часто применяться под именем калифорнита в Америке для разных изделий, 
пластин, облицовки зданий, чаш и т. д. У нас в России в последние 3 — 4 года 
перед войной не без успеха начал применяться везувиан Южного Урала для 
шкатулок, 

Б общем, в России для практических целей приходятся обращать внимание 
на везувианы трех месторождений: 

1 . Ши ш и м с к и е горы на Южном Урале (около ст. Медведевка, Самаро- 
Златоустовской ж. д.) — ^ зеленый зернистый камень, представляющяй округлые кри- 
сталл ики и зерна везувиана в сплошном безцветном или желтоватом гранате. 
Эта своеобразная, но очень плотная порода хорошо принимает полировку, не дает 
трещин и приобретает при этом весьма красивый оливково-зеленый тон. Из этих 


*) К О к 3 С 1і а Г О Маіег. Мінег. Киззі- 185У. Ш. 255— Ш. 
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иесторождений, весьма богатых и дающих куски весьма значительной величины, 
черпал Екатеринбургский рынок последнее время пластинки для красивых шка- 
тулок и других мелких безделушек. Месторождение несомненно заслуживает 
внимания. 

3. Второй тип везувиана, на который следует в России обратить внимание, 
это сплошной яблочно -зеленый калифорнит, иногда попадающийся в довольно круп- 
ных валунах пор. Борзовке в Кыштымском горн, округе. Долгое время этот 
минерал принимался за хризопраз, гранат или преннт и только в 1866 году 
выяснилась его настоящая природа. Поводимому, однако, часть его действительно 
связана переходами в яблочный гранат. Было бы весьма интересно нахождение 
коренного месторождения, связанного, вероятно, с контактами гранитов и змеевиков, 
как это обычно для плотных везувианов других месторождений . Не. менее интере- 
сен и другой район, где якобы этот минерал встречается; около с. Мраморе ко го 
на Среднем Урале (старое указание Германа). 

3. Наконец, некоторое значение, хотя в небольшое, может быть мог бы иметь 
вилуит, т. е. везувиан из месторождений р. Ахтарагды и Вилюя. Местное 
якутское население иногда пользовалось для украшений кусками или гальками 
вилуита зеленовато-бурого и мало прозрачного тона. Лишь в самых исключитель- 
ных случаях можно из его кристаллов выколотить небольшие кусочки более проз- 
рачного и годного для огранки материала. У местного населения и в литературе 
иногда он называется «вилюйским изумрудом», что, вероятно, я дало повод ожи- 
дать в районе Вилюя месторождений драгоценных камней. 
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Д и с т е н (Еианит). 

Этот красивый синий камень, иногда окрашенный в густой, почти василько- 
вый цвет, нередко употребляется для подделки более дорогого сапфира, е которым 
он Іразделяет красоту и тон окраски, но не блеск и твердость. Тем не менее 
г)'стые синие дистены изредка идут в огранку для плоских камней и, несмотря 
аа сильно выраженную спайность, обнаруживающуюся внутренними трещинами 




дают довольно краснвые вставвв; особенно хороши виааиты ив некоторых место- 
рождений Индии и Северной Америки*). 

У нас в России уже давно кианит стал применяться в огранке, хотя русские 
гранильщики неохотно брались за него в виду легкого раскола камня по плоскости 
спайности яри шлифовке. Передко кустарями он смешивался с дорогим и редким 
эвклазом, понадающимся в партиях этого минерала. До сих пор шли в огранку 
нсвлюнительЕо кианиты Южно-Уральских россыпей. 

Кианит в россыпях Санарской системы встренается в весьма большом коли- 
честве, в виде кристаллов длиной до 4 сант. Цвета его необыча^іно разнообразны 
от розового или безцветного до темно-синего и зеленого. Баснльково-синие кианиты 
иногда переходят в небесно-голубые или фиолетовые и благодаря своей прозрач- 
ности яесомиенно обладают ценными качествами. Не менее интересны зеленые раз- 
ности, кристаллы которых обычно меньше синих, и цвет которых приближается 
к аквамариновому. Подобно первым они отличаются большой чистотой а про- 
зрачностью и могут идти в огранку. Отмечаются еще серые и бронзовые 
разности. 

Кристаллы кианита обычно сильно окатаны, лишены конечных граней и 
имеют нередко веретенообразную форму, вероятно, вследствие которой и получили 
прозвание у местного населения «овсянок». Добываются они при промывке золота 
и остаются в тяжелом шлихе вместе с другими драгоценными камнями. Главная 
область раснростраоевия кианитов— прииска на север от р. Каменки и в меньшей 
степени прииска по р. Теплой и Санарке; в россыпях последних речек они встре- 
чались лишь на южном продолжении Борисовских сопок и довольно обычны были 
в Спасском прииске (Л? 193), редки в прииске ^^210 на Ьанарке*’*’), Самым север- 
ным пунктом распространения кианитов являются находки отдельных кристаллов 
в приисках на широте дер. Борисовки. 

Происхождение этих красивых кианитов об'ясиялось различно. А р ц р у а и 
п Высоцкий склонны их связывать с разрушенными кманитовыми жилами на 
север от р. Каменки на месте или севернее Бакакинских россыпей. Иного мнения 
держится М е я ь в н к о в, который согласно со старыми описаниями, особенно 
Г. Романовского, приурочивает их к самим Борисовским сопкам, состоящим 
из кварцитов, слюдисіых и кианитовых сланцев. Кианиты здесь в коренном 
месторождении встречаются в огромных количествах, образуя мощные скопления 
кристаллов в метаморфических породах. По внешнему виду и по отроению они 
отличаются от кианитов россыпей, так как гораздо • более трещиноваты, мутны 
и хуже окрашены. Впрочем и здесь попадаются более темные кристаллы, особенно 
в разностях сланца, более богатых железом. Мельниковым были цоставлевы 
шурфы для добычи более чистого материала, одаако, ему не удалось получить 

*) ІІатканов думает, цитирул Торговую книгу, что в Роісиа в ХУ1І веке кжаэит назы- 
вался баусозі, «а камень баус сиз, голуб; а вы за яхонт не нуннто» [б]. 

См карту месторождений Саварки во втором томе. 
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годный для огранки камень. Окльвый размыв Борисов(жих сопок обусловливает 
снос кристаллов кианита к востоку по отде.іьным ручьям и по р. Каменке, 
Топкой и Теплой. 

Кочкарскпе россыпи в сущности единственное месторождение у нас в России, 
которое по имеющимся пока сведениям могло бы иметь более широкое практи- 
ческое значение. Очень редко попадаются красивые качни в Кемском районе 
Архангельской губ., *) где уже давно отмеча-іись кианитовые сланцы; ..шс неиз- 
вестно прозрачных и густо окрашенных кианитов в восточной Сибири, хотя в зна- 
менитых месторождениях по р. Маме кианит встречается в весьма значитель- 
ных количествах. Впрочем П ы л я е в в своей книге о драгоценных камнях отме- 
чает <превосходные кристаллы дистена густого синего цвета в 3 в. от ст. Гре- 
менчйнской в Нерчинском округе>. Наконец, многочисленные месторождения киа- 
нита на Среднем Урале в районе Екатеринбурга и на Южном — в хребтах Т«ага- 
ная— не могут играть никакой практической роли. 

Нельзя не пожалеть, что вслед за упадком золотоносного дела в Кочкарской 
системе, добыча цветных камней, и в том числе кианитов, за последние годы сильно 
упала и что недалеко то время, когда с полной выработкой золотоносных песков 
этого района Уральский гранильный рынок лишится еще одного, хотя и дешевого, 
во всеже довольно красивого камня. 
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Ставролит. 

Этот камень в очень чистых кристаллах краснобурого цвета может иметь не- 
большое значение в качестве ограночного камня, несколько напоминающего гранат. 
У вас в России мне неизвестно попыток гранить ставролит русских месторождений, 
да и ііос.!Сдние являются весьма бедными и лишь в совершенно исключительных 
случаях могут дать отдельные кристаллики, годные для ограночных целей. 

Так, наиболее прозрачные и чистые кристаллы известны на южном побе- 


*) СевергЕН (Словарь мивералогическип. 1807. 1. 569) рассказывает фаатасткческую исторкк 
о кусках кЕВБИта, вытаспиваемых ігорабе.^ьвыки якорями «на берегах Ледяного моря». Коренное 
местоуеждевЕе будто бы лежит на утесистом с-ве РааС, в 800 в. ст (к?ррга (У\ 
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ре»!і>е Байкала (утес Шубутуй)"'), в песках р. Санарки на Урале, а также вместе 
с кианитом в сланцах по р. Маме в Якутской области. Б других довольно много- 
численных русских месторождениях (напр. на г. Таганай на Южном Урале) мне 
неизвестно чистых разностей; 


Э П И Д О т (пушкинит}. 

Этот камень в цодслочно-ч и ограночном даю имеет крайне ограниченное 
применение. 

Знаменитые темнозеленые энядоты из Зульцбахтаія в Тироле изредка идут 
в качестве поделочного материала для неболылих украшений темнозеленого или 
буроватого тона. У нас в России мне известны только отдельные попытки гранить 
этот камень, особенно ту его. разновидность, которая носит название иуііікинвта ' 
11 встречается в больших, сильно плеохроичвых кристаллах оливково-зеленого 
тона в районе Верхисетской дачи (дер, ІТалкико, гора Пуп — Евгение-Максимил. 
Копи) и россыпей Верхнейвинска”). Равным образом могли бы идти в огранку и 
красивые тенпозеленые эпидоты из Кацной-Ямы в Шайтанской даче — третье заслу- 
живающее внимания месторождение эішдота на Урале. Однако, вообще трудно 
ирішнсыішть какое-либо значение этому камню, идущему главным образом для 
дешевых но'дделок зеленого турмалина. 


Диоптаз-аширит. 

Этот красивый зеленый камень, долгое время принимавшийся за изумруд, 
вряд-ли может в иастояшее время быть причислен к драгоценным камням, так 
как поделки из него, по причине .мягкости (тв. 5), треишноватоотн и фіалой ве- 
личины однородных кристаллов, не имеют большого сбыта. Таким образом те 
надежды, которые возлагались на него его открывателем бухарским купцом А ш и- 
ром-М ахмедон, не оправдались. Е&м этот камень имеет некоторую ценность, 
то как красивое украшение для письменного ото.іа в виде прссс-напье, или как 
нарядные штуфы для музеев. К.іассическое и единственно богатое *) **) ***) в России 
месторождение — Алтын-Тюбе находится в Киргизских степях в 120 в. на З.-О.-З. 
от Каркаралинска но правую сторону р. Алтын-Су, впадающей в Нуру; минерал 
покрывает стенки трещин и пустот известняка вместе с кристаллами кальцита и 
мсдны.чи соединениями и красиво выделяется на фоне белой известковой породы. 

*) Злобин. Горн, журн. 1832. II, стр. ^ 

**) А. К а р н о ж і ц к Е й, Евгенне-Максим. Мнвераіввые копн. Зап. Мкнер. Общ^ ХХХІУ, 
1896, стр< 8—37, 49, 81, 90. Е. Федоров. Горя. журн. 1906. I?. 208-245. 

Имеется еще одно месторождение этого минерал к в Северо-Евисейскои тайге, в бассейне 
р. Пита; однако, вока приходилось иметь, дело ,пть с валрами. 







Яіі ~ 


^ V- 










ІІІ 

И 


Іш 


^152 — 

• • , В начале XIX века диоптаЗ; также и увароват не отличала от изум- 
руда, благодаря чему последний нередко в поделках подменивался менее ценным 
минералом; так, под именем изумруда диоптаз усиленно продавался киргизами через 
Туркестан и Бухару в Персию. Несмотря на непригодность камня для огранки, 
штуфы его очень ценились в минералогических собраниях и за них платили сотни 
рублей (по ценам до войны), хотя по описанию разведочной партия 1832 года [4] 
в месторождении «можно добыть диоптаза в таком количестве, что все минеральные' 
кабинеты в Европе быди-бы ям снабжены». 
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С ф е н (титанит). 

■г 

в Америке, реже в Западной Европе подвергаются огранке яркозеленые раз- 
ности титанита, дающие довольно красивые камни, напоминающие демантоид. Такие 
камни, в качестве минералогической редкости, известны на Южном и Среднем 
Урале"), но говорить о них, как о материале для рынка совершенно не пряхо- 
дится. Вообще сколько нибудь значительных месторождений ограночного сфена нам 
в России неизвестно, но весьма ^ вероятно, что с некоторым успехом можно было 
бы использовать б)фые титаниты Ильменских гор **) или прибайкальских пегмати- 
товых жил по р. Слюдяпке, где попадаются красивые буровато-красные камни с 
золотистым отливом. До сих пор, однако, не было сделано попыток гранить этот 
камень, встречающийся в указанных жилах южного Прибайкалі>я довольно часто 
кристаллах, не превышающих однако 1-го, редко 1 % сантиметров***). 




С» 


*) Таковы вопя Назямскиі гор на Ю. Урале. В 1917 году па Средпбм Урале, около Верх-Ыея- 
вяаска, были открыты гидротерма.тъныѳ жиды альпийского типа с веіикокепныая альбитами и проз- 
рачными зеіежьгып сфеками. Однако, количество было весьма пезаачнтельно, а между ток по ка- 
честву они заслуживали-6ы вяикавия. 

В 1836 г. в Екатеринбурге была сделана попытна гранить эти сфены, но без бо л ыпош успеха. 

***) П. Еремеев. Олнгокіаз» альбит і сфен из окр* Байкала. Сборник в честь стоіег. Гори. 
ИнсТр 1873. етр- 186. 



Группа полевых шпатов. 

I. Амазонский камень (мвкроЕлин). 

Аиазонсйяи камнем называется голубоватозеленая разность микроклина, идущая 
на различные поделки. Русские месторождения этого камня несомненно заслуживают 
особого внимания и лишь благодаря венорма.іьноста условий добычи цветных камней 
на Южном Урале до настоящего времени использовались очень мало, Несмотря 
на высокие качества русского камня. Между тем на Западе, и особенно в Сев. 
Америк. Соединенных Штатах, этот камень периодами очень высоко ценился, и 
его месторождения тщательно разыскивались и разрабатывались *). Известен он 
был и в древнем Египте, где из этого камня, привозимого, вероятно, с верховий 
Нила (Эфиопии), готовились амулеты и бусы. В старой литературе обычно не 
отличали его от нефрита (как это видно из описаний Гу м б о ль д а)**). 

Единственный в России район богатого амазонского камня — это Ильменские 
горы на Южном Урале, где он открыт был в 1784 году Р а з д е р и ш и н ы м, 
и уже к 1804 году стал широко применяться для украшений под именем зеле- 
ного полевого шпата или «изумрудного едельшііата»; он встречается весьма значи- 
тельными глыбами (спайные куски до Ѵг аршина) высоких колористических качеств; 
временами очень густо окрашенный, голубоватозеленый, яблочнозелепый, иногда 
бирюзовый с желтоватозелеными прожилками. Обычно цвета его вариируют от 
зеленого до бирюзового, нередко переходят в желтоватосерый с зелеными пятнами 
а, к этих случаях, всматриваясь ближе, видно, как поверхность его испещряется 
желтоватосерыми подосками. Изредка на поверхности видно «разъедание», тоже 
идущее полосками, благодаря которому он принимает костевидное строение; впро- 
чем, и на совершенно свежей поверхности кристалла замечается масса выдающихся 
бі'горков и полосок цертитовых вростков; в него часто вростает слюда, кварц 
(образующий с КИМ красивую письменную структуру), топаз, фенакит, и поверх- 
ность его нередко покрывается игольчатыми криста.шми черного шерла. В неко- 
торых копях амазонский камень образует переходы в розоватокрасный ивкроклан, 

*) При посещении мною азвествой гранильной фабрики в Коуаі в Центр. Франции (в 1909 г,) 
мое внимание привлекли вещйды и мелкие вставки из довольно плохенького амазонята^ получавшегося 
по дорогой цене из Сев. Америкі, 

Подробно оЕиеывает историю изученвн амазонского каашк Н. Рівсііег, который цитирует 
старую диссертацию Шредера (Зсіігосіег. Візеегі, іааи^, 4е Іарісіе ашагопісо іи еріі. заиаі, Цби. 
1818), где от:яечаетея, что в ХѴИ1 веке в Россия пользовались этим камнем против апйлеасиа. 
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образуя вместе с кварцем красивую породу, называемую искателями камней в 
Миассе <ситцевой> (напр. в Блюмовской копи). Некоторые камни обладают кра- 
сивым перламутровым отблеском от пластинок пертнтовых вростков, получаемым 
лишь при соответственном положении глаза или источника света, благодаря .чтому 
они иногда приравнивались к авантюринам или даже назывались зеленым лунпыіі 
камнем [3]. ' 

Список копей, в которых встречается амазонский камень в Ильменских горах, 
приведен в работе Белянкина (см. карту во втором томе) ЦЗ], но из них 
необходимо выделить следующие: 1) колумбитовая копь Л« 64, где добывался по 
указанию Менге в 1826 году амазонский камень для нужд Екатеринбургской 
гранильной фабрики. Конь, к соягалению, уничтожена полотном же-іезной дороги. 
2) Лобачевские копи оЛеЛ® 81 — 88; 3) Точильная конь 61; 4) копи Стрижова, 
аквамариновая и топазовая 54, 55; 5) копи на Косой Горе 37, 38, 
где амазонский камень отличается особенным синеватым цветом (см. подробнее при 
адисанип жил Ильменских гор). Все эти копи лежат в области гранитогнейсовой 
полосы на северо-восток ог Ильменского' озера н являются носителями топаза, 
берилла, граната, черной слюды и т. д. 

В 1831 году по требовстнию ІІетергофской фабрики на копях были поставлены 
работы специально для добычи амазонского камня. До глубины 4 саженей можно 
было добыть лпніь немного хорошего материала, но потом было произведено даль- 
нейшее углубіение с употреблением настоящего горного крепления, в результате 
чего и удалось добыть 25 пудов мгітсриала среднего качества (Архив Петерг. 
фабрики)*). 

Обилие материала, нежності. и разнообразие тонов должны привлечь вни- 
мание наших промышленных кругов к более широкому использованию этого ценного 
материала, пригодного не столько для мелких поде.іок, сколько для больших 
изделий — ваз, шкатулок, пепельниц, чаш и т. п. Ве.іпчина кусков с Плі.менских гор 
настолько велика, что привела к рассказу, приводимому К в е н ш т е д т о м, что 
будто-бы здесь была за,!сжена каменоломня в одном цельном криста-ые. Интересно 
отметить, что Уральский амазонский камень, после предварительной выварки в 
деревянном масле, делается прозрачнее и ярче цветом, хотя и получает неприятный 
грязноватый тон жирных предметов. Этим средством часто пользуются гранильщики 
в Екатеринбурге, где преимущественно обрабатывается этот материал **). Часто при 
распиловке, благодаря употреблению керосина, камень покрывается неприятными 
жирными пятнами, что следует иметь в виду при работе с ним. 

Кроме Ильменских гор нам неизвестно в России сколі.ко-нибудь цепных 
месторождений амазонского камня, В старой литературе почему-то ошибочно при- 


7 в 1835 году оіеюдо бы.іо добыто в посдако в Петербург 159 пуд., повпдияому, для кора- 
мвческого проввводства. 

В Эрмитаже Емектся дг.е вазы ь 9 высоты и 5Ь д. е диаметре, прпгстогленные на 

ЕкктерввО. граа. фаСркке до 179о гС'да. 
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водится указание на куски до нуда весом из дер. Липовой, из Алабашви, а 
тзінке «гнезда прекрасного яблочно-зеленого цвета в б в, от Шайтанки». Все эти 
указания на Средний Урал, повидииому, ошибочны. 

В Забайкалье и Внешней Монголии очень светлые амазонские камни известны 
•в ряде мест: около Урги, у дер. Уточкиной близ Верхнеудішска, в Адун-Чолонге, 
а Агинском кряже, в 60 в. от Ононского одовян, рудника, на юг от сел. Турги и 
в других местах, но нигде, суда по и.чеюищмся образцам или указаниям, они не 
заслуживают внимания с практической точки зрения. 

Очень любопытным, однако, является указание А. Чекановского: «с пути 
нашего на Хамар-Дабан по Пахабинокой гриве (отрогу Быстряпскому) несколько 
раз спускались более иля менее глубоко по склону р. Б. Быстрой; результатом 
этих боковых экскурсий было приискание давно забытого места нахождения прево- 
сходного полуізрозрачного амазонского камня, затем минерала группы «танта-тонио- 
бовых» соединений, далее кристалов сфееа, размерами превосходящих обыкновенные 
(вблизи гривы Большого Зн.човья), наконец, полевого шпата малинового цвета (?)*. 
Необходимо отыскание этого вновь забытого п затерянного месторо:кденіія среди 
гольцов Прнбайкалйя. 


Л к т е р а т у р а (славнейшая). 

1* I. Гегѣег, Сге1Г§ СМшізсЬе Аішаіеп* 1765. I. 152, 

2. Негтапп. БеесЬгеіЬ. ІТгаІ. 1769, II, 319, 

3. Негтаііп. СгеіГв Скешіесііе Ашааіезі* 1792. И. 234^ {одисание блеска), 

4. Ра Пае, Веі1і%е, 1793, V, 279, 

Б і п й )і е і т, ЗсЬгіЙеп І?ІаШгІ. Ггеил<Іе. БегИп* 1794. \Г, 107, (Ильменские горы), 

Ч, Горн, жури* 1834, I, 170, 

7, Ушаков, Драгоценные камни в промышленном отношении* 1862. ІОб* 

8* >1* Ко]ізсЬаго\ѵ\ І^іаіепаі. МіпегаІОёіе Ни^зіапйй. 5рЬ. 1366, V, 126, 

9* А, Ч е к а н о^Б с к и Ё. Записки Саб, Отдела Геогр, Общ, Х[. 1874. 174, (по р, Б. Быстрой). 

10. М, Мельников, Нльмеаск. минерал, кони. Гора, Журн, 1382^ стр, 108^139. 

11. Е, Скин дер. Бронза, СПБ. 1903, 35—37, (Егапет). 

12. В, Зал ь берм я ВЦ. Труды СПБ, Общ, Естествоисш ХХХУ. быц, 5, 221—244, 

13. Белянкин, Очерки по петрогр. Ильмен* гор. Известия Пол нте,\'н. И нет, 1910. ХІП. 715, 


2. Солнечный камень. 

Солнечный камень (авантуриаовый полевой шпат, гелеолит), — иод этим назва- 
нием известніл различные виды полевых шпатов как калиевых, так и щелочио- 
: земельных, отливающих красными искрами при определенном положении глаза 
: вследствие параллельной ориентировки многочисленных листочков железного блеска. 

! Иногда этот камень называют восточным авантюрином или астрахапвтом (у не- 
мецких ювелиров). Камень употребляется сравнительно редко, только для неболь- 
; ших дешевых подделок по преимуществу из месторождений Южной Норвегии и 
' Северной Америки. В первой половине XIX века камень величиной с горошину 
; ценился около 15 — 25 руб.ііей, однако, камни из Цейлона ценились более высоко. 
5 У нас в России издавна известно месторождение солнечного камня в пегна- 

І; 
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матовых жилах о-ва Седловатого *) в Кандалакшской губе на Белом море (первое 
указание Ромме- де-Лиля 1780 г.); однако, до настоящего времени никаких 
более опреде^іенных сведений об этом месторождении не имеется. Нам известно 
только, что в 30-ом году Л. Перовский посылал специальную экспедицию на 
Белое море для отыскания этого камня, дав ей для образца перстень со встав- 
ленным камнем. При этом, повидвмому, удалось открыті. его в глыбах гранита и 
привезти «два воза» в Петербург, — по качеством он был много хуже старых 
образцов. К сожалению, имеющиеся в архиве б. уделов данные недостаточны, чтобы 
судить, действительно-ли был найден (юлнечный камень или что либо близкое к 
нему. Рамзай определенно высказывался за то, что первые куски солнечного 
камня являлись валуном из Хибинских гор, но этому противоречит полное отсут- 
ствие в последних этого минерала. Не ироисходил-ли камень из щелочных 
массивов Терского берега, паіір. Турьи около Умбы **)? 

Второе известное месторождение солнечного камня по р. Сліодянкс, на юг от 
Байкала, где в пади Улунтуй, в месторождении радиоактивных минералов отме- 
чается серовато-синий полевой ппіат (микроклиновый пертит) со слабым красноватым 
отливом. На эти солнечные камни «проявляющиеся лишь па крошечных простран- 
ствах спайной поверхности», указывал еще А. Чекановский в 1874 г. 

Гораздо интереснее и в практическом отношении важнее является третье 
месторождение— у дер. Уточкиной, в 17 в. от Верхне-Удинска, вниз по р. Се- 
ленге. Это месторождение, о котором долгое время моишо было догадываться по 
валуна.м, находимым в реке***), было открыто в 1832 г. д-ром Фи д лером и 
давало красивыя вставки серого солнечного камня. По моим наблюдениям 1915 г., 
наибольшего внимапия заслуживает нижний утес (ниже деревни), состоящий из 
мощной светлой пегматитовой жилы и целой сети мелких жил сероватого калиевого 
полевого шпата, прорезающего гнейсовндные породы. Отдельные спайные осколки 
камня, величиною в несколько квадратных вервіков, или, чаще, кристаллические 
аггрегаты его несомненно заслуживают внимания, как красивый и недорогой ма- 
( тернал. Привожу дословно несколько совершенно справедливых .замечаний Фид- 
лера: «солнечный камень находится .здесь довольно большими массами, так что 
может быть употреб.зен на вазы до 1 — 2 футов размера и другие и.зделия зна- 
чительной величины». — «Цвет его светло-серый или темно-серый, красіювато-бурый, 
переходящий в кэричневый, переходя местами в бледно-красный или телесный 
цвет». На основании этих указаний Фидлера, гр. Перовский, убедившись в 
красоте ограиенных камней, предпринял осмотр месторождения, подтвердивший 


*) в Кандалакшской заливе известно два острова Седловатых; вероятно, речь ідет об острове 
на 3340' восточной долготы от Гринвича в Порье— губе на Терском берегу, где можно предположить 
некоторую связь с щелочными породами Умбы. 

**) Ѵеіаіп (Виіі. 5ос. беодг. 1891. XII. 49) описал с берегов юго-западных заливов озера 
Имандры письменный гранит с „аванти-риновым олигоклазом* (у Зашеек и близь Сырой Тундры). 
Может быть отсюда происходил валун? ^ 

***) Так еще в 1811 году В о - О г ё е указывал ва Сибирь, как на лучший источник солнечного камня. 




зта указание и уетановавший присутствие мощных жил письменного гранита и 
тонких жил солнечного камня. 

С научной точки зрения наша месторождения интересны тем, что предста- 
вляют собой разности калиевого полевого шпата, а не олиго клаза, как это оши- 
бочно по аналогии с Норвегией принято считать в минералогической литературе. 
С практической точки зрения месторождение д. Уточкиной заслуживает большого 
внимания и благодаря легкости выработки и обилию материала несомненно даст 
лі, будущем прекрасный поделочный камень в больших количествах. 


Литература. 

Р і е (1 і е Г* Род^епсі* Лппаіеп. 1836. 169. 

2. Р а 3 у м о в с Е и й — Г а ю и* Драгоценные какнн, Спб. 1833. 118^120* (Эксп. аа Беіоѳ 

море), 

3, БсІиШев МіпегаІ. (лезеіізсіі. Решгз. 1842. 1. р. ЫІ (Набл. Фидлера н Седакова над 
жилами Уточкиной), 

4- БеЗ’СІоігеаи^, ^йоѵеііез гесЬегсЬез. 1867* 664, 716 (ост. изслед.). 

5. Рукоп. записные книжки акспедндии А. Ферсмана ]915 г, (Местор* по р^ Селенге). 

6. Архивные материалы из архива б. Уделов* 

7. "ѴѴ* Еашзау. Редіа. 1894. И, 2 . 77 (Бел* море\ 


3. Лунный камень, адуляр.*). 

Лунный камень, жемчужный шнат—под этими названиями обычно подразу- 
мевают адуляр с шелковистым, нежно синеватым отливом, напоминающим лунный 
свет, Ко словам В. Севергина <через полирование светлое принимает отцо и 
может употреблен быть на разные украшения>. Было-бы ошибочным приписывать 
; это свойство исключительно калиевому полевому шпату, в котором это явление 
* вызывается микроскопическими пертитовыми вростками кислых плагиоклазов (еапр. 

1 известный лунный камень с острова Цейлона). Гораздо реже лунным отливом, вы- 
: званным уже другими причинами, отличаются кислые іілагиоиазы, например, из 
Тѵе(іезігагп 1 в Норвегпп л АѴііщіп^іоп в Северной Америке, 

В России к лунному камню (к сожалению, до сих пор ыеиспользоваеноиу) 

1 нужно относить нежный, серовато-белый криптопертнт из пегматитовых жил первого 
г ключа р. Черемшанки в Ильменских горах на Южном Урале, также аналогичный 
|| стекля нопрозрачный нолевой шпат из Савельева лога (там-же) и из месторож- 
^ дения главного хребта — на западном склоне Ильменской горы против Тургояка, 
: недалеко от деревни Селяпкиной. 

Второй район очень красивых серых лунных камней — это Прибайка,іп>е, где 
: он образует особый тин пегматитовых жил, подробно изученный А. Чекааов- 
!ским и наблюдавшийся им в контактах с известняками. Этот полевой шпат 


*) Ийогда іуяным камнем ошибочво аазываюг свіеннт (жилковатый гиде Пермской губ.)і а также 
: другие минералы с ше.жйВЕстын блеском, наир, цпмофан, кошачий глаз к пр. 


встречается неправильнымя скоплениями, обладаювіими сильным блеском, «олупро- 
зрачноетью и часто лунным отливом; больших скоплений он не образует, но ьаблю- 
дается в весьма многих местах по‘р. Слюдянке, Талой и Малой Быстрой. 

' Из плагиоклазов с слабым лунным отливом необходимо отметить полевой 
шпат из пегматитовых жил Шайтанки (в змеевиках вместе с бурым турмалином), 
Липовки п дер. Луговой на Среднем Урале. Кроме того, имеется в старой лите- 
ратуре указание на то, что лунный камень встречается в бассейне р. Унды около 
Новотроицких промыслов в Забайкалье. Полевой шпат с иризацией отмечается 
И. И, Гинзбургом из Быгострова и из с. Доловинпой в 37 в. от Кеми, в Кем- 
ском уезде Архангельской губернии. 

. Как выше указано, русский .іунный камень до сих пор совершенно не исполь- 
зовался, между тем обилие материала, его достуішость месторождений и чистота 
(например, из Ііэьменских гор) заставляет выдвинуть его и обратить внимание 
заинтересованных кругов кустарей *). 

4. Лабрадор. 

Лабрадор сравнительно редко и -только в исключительно красивых ирвзирующих 
кусках является поделочным камнем для брошек, застежек, печатей или даже 
колец; в главной своей массе он должен считаться поделочно-ориаментовочным и 
строительным камнем, как для наружных облицовок, так и для памятников, над- 
гробных плит и т. п. I 

Б виду этого подробное описание свойств и месторождений этого камня . 
выходит за пределы задач настоящей монографии, тем более, что особенно вы- . 
сокой игрой для мелких украшений обладает главным образом пе русский мате- • і 
риа.т, а Американский (о-в Св. Пак.іа — цвета павлина), Индийский (желтовато- ^ 
молочный и цвета, пав-тина) » из Южной Америки (с огненно-красной п зеленой ' 
игрой). Однако, русские месторождения по своему богатству орнаментовочным мате- 
риалом настолько важны, что нельзя обойти их молчанием. 

Лабрадор является очень прихотливым ка.мнем и далеко не удовлетворяющим 
всем вкусам художественной моды. На лабрадор была особая мода в начале 
Х]Х столетия, когда, напр., герцог Девонширский за 1.000 р. купил валун лаб- і 
радора, найденный около Калинкива моста в самом Петрограде. На него была ^ 
мода в Париже и Лондоне в конце 80 годов прошлого столетия, но в последнее [' 
время с ним приходится считаться .чишь как с орнаментовочным камнем. 

Кроме коренных месторождений Финляндии около Оямо, нам приходится прежде 1 
всего говорить о валунах лабрадора, находимых по северо-западу России в особенно в 
районе Петроградской губ. н занесенных частью из Финляндии, частью из Швеция. 

В. В. А р ш д а О В, О двуж полевых шпатах Урала, Иэд. Литегеа, Москва, 1911 (луаиый [■ 
камень Шьмеяских гор). А. Чекановскня. О іазураіе Прнбайпалья (архав Геодог- 
Академик Наук), См. второй том вастолщего издавна. , ] 
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На эти находки, сделанные виервые в 1781 г. при прокладке Петергофского шоссе, 
обращалось особенное внимание "), о них докладывалось императорам и из наи- 
более ценных кусков готовились пзделия и столы для Эрмитажа. Насколько 
;заботливо относились в те времена к этому камню, видно из стихотворения 
Мартынова, посвященного находке в 1829 г. около Царского села на 
р. Пулковке двух больших валунов «Благодарность огромнейшего лабрадора чле- 
нам Минералогического Общества», и начинающегося словами: 

Сколь МИ 0 ГИ надо мной столетня пролетели, 

Вельможа, селянин на мне всегда сидели. 

Коль смашіт их к себе товарищ мой — ручей, 

Никто не знал цены и красоты моей. . , . 

Конечно, эти находки валунов (повторяющиеся изредка я ныне) в настоящее 
время имеют лишь чисто исторический интерес, но с каким вниманием к этим 
валунам относилось Минералогическое Общество, видно из нижеследуюигей выдержки 
из бумаги директора общества Я. 3 е м б н и ц к о г о по поводу вышеотмеченных камней: 
«Общество полагает, что ра.зделение оного лабрадора па части для изготовления 
вещей в малом виде было бы явным действием истребления единственного доселе 
лабрадора по величине его при отличной игре цветов, местами в нем усматри- 
вае мой». Взамен этого общество предлагало .из своей коллекции хорошие образцы 
для изделий «Ее Императорскому Величеству». Согласно специальному докладу 
.1. Перовского бь[Ло нреддоженб большой валун оставить на Петергофской фабрике, 
а меньший уступить Горному Институту за 1,200 рублей (22 ноября 1829 г.). 

Совершенно иначе представляется вопрос о /оай?но-/)»/с’скил: лабрадорах, глухо 
известных еще в начале XIX столетия, но определенно изученных значительно 
позднее *** ****) ). 

Коренные месторождения этих пород известны в районах Киевской, Волынской 
и отчасти Херсонской губерний. Этот район юга России, открытый доктором 
Ширмором в 1835 г., является, повидпмому, одною из самых богатых областей 
распространения лабрадора на поверхности земли и, потому,, заслуживает весьма 
серьезного внимания. О практической точки зрения он уже давно стал использо- 
ваться и применяться для колонн, подоконников, каминов, лестниц, облицовки 
церквей II т. д. ***‘* * ) К сожалению, при ряде достоинств по своей игре и мягкости 
тона, южно-русский лабрадор страдает рядом технических недостатков, как-то 


*) ;^тн находки пронаоѳлй такое ваечатлониѳ, что Бю ффон назвал лабрадор ріегге Киззіе* 

Один валун весил 250 пуд., другой— 80 пуд. В 1815 г, бил пайдея крупный валун на Волко- 
вой кладбаді(е, откуда перенесен в Минерал. Музей Академии Наук, 

Частично лабрадор прийіевллся в древне-русском иерковаом строительстве в IX и ХЦ века^. 
когда, очевидЕш, уже было на него обращено внимание. 

****) Известны из Киевского а Волынского лабрадора: колонна в Алекеандроіеком парке в Одессе, 
колонны и облицовка храма Спасителя в Москве, колоааы Бладширского собора в Киеве, вяутреннйі 
облицовка храма Вознесения на Жкатернняиском канале, маогочясдеяные наматника на кладбнЕдэ 
около Аскольдовой мргяды на берегу Днепра около Киева п ив. др. 
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трещЕНОватостііЮ и некоторою неоднородностью. Часть этих недостатков об'ясняется 
прямо неумением выбирать нужный материал и неправильною обработкою-. Для 
улучшений методов обработки в конце восьмидесятых годов была устроена спе- 
цва,іьная мастерская в с. Городищах, Черкасского уезда Киевской губ. Тем 
не менее, вследствие полной неудовлетворительности отделка и техническим несо- 
вершенствам, часто граничившим с обманом, спрос па лабрадоровые изделия 
в больших центрах (как-то в Киеве, Варшаве и Петрограде) очень упал за 
последние годы. 

Главный центр обрабатывающей камнерезной промышленности— Житомирский 
уезд, прячем большипство заведений находилось в самом Житомире и лить два, 
но самых крупных, находились в дер. Осникп и Головине, причем только они 
были оборудованы механическими двигателями. Главпым тормазом промышленности 
являлось отсутствие путей сообщения; так на месте цена кубического аршина 
лабрадора в 1914 — 1915 годах колебалась около 15 р., тогда как доставка его 
за 25 верст обходилась в 10 р. *). 

Отдельные месторождения лабрадора и существующие ломки нанесены на 
картах строительных ыатеригыов фронта [25, 26] и по преимуществу приуро- 
чены к Житомирскому уезду Волынской губернии и к Радомысльскому и Черкас- 
скому уездам Киевской губ, 

С петрографической точки зрения приходится различать две разности: одну — 
порфпровидную, с крупными выделениями .лабрадора, другую— крупно-или мелко- 
зернистую. В той и другой величина кристаллов лабрадора доходит до 5 дюймов. 
Цвет кристаллов темносерый, почти черный, ирризацией обладает особенно грань 
М (010), дающая красивую игру зеленого, желтого, голубого и красного тонов; 
зеленый и голубой нреобладают, тогда как красный весьма редок. В куске обе 
разности лабрадора имеют совершенно черный цвет с синеватым отливом. Очень 
ценным является месторождение Паромовки, где отдельные иризируюпціе кристаллы 
достигали 6x6 вершков и при красивом го.іубоватозеленом тоне заслуживали 
большого внимания. Любопытно отметить, что в этом лабрадоре попадаются 
пустоты до величины кулака, выстланные щетками горного хруста.гя или аметиста. 
Редкой красоты плиты из крупнозернистой разности можно видеть во внутренней 
отделке храма Христа Спасителя в Москве и в пилонах храма Воскресения на 
Екатерининском канале в Петрограде. 

В общем лабрадоры должны быть отнесены к породам группы габбро-норитов 


*) Діа іарактерісгякі предприятий до обработке отметим в Справочнике промышдѳнвых 
ааведенаі Росснн за 1910 год: 1. Мастерская Воронова прк сел. Осинки^ Житгширского уѳзда^ 
в год 9 тыс. пудов на 20 тыс. рублей. 2. Мастерская Душинского и Салнс в дор. Головине 
того же уезда, на сумму 25—30 тыс. в год. 3. Олешкевич в самом Житомира —небольшая 
мастерская с 15 рабочими. Небольшая мастерская Под ар еде кого для изготовленья паііятяйков 
рвботада в дер- Паромовке, однако, после открытия карьеров в Освиках и Головине, с болѳѳ 
удобными путями сообщений, аксяорт Паромовского лабрадора сильно упал, Частъ материала под- 
вергалась художественной обработке в Одессе и Киеве. 



н, согласно детальный обследованиям В. Тарасенко, ііредстав.5яют весьма боль- 
шое количество различных видоизменений, относите-чьиые техннчесввіе свойства 
которых совершенно не изучены. 

Мелкозернистая разность тверже, хорошо полируется н хорошо сопротивляется 
разрушению атмосферою. Крупнозернистая разность, хотя и красивее, но обрабаты- 
вается труднее, легко крошится, разрушается и, потому, иредпочтйте.іьнее ее 
употреблять для внутренних отделок зданий. 

Бобигем выходы лабрадоровых пород тянутся полосой, начиная с Житомир- 
ского уезда, на севере и, через соседний Радомысльский уезд Киевской губ., в Чер- 
касский уезд той же губернии, вплоть до Елнсаветградского уезда Херсонской 

Житомирский уезд Волынской губ,: Крапивня, Букп, Головин (мастер 
екая), Оспина (мастерская), Паромовка (мастерская), Горошки, Добрынь, Воров- 
ская Рудня 0 др. 

Радомысльский уезд Киевской губ.: по р. Быстриевке Каменный 
Брод (мастерская), всего в нескольких верстах от области Головина. 

По грубым изысканиям специальной комиссии в 1848 г., в этом место- 
рождении можно добыть до 1 миллиона куб. саж. лабрадора *'). До 1860 г. место- 
рождение почта не эксплоатировалаоь а лишь с этого года было положено нача.ло 
крупной промышленности. 

Черкасский уезд Киевской губ.: с. Городащи по р. Олыпанке, со 
знаменитыми ломками, мастерскими и школой по обработке пород 

Эти месторождения были с.лучайно открыты при прокладке железной дороги 
(Киев — Фастов), при чем лабр’адор сначала шел как бут для фундаментов и как 
облицовочный материал. Только в 1885 г. образовалось товарищество д.ія эксплоа- 
тацип этих месторождений около ст. Воронцово, а в 1887 г. директором товари- 
щества Г. Г е л ь ф р е й X о м была устроена в Петербурге выставка с демонстри- 
рованием превосходных изделий как крупного монументального, так и юве.шрііого 
характера. 

Елисаветградский уезд Херсонской губ.; северо-восточная часть, 
около самой границы с Киевской губ., на берегу р. Б. Выси, бассейн р. Буга, в 
окрестностях Новоииргорода, где имелся целый ряд камеволо.мен ;іля добычи бута 
и приготовления плит (для памятников). Каменоломни тянутся на протяжении 
около 8 — 10 нерст на Б, и 3. от Новомиргорода. 


Изделия из этого лабрадора выделялись иа Пнжегородсиой Выставке в 1896 г., особенно 
фабршш Керчак-СавнцЕого, работавшей начиная с 1849 г. н выделывавшей изделия пре- 
восходного качества тысяч на 80—40 в год. Лучшим образцом изделии из Камеанобродских ма- 
стерских может служить внутренняя облицовка Храма Христа Сааептеля в Москве, Интересно 
отметить, что во дворце Саи-Донато в Италии (где?) было установлено 10 колонн из этого 
лабрадора. Н. Не ст ѳ ро в скиЁ. Горное дело на Нижегородской выставке. 1897. ѴЯ. стр, 51. 
См, также Д о л ия ский. Горный Отдел на Одесской Выставке 1В.В5. . 

**) Месторождения известны п в области Еаяѳвского уезда. 
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5. Письменный гранит 

(еврейский камень). 

Б качестве своеобразного поделочного камня должен быть ноставлен и пись- 
менный гранит (у С е в е р г и н а — алфавитный камень), состоящий из законо- 
мерного сростания полевого шпата и кристаллов дымчатого кварца. Этот камень 
не мог не обратить внимания еще в XVIII столетии п целый ряд авторов описы- 
вал его под различными наименованиями. 
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у нас на Урале его называют «припасом», так как он сопровождает место- 
рождения драгоценных камней — берилла и топаза {тяже.іовеса), а в Забайкалье 
■еще со времен Раігіп’а (1789 г.) иаходки пегматита признавались прямым 
указанием на нахождение драгоценных камней. В Мурзинском районе иногда его 
называют «рябчиком» или еврейским шпатом: так существует на Ыокруше выра- 
жение: «шпаты пошли, но без еврея», что обозначает жилу без письменной струк- 
туры, сплошь состоящую из полевого шпата, и что служат скверным признаком для 
находки драгоценных камней. 

Несмотря на то, что письменный гранит являлся у некоторых народов 
камнем священным, и наир, зыряне на севере Урала или ацтеки в Центральной Аме- 
рике поклонялись ему, тем не менее мне неизвестно употребление этого камня для 
украшений или поделок не только в древнем искусстве, по да:ке в ХУП и в на- 
чале ХУ1ІІ века, когда, казалось-бы, именно этот камень мог-бы идти как дико- 
винка для табакерок, шкатулок и т. п. Только с самых последних годов ХѴДІ сто- 
летия, а особенно в Николаевское время, началось использование этого камня, но 
и то в небольшом количестве для небольших и дешевых поделок. ІС этому времени 
относятся и знаменитые столы из письменного гранита и амазонита в Эрмитаже 
и в Зимнем дворце, где происхождение материала несомненно указывает на Сред- 
ний Урал для первого и Ильменские горы — для второго. 

Надо пожелать, чтобы обратили больше впимания на этот своеобразный камень, 
встречающийся в большом разнообразии тонов (белый, серый, розовый, зеленовато- 
голубой) или рвсуіГка (мелкого, крупного, с ирямолвнейеыми контурами, с извилинами 
и т. II.) и в огромных количествах. Красота образцов зависит как от тона н 
чистоты полевого шпата,, так и от густоты окраски дымчатого кварца. Отвалы 
ряда конец на Среднем Урале, в Ильменских горах и н Забайкалье снлоиіь состоят 
из великолепного поделочного материала, размер кусков которого достигает несколь- 
ких футов. Неудивительно аоэтому, что лучшие сорта письменного гранита можно 
было еще в 1914 — 1915 годах получать в районе Мурзинки по 5 рублей за пуд, 
и за эту же цену Д. Орлов вози.і из дер. Луговой (в районе Мурзинки) этот 
материал в Екатеринбург для составления в Музее Уральского Общества учебных 
коллекций. 

Наиболее богатыми и красивыми по тону и рисунку являются письменные гра- 
ниты Урала, в меньшей степени Забайкалья и Алтая. Известны они и в южной 
кристаллической полосе (Волынской и Херсонской губ.), на побережий Белого моря 
и в {іяде. других областей России, богатых гранитными пегматитами. 

1. Наибольшее разнообразие и обилие материала дают копи района Мурзинки 
(Мокруша, р. Кривая, Маслянка и т. д.). 

2. Весьма красивы и заслуживают внимания нежнорозовые пегматиты с 
немного слишком крупным рисунком темного мориона из копи № 2 на Адуе [5]. 

3. Из Ильменских пегматитов надо иметь в виду Криолитовую и Стрижев- 


( кую топазовую копи, где светлодымчатый кварц проростает красивый густой ама- 
попит. К сожалению, обычно тон кварца довольно светлый. 

4. ІІ.з Алтайских пегматитов могли-бы иметь значение не столько письмен- 
ные граниты Тигерсцкпх Белков, сколько образцы из жил вокруг Колываиского 
озера. 

5. В Западном Забайкалье довольно красивые пегматиты со светлорозовым поле- 
вым шпатом и несколько слишком светлым кварцем встречены были мною около 
дер. Уточкиной в 17 верстах ниже Всрхнеудпнска по р. Селенге. 

6. Менее красивы письмепные структуры Борщовочпого хребта; цвет по- 
левого пшата Д 0 В 0 . 1 ЫЮ темный, серый и на его фоне сравнительно мало выде- 
ляется рпсунок светлого кварца. 

7. ]і^ополішо своеобразный тип письменных структур наблюдается на полевых 
шпатах хребта Бургутуя около ІСяхты и Цагап-Олуя в восточном Забайкалье. В 
:-ітях месторождениях^ кварц проростает розовый нолевой шпат неправильными изви- 
листыми змейками и в сечении не дает подобия еврейских буев, образуя тем не 
менее весьма красивый рисунок. 

і(ѵ Во всех перечисленных случаях, которые можно было-бы легко дополнить 
еще многими другими указаниями, красота и характер куска зависят от иапра- 
гаения распила камня. Кварц включен в нолевой шпат в виде веретенообразных 
тел (ихтпоглиптов), которые лишь в сечении, перпендикулярном к нх длинной оси, 
дают впечатление еврейских письмен. В косых сечениях форма разреза получается 
мало красивая и пеправплышя, а в разрезе параллельно длинной оси ихтиогдіштов 
вырисовываются па фоне светлого полевого шпата длинные полосы или вытянутые 
линзы с зазубренными краями, напоминающие скелеты рыб. Во всяком случае 
для поделочных целей желате.іьно ориентироішть разрезы точно перпендикулярно к 
длинной осп кварцев 17]. 
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Содалит 



ироме уже имеющего, мировую сіаву лазурита некоторое значеиие в капо- , ’Іі 

стве поделочного камня мог-бы иметь и содалит, который нередко выдается за ’.іі 

лаішс-лазу.ш. Однако, его мягкость, ясно выраженная спайность п хрункості. , І 
вряд-лн могут ему обезпечить широкое применение, за ііоікпочеішем орвамепто- ' ^1 

ночных целей “). _ 

В России нам известш три области, в которых этот камень встречается; - \\ 

а) На Южном Урале в Ильменских горах — синие скопления его в массе ж"') 

бесцветного элеолита или канкринита лишь изредка достигают большой густоты л 

и однородпости тона, и, потому, вряд-ли о них приходрітся говорить, как о серьез- і 

ном поделочном камне, хотя в отдельных случаях он мог бы идти в огранку 
кабошоном для небольших вставок. , л 

б) Несколько интереснее второе местороясдеиие, отмеченное на карте цветных . 

камней Средней Азин (см. стр. 45)— в районе Верхнего Зеравшаиа по | 

р. Тагобы— Собак [1]. Этот минерал (по таджикски ля*джвар) встречается здесь 
скоплениями до 10 сант. величиной красивого василькового цвета, частью в виде ',3 

трех вертикальных жпл, частыо-же отдельными гнездами в белоснежной полево- / 

шпатовой породе, среди известняков и мраморов. Как ноде^зочный материал, с "а 

колористической точки зрения, он заслуживает внимания, но само местороященпе .1 

в трудно доступном ущелии среди отвесных скал вряд-ли может скоро сделаться 
промышленным. Весыма возможно, что этот камень смешивался в Средней Азии с , і 
лазуритом и .может быть даже использовался вместо последнего. С другой стороны 
не исключена возможность нахождения в области Бадахшана и горной Бухары 
друтих месторождений содалита, особенно в районе лазуритовых копей [4]. 

в) Об этом-же минерале из третьего месторождения в Мариинском графи- Л 

товом руднике Алнбера (на Батогольском гольце) в Иркутской губ. писал ’І 

в 1862 г, Ушаков і'2] следующее: «содалит из последнего месторождения, судя ;•! 

по двум отшлифованным образцам; которые были доставлены в числе других Ч 

спутников Алпберовского графита на бывшую в 1860 году выставку Больного 


Экономического Общества, имеет очень приятный синий ’ цвет, стеклянный • блеск, 


*) Так, » Сев. Амераке получила эа последние 10 лет большое распространение ианадская сс- 
далптовая порода, которая под именои аломита шла. подобно мрамору, для внутренних облицовок. 
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хорошо принимает полировку, почему и может быть употребляем в дело на мелкие 
галантерейные вещи, для оклейки ваз, коробочек и т. д.> 

К сожа.іению, более точных данных об алкберовском содалите мы не 
имеем. 
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Рис. 14, Копия карты Перми кина (1853 г.), с неболыпііни дополпевйямн по его поэднейшіпі 

донесениям. 

*) К этой все областл Прибайкалья следует отнести в главколят (см* стр. 169), часть которого 
согласно исследаванивм Брёггера, до.’іжна быть врпчисяежа не к скаполиту, а к синему со* 
даляту. 
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Лазурит {ляпис-лазули, лазоревый камень) и 

главколит. 

Лазурит принадлежит к одним из тех ценных поделочных камней, с которыми 
связано по только много вопросов большого исторического и культурного зааченші, 
по и ряд задач чисто научного характера. Нельзя, однако, отрицать того, что ни 
те, іні другие до сих пор еще не разрешены, и что по отношению к этому 
азиатскому камню, как в области изучения самих месторождений, так п с точки 
зрения его распространения и происхождения до иастояпщго времени отсутствуют 
точі!ые данные и исследования. 

Его густо-синий цвет, «ласкающий глаз», не мог не привлекать к себе оби- 
тателей Египта и стран Востока "), и неудивительно, что, об этом камне мы на- 
ходим многочисленные указания у писателей ра.з.іичиых веков и различных народов. 
Так, в арабской книге «Аристотеля» *'} мы находим упоминание о «соединении 
его с золотом (ішритом), которое придает ему особую красоту», отмечаются там 
также и некоторые опыты для отличия его от поддельного лазурита (главным 
образом от соединений меди *”). Хорошо знали его древняя Греция и Рим, полу- 
чавшие из него хорошую Краску, и называвшие его оатгсрефо? (Теофраст- 
И линий). Подробно описывал и изучал его в XVII веке Воеііиз с!еВооі;[5]. 

«Лазуревый камені> издревле употреблялся в Индии и Персии при изготовле- 
нии драгоценной для художника краски-ультрамарина. С этой целью камень жгли 
и растирали в тонкий порошок; последний смешивали со смолой, воском и маслом, 
про.чывали, и тогда краска оседала в виде чудного тончайшего синего порошка, 
который сушплся а затем шел в употребление, но естественно был очень дорог. 
Все эти сведения нам передают іі подтверждают все старые писатели Востока, 


Есть проданже, что скрижали, данпыѳ Моисею на горе Синае, былн^сделаны из лазурита. 

8. Кизка. Ваз 8іе!пЬисЬ й. Лгізіоіеівз. НеМ. 1912* 153. 

Особенно часто смешіівался с так называемым арллнстл тлнел—іттстим камнем^ 
ироникяутым медною лазурью», который в огне теряет свой цвет и тоже употребляется для сиден 
Ераі:кЕ. 



Иби Хаукал, Истахри, Эдризіі, Абулфеда, Шехабеддпп, Ибн Батута, Тейфанш, 
.Марко-Поло и МН, др.», 

«.Іазуревый камень в применеіпш к искусству был излюблен еще в древнем 
миро; особенно часто на нем гравировали, что об.чегчалось его мягкостью, и ре- 
залп из него выпуклые фигуры н рельефы. На востоке п в Китае им пользовались 
часто; в Китае его применяли для чаш, шкатулок, флаконов, колец, статуеток, 
аму.іетов и множества безделушек; магометанский Восток прибегал к нему более 
для врезных и мозаичных работ» ^')- 

«В Европе лазоревый камень был очень редок, пока в XIX веке нс носгу- 
Ш1Л0 па рыноі; большое его количество, привезенное с Байкала. В прежнее время 
изделия из лазоревого камня [ізгоговлялксь лишь из цельных кусков, а так как 
последние редко имели достаточные размеры н были дороги, то и число дошед- 
ших до нас таких предметов очень ограничено. Болес мелкие куски шли на мо- 
заичные работы, на работы <ріеіга Оша», на отде-зку драгоценностей и, в соеди- 
нении с други.мн камнями, на украшение мебелн, к чему особенно пристрастились 
в ХѴП веке. Госу.дарствеііпые гранильные фабрики в Екатеринбурге и Петергофе 
в середі^не XIX столетня указали совершепно новые пути использования лазоре- 
вого камня: они изобрели облицовку тонкими слоями этого дорогого и прекрасного 
материала, в роде фанеровки столярных работ дорогими породами дерева, и довели 
эту технику до той степени законченности, выше которой едва-ли можно что-либо 
ожидать. Таким снособом ста.іи отделывать не только предметы средней величины, 
как ящики и шкатулки, колонки для шкапов, столовые часы и т, н., но и работы 
громадных размеров, каковы колонны в Исаакиевском Соборе, стены в покоях Боль- 
шого Царскосельского и Зимнего дворцов, вазы н столы в Эрмитаже и других 
дворцах. Достигается это таки.\і путем, что остов более мелких вещей — то есть, 
'В сущности, самые вещи — изготовляются из мета^іа и лишь обіѵладываются тон- 
кими пластинками дорогого материала, составленными, в свою очере,дь, из мелень- 
ких кусочков; по отношению к круипым предметам применяется в общих чертах 
тот-жс способ, но остов делается из простого камня. Искусство этой работы 
заключается в том, чтобы но только нригнать отдельные куски настолько слитно, 
что соединение пх для глаза почти неуловимо, но и придать им все мельчайшие 
изгибы, выпуклости и закругления, соответствующие слояшым очертанпям>. 

«Нельзя отрицать, что лазуревый камень— правда, только в лучших своих 
образцах — тапт в себе очарование, которому трудно нротивостоять. Действительно, 
роскошный цвет хороших бадахшаиских кусков производит необыкновенно бла- 
городное впечатление, точно — как ни парадоксально это соностаіысние — холодный 
огонь. Впечатление еще значительно усиливается золотистыми, блестящими вкрап- 
лпнами, появляющимися то одиночными круппнами, то в затейливых сочетаниях, 
то в извилистых жилках». 


См. Вгагсі. Мшегаі. нррі. аих агіа. Раг. 1821. И. р. 470. 
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«Лучше всего лазоревый камень сочетается с золотом, особенно там, где 
служит только фоном, менее удачно с чисто художественной точки зрения псіюдь- 
зоваіше синего камня для рельефной резьбы, передающей портреты или измышленные 
головки, хотя- бы исполнение се было вполне законченным и художественным; к 
таким работам побуждала, очевидно, только мягкость камня и сравнительная лег- 
кость резьбы. Тяжелый вес лазурита п невозможность делать из него очень тонкие 
пластппкп удерживали от озготовленвя из пего табакерок п коробочек, предназна- 
ченных к ношению в кармане; тем не менее, попытки такого рода бывали» [2]. 

Характерный тон камня, в связи с способностью принимать довольно хорошо 
полировку (не очень прочную п без большого блеска), еще с конца XVIII века 
выдвину, ш его как первоклассный поделочный материал, который вскоре получил 
ширюкое распростраиепре о вытеснил его применение в размолотом виде для краекп 
или для медидпнеких целей. Особенно цеанлпоь темные васильковые сорта, иногда 
с золотистыми крашшкамп пирита, причем последние были особепоо характерцы 
для так называемого «бухарского лазурита». Нередко окраска лазурпта улучшалась 
пос.’іе прокаливания до темнокрасного каления, но эта операция должна была вестись 
очень осторожно, так как иной г»амень от нес приобретает слишком темный тон, 
а иной — зеленоватый. 

Употреблялся лазурит для галантерейных п туалетных украшений, однако, 
наиболее ценным являлось его прпмеиенне для больших вещей — ваз, колони, ка- 
минов II т, п. В мблких вещах, особенно при искусственном освещении, он очень 
теряет ц, потому, его употребление для серег іі брошек весі.ма ограничено. 

Почти исключительная монополь на обработку лазурпта в конце ХѴІІІ и 
Б XIX веке принадлежала Петергофской гранильной фабрике, которая проолавалась 
выполнением ряда всемирно известных работ. Достаточно вспомнить о знаме- 
нитых колоннах Іісаакиевского собора, в диаметре 14 верш., вывшной почти 
в 7 арш., на которые пошло 78* '* пудов камня *), а также о вазах, столах и 
чашах в Эрмитаже, или облицовке Мраморного зала в Мраморном Дворце и Лион- 
ской комнаты «СарЕосельского Дворца». 

Б тесной связи с лазуритом находится и его неизменный спутник — главколіш, 
енневатофиолетовый минерал из группы скаполита, отличающийся большей про- 
зрачностью, чем лазурит, ясной, хотя и несовершенной снайкостыо и резкими 
переходами тонов. Вместе с самим лазуритом он образует очень красивые по тонам 
скопления и вообще в куске часто трудно отличим от последнего, вследствие чего 
в старой литературе обычно переплетался с описанием настояпщго лазурита. 

.Іазоревый камень издавна пользовался уважением придворных^ кругов России, 
^причем имеются сведения, что сама Екатерина I весьма иитересовала(й этим камнем, 
иривози.чым «из Бухарин с золотым песком через Кяхту>, причем ею были поставлены 


Стовиосіь каягдой колонны около 31.000 р. Лазурит шел Бадахшанский по ценй 250 р. 



особые условия привоза этого яамня (лапжеверт по бухарски и чпн-чвн-ши по 
китайски), а именно уплата за первый сорт за каждый фунт по фунту серебра, 
а за второй сорт за 10 фунтов камня — 9 фунтов серебра, причем платилось не 
серебром, а пушным товаром. Однако, не смотря на эти меры, і^амень попадал 
в Россию лишь в незначительных количествах и не каждый год. При этом 
остается, однако, ^неясным, из каких месторождений проникал в Кііхту этот цени- 
мый на Востоке камень, действительно-ліі из предполагаемых месторождений 
Китая *) или-же кружным путем из Бадахшана. К этому интересно добавить, что 
китайцами этот камень издавна приносился на наши пограничные караулы в 
районе Ю.-В. Забайкалья, причем они обычно уверяли, что шары лазурита вымы- 
ваются и выбрасываются на берег волнами озера Далая и реки Еайлар [47]. 
Первые более точные сведения о лазурите отиосіітся лишь к 80-м года^I 
ХУІ1І столетия, однако, нельзя не отметить одного интересного указания, требующего 
да.’іі.нейших архивных розысков: в 1737 г. Амман сделал доклад в Академии 
Наук о местах в России, где находится лазурит «йсЬоп8іе Ыаие КагЬе>, а Корф 
говорил 0 . той синей краске, о которой упоминается в Камчатских Актах Экспе- 
диций С т е л л е р а. 

Начиная с конца ХУ1І1 века было предпринято много поисков :зтого камня 
во всем свете, и лишь последнее время к азиатским месторождениям присоединялись 
в Чилийских Андах находки довольно светлого и зеленоватого лазурита. Таким 
образом ц сейчас первенство в обладании этим камнем остается за Азией, где наше 
внимание обращают на себя две области— одна, обычно относимая к Бухаре или 
Персии, вторая — на юг от Байкала. 

С этими двумя областями мы познакомимся отдельно. 


Лазурит Бадахшана — с6ухарский>. 

До начала XIX века лазурит обычно приходил из «Бухары, Туркестана, 
Афганистана, Персии, Тибета» и под этнып разнообразными п неясными обсзна- 
чеппями скрывался какой-то неведомый источник Средне-Азиатского камня. Иногда 
минерал считался приходящим из «Киргизских степей» или дааш камнем пз 
«страны Китаев» Несомненно, что в многочисленных, очень противоречивых 
указаниях мы прея>де всего встречаемся со значительной нутаницей понятий о 


*) В и-Я а 1 с1 е в 1735 г. отмечал нахождение лазурита в южной провинции Юнь-нан (еш границе 
с Бирмой) в провинции Сечуѳн и особенно Гаеь*Су (на восток от Восточного Туркестана), где он 
якобы, встречается вместе с нефритом. Эти указания не получили подтверждения. Позднее 
К. ЬеопЬагй (Огукіо^позіе. 1821. стр. 651) приводил длинный список мест нахожлонпя лазурита, 
особенно в провинции Гань-Су. Скорее всего речь идет о Бадахшанском лазурите, проникавшем 
вместе с нефритом с Запада через Кашгар и Яркепд. Вгіісктапп оо придавал воры указаниям 
В и-Н а 1 (і е. 

<В Малой Бухарин, откуда привозят в Оренбург иногда куски весом в 3 иуда, в Великой. 
Татарии, в Персии, Китае и в Сибири близ Байкала», так говорал акад. Севергин (1809 г.). 
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самом камне, так как лазурит часто смешивался, да и сейчас смешивается с 
различными соединениями меди (кварцем, окрашенным азуритом и т. н,), и в 
частности в Туркестане, поввдимому, не отличался от содалита Алайского хребта 
в долине Зеравшана, а в Семиречье и Кульдже туземцы говорила про обилие 
лазурита в связи с медными оішаами в ряде местных месторождений [9]. 

Еще Марко-Поло в XIII веке (1271 г.), 'описывая Вадахшаи и руби- 
новые копи, говорил; «в этой стране, знайте, есть еще и другие горы, где есть 
камень, из которого добывают лазурь; лазурь — прекрасная, синяя, лучшая в 
свете, а камни, из которых она добывается, водятся в конях, как и другие камни». 
Неопределенно говорил о лазурите Тейх; «из Бадахшана и с Еок-Тюбе, близ 
Еульджи, уже в пределах Еитаіі». Еще менее ясно указание на лаішс-лазули 
в Кокандском ханстве. Имеются указания на нахождение лазурита в Горной 
Бухаре (н.а границе Хотлана и Бадахшана) «в горах подле Самарканда и Таш- 
кента», по все это скорее предположения, чем действительные ука.заиші на 
находки *). 

Только экспедиции начала XIX века пролили свет на эти месторождения — 
В и г о е 3, Г г азе г по распроопыи сведениям и \Ѵ о о (1 по личным впечатле- 
ниям [6,7] да.ті их описание и указали на точное их по.'іожение около Фиргаму, 
на юг от Джарма в Вадахшане. ІІовидимому, это единственное месторождение, пз 
которого Восток чепиал свои лазоревые богатства, и все указания на Персию, 
Бухару, .Памир и Индию, вероятно, долгкны быть отнесены к нему. До настоящего 
времени Вуд остается единственным путешественником, посетившим эти копи: 
вот как он описывает их; 

«Кони находятся на правой стороны долины Еокчи, которая в этом месте 
с ‘уживается до 200 ярдов, стесняясь высокими, зубчатыми горами, лишеипьшй 
какой-бы то ни было растительности. Горы состоят из черного и белого, неслоп- 
стого, но о волнистыми линиями известняка, в котором п залегает лазоревый 
камень. Вход в копи лежит на высоте 1500 ф. над уровнем реки и доступ к 
нему весьма затруднителен и даже опасен. Разработки ведутся крайне неяра- 
впльво и с большим риском; в главную копь ведет наклонная шахта (10 ф. в 
окружности), которая переходит в галлерею до ВО шагов длиною и до 12 в 
ширину и высоту. Галлерея о неболыпям уклоном .’й' оканчивается углублением в 
20 ф. диаметром п глубиной. Дно галлереи местами др : того завалено обвалами с 
кровли ее, что пробраться но ней можно толькоі по-йком.^ Благодаря этим обвала)! 
нередко происходят несчастные случаи, и некоторые места галлереи носят назва- 
ния по имени погибших; тем не менее об укреплении копи нет и помина. 
Добывание лазоревого камня производится самым примитивным способом — при 


Пак будто бы более достоверны указания на Белуджистан и район Кандагара в Афганнстане 
Си, М е г п 1 і, Копшеі. Міпеі\ 1905, 198—199, Б е-Б а и п а у приводит без сноски мноагш й р в д н а 
(1841) на нахождение лазурита в Индии, в горах Хабраііаг в Аджмире. Последний, ына кажет сяі 
скорее относится к сиішя модным соединениям. 
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1ЮМ0ШИ огненной работы причем работают ііреимуіцсствепію зимою. Туземцы 
различают три сорта лазоревого камня: пеЫі — самый дорогой п красивый, цвета 
индиго, а>іііаііі — свстлоголубой и 8иѵ(?і — самый низший сорт, .зеленоватого цвета. 
Лучшего качества камень находится в самых темных породах и притом ближе к 
реке: вместе с лазоревым камнем находится прекрасный голубой ультрамариіі>. 

ѵВ последнее время, года 4 тому назад (т. с. в 1830 — 1840-х годах), но 
распоря:'Кенпю Мурад-Вега, копп .зги, равно как н рубиновые па Оксе, пере- 
стали ра.зрабатывать по причине малой доходности их; но прежде они разраба- 
тыва.інсь усиленно, и бадахіііанские камни разпо.зилпсь в Китай, Бухару п по 
всему Востоку». 

Лучшим сортом этого камня (арабский лазувард, персидский н афганский — 
ладжавард) па Ростоке считался тот. в котором вкрап-чепы золотые точки. Из него 
в начале XIX века делали перстни, чаши и кувшины и добыва.ііі до 200 нуд. в год. 

В 1 900-х годах каме'И>. каясется, добыва.зся в Бадахшане и вместе с 
каракулем составлял регалию афгаііского :-)мпра, благодаря чему мог вывозиться 
из страны лишь контрабандным путем, который, однако, с конца восьмидесятых 
годов оказался весьма затрудненным благодаря устаиовлснню тамо;кенпой линии 
на бухарско-афганской границе (нз донес, росс, по.іитпч. агента в Бухаре за 
Л» 761. 1898 г.). Живший в Бухаре торговый агент эмира скупал находимые 
у населения куски н отнрашіял пх в Кабул. Современное состояние промысла | 
совершенно неизвестно н ведстся-лн добыча на копях — сведений нет. В Россию ; 
іиімст. проникал в ХѴІіІ веке через Китай, позднее через Бухару, Оренбург п | 
Нн:кег'ородсі:ую ярмарку. В последнее время закупки шли прямо через эмира | 
Бухарского, который в 1889 г. подарил русскому двору 40 пудов камня. 

Вообще, как указано выше, еще и сейчас остается нерешенным вопрос, 1 
являются-ли кони Фяргаму единственными в Средней Азии, илп-же будущие исслс- 
довате.чи подтвердят те неясные исторические справки, которые мы находим у 
разных писателей, и откроют другие месторождения. 

Лазурит Прибайкалья. 

Историяоткрытия. 

Вторая область Азии, которая нрпв.іекает наше внимание — отроуі гор, ■ 
окаймляющих южное и юго-западное побережье Байка.ча,— область, представляющая 
столько неисчерпаемого разнообразия ноделочных и цветных камней. Лазурит и 
его постоянный спутнпк-главколит были открыты в этом районе в 1784 п 1785 го- 1 
дах знаменитым исследователем Сибири Эриком Л а к с м а п о м, іюторый так 
описывает свое открытие в письме к іі а л л а с у: < . . . р. Слюдянка, пли в про- 

Это находит себе подтверждение в том, что на образцах бадахшанского лазурита нередко 
обнаружкБаются следи прокалпвавпя, что п отражается на большей густоте тона. 


стонар. Карча. Прекрасный белый мрамор встречается во многих местах^ а в 
соединительных породах, где гранит примыкает в мрамору, проступает Ьарій-Іагиіі. 
По всей речке, около 35 в, длиною, находят валуны этой синей горной породы 
везде между наносами, п опять по местам выступают белые мраморные утесы до 
той снежной вершины, с которой свергается яростный ручей. У Слюдянки Іарі? 
Іахиіі показывает удивительные переходы из самого насыщенного темного ультра- 
.марииа в цвет бледной сыворотки; местами встречаются камин фііолетовосикего 
цвета (очевидно, главколит), а еще гораздо чаще похожие цветом па та.’іассйн п 
'селадон. То кварц, то полевой шпат смешаны с зернами слюды и колчедана, то 
опяті. вкраплены известковые частицы. Я, до безумья п до мученичества влюблен- 
ный в камни и в дикой’ Сибири совсем испортивший свой вкус, не в еоотояпви 
судить о прекрасном. Потому осмеливаюсь переслать целую партию синих камней 
моих для представления их высшему приговору. Со Слюдянкой ирекрапщется 
Ьарія-Іаяиіі» {12,13]. 


Н 


Это открытие *), сделашше по другим историческим данным па основании 
находки образца култукским крестьянином Война плп же звероловом из Иркутска 
.Т а п ш и н ы м, дошло до сведения начальника горной экснеднцнп генерала С о й- 
м о п о в а, который доложил Екатерине II, в последняя распорядилась предоставить 
Лаксману сре.дства на дальиейшие поиски; в конце 1787 года состоялась 
экспедиция, детально изучившая течение р.р. Слюдянки и ІІахабихи и собравшая 
до 20 пуд. ценного матерпа.та, как лазурита, так іі главколпта. К сожалению, ш 
данных этой экспедиции осталось невы^яснениым, пайдены-ліі были коренные место- 
рождения лазурита; скорее надо думать, что кое-что в долинах Слюдянки к Паха- 
бнхп было открыто, .хотя позднейшпя указания С и в е р с а указывала лишь на 


валуны. 


В те-яге годы, на основании образцов п сведений, сообпіенпых Л а к с и э- 
и о м, начинается детальное изучение этого минерала, подробно сведенпое в 
;■ биография этого натуралиста. Вокруг минерала расгорелся уіастоящяй спор, но сам 
I Л а к с ы а к оставался вне его, мечтая попасті> в другую родину этого камня — 
! «в Бухаршо». Многие, со слов Рсновапца, отрицали правильность находки, 
і другие счпталн минерал за простую разновидность по.тевого шпата, третпе указы- 
<1 валя на отсутствие коренных месторояѵдешій. В 1813 г. по поручению Горного 
: Сонета на Слюдянке вел разведки Семпликевич; поиски бы.лп неудачны и кроме 
; валунов лазурита ничего не дали [14]. Более удачными были попеки австрийского 
1 - минералога Я. ВІора в 1816 — 1817 г. г.; .хотя, невидимому, ему удалось найти 
ртри коренных месторождения па берегах Слюдянки, по в заложенной пи шахте 
оказался главным образом главколат **), привезенный еще в 1809 г. из этих мест 
; Л к о в л е в ы .м. Однако, с практвческой точки зрения разведки Моровских место- 



Первое сообщеппе об &то>і открытди бшо доложено в Академии Наук 19 января 1786 гілгі . 
Впрочеім, и сойпас отличить на глаз главк олит от лазурита аатрудіііте 2 Гъно. 
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рождений Сибііряковым (1818 г.) ока:шись отрицатсльнымп и далп лишь 
весьма неоднородный и мало подходящий для поделочных целей материал. 

Новое нанравление получил вопрос только после новой командировки пробнр- 
яого мастера Харппских и Злобина и особенно после паходки лазурита 
в 1848 году поселенцем култукского селения Чпкаевым по р. Талой в левом 
ее берегу, в 7 верстах от самого Култука. Начиная с 1851 года, поискамп лазу- 
рита начинает заниматься в этом районе неутомимый Г р и г. II е р м и к и н.' 
Его рапорты и донесения по большей части оставались в недрах архивов Депар- 
тамента Уделов |2]|, и первое точное литературное списание самих коней лазо- 
ревого камни относится к работе И. И е р с п л о в а, перепечатанной в ряде пернодн- 
ческих изданий |‘25, 26, 27| в 1857 году. 'Автор подробно списал Пермикпн- 
екпе работы, дал схематические чертежи и пришел к выводам, что месторождения 
эти заслуяшвают большого внимания, н что генетически они связаны с «трением н 
передвижением масс известняка, вызванным парами снизу». В связи с этой 
теорией, Версилов совершенно справедливо отмечал вероятность нахождения 
лаппса-лазулн высокого качества в более глубоких частях месторождений, что в 
дальнейшем, действителі>ио, іі оправдаюсь. За этим описанием ііоследова.іп описания 
Романова [28 1, Селі. ского [30 1, коротенькие печатные заметки Черского 
ц Ч е і: а н о в с к о г о и только более обстоятельная и интересная работа О б р у- 
чева [41] пролила свет на природу этих .месторождений. 

Между тем история іісследования нх шла далеко вне этих печатных работ, 
н в архиве б. Министерства Уделов и Петергофской гранильной фабрики накапли- 
вался опюмный материал работ неутомимого Перми кип а, сына мастера Ека- 
теринбургской гранильной фабрики “). Еще н 1841 году началась его .деятельность, 
когда он был командирован Кабинетом для ііазыскапіія цветных камней, но осо- 
бенно работа закпнела в 1850 году, когда страстный любитель камней и коллек- 
ционер Гр. Л. Перовский отправил его в Сибирь**) для отыскания цветных 
камней для флорентийск'Ьй мозаики со званием «чиновника по отысканию цветных 
камней в Сибири;. В 1851 году Пермикин открыл работы на М. Быстрой и 
Талой и добыл 17 нуд. лазурита из россыпей и небольшое количество из ранее 
известного здесь коренного месторождения. В этом году ему удалось сделать болі.- 
шой об'езд района распространения валунов нефрита, открыть коренное место- 
роа:дение лазурита и главколита в верховьях Слюдянки и даже перевалігть через 
Хамар-Дабан к притокам Джидды для осмотра месторождений аметиста, а в 1852 году 
открыть ряд новых месторождений по притокам Иркута и по Слюдянке (добыто 
33 аудй). В этом году у него на промыслах работало 30 рабочих, причем каждый 


Подробная биография Г. Пермикина будет помещена в четвертом томе. 

По словам В е р ф е л я, при пем состоял в качество гувернера и парикмахера А д и б ѳ р, 
вскоре сделавшийся самостоятельным и продолжавший на свой риск поиски цветных камней в Тун- 
кнБских горах. 



"■ ч ^ 

V — 175 — 

рабочий обходился ему по 200 рублей серебром в год, что ло тогдашним ценам 
представляется весьма высоким. 

Все эти находки окрылили энергичного П е р м и к в н а и он мог с гордостью 
писать: 

-і&сл едет пае розыскавой, сделанных ж дою в отрогах Саян а, в настоящее время окончательно 
решен вопрос, разрешением которого зааимаідсь, наяпная с г. Мора (1816 г;) включительно до моего 
сюда приезда (1851 гО, о том, существует*ля но р< Слюдянко -и в других прибайкальских местах 
коренное месторождение лаэур, камня. Б продолшенпе зтого времени ж даже еще ранее, в дарство- 
вание имцоратрпцы Екатерины II, несколько лиц были посылаемы е этою целью, но как мне известно, 
все он и, равно как и М о р, искали этот камень по выносам речек или делали разведки при подошве 
гор, между тем, как я выше упоминал, для подобных розысканяй нужно было осматривать почти не- 
приступные горы, и только при большой настойчивости и труде я окончил то, чего не могли сделать 
МОЕ предшественникіи По настоящее время мною открыто семь коренных месторождений лапис- 
лазули*. 

Как ші просил П е р м и к и н, денег ему вновь отпустили мало и в оффи- 
циальиои сообщении директор Петергофской гранильной фабрики обратил его 
внимание на неудовлетворительность качества найденного им лазурита. Затем 
последовали неудачные работы 1853 года, и временно работа вся остановилась, 
вновь оживившись в 1855 и 1856 г.г. уже на Малой Быстрой, где были найдены 
довольно крупные скопления лазурита; цена добытого камня показалась слишко.ч 
высокой, что привело к ликвидации в 1859 г. всех работ П е р м а к и п а, а сам 
он был уведомлен, что «с прекращением в Восточной Сибири поиска и разработки 
цветных камней, занимавшийся этим предприятием чиновник Департамента Уделов, 
титулярный советник П е р м и к и п, может приискать для себя, буде пожелает, 
другой род службы, так как производство ему содержания от Департамента Уделов 
прекратится с 1 сентября 1859 года». 

Однако, неутомимый Пер. ми кин на это не согласился, поехал в Петроград 
и настоял на отпуске новых кредитов на 1861-й год в размере 8.000 р. «ввиде 
опыта». В точение трех последуіопщх лет добыча шла довольно удачно, во в 
1865 г. Пермнкин почему-то нашел нужным выйти в отставку, а его просьба 
разрешить ему «на коммерческих началах вести добычу» была отклонена... Вопи 
и имущество были приняты обратно в казну, а дальнейшая судьба самого П е р- 
м и к п и а оказалась далекой от судеб начатого им дела, забросив его на Урал. 

'Гак закончился второй период работ на лазоревых копях. Но начался 
еше третий. В 1870 г. Горный Отдел Главного Управления Воет. Сибири (согласно 
желанию Департ. Уд. от 1865 г.) вновь решил приступить к разведке место- 
рождений; бездарный др. Нейман в течение двух лет безуспешно вел «плано- 
мерные разведки по М. Быстрой» *), но резолюция 1873 г. положила конец всему 
делу, несмотря па попытки последнего доказать лучший тон добытого материала 
и его особенную дешевизну (10 — 12 р. за фунт против 16 р. за пуд работ 
П е р м и к и н а). Главным образом положительной стороной этого периода работ 


В архиве б. Уделов имеются геологические карты райова копей с точным указанием мест 
вахождѳиня самого лазурита (Неймана в 1872 г,). 


* 
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была командировка геолога Сибирского Отдела Географического Общества Чек а- 
н о в с Е о г о, который дал блестящее геологомннералогаческое описание, к сожа- 
лению оставиісесл йена а скатанным и в копив хранившееся в архиве Е. О. Г о ма- 
ло в с к о г о [33]. Эта рукопись, наравне с отчетами О б р у ч е в а, является 
главным источником для ' нашего описания. 


С. ЯѵЛ'Г’^И'кі 
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Гма 15. Коіша карты Чекановского 1871 г. 


Таким образом, г-іавная заслуга в деле изучения и использования прибай- 
кальских месторождений принадлежит Перми кину, который, учитывая важность 
9 Т 0 Г 0 района, тщетно в 1855 — 1857 годах пытгыіся закрепить за казной всю 
область а писал: 


«...иііею почтительнейше присовокуннть ное мнение, отпосйтельпо выгод дія казны, могущих быть от 
цриобретеаня у Тунгузов местпостей, где открыты мною места рождвЕин лапиС'лазулн, и, судя но 
признакам, без сомнения в этих местах рано яли поздно могут еще открыться таковые же. 
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Ье. Охранять места добычи, отдельно каждое, иристав ленными нарочно людьми, вздержки 
превзойдут вѳ в пример более просимой тунгусами суммы (а именно, проценты с коей в год со- 
ставляли бы 60 рублей). Когда места эти будут приобретены Департаментом Уделов, го их можно 
отдавать для звероиромышлѳнности известным зверопромыжлѳняикам со следующим условием. 
Например: отдавая речку Слюдянку такому то, па столько то времени, вменить ему в обязанность, 
чтобы, как открытыя добычи камней, так л могущия быть иод оных постройки п вообще всякое 
іщзеняое имущество было им охраняемо. Шлучнвший на этих условиях в свое пользованіе речку, 
зверевромыигденипк, не говоря уже, что сам не сделает никакого похищения па приисках, но кроме 
того его интерес от зверепромысла заставят охранять отданную ему речку от похищения ^других 
промышленников. 2-е. Во время промысла зверей, промышленники для добычи некоторых из них 
принуждены бывают лазить по таким неприступным местам и утесам, куда совсем почти недоступно 
че:!ІЬвѳку, не имеющему к тому особенного навыка, страсти к предмету и особенного интереса. 
Причем промышленнику, идущему за промыслом в горы, вменять в обязанность, чтобы он от встре- 
чаемых ЕМ в утесах вндоизмений камней брал образцы ж представлял таковые, куда показано будет, 
с обозначением местности, откуда взяты. Из такого собрания образцов наука со временем наідет 
свой интерес, который в настоящее время, более іілж менее остается в неиавестностіл. 

После двухлетней переписки решено было, однако, отказаться от идеи Пер- 
ми кин а, и район продолжал расхищаться зверепромышленниками. 

Добыча и стоимость лазурита Забайкальских местностей. 

Добыча производилась по преимуществу между 1851 и 1872 г. г., причел 
подавляющая часть извлеченного горными работами материала была добыта по 
р. Малой Быстрой. Одпако, независимо от этой оффициальной добычи, как до этого 
периода, так и после него, до самого последнего времени шло кустарное собирание 
кусков лазурита по выносам рек, особенно Слюдянки и Талой. Этот материал, 
собиравшийся многими десятками пудов, частью попадал на Европейский рынок, 
частью же продавался в Китай для приготовления шариков для головных уборов— 
эмблемы власти мандаринов *). 

Пользуясь архивными данными, собранными Е. 0. Романовским, можно 
нарисовать следующую картону добычи камня в те три главных периода работ, о которых 
говорилось выше, при общей величине оффициа.!іьной добыча около 3.000 пуд.; 
нижеследующие цифры не всегда точны, часто сведения противоречивы, но откло- 
нения касаются лишь частностей или отдельных десятков пудов: 

І-ый период (цифры добычи, но не цифры доставки в Петергоф). 


Года. 

Кодич- лазурита 
в дудах. 

(Ш другим 
данвым]. 

Отнущ. средства 
серебром. 

С наклади, 
расходами. 

1851) 

— 

— 

300+900 (путешествие) 

1851 

17 

— 

2.000 

— ■ 

1852 

33 

— 

6,893 

(7.804) 

1853 

15 

30 

8.311 

9.636 

1854—55 

230 , 

144 

8.200 

11.408 

1866 ^ 

83 

107 

6.339 

7*707 

185Т^, 

127 

— 

6.000 

7.598 


548 и 22 фиолотов. разн. 

б.(ЮО 

6.196 


ОКОЛО 53.000 р. 


*)11срмикинв своем донесения 1852 г. указывает: <!: большая часть байкальского лазурита, 
который тамошнпе крестьяне отыскивают по россыпям рочеіі, идет от них к селенгинскжм няородцаы, 
а СЕК дѳслѳдапе, кроме употребления между собою, тайно променнвают последний китайским монголам 
Крѳетыше продают его нашим инородцам по 2—3 р. серебром за фунт всякого достоинства^. 
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в этот же период было добыто около 600 пуд. нефрита. В первую графу 
расходов не вошло жалованье Пермикину (500 руб. в год) и расходы по переездам 
и перевозке. Всего до 1858 г. было истрачено около 53 тыс. Во всяком случае 
из этих цифр можно видеть, что в среднем пуд хорошего камня обходился около 
25 — 30 руб. Если при этом принять во внимание, что, согласно заявлению Петер- 
гофской гранильной фабрики, из 11 пудов Сибирского лазурита можно было по- 
лучить 1 пуд хорошего камня, сравнимого с бухарским, то, очевидно, можно при- 
равнять один пуд последнего, стоившего до 2.000 руб. за пуд хорошего качества, 

11 пудам сибирского, стоимостью в 300 руб. Отсюда вытекала несомненная 
выгодность работ Перми кин а. 

ІІ-ой период. 

Колпч. лазурита Отпут. средств 

в пуд. серебром. 

293 лучш., 10 фнол. (707 п. худшего) 8.000 (п 100 п. нефрита). 

524 
около 100 
39,5 пуд. 

период. 

1870 3 пуд. 27 ф. 

1871 15 п. 1-го сорта и 76 п. 28 ф. второго ) 

1872 Зп. > » >5 и. — > > ^ 

Всего с 1865 — 1872 года, по данным Неймана, было отпуиіено 8.737 рублей*). 

По подсчетам Неймана один фунт, добытый в ІІІ-й период, обходился 
в 10—12 р., что несравнимо с ценами Пермпкина. 

Начиная с 1900 г. опреде-ченных цен на лазурит не существовало и иногда 
хорошие партии шли за баснословные деньги; так еще недавно (1912 г.) за пуд 
лучшего бухарского камня платили и у нас, и в Китае по 2.000 руб.; однако, 
гальки светлого лазурита со Слюдянки шли по цене в 30 — 50 р. за пуд (1913 — 
1915 г.), причем на месте их можно было приобретать по 3 — 5 р. за пуд. 

Вобщем цены на лазурит (как русский, так особенно бухарский) по данным 
Петергофской гранильной фабрики очень сильно колебались в зависимости от ка- ' 
чества камней. Е. Романовский на основании просмотра архивных материалов 
фабрики вывел следующие данные цен (80 покупок) с 1836 по 1885 г.: наиболее 
обычной ценой было 20 рублей за фунт первого сорта и 10 рублей второго; ^ 
одаако, цена могла падать до 2 р.. за ^ фунт и подыматься для исключительных ■ 
кусков до 60 р. за фунт. С этими данными покупок по фунтам сходятся и по- . 
купкп больших партий от 115 до 2.500 р. за пуд. [ 

Эти цифры показывают, как сильно колеблется качество камня. | 

Вобщем несомненно, что материал, добытый П е р м и к и и ы м, был не | 
только не первоклассным, но уступал даже второму сорту афганского лазу- 


Года. 

1861 

1862 

1863 

1864 


*) В том числе 1.303 р. на экспедицию Чскановского. 


т 
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рита. Хотя II е р м п к и е ы м материал тщательно отбирался в Култуке и 
Иркутске, затем вторично — на самой фабрике, тем не менее удавалось выделить 
лишь немногие части, свободные от белых и серых включений й годные не столько 
для небольших изделий, сколько для облицовки внутренних помещений или крупных 
сооружений (колонн и проч.). Частично, по совету Озерского, лазурит 
во времена П е р м и к и н а мог идти на приготовление синей ультрамариновой 
краски. Тем не менее стоимость добычи, считая даже все накладные расходы, не 
превышала цифр обычной стоимости камней, и при большом спросе на частном 
рынке обещала довольно выгодное коммерческое дело, если бы только выпіла за 
рамки «казенного управления». 

Для удешевления очень дорого стоившей доставки в Петергоф предполагалось 
в Иркутске поставить мельницу для распиловки и выделки более чистых кусков, 
но потом П е р м II к и н ограничился только небольшою установкою в Култуке, 
приводившеюся в действие лошадью. Как работала эта мельница, мне остается 
неизвестным. 

Несомненно, чуо русский лазурит вобщем уступает среднеазиатскому. По 
любезному сообщению Тройпицкого, предполагалось сначала сделать колонны 
Исаакиевского собора из русского материала, .но Монферан его забраковал, д 
уже сделанные из камня колонны были поставлены в его доме на Мойке. 

Свойства н парагенезис. 

Во всех Прибайкальских месторождениях цвет лазурита чисто синий с высо- 
ким блеском и мягкой, приятной полупрозрачностыо *). Серный колчедан в нем 
реже, чем в образцах Средней Азии. Иногда попадаются разности фиолетовые, 
красноватые или даже более или менее густо зеленые, что, однако, связано с пе- 
реходами Б другие минеральные виды и в главколит. Повидимому, имеются и 
совершешіо бесцветные разности. При слабом прокаливапип цвет лазурита иногда 
делается темнее и сближается с цветом «бухарского», что дает возможность 
легко отличать его от главколита, теряющего свою окраску при нагревании 
перед паяльной трубкой; это изменение окраски весьма важно и может быть 
использовано для практических целей. 

Так называемый «бухарский» .назурит довольно резко отличается от Прибай- 
кальского; в первом характерны остатки слоистости породы, обилие зерен и 
кубов пирита- и более мелкое зерно; Прибайкальский состоит из более круп- 
ных зерен, часто сцементированных белым веществом, или обратно— из белых 
масс, разделенных іі связанных лазоревыми жилками. Тон Байкальского мягче, 
нежнее и -светлее в противоположность темногустому цвету Бадахшанского. Вобщем 
русский камень имеет іштнйстый характер. 

В письаіе Пер ми кие а от 21 сеат, 1856 г. указывается, что им преподнесена была 
гр. Перовекому чашечка из «нового вндоизменеяив лазуревого камня, замечатольвого по своей 
под у прозрачности іг сочетанию нескольких цветов*. 

12 * 
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Наиболее детальное и обстоятельное изучение лазурита и его свойств было 
предпринято Брёггером [1], который детально изучил его химический состав 
и парагенезис и нарисовал вероятную картину его образования. Б р ё г г е р, 
в качестве его спутников указывает: гаюин, с переходами в цеолит, близкий к ско- 
лециту, диопсид, роговую обманку (кокшаровит), своеобразную калиевую слюду, 
кальцит, пирит, часто превращенный в лимонит; менее часто лазурит сопутствуется 
скаполитом, полевыми шпатами, апатитом и цирконом. Макроскопичзски нередка 
связь с графитом, самородной серой *) и главколитом, болі>шая прозрачность кото- 
рого дает возможность отличить его от лазурита. Изредка попадаются кристаллы 
лазурита (главная форма — додекаэдры) **), но чаще его зерна не имеют особых 
очертаний, тесно сростаясь с вышеупомянутыми минералами. Подробное исследо- 
вание Брёггера привело его к убеждению, что мы имеем здесь дело с це.шм 
рядом переходов нескольких минеральных тел, тесно связанных со всей группой 
гаюина. Еще раньше к тому же выводу пришел в своей неопубликованной работе 
и Ч е к а н о в с к и й. Повидимому, лазурит легко испытывает изменения, так как 
в шлифе обычно его зерна окружены каймой цеолита, близкого к сколеднту (см. 
дальше описание местор. М. Быстрой). Но что особенно характерно для всех этих 
минералов и особенно подчеркивается Б р ё г г е р о и,— это отсутствие определенной 
последовательности в образовании. Очевидно, что скопления лазурита связаны с 
процессами контактного метаморфизма, при которых обычно отсутствуют строго 
определенные периоды образования минералов. 

За контактный метаморфизм говорит не только петрографическое изучение 
минерала и сопровождающих его пород, но и нижеописываемый характер самих 
месторождений, где мы совершенно очевидно имеем дело с контактными областями 
или же с брекчеевидпыми жилами с обломками контактных минералов. Во всяком 
случае, поиски новых месторождений должны быть предпринимаемы под этим углом 
зрения ' 

Описание отдельных месторождений Прибайкалья. 

Месторождения лазурита расположены в юго-западном углу Байкала, на боль- 
шой территории, имеющей вид четырехугольника, в углах которого находятся: 
д. Тибельтн у Иркута (О.-З.), с. Култі’к у Байкала (С.-В.), Хамар-Дабан (Ю.-В.) 
и голец Улуп-Еутуль (Ю.-З.). Границы этой площади образованы: на юге Хамар- 
дабанскпм хребтом, на востоке— долиной р. Слюдянки, на севере— течением Иркута 
и Култучной и на западе— течением р. Среди, Тибельти, впадающей у одноимянной 
деревни в Иркут. На всем этом протяжении лазурит был встречен: 1) в паносах 
и в 5 коренных месторождениях в долине р. Слюдянки, 2) по р. Талой, вместе 


*) Нахождение серы вероятно, но не доказано; так Обручев серы не находил. 

*♦) Нѳкановскиіі были встречены в зернистом доломите кристаллы до 1.6 сант. величиной, 
состоявшие из фор.м додекаэдра, куба, октаэдра и трапецоэдра [35]. 


с большим месторождением главколита, 3) в наносах и в коренном месторождении 
по р. 1. Быстрой, 4) в наносах р. Тулунтуй (Тултуй), впадающей в р. Ы. Бы- 
струю, (редкого, сапфирового тона в 5 в. выше устья), 5) по ключу Чернушке, 
впадающему справа в р. Оредн. Тибельти, где в наносах встречены и главколит и 
байкалит и др. 

Кроме того Чекановский слышал, что лазурит встречается, хотя и 
очень редко, по Нижней Тибельти *). 

Вся эта область, частью сильно задернованная и покрытая лесным покровом, 
состоит из сильно нарушенных гнейсовых пород с подчиненными им линзами 
известняков и прорезанных жилами гранитных пород, нередко перекрытых мопщымн 
базальтовыми покровами. Месторождения все приурочены к известнякам, причем 
с несомненностью устанавливается связь их с контактами и в частности о дисло- 
кационными зонами, по которым происходило более энергичное пневматолитичеокое 
и гидатогеішое воздействие вислых магм. В этом отношений образование лазурита 
совершенно отвечает той теоретической картине, которую так талантливо нарисовал 
Б р ёгг е р. 

Месторождение по р. Тултую (Тулунтую). 

Зто небольшое месторождение, открытое П е р м и к п и ы м, лежит в 4 — 5 верст, 
выше слияния этой реки с рекой Харгантой, на правом берегу и, повидимому, 
генетически тесно связано с месторождением по р. М. Быстрой, от которой его 
отделяет хребет из мрамора. Іазурнт в этом месторождении оказался низкого ка- 
чества и, потому, работы вскоре были прекращены. 

Копи по р. Слюдянке. 

Река Слюдянка берет начало в Хамар-Дабане и в верхней части своего 
течения течет в скалистых, безлесных берегах, кинзу постепенно одевающихся 
живописной II дикой растительностью. Русло ее каменисто, состоя из огромных 
глыб мрамора и гранита. По онисаниіо Пер ми кин а, «в конце июня и июле 
воды увеличиваются, а от дождей с неимоверной скоростью возвышаются от 1 до 2 
и 3 арш., ц в это время река катит камни от 50 до 100 пуд., а от сего шум 
бывает оглушительный, и в это время весьма ощутительно трясение берегов». 

Еще задолго до открытия здесь коренных месторождений жители Култука, 
после спадения вод Слюдянки, отправлялись партиями для сбора валунов цветного 
камня в выносах реки, от устья на 8 в. вверх (не выше); они с успехом про- 
давали их селепгинским инородцам и заграничным монголам, беря за фунт хоро- 
шего ляписа 10 р. серебром (Сельский). Долгое время коренные месторождения 
лазурита не могли быть найдены, но в поисках за ними снача.ііа в 1813 г. 

*) МногочисленЕУе другие указания, наир, на горы ТункИэ притоки Вилюя, р. Квренгу я пр, 
вряд ли заслуживают внимавий. 


Семпликевич, а потом в 1816 году командированный за цветными камнями «уче- 
ный австриец» Мор открыл месторождение светлого неоднородного лазурита и глав- 
колита среди нагроможденных ска.! и отвесных теснин реки. На осиованпи найден- 
ных в архиве б. кабинета донесений Мора и Сибирякова можно сейчас 
наметить места находок С е м п л и к е в и ч а и Мора, лежапщх в 20 — 25 верст. , 
выше устья. О них мы находим весьма интересное описание Злобина [17]: 

«Серовато-белый чпполпн речки Слюдянки не менее известкового камня зани- 
мателен по разнообразию своих минералов. В нем находятся месторождения глав- 
колита в виде небольших гнезд, соединенных между собой клюфтами та.іьковатой 
слюды и тонких прослойков, которые разделяются на большое расстояние пережи- 
мами. До сего времени, на протяженпи 2Ѵ2 верст, месторождений г.іавколита 
открыто 5 (пять); они всегда отделены от гнейса пластом господствуюш,ей породы, 
и свойственны, судя по известности их в сие время, тому пласту чиполииа, кото- 
рый составляет постель гнейса. Тальковая слюда служит к ним путеводителем, ■ 
она весьма тонким прослойком тянется иногда на разстоянип полуверсты и более. ; 
С появлением главколита оказываются п гнезда белого зернистого чиполина, : 
с весьма мелкими блестками серебристой слюды, которая, по разрушении, оставляет I 
точки железняка и придает породе цвет желтовато-белый. Главколит в самом место- ; 
рождении разбит щелями па плоские, угловатые куски, величиною не более 5 вершков; : 
иногда лежит он в слоях актииота и листоватого талька тонкими полосками, ; 
тянупщмися на несколько футов. Лучшие массы сего минерала встречаются всегда I 
у прослойков талька и тальковатой слюды, которыми он всегда бывает покрыт». | 
Можно думать, что Мор іі Семпликевич действительно открыли коренные \ 
месторождения лазурита, который упорно смешивался со значительно более редким ^ 
г.іавколитом *), и разведка которого Сибпряковым в 1817 году привела к і 
отрицательным результатам. 

Коренные месторождения несомненного лазурита открываются лиші> в 1849 году | 
горным чиновником В е ц е л е м, по ключу, впадающему в р. Слюдянку справа * 
в 2 верст, выше ключа па правом берегу. Повпдимому, к этому району относится ) 
и указание II ер ми кин а в 1851 году, который отмечает лазурит в 13 верст. | 

от устья Слюдянки на левом берегу ее и в 16 верст, от се вершины в горах ! 

Хамар-Дабана“*). Разведка месторождения не дала благоприятных результатов, | 
так как лазурит был очень бледного тона, хотя и встречался вместе с главколи- . 

том це.чой жилой на протяжении 20 саяь в плотном известняке, вдоль трещины, і 

Не этот ли бледный, голубой минерал был принят Мором и Злобиным ^ 
за главколит? Позднее Пермнкин нашел на правом берегу Слюдянки еще ^ 
четі.іре месторождения, к одному из коих «пслі.зя достнгпуть иначе, как ползком 

Не исіуіючена возможность смешения с голубым светлым апатитом, который встречается 
в виде мелкозернистой массы в верховьях Слюдянки в области контакта известняков и гранита. 

**) Очень трудно согласовать между собой отдельные указания, так как у разных исследователей 
понятие о левом или правом берегах реки понимается различно: сами сибиряки считают от устья 
к истокам, а приезжие обычно применяют общепринятое обозначение в обратном смысле.. 



в продолжение часа с четвертью, а спускаясь вниз частью на ногах, частью 
катиться на палке». Кроме того, одно месторождение, главным образом главко- 
лпта, было открыто им на левом берегу Слюдянки. 

Со всеми этими указаниями вполне согласуются данные Чекановского, 
отмечающего, что работы 1851 — 1853 г. г. велась на левом берегу р. Слюдянки, 
в ущелистой пади, и что в его время (1870 г.) сохранились еще остатки изб 
рабочих. 

Хотя, таким образом, мы не можем сейчас дать точного описания отдельных 
месторождений главколита и • .цазурита в долине этой реки, тем не менее общая 
картина их и генетическая связь с известняками, граннто-гнейсами и пегматито- 
выми жилами представляется несомненной. Особенно характерным является 
нахождение главколита вместе с байкалитом в самой непосредственной зоне контакта 
известняков с гранитными массами. 

К о п и п о р е к с Т а л о й. 

Река Талая впадает в р. ІСулгучную в нескольких стах саженях от устья по- 
следней и течет в узкой долине, обрамленной лесистыми горами. Лазурит был 
открыт здесь еще в 1848 году, хотя уже по описаниям Злобина в 1832 году 
можно было расчиіывать найти здесь не только г-іавколит, но и лазурит. Еще 
до приезда Перми кина, здесь было добыто до 40 пуд., но главные работы велись 
в 1852 и 1853 годах и были прекращены— е одной стороны вследствие невысо- 
кого качества материала, с другой — вследствие открытия более богатых копей 
по р. М. Быстрой. 

Само месторождение лежит в 6 — 7 верст, от устья реки в левом утесе, причем копи, 
тянущиеся саж. на 100, расположены на высоте приблизительно 50 саж. над 
уровнем реки; оно вскрыто рядом позднее завалившихся забоев, подробно онисаи- 
вых в рукописи Чекановского. Очень характерное описание самого месторож- 
дения находим мы у Пермикина: «жила ляпис-лазу ля начало свое берет 
от самой подошвы горы и вверх по горе до 100 саж.; вглубь-же за.іегает не 
более как на одну сажень прерывисто в тресковатом известковом камне». Пер- 
ми кин хоте.11 уже бросить работы, почерпав небольшое гнездо, но следуя своей 
идее о связи месторождений лазурита с жилами н разломами земли, он настой- 
чиво продолжал работы и блестяще оправдал свою рабочую гипотезу: 

«Но при последнем шурфе я встретил под разрушенной породой в сплошном 
известняке трещину, стены которой покрыты были графитной пылью. Неожиданное 
открытие трещины побудило меня продолжать работы тем более, что при таких- 
же данных оказалось месторождение лазурита по р. р. Быстрой и Сліодяике. При 
личном моем наблюдении, я тотчас-же приказал моим рабочим углубиться по тре- 
щине; таким образом, почва известняка пробита была до 2 саж., но я не нашел 
ни ыалейіііего признака .іазуревого камня. При ЬѵСХ трудностях подобной работы, 
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я, однако, ее терял надежды и еродолжал углубляться; па третьей сажепи ляпис — 
лазурь стала попадатііся небольшими пятнами. Здесь надо было усилить работу 
прибавкою новых людей, и я, с Малой Быстрой переведя рабочих на р. Талую, 
продолжал идти вглубь в том месте, где показались признаки; труды мои не ока- 
зались без вознаграждения: на 5-ой сажени я встретил гнездо лазуревого камня 
до 30 пуд. в одной массе; при выемке камня он распался на куски, так что из 
них годного к употреблению оказалось пудов до 20, остальные-же рассыпались, 
подобно дресве» (Пермикпн, 1852 г.). 

На основании данных Версилова п Чек а невского можно нарисовать 
следующую картину месторождения. 

Лазурит связан с известняком, по большей части мраморовидным, в котором 
он или образует отдельные гнезда, или-же в виде обломков заполняет трещины, 
заполненные мучнистыми продуктами изменения известняка. Сам известняк тесно 
связан с гранито-гнейсами, от которых нередко отделен каймой байкалита, а та 
и другая порода прорезаны жилами гранитных пород, явно пегматитового и апли- 
тового характера, Повидимому, эти жилы, носящие местами характер письменного 
гранита, приобретают особый вид, при пересечении известняков, обогащаясь крупно- 
зернистым, серым лунным полевым шпатом. В последнем попадаются черные ми- 
нералы из группы танта.іо-ниобовых соединений (по описанию Чекановского, — 
это ортит). Вся эта картина рисует ясный контактный характер месторождения, нри- 
чем лазурит оказывается связанным с трепщнами и брекчиями трения, по кото- 
рым, очевидно, шли пневматолитические процессы контакта. Общий характер 
месторождения в деталях рисует нам картину знаменитых копей по р.р. Слюдянке 
и М. Быстрой. 

Лазурит обильно сопровождается главколитом, который иногда образует скор- 
луповатые скопления с послойным отложением главколита и лазурита разных цве- 
тов, отчасти и роговой обманки (кокшаровита). Спутниками лазурита являются: 
графит, серный колчедан, флогопит, кокшаровит и байкалит. Сам минерал обладает 
приятным цветом лазуревого, фиолетового, малинового и даже зеленого тона, при- 
чем особенно любопытным является «лазурит изумрудного цвета, похожий на пла- 
виковый ' нійат, і который в белокаменном жаре утрачивает свой зеленый цвет 
и изменястсііі' 'і^ лазуревый (Пермикип)». Подробное описание внешних свойств 
камней этого, міісторождения — находим мы у Нор де нш иль да [24] и позд- 

нее у Брёггера {!]. 

Вообще это месторождение не может считаться богатым, но весь характер 
окружающей местности не исключает нахождения здесь новых контактных обра- 
зований и более крупных скоплений этого минерала. 

Месторождение по р. М. Быстрой, 

Река Малая Быстрая впадает в Иркут в 20 верст (по тракту) от Байкала, 
беря начало в скалистых вершинах Хамар-Дабана. В узкой лесистой долине. 



покрытой кедрами и елью, завалевной стволами и обломками свал, протекает ее 
течение, то очень бурное в период талния снегов, то почти исчезающее среди 
нагроможденных глыб, по преимуществу известняка или гранита. 

Бот как описывает Пермикин в 1852 году поиски лазуревых валунов по 
течению этой реки. 

«По берегам,!; Б обнаженных россыпях окатанной горной породы, встречается 
темно-синего цвета; ляпис-лазурь, вкрапленный в известковую породу серого цвета, 
нередко смешанйьіЙ ''с из- 
вестковым шпатом и без 
оной породы; окрестные 
жители, как инородцы, так 
и русские крестьяне, после 
всякого наводнения, спо- 
собствовавшего передви- 
нуть россыпь камней, как 
в самом русле, так нередко 
обнажить от мха и других 
растений и соров свои бе- 
рега, составляют товари- 
щества из нескольких чело- 
век и стараются одни дру- 
гих опередить осмотром 
1 5 верстного протяжения 
берегов р. Быстрой и вос- 
пользоваться отыском ла- 
зуревого камня; искатели, 
при встрече лазуря, не 
говоря о лучших кусочках, 
не оставляют даже ма- 
лейшее присутствие в посто- 
ронней породе лазуревого 
камня, который продают 

инородцам, преимущественно Сартульскому роду, за весьма высокую цену от 3 до 

10 рублей серебром за фунт на деньги, а большею частью на мену — бараньих 
шкур, шерсти и прочие домашние потребности». 

В 1851 году Пермикиву удалось здесь найти и коренное месторождение, 
которое в течение двух десятков лет довольно энергично работалось и да.!іо почти 
®/іо всей массы лазурита Прибайкалья. Само месторождение лежит в 13— 15 вер. 
от устья М. Быстрой и к нему во время работ была проведена колесная дорога, 

11 раз пересекавшая ложе реки. Сейчас к нему можно проникнуть лпшь по узкой 
охотничьей тропе, которая ведет по крутым, скалистым и лесистым берегам вплоть 


ч 1ЙЙІ г. ^ 




Рис. 16, Кспіш оригинального рисунка Г. П е р ш и к и н а 1361 г* 
(уменьшено приблизительно вдвое)* Ср, рис- 17. 
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до самого месторождения, лежащего в 7 верст, выше разделения р. М. Быстрой 
на две вершины. Оно лежит на правом берегу левой вершины, в пеболі.шем рас- 
ширении узкой долины, где и расположены остатки приисковых зданий. Сами копи 
лежат на хребте, почти под самым гребнем, располагаясь по площади до 7.000 кв. 
саж., вытянутой с Ю.-В. на С.-З. Узкая тропка, длиною приблизительно в версту, 
ведет от реки к копям через густую кедровую тайгу, поднимаясь на весьма кру- 
той склон хребта по левому берегу глубокого оврага и пересекая ложбинки не- 
скольких ключей. См. рве. 16 и 17. 

Характер самого месторождения ясно вырисовывается из описаний Перми- 
кипа, Версилова и Чекановского. Лазурит 'приурочен к контактной зоне 
известняков, зажатых в граиито-гнейсы и пересеченных аплитовыми и пегматито- 
выми жилами. Глубокие дислокационные процессы разорвали массу известняков 
отдельными трещинами, заполненными обломками породы, < мучнистой мякостыо 
и желваками лазурита. Эти скопления брекчий частично связаны, повпдимому, с 
самыми контактными и пиевматолпческими процессами, доказагслі>ствои чему мо- 
жет служить нахождение в них кристаллической серы, частыо-же с разрупште.іь- 
ным действием поверхностных вод. 

Очень любопытным для месторождения р. Мал. Быстрой является нахождение 
.лазурита в самых полевошпатовых аіілитах, е.с.іп только описание Чек айов- 
ского правильно. 

Обищй характер нахождения лазурита мы можем видеть из оішсаиий Ней- 
мана (1871 года) 'и его гео.:іогической карты (Архив б. Уделов, 1872). 

«Во, всех северных и северо-восточных шурфах верхний пласт, покрытый 
густою таежною растительностью, при толщине от одного фута до двух с поло- 
виною сай:ень, состоит из буроватой глины, перемешанной с крупнозернистым 
желтым песком; непосредственно под ним идут известняки, содержащие в себе то 
удлиненные .зерна байкалита, то вкрапленные блестки графита. 

«Последний находится иногда в таком количестве, что придает окружающему 
его известняку вид полосатости. Известняки эти белого Цвета, большею частью 
кристаллические, весьма редко кристаллизованные, цементом между ними и попа- 
даіопщмися отдельными -кусочками разложившихся байкалитов служит весьма рых- 
лая, глпнообразная белая масса, содержащая в себе довольно большое количество 
слюды >.‘ 

«Что касается нахождения лазоревого камня, то он попадается отдельными 
кусочками только в турфах, глубже-же в пзвестняках-окруженный известковым 
шпатом, кварцитом, вонючим камнем и серою, во Всех возможных видах: крапин- 
ками, прослойками, плитками, глыбами, аморфный, крупно-зернистый, кристалли- 
ческий и весьма редко в мелких кристаллах почти черного цвета, имеющих в 
из.іоме по большей части вид шестпуголной призмы (очевидно додекаэдра)». 

«Цвет его весьма разнообразен,. начиная от светло-голубого и кончая индигово- 
черным, проникнут всегда в известной степени жилками и кристаллами полевого 



шпата, реже кварца, иап-же криста^лами серного колчедана. Залегает он везде 
гнездами и притом крайне неправильно, что весьма затрудняет его эксплоатацію». 

Внешний характер лазурита р. Быстрой подробно описан Чекановским [33], 
^который отметил нахождение нескольких разновидностей: кристаллического, зерни- 
стого и аморфного (очевидно плотного). I, і 

Цвет лазурита колеблется от темносігаего 
почта черного, до свстлоголубого, ввдпго- 
сииего, красноватофиолетового и зелено- 
ватого. Нередко окраска неоднородна н 
собрана в отдельных участках зерна или 
кристалла. Особенно часто встречается 
плотный лазурит, < образующий гнезда, 
шары, оболочки, жилка и нитки>. 

Наиболее ценный технический мате- 
риал добывался «из мякоти» отдельными 
желваками до 3 пуд. весом; эти желваки 
одеты были в оболочку — «кожуху» про- 
дуктов разрушения п прорезаны трепщн- 
ками других минеральных видов — «ііророс- 
ней», сильно понижавших ценность мате- 
риала. 

В 1858 году Пермпкин предлагал 
в большом количестве «фиолетовую лазурь, 
коей в конях много», однако Петергофская 
фабрика по пспытанпи присланных образ- 
цов высказалась отрицательно, указав, 
что фиолетовый цвет наблюдается только 
о поверхности и, к сожалению, по распи- 
ловке кусков, не обнаруживается внутри. 
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Рдс, 17* Копия карты А* Чек айовского. 


Заключение. 

Мы видим из сказанного, что азиатские месторождения лазурита имеют ми- 
ровое значение и что при несомненной красоте лазурита интерес к ним со сто- 
роны камнерезной промышленности будет увеличиваться. Весьма желательным по- 
этому является прежде всего детальное изучение несомненно самого богатого и 
прекрасного месторождения в Бадахшане, которое, но всей вероятности, еще 


далеко не исчерпано. Далеко не безнаденшыми с практической точки зрения ри- 
суются п наши месторождения, которые дают высокохудожественный, но менее 
однородный материал. Перми кин был несомненно прав, указывая, что разведка 
этих месторождений может пдти лишь попутно с организацией пробных добыч п 
что правильное коммерческое дело может быть здесь поставлено лишь при орга- 
низации его в большом масштабе, с размахом, которого всегда боялось наше 
горное дело, стесненное в капиталах и пеумевшее подняться выше кустарных 
привычек. 

Приводимые здесь и в следующих томах материалы о Прибайкальских место- 
рождениях дают достаточно данных для выяснения тех первых шагов, которые 
могли-бы быть предприняты в случае организации крупного дела. 
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Обсидиан. 

Под именем обсидиана (бутылочного камня, смоляного камня, перлового камня, 
исландского агата) подразумевает природное вулканическое стекло рамичных оттен- 
ков, чадіе всего черного, черновато-серого, красного и реже зеленого цвета (мол- 
давит). В больших кусках он темен и непрозрачен, но в тонких — просвечивает, 
имея чаще всего пепельно- бурый топ; в шлифовке кабошоном для мелких вставок 
отливает иногда красивым серебристым пли шелковистым блеском, вызываемом 
мельчайшими пузырьками воздуха, вытянутыми по одному направлению. Камень этот 
ценился еще в древности, причем из него вытачивались различные украшения; 
ценился и использовался он и первобытным че.човеком для наконечников стрел 
(наир, в Мексике). В настоящее время его применения весьма ограничены, главным 
образом идет он для мелких траурных украпіенпй. На Московской Политех- 
нической выставке в 1872 г. были выставлены весьма изящные вставки из 
Кавказского обсидиана. В 1914 — 1916 г.г. фирма Верфель в Петрограде 
применяла его для яичек и художественных мелких поделок, переливающих нрп 
повороте камня. Несомненно, что в будущем этот камень будет использоваться 
больше, хотя его хрупкость заставляет обрапщться с ним очень осторожно, 
как с настоящим стеклом *). 

У нас в России главные месторождения известны нам на Кавказе, в Забай- 
кальской области и на Охотском побережье; одно время обработка его для чапі и 
подобных оЬІеіз йе Іихо ве.іась в Тифлисе. 

Кавказ. * Богатые месторождения Заканказья (весьма многочисленные) 
известны в Эриванской губ. и Карской области, отчасти и в Тифлисской губ. 
Необходимо выделить следующие: 

а) по р. Абараи, близ с. Баш - Абаран, Ново - Баязетского уезда, Эриван- 
ской губ., — черный с красными полосами; 

б) близ с. Ново-Пиколаевска, между ст. Эйляр и Сухой - Фонтан того-же 
уе:}да — серый и бурый, частью полосатый. Очевидно, сюда-же относятся нижесле- 
дующие указания, взятые из архива б. Уделов. 

*) Наиболее богатыми месторождениями, кроме Мексики, считаются Липарские сстрова и 
Исландия (сіісландский агат»), где запасы этого минерала настолько значительны, что цена на него 
останется надолго весьма низкой и будет зависеть главным образом от стоимости фрахта. 



Близ дер. Николаевки Эриванского уезда, в 34 в. от г. Эривани находятся 
очень богатые месторождения. По инициативе Деп. Уделов Эриванский губернатор 
в 1884 году отправил на осмотр их инж. Швачкина, и на основании его 
данных сообщил, что «в означенной местности обсидиан встречается в изобилии и 
притом весьма разнообразных цветов, начиная от черного до светлобурого. Здесь 
им было добыто 7 кусков обсидиана цвета черного, сероватого, синеватого, черного 
с бурыми полосками и пятнами и черного с тонкими белыми полосами; размер 
взятых образцов доходил до 13 вершков, по не до 1-го аршина, как просил Деп. 
Уделов, потому что месторождение камня почти не тронуто и хотя ему (инженеру 
Ш в а ч к и н у) приходилось добыть ломом куски в 1 аршин и более, но они 
большею частью давали массу трещин и, следовательно, становились негодными к 
обработке на станках грашиьной фабрики. Если-же открыть ломку обсидиана в 
означенном месторождении, на что потребуется затратить несколько сот рублей, то 
можно приискать куски обсидиана и значительных размеров». Добытые куски весом 
до 20 цуд. были отправлены в Петергоф на фабрику. 

в) близ с. Карс, в 12 верстах от Еагызмаиа, Карской области, — черный и 
красный. 

Забайкалье. Особенно приходится отметить так называемый кулибинит 
из Кокуйской горы около Нерчинского завода; типичный кислый обсидиан с харак- 
терною отдельностью и красивым серовато-зеленым или зеленоватобурьгм цветом 
стекла; известны и впнножелтые разности с сильным стекляныч блеском, чаще 
зернистой и натечной структуры. Попадаются места большой прозрачности, 
могущие идти в ограику, К. сожалению, месторождение, связанное, невидимому, с 
известняками, совершенно не изучено. По указанию С. Д. Кузнецова, кули- 
бинит встречается у Дучарского завода, па Крестовой горе в бассейне Аргун н. 

Охотское побережье и Камчатка. Совершенно особенный и 
весьма любопытный характер имеет огромное месторождение природного стекла — 
мареканпта в 18 перстах от г. Охотска на берегу моря, на левом берегу устья 
р. Сухой-Марекап. Это месторождение, издавно известное, но посещенное впервые 
9. Л а к с м а и о м в 1789 г., а потом Э р м а и о м в 1829 г., обращало на себя 
Бнаманне ряда- старых минералогов, а просвечивающие блестящие шарики этого 
стежіа гапроко распространялись в разных музеях. Данные К. И. Богдановича 
показали, что мы имеем дело с крупнейшим излиянием природного стекла, распа- 
дающегося на розоватосветлую основную массу, в которой лежат как-бы обернутые 
Б скорлупку шарики пепельнодьгачатого, сероватобурого или реже почти бесцвет- 
ного мареканита. 

Минерал шел одно время (в конце ХТШ века) для поделок, но незначи- 
тельная величина зернышек, нс свыше 1 сайт, в диаметре, и больпіая хрупкость 
не могли дать ему широкого распространения. Особенно пенились в огранке камни 
кирпичного грета, иногда с черными пятнами. В Петербурге и в Иркутске его 
продава.іи как шлифованный горный хрусталь. 
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Наконец, весьма распространенными являются обсидианы на Камчатке, 
где местное население еще на памяти русских выделывало изделия (ножи и 
стрелы) из местного обсидиана,^ не говоря о более старых орудиях каменного 
яека [15]. 


ЛИТЕРАТУРА. 


1. В. Со в ер г и н. Миноралогнчѳский Словарь. 1807. И. 162, (общие сведения). 


Кавказ. 

2. Воскобойников. Горн. журн. 1830. И. 322. 


п 


3. Донесение инж. Швачкнна. Архив Петорг. Ф. 1884, кн. Л'ё 22/с, стр. 23. 

4. М. Мельников. Мареканнт и обсидиан Кавказа. Зап. Мин. Общ. 1891. XXVIII. 203. 

5. Меллер и Денисов. Полезн. пскоп. Кавказа. 1900. 376. 




Забайкалье. 

6. Щеглов. Указ, открытий. 1827. ІЛ\ 356, 371. 



7. М. Мельников. Зап. Мин. Общ. 1891. XXVIII. 317—344. 

8. С. Кузнецов. Нерчинский округ Кабинета. Хабаровск. 1913, стр. 53. 

Охотское поб. и Камчатка. 

9. Раііаз. Хене Когсі. Веііга^ѳ. 1793. V. 290-300. 

10. Ьахшапп. Хеие Хогсі. Веіігйде. 1793. V. 310. 

11. В. Лагу с. Эрик Лаксман. СПБ. 1890, стр. 222 и прим. 629 (со старой литературой о 
мареканите). 

12. Еремеев. Зап. Мин. Общ. Щ71. VI. 433. 

13. \Ѵ. ^и(і(1. Оп тѳгекапііе а. ііз аіііез. Оеоіо^. Ма^аг. 1886. III. р. 241, (с лііторат.). 

14. М. Мельников. Мареканнт. Зап. Мин. Общ. 1891. XXVIII, стр. 195—202. 

15. К. Д ИТ мар. Поездка и пребывание на Камчатке. СПБ. 1901. I. 189. 

16. К. Богданович. Заметка о местор. марѳканита около гор, Охотска. Сборник памяти 
Мушкетов а, 1905. 




г 


Асбесты. 

(Актиноаит, тремолит, крокіідолит). 

Асбестовые минералы, как таковые, почти ие могут иметь примеиеішя в огра- 
іючном или поделочном деле, но за то некоторые их разности или включенные 
в кварц, или позднее заполненные кварцем пли другими видами кремнезема, дают 
красивые п довольно высоко ценимые камин. 

1. Особую группу составляют так называемые «вол()са7пики>, которые стол.- 
любимы у нас па Урале п представляют иглы н нити разных минералов, в тоіз 
числе актЕнолата и тремолита, зак.шчевные в прозрачном горном хрустале. Пре- 
восходные образцы этого камня, идущего преимупщетвенно для прессоапье ила 
печаток, встречаются в различных россыпях Среднего Уріьза. 

2. Вторую группу составляют параллслыю-волокниотые разности асбеста, 
нропнкиутые кремнеземом и дающие тот красивый шелковистый отблеск, который 
является причиной их назвапвя: кошачьего, соколиного или тигрового глаіза. У нас 
эти разности неизвестны, хотя в .штературе попадаются указапвя на кошачий 
иаз Б Забайкалі,екоа области на горе Ковригина (?). 

3. Совершенно особый характер имеет вазоквистый или плотный родуШга 
(главкофан) из Енисейской губернии, подробно описанный И о к іо л е м * **) ), 

Этот красивый синий камень обычно встречается в мягких волокнистых мас- 
сах (жи.іами до 2 вершков), не могущих идти для поделок или огранки, но, ппзи- 
димому, в этих же месторождениях встречаются и совершенно плотные разности, 
без определенной волокнистой структуры. Такой образец был передан бывшему 
директору Петергофской гранильной фабрика В. .Мостов о н к о, который дал 
выточ!іть из пего темносниес яичко с несколько неравномерной, по очень красивой 
сероватоскней окраской ”). 

Повидимому, МІ.Т паем здесь дело с довольно цепным, еще неиеіюлі.зованным 
поделочным материалом с будущим. 


*) в. Искюль. О родуаите с р. Аекыз. Изв. Авад. йзув 1907. Ср. П, Чирвякскай, ІІзв. 
Бост.-Спб. Отд. Гѳогр. Общ. 19 >7. II, вып. 3 стр. 31. 

**) Эго яичко храиятся в Мйяора.іогич.. Музее Академии Наук. Согласно опрсделепвяи 0. А. 

Бринке к, удельный все его оказался равным 2^69, что отвечает содержанию в кварце роду за га к 
количество около десяти проц» 
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Нефрит и жадеит '). 

Эти два минерала неразрывно связаны друг с другом не только в обслуан»- 
вапип доиеторической культуры человека, но и в самих природных условиях обра- 
зования. Оба они отличаются исключительной вязкостью, чем, очевидно, и обра- 
тили на себя внимание первобытного человека и что связано с их внутренней 
снутанно-волокнкстой структурой. Красивый травянозсленый или серозеленый тон 
в одних случаях, молочпозеленый пли сероватый цвет в других, приятное, воско- 
подобпое просвечивание и большая способность к полировке, при довольно значи- 
тельной твердости п однородности, делают пз нефрита и жадеита выдающийся 
поделочный материал, высоко ценимый народами Востока, где не только добыча, 
перевозка и обработка, но и владение изделиями из него долго являлось прерога- 
тивой коровы * **) ’*). Еще а сейчас Китай является страной, наиболее ценящей густо- 
зеленые или молочные тона этих минералов, а у народов Азии с ними связывают 
представления мистического характера и население делает из него амулеты. 
В последние годы XIX столетия, центром обработки камня, помимо Китая, 
являлась, Петергофская гранильная фабрика, достигшая изумительного совер- 
шенства в обработке этого вязкого и твердого камня, изделия из которого можно 
видеть во дворцах Петрограда и в Эрмитаже. Фабрикой употреблялся с одной 
стороны «Мургабский нефрит» (см. стр. 195)— сероватомолочный камень из Тур- 
кестана, очень твердый, но приятной мягкости, прозрачности, однообразное топа. 
С другой стороны — шел камень Прибайкалья, преимущественно густозеленых 
топов с черными пятнами или точками, иногда со слоистой или складчатой струк- 
турой. Особенно ценились на фабрике для флорентийской мозаики теневые сорта, 
которые обнаруживали іісре.хо:|ы от зеленого к яркожелтому или серому, и которые 
могли идти на лиетшг, стебли и т. п. 

До пятіідесяты ѵ годов в 1’осснго пропикаи но очень дорогой цене нефрит 
Восточного Турксетата. а пятидесятых годах на.ходки П е р м и кипа дали гра- 
нильной фаорике свыше 651) пудов цепного камня в кусках до 50 пуд. весом; 


*) Неродко в а|Юйіишіенностн под пиенѳм жадеита подразумевается благородный зкеевяк, что> 
одвако, неправильно; настоящий жадеит является эгЕнера.тоаг из группы вироксенов с физическими и 
техглчееккйя призпакаліи, близкими к нефриту, 

**) Китайские яосольства обычно преподноемн царям нефритовые изделия (папр. Китайское 
осольство в 1895 г, лреаодпесло Николаю второму фельдмаршальский жезл пз нефрита в золотой 
равѳ). 


•одновроменно с этим Аязбер представил Іондону (1862) и Паріжу красивые 
валувы й тальки этего камня*). ІІо.вдиее стали проникать в Россию отдельные, 
небольііше партии камня, частью из Туркестана, большею частью с Онота, пока 
в самом коіщо девяностых годов фирма Верфель в Петрограде, по соглашению 
■с казной, не объединила в своих руках дело по 0 <жов **) и добычи камня, моно- 
полазнроітв его и свезя в Петроград до 3.000 пуд. валунов разного сорта**"). 
Б 1880 горн. ная:. Кома ров продал на Петергофскую фабрику около 105 пудов 
^в 2ІЗ кусках) хотанского нефрита, частью луковозе.іеного, серого и дымчатозеле- 
пого цвета морской воды (по цепе 123 р, за пуд). Именно этот нефрит и получпл 
на фабрике неправильное название Мургабс-кого (см. выше), тогда как был лично 
нрийезен Кома [) о в ы м из строго определенных месторождений Восточного Тур- 
кестана (см. стр. 198). Такам образом, почти весь мировой рынок исключителі.по 
•обслуживался камнями этих двух главнейших районов распрострапеная нефрита. 

Вобщем, применение камня весьма разнообразно, начиная с монолитов, иду- 
щих для надгробных памятников (гробница Та.мерлаиа) и. саркофагов, кончая вазами, 
чашами', тарелками, кувшинами, оЬдеіз (іе Іихе, мелкими безделушками п украше- 
йнями, великоленеыми браслетами, реже ка.чшши для брошек и колец. 

Если мы исключим Новую Зеландию о ее богатством нефрита и Бирму с ее 
ніадеитоМі то перед нами останутся две главнейших области распространения этих 
камней; Китайский Туркестаи (п соседние с ним провинции питая) и Прибайкалье. 
Если мы еще упомянем о минералогически интересных находках нефрита на Урале, 
то этим будет исчерпан список птавнейших об.іастей, лежащих в сфере интересов 
.русской науки и русской камнерезной промышленности, ВІііогочисленныс другие 
указания, как-то па Амур, Онон (в Забайка.іье), Горную Бухару или Лену очевидно 
не заслуживают никакого внлиания, хотя неоднократно приводятся в литературе ****). 
Надо иметь в виду, что на Востоке часто отождествляют место приобретения камня 
ю местом его нахождения, что, очевидно, совершенно неправильно. 


1Ле*|эр91т и жадеит & 

Огромная область богатейших месторождений нефрита *****) в Средней Азии лежит 
целиком иа Китайской территории, но так как значительное количество этого ма- 
териала обслужпБа .10 рынки нашего Туркестана, 'было бы уместным кратко коснуться 

Свои запасы по отъезде в Париж Л л и б е р продал В е р ф е л ю, причем уступил ему в 1878 г, 
и большой валун в ЗОО пудов по цене 18 р, за пуд* 

Для ОТОЙ деля фирма имела своего уполномоченного в Иркутске Н* Кай дано в а* 

За Кабинетом при этом осталось 3 больших валуші, лежащих в строго отмеченных местах 
горных рек. 

Особенно осторолшо приходится относиться к указаниям в старой литературе ввиду неопре- 
деленности иопятия о нефрите, прилагавшегося к веществам разного состава. См< В. С е в с р г и н. 
Словарь миноралогЕческий. СПБ. 1ШТ* И, 152/ См. также Г і з с 1і ѳ г [1], стр. 283, 326 след. 

**'^**) Лучшее русское собрание образцов нефрита Малой Азии ск. в Музеуме Горного Института, 
І^упффер. Катал. 1911э стр. 423. 


этих иесторождений, имевіііах столь, большое эначевпе в искусстве Востока. При 
этом, однако, надо иметь в виду, что все указания ла нахождение ііефрпта на 
русской территории по ІТяпджу или в Горной Бухаре нс получили ни одного указания, 
СКОЛЬКО' о ибудь заслуживающего доверия. Особеппо часты указания на Дарваз, где 
6удто-бы по рекам собирались даже голыши «.іѳсЬпіе»; но все .эти данные непро- 
і нерены. 3 1896 году была снаряжена в район Пяпджа специальная экспедпнвя 
НОД пач. подполковника Барщевского, которая должна была в Дарвазе, а 
также па противолежащем берегу Афганской земли (в левых Дарвазах) нронернті. 
находки пефрята, якобы сделанные в 1891 году .этим лицом. Однако, проникнут)^ 

I! эти места ему пе удалось, и эксііедицил занялась исследованием долин неко- 
торых речек Даріша и в частности кишлака Джарф (у горного ручья Хост-Роги п ■ 
в верховьях р. Вяпдж). Ути исследования обнаружили ляшь мягкие змеевики, 
которые иногда употреблялись местными обитателями для небольших подделок в 
китайском вкусе. Столь же безрезультатны была ноискн экспедиции в Самарканд- 
ской области Пендікекепского участка., в двух местах у кишлака Бору и но ручью 
Санги-Шаба, верхнему притоку Нофип-Дарыі, выше озера Нофин. 

Таким образом, все эти попытки оказались неудачными, о чем можно судить 
по самому донесению полк. Барщевского, которое приводится в четвертом 
томе полностью; но необходимо отметить, что как упомянутая выше экспедиция, 
так и другие поиски изеледователей без специальной подготовки нс могут окон- 
чательно решить вопроса, в отрицательном смысле и лиіпь после сериозііых работ 
специалистов можно будет говорить об отсутствии нефритовых месторолщеішй на 
территории Росси, I пли Горной Бухары. 

Из иеіррита на Востоке выделывают нс только изделия культа, но и ряд 
незатейлцвых .украшений домашнего обихода, парадные блюда, мундштуки. Вплоть 
до начала XVIII века этот камень здесь обозна^нгтея именем яспис — яшма, что 
пеоб.ходпмо иметь в виду при чтении старых авторов (іазріэ ѵігіЦій); у китайцев 
он называется ию п.тц ию-тчи (тчи — обозначает камень), иногда у монгольских 
народов встречается обозначение «ках» [12] *), 

Месторождения великолепного нефрита, ііовлдммому, рассеяны па огромном 
протяжении северных и южных склонов Ку ен- Л у ня, начиная с Расксм- Дарьи 
(нрпток р. Яркенда) на западе и кончая копямп китайской провинции Гаш>-су на 
востоке. Этот камень являлся здесь объектом большой торговля и из этих центров 
Восточного Туркестана он іірошіішл но торговым путям в Китай, Индию, Русский 
Туркестан и Персию. Первым центром добычи и обработки нефрита являлся район 
Яркенда и Хотаиа, откуда ежегодно караваны верблюдов вывозили в Пекин высоко- 
ценные изделия из камня. К). Риттер на основании описаний конца ХѴІИ века 
рисует Вііртину добычи голышей со дна реки при помощи рядов рабочих, ио 
ощупщнию скользкости ноги безошибо'шо определявших на дне реки Хотана цен- ; 
ный валун нефрита. Наіібо;іее богатым является район р. Каракаш (Гулбашен), 

*) См, л* <І»ерсман. Самоцветы России. Петр* 1&21. ѲТ. 


1 'де еще с начала XIX столетия описано было богатое коренное месторождение 
нефрита — серозеленого, зеленоватого н чиотозелсиого цветов, задегаюііі(ёгб среди 
кристаллических сланцев. Месторождения усиленно разрабатывались до Ійі(54 года 
и давалп огромное количество весьма ценного материала. 

К зтоЁ же обласян относятся месторождения Раскеи -Дарьи, на юг от Яркенда, 
іюгещеішые с опасностью для жизни Гром б ч ев с к им [17] в 1888 гаду; они 
принадлежат прекрасному, темнозеленому нефриту, тогда как в ближайшей 
к нему местности но р. Тунге встречается зеленоватый жадеит. Добыча здесі. в 
Х\‘І1І веке была настолько велика, что будто бы ежегодно из Яркенда отправля- 
лось із Оекіінскйй дворец до 300 пудов этого минерала в кусках разной величины. 

Эти последние месяорождения лежат в Восточном Памире и являются наиболее 
занадным пунктом нахождения нефрита в Азии. Далее на восток они тянутся, 
согласно наблюдениям К. Во гд ано в ич а, по северному и южному склонам Еуен- 
Луня, вплоть до провинции Гань-су, где в отрогах Ыян-Шаня мы находим наибо- 
лее восточный пункт всей этой нефритовой полосы *). Здесь же в провинции 
Гапь-су расположены и мастерские но обработке нефрита, находящиеся к торговой 
связи с другам центром зеленого камня — с лежащей южнее китайской провин- 
цией Юиь-нан. Эта область является крупный торговым центром, куда 
стекается на барках ценный жадеит из Северной Бирмы и откуда камень пли 
обработанное изделие направляется в Кантон. Все указания на нефритовые место- 
рождения Юнь-ііана, иовидимому, ошибочны и должны быть отнесены к Бирме. 

Таким образом устанавливается непрерывная цепь передвижения нефрита 
в камнях или изделиях из района Хотапа - Яркенда через Кашгар или Бадахшан 
18 русский Туркестан и через Гань-су к крупны.м торговым центрам Восточного 
Питая, в Пекин, Кантон и Чифу. 

Повидвмому, вторым, более самостоятельным районом камня является юг 
Китая, начиная с провинции Юнь-аан, снабжающей Кантон бирманским жадеито.м 
и иснользуюпщй для его иоддс.іок мягкий агальматолит из ряда месторождений, 
.іежащах на побережье, против Формозы. Наконец, север Китая — Монголия и 
Манджурня — частично обслуживались камнелі из Куен-Луия п, повидамому нефри- 
товыми голышами Прииркутского района, откуда сойоты продавали лазурит для 
китайских чиновников, нефрит н агальматолит с р.р. Онота, Велой и Бибоя. 

Значительные нзмеиеішя в использование этого камня внесли шестидесятые годы, 
когда из Восточного Туркестана были изгнаны китайцы и одповременно с этим 
прекратилась добыча нефрита и жа.деита в отрогах Куен-Луня. Ее современное 
сосі’Оішие нам совершенно неизвестно и, новндимому, влияние на рынки камня 
Европы и Америки весьма незначительно **). 


Сы. Ыагііп. Согарі. гепН. 1891. СХІГ. 1153. 

В копцо воошидесятых годов фврмо Верфель предлагали псфрит по цене 2000 р. за пуд. 



Последние сведспия о ноложсниіі добычи мы имеем для девяностых годоВ; 
тогда Степной Генерал-Губернатор сообщил о состоянии рынка (1888): 

«Кашгарский капсул донес мпе^ пто в настоящее время добыча нефрита в округах Хотанском 
(дреимущественно) н Яркендском составляоі свободный промысел жителей, при условии однако ж, 
чтобы добываемые ими камни, прежде продажи кому бы то на было,' предъявлялись китайскому на- 
чальству, которое покупает для себя лучшие экземпляры. Высшими сортами счлтаютод те, которые 
ЛОЛ у чаются из реки Каракаш, в Хотанском Округе а пменно: камин молочного прсвечваающего 
цвета с желтыми крапинками и разводами; цепа такого камня, весом около 3-х фунтов, достирает 
40 ямб (ОКОЮ 5 тыс. руб.); камаи же более часто Бстрѳчаюпіегося цвета, но внеокого сорта, весом 
в 1 ЧЖИ и ( 1 % ф.), стоят в Кашгаре но мѳнѳе двух ямб, т. е. около 260 руб. кредитных. 

На Кульчжя неких рынках нефриты высших сортов совсем не встречаются* **) , {Архпв Уделов), 

в 1889 году через Иоклевского-Козелл была предпринята Петергоф- 
ской фабрикой закупка нефрита в Хотане и Яркенде, при чел ішж. Комарову 
удалось добыть 213 образцов камня разных топов с Кара-Каша, Ерун-Каша и 
верховпй первой реки у горы Мерджай. Вся зта экспедиция обошлась казне свыше 
17 тыс. рублей. 


Нефрит в Прибайкалье. 

См. карту і!а стр. 202, составленную с небольшпми псправзеннлмн іі доііолннтслыіымн значкамв 
по Перми кину (1852 г.). 

Нефрит исключительной красоты из этой области оставался для «камнерезной 
промышленности долгое время неизвестным и на мировом рынке внерые появился 
только, повидимому, под влтшпем с одной стороны двух пионеров Прибайкалья — 
А л и б е р а и П е р .м и к іі н а, с другой — изделий Петергофской гранильной ірабрикп, 
обративших на себя внимаппе на промышленных выставках в Лондоне (1862), 
Париже (1867) и Вене (1873). К этим же годам относятся п первые более 
точііыс .іштсратурпые сведенпя об этом камме^ ііршаекншм к себе молодого 
А л и б е р а, благодаря энергии которого в Лондон п Париж попали первые зеленые 
блестящие голыши. До этого временп русский нефрит считался очень ред- 
ким ІІ мог использоваться толі>ко в ювелирном деле, но начиная с 50-х годов 
проньлого столетия, благодаря изысканиям Пер ми кин а, он стал попадаться сот- 
нями пудов. Еще задолго до оффицпа.шюго открытия этого минерала, он бьы 
известен в украшениях сойотов, носивших его на шее (у женщин) или на ремне 
(у мупщн]. Находки нефрита известны также и в ряде могп.іьнпков Сибири *). 

Глухие известия о нефрите расирострапены бьыи еще в 20-х годах XIX века; 
о нем писа.і еще ІЦукпн, будто бы собирая массами вгшуны нефрита но 
Оноту и но Бпбоіо [25]’"*}. Позднее кратко упоминалось у Мушкетона [ІгВ], 
Ковер ско го [29], но все эти .іитературпые данные были весьма отрывочны 


*) Ср. ваходку нефритового долота у села ЦреоСраагенского по Нихн. Туигузис я в окр. 
Красвоярска. См. Н. РізсЬег. Агсіііт {, АпЫгороІ. 1Ь79. X. 353, а та;;ЖО РізсЬег. Nер!|гі^ и- 
Лаиеіі. 1880. 399. 

**) Скорее іечь идет об агадыіаіолпте, известном во Бпбою, а не о аефрпте. 



и неясны, в то время как. подробные донесения цлонера и главного исследова- 
теля всей этой области — Перми к в на таились в архивах*), а позднее ошибочно 
считались погибшими вместе с ценной картой при пожаре Иркутска. В литературе, 
указывались: Иркутская губ., Култук, Слюдянка, Батогол и другие места, п лишь 
ііостененпо, под влиянием сведений Пермивина, выяснялась область распро- 
странения нефрита по р.р. Оноту, Охолголу, Урику н притоку Китоя. 

В 50-х годах Пер ми кии собрал до 700 пуд. (с 1851 г. по 1863 
доставлено 687 пуд.) нефритовых окатышей и перевез их па Петергофскую гра- 
нильную фабрику; ценность этого груза, обошедшегося не более, чем по 40 руб. 
за пуд, можно видеть из того, что до открытий Перми кина Петергофская 
гранильная фабрика покупала нефрит Туркестана для флорентийской мозаики 
по 1000 руб. за пуд. Надо удивляться той энергии, с которой работал Перми- 
к и II, так как из болыішнства мест вывозйъ нефрит можно было только зимой, 
отправляя специальные партии ио ;іамерзшвм рекам, и только по Оноту часть 
нефрита удавалось частично сплавляті. на плотах. 

После 11 е р м и к и н а его наблюдения были проверены а дополнены е р с к и м, 
Богдановичем и Я ч е в с к и м. Первый сделал важное указание, что ряд 
образцов, принятых П е р м п к и н ы м за нефрит, оказался лишь змеевиками, и 
что единственное несомненное месторождение, открытое им, это р. Даялок, где, 
поводи.моиу, находилось коренное месторождение, скрытое растите.тьностью тайги. 
Однако, наиболее важным явилось обследование І. Я ч е в с к о г о, ездившего за 
нефритом для саркофага А.тексаіідра III, и К. Богдановича. К сожалепшо, 
Я ч е в с к и й не Оставил сколько-нибудь подробных сведений и его печатные 
заметка, которые имеются в протоколах заседений Минералогического Обп^ества, 
не дают картины достигнутых им результатов; в них сначала глухо указывается 
на существование не менее 4 коренных месторождений [37], а потом при 
исследовании 1897 г. указывается одно коренное месторождение; к сожалению, 
Ячевский не тааько не успел до своей смерти дать подробного описания этого 
интересного месторождения, но, повидіімо.му, даже н(.'Сколіжо скрывал точные дан- 
ные о нем, обидевшись на Кабинет, не пожелавший продолжать поиски нефрита, 
так как камені. этот вследствие своей мрачности не понравился вдове Александра Ш 
Марии Федоровне. Всдедствве этого, насколько я могу судить по частным раска- 
зам Б е р ф е л я н Полещука, Ячевский передал более точные данные о 
месторождении небольшой группе лиц — В е р ф е л то, Б р е й т ф у с у и др., сдав 
им не то.^ько фотографии местности, ио и точные карты течения реки Хара- 
Джелги. Таким образом сведения об этом месторождении сделались коммерческой 
тайной, и, вероятно, по этой же причине ничего не сообщил в печати о них и 
ішж. Н. Щукин, посетивший верховья Урика в 191)7 году. Только в 191У году 


Г Едйнствениые данные о его работах н очев> интересные выдержки из его дневвикок 
помещены в Журнале Мин, Бвутр. Дѳл за 1852-‘Ой год [21]. 


при просмотре архивов б. Кабинета ішж. І> а ц е в и ч нашел интересные документы, 
приводимые в четвертом томе полностью. Хотя в них тоже пет подробного отчета 
об исследованиях, но все же из приложенных карт Урика и Онота видно место 
нахождения главных валунов нефрита и сама р. Хара-Джелга, а так;ке и то, что 
І1 ч е в с к и й возил на месторождение ген.-майора Фабрициуса, чиновника 
особых поручений при кабинете. Я ч е в с к и й на осиовапин своих исследовани Й 
!іріпиел к выводу о возможности добыті. глыбы вполне подходящих для саркофага 
размеров, а командированный вслед за ними (в 1898 г.) с Колыванской фабрики 
уставщик И в а ч е в осмотрел течение Онота п открыл прекрасные валуны, но 
установил ііскдючите.іьную трудность и дороговизну доставки их к лішпи железной 
дороги. 

Комаидировашіый вместе с ним в тот район Баторов, в качестве комис- 
слоиера Главного Управ.ісеия Уделов, сообпціл ряд дополнительных сведений, 
о которых мы находим в .Архиве Уделов интересные данныя, сообщаемые вместе 
с дапиыми Ивачева и Лчевского в приложении ІѴ-го тома. Из зтих 
данных мы только заимствуем указапііе на то, что экспедиции по Оноту встре- 
тили ряд камней, общин весом свыше 2000 пудов. 

Найденные нефриты как в коренном месторождении, так и в крупных валу- 
нах, но испытании в Екатеринбурге п в Петергофе оказались не очень высокого 
качества, неровных тонов, в виду чего 16 января 1899 г. последовало «высо- 
чайшее соизволение иа прекращение поисков >, а министерство земледелия открыло 
весь район для частной горнопромышленности, сохранив для кабинета лишь три 
больших валуна. На основании этих постановлений, очевидно, Ячсвский и 
счел возможным передать добытые им сведеиия частной кампании, а Баторов 
частично продолжал свою деятельность и выслал в Петергоф и к Верфелю неско.іько 
сот пудов нефрита. 


Месторождения и свойства. 

На осповаіпш имеющихся данных, часто противоречивых н дгиеко неточных, 
можно нарисовать нижеследующую картину распространения нефрита в Прииркут- 
скоы районе. 

о’наменитые месторождения лежат в трудно доступной области Саянских 
отрогов, в том узле долин и горных хребтов, с которых стекают; Хорок, Даялок, 
Оспа и текущий иа юг в Китой ручей Сахангер. Эта область, образующая верх- 
нее плато Саян с оголенными гольцами и альпийскими лугами, ниже покрытая 
густой кедровой тайгой, занята по преимупщетву кристаллическими сланцами с 
подчиненными змеевикамй и амфиболитами. К этим иоследпам породам и прихо- 
дится приурочивать месторождения нефрита, очевидно, за.‘іегающего здесь в усло- 
виях, почти тождественных с месторождениями Средней Азии. К. сожалеиию, у 
нас сейчас нет ясной картины этих месторождений и .мы можем имеющиеся све- 
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дения сгрупшіровать лишь по течениям отдельных рек (сн. прилагаемую карту 
Пер м вино а); коренные месторождения замечаются пи Даялоку и по Сахап- 
геру (ойоачательно но доказаны) н па пратоке Хорока; в воде валунов нефрят 
яввсстен с несома снпостью по Урвку, Хороку, Даялоку, Оноту, Оспе, Сахаагеру 
и отчасти ио Котою, т. е. в верхних частях бассейнов Урнка, Онота я в меньшей 
степеіш Кптоя. 

Во всех зтих областях пефрпт обладает пряблнзцтелыю одинаковымя свой- 
ствами, я лишь по У раку намечается существоіюние белой разности со строением 
ішіюпсенового характера. В общем іірииркутский нефрит несколько отличается от 
Туркестанского, представляя несжолько менее плотную .массу со следами сланце- 
ватости и большим содержанием железа и хрома. Может быть последним прЕіиклім 
обязан он своими красивыми, ииогда яркозе.шшми, иногда слишком темными 
топами. 

Цвет сибирского нефрита колеблется от темнозеленого с хлоиьяіш более 
густого тона вплоть до светлозеленого, серого, или даже «молочного» о синева- 
тым отлпіюм. К общем окраска очень разнообразна, разнообразно и мвкроотроение, 
делающее из Сибирского нефрита иервокласспый и педо(;таточпо оцеііеи.чый поде- 
лочный камень. К тому же значнтельная велачина глыб, при большой однород- 
ности, позволяет пряменяті. его монолиты для очень крупных взде-іяй. Уже в 
1852 г. Цермякни указывал, что этот камень может сделаться предметом 
вывоза заграницу, в іСитай, и просил через генерал-губернатора навести в Китае 
об этом «правку; при этом он отмечал предложение одного китайца ввести не(І)ри- 
товые деньги в форме круглых пластин трех разрядов. 

1 . Р. У р и к, правый приток р. Велой. 

По Урику, особенно в его нижнем течении, неоднократно тказывалпоі. валуны 
нефрита, коренные мееторожденвя которых, однако,, лежат, очевидно, в верховьях 
р. Хорока и Даялока, слияние коях и обравует р. Урик; течение этой река почти 
не обшіедовано исследователями, так как местами она проходима лишь по .іьду 
замой, тогда как летом река нредставляется бурньюі потоком с водопадами іі пере- 
катами и стеспена местами обрывистыми берегами. 

Отсюда П е р м и к и и онисал светлозеленый беловатый нефрит, точное место- 
«а хождение которого однако, он, не сообщает. 

2 . Р. X о р о к, нравый приток Урика, начішающсгос'я пос-де слияния Хорока с Хап- 
шиной {или Холшииом) и Харгой. Коренное месторождение Хара-Дже-яги (влн — Желги). 

Йдссь в вершине ручья Хара-Желгп, впадающего о нрввой стороны в р. Хорок, 
ч е в с к и й нашел коренные выходы нефрита, представляющего изменение автино- 
лптового сланца среди метамор<1)ических пород. Мошиост!, отдельных залежей пре- 
восходила 4 метра. К сожалению, до последнего времени никаких более точных 
сведений не было опубликоваію, положение самого ручья в точности нигде на Еа^угах 
не было отмечено, а б. Кабинетом и Л. А. Яче-вским скрывалось. В 1913 году 






в е р ф с л ь получил отвод на это коренное месторождение, причем в заявке отвода 
было сказано, что ручей Хара-Желга втекает справа в Хорок, а месторождение 
лежит от устья в 4 в. 420 саж., где и было отведено свыше 3 десятин для 
экоплоатацпи. Это месторождение Верфель іірозва.і «Елисаветинсквй пряйск». 

В 1919 году при изучеини Архива б. Двора инж, Бацевич нашел ряд 
донесений, о которых говорилось выше, и карту р. Урнка,^ с нанесением на ней 
рельефа, притоков и самого коренного месторояцеішя, составленную на основании 
экспедиций Л. Л . Я ч е в- 
ского 1895-1897. 

Хотя подробного отчета 
я не нашлось, тем нс 
менее из карты можно 
видеть, что сама река 
Хара - желга впадает 
справа в Хорок выше 
Даялока верст на 80 
и выше речки Колбы 
верст на 10. Месторо- 
ждение лежит в вер- 
ховьях па правом берегу 
к о'гмечено как на ма- 
ленькой сводной карточке 
составленной по И е р- 
м и к и п у, так и да 
специальный копии с 
карты Ячевского (умень- 
шен пой в 2 раза). И.зу- 
чение образцов нефрита 
этого месторож-дения, 
нослс распила, произве- 
дено бы.ад В. В. М о с т 0- 
в о и к о и привело к 
установлению невысокого качества камня. 

3. Р. Д а я л о к, правый приток р. Урика. 

Бурная река местами несет валуны нефрита огромных размеров, очень увели- 
чивающиеся к истокам реки, где их вес достигает 50 пуд. Иа основании характера 
этих валунов ][ е р м и к п п (а с ним согласился и Черский) наметил вероят- 
ное местонахождеіше корепного месторождения, .скрытое лишь растптмыі остью. 

4. Р. О Н.0 т и Ос п а. 

Оиот состав.шот в сущности нижиее течение Оспы и обычно отмечается кіік 
главный район расиространенші кефритовы.х валунов. Еще в 1824 году здесь, 



Тіілне устья Б. Біібоя, отмечались и изобилии валуны этого камня. Позднее н 
Оспа и Опот подверглись подробному изучению со стороны II с р м и кина и 
Л ч с в с к о г о, причем последним главным образом было осмотрено верхнее тече- 
нивз т. е. то, іеоторое носит название Оспы. Оспа и Опот текут но бурным порогам *) 
из окатанных галек, среда которых П е р м и к н п находил валуны нефрита до 
Г)') цудов веса, а Н. ІЦ у к н п отмечал до 600 пуд, весом. Доставленные сверху 
валуны Перл и к и н у удалось сплавить вниз на плотах на нротяжеішн 70 верст. 
Живоннсно описывает Пермикнн свое трудное путешествие в 1851 году среди дикой 
врироды, выше области лесной растительности, среди постоянных дояідей. Особенно 
меняется картина выше внадепвя О.холгола, где вместо граппто]? появляются те 
кристаллические сланцы, которые, по его соверніенпо справедливому мнению, 
являются носителями нефрита. 

«Ог устья Бнбоя он иодпялся вворх по Оногу иа 5 верст и потом продолжал путь сше дплсо 
Борст на 2о, с трудом пролагая себе дорогу по болотистым и .«іесистым местам. Тут, видя, что с 
вьючными лошадьми идти далее ног возможности, он решился основать главный свои стан, который 
служнл-бы людям и лошадям постоянным убежищем и откуда можво*6ы было продолжать пзысиаиия 
по верховьям помянутой реки. Затем, 25 июня, в сопровоа;дѳнпи одного из мастеровых Яѳрчинских 
заводов в вожака из зиаюпшх местность тунгусов, оп проехал около 15 верст вверх по Оноту, за 
устье река Булурдывтуя, внадающей в Оиот с левой стороны; но здесь остановлен был утесом, 
выдававшимся в самую реку и препятствовавшим проезду. 

«Пространство, которое надлежіио ему проходить, было самое затруднительное; ибо местность 
была топкая, горы чрезвычайно скалисты, и во многих местах должно было прорубать лес п лесные 
завалы. Наконец, 2В числа, он спустился с хребта к роке Оноту, при устье роки Большого-Нарина, 
впадающей с левой стороны в Онот, пройдя, таким образом, от устроенного им стана более сорока верст. 
Вслед засим, перешел он реку Нарин в брод, при самом ее устье, н, осмотрев берега на расстояния 
полуверсты, увидел цельный, бѳз всяких трещин, кусок нефрита светлозеленого цвета, с вкраплен- 
ными в него черными штрихами, имевший вид валуна п примерно до 50 пудов весу. Потом, пройдя 
ете с ііолвсрсты и осмотрев все побочные места, о.і нашел другой кусок ровного сиотлозѳлоного 
мпета, длиною в и толщиною в аршина, весом примерно около 20 пудов, и невдалеке от эгого 
последнего еще третий кусок, самого лучшего достоинства, весом в 4 пуда 2 фунта. Нс доволь- 
ствуясь таким услехем, или, лучше, ободреивый им к дальнейшим поискам, он охнраі^лся еще выше 
осматривать берега Онота с его выкатами, и, в недальнем от прежних мест расстоянии, нашел 
новый, четвертый кусок нефрита, светлозеленого цвога, в 20 пудов, и несколько меньших кусков но 
столь хорошего досгоинства. Затем пробравшись еще выше, верст около семи за рочку Цитан, уже 
не находил более нефритов; за то продолжал попадаться ему камсньг который считает он за вер- 
антпк, н темноцветный тальк, нросвечпвяющий в кромках густым зеленым отливом>. 

Пермикнн уже решил, что нашел коренное месторождение и хотел 
заняться извлечением нефрита, по иеоашданное обстоятельство нарушило все его 
планы м чуть не погубило всей партии. Лошади с'еліі все сухари, и несмотря на 
ненастье надо было скорее возвращаться вниз к стану. Это путешествие иа 
наскоро сколоченных илотах едва пе стоило ему жизни и лишь с большими 
лишениями добра.іся он до своих товарищей. 


*) Низкая вода на Оноте о апреле и мае, н особенно с по.товины августа до ледостава. 
Однако, уже с половины августа выпадают снега. 

В архиве б. уделов найдена подробная карта р. Онота, составленная на основанаи экспедиций 
.Т. Ячевского 1895—1897 годов. Название Оспы начинается выше впадения р. Богдашкн. 
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ГіСрвая неудача заставила его вторично искать счастья и вот как оп 
описывает это второе путеінеетвие; 

сК устью Нарггка возвратился л 5 августа и отправил вверх по Окоту шесть человек рабочих 
строить илоты для сплава найденных камней; но каждоднепныѳ дожди много тому препятстовіьш. 
К 9 августа, однакож, два плота были готовы^ на один поместИѵіся я сам с двумя рабочими, а ла' 
другой штейгер со всею комавдой. Сложив камни, которые были поближе к мосту сооружеішя илотов, 
мы пустились далее, собирал прочие по повутности. 

«Ялавадио было недв^ясинмо затруднительно: оплошные порош, подводные ^ісампя, которых 
пет никакой Бовможноети мжаовать, останавливали нас почти на каждой полуверсте и выну ждал я 
йпогда бродить целые дни в воде, для снятия плотов с камеппоГі преграды* ІГаконоц, 12 августа» я 
опередил версты па четыре плот гптейгера, как вдруг сильным падением воды плот мой ударяло об 
острый угол утеса* Почувствовав в тог же миг раврушевие илота под моими ногами, я быстро вско- 
чил па стену утеса, уцепился за кавтень, торчавший над бездною воды, я с вслпчайтнм трудом 
заполз на приплечснь этого камня, где и встал уже вне всякой оиасностп: но один из рабочих ушкт 
в БОДУ и сделался жертвою ее стремительности; други іі, по счастью, запутался в бревнах, зачкоторые 
потом ухватился обеими руками и плыл таким образом о иолвсрсты: тут посадило его на мель, к 
он, благодаря Бога, спасся от гибели- Нефритов утонили мы п атом месте, в четырех кусках, до 
30 пудов* Второй плот, с большим трудом п опасностью, удалось спустить па Мьіате, 

«Яройденпые таким обрчтзом двадцать пять верст были для нас, впрочем, самые трудные. 
Поело случизшогося несчастия, 17 августа достигли мы устья Иарпна, п, докончив стрспвшвсся 
там плоскодонные суда, кагрузнли на них 140 вудов нефритов. Пудов до 100, в осьми кусках, оста- 
плѳно нами, по неудобству спдава, на берегу Оаота, выше устья ІЬряшк 

с На семидесяти -верстном плавании Опотом попадались нам беечнеленпые подводные камни; 
суда паши часто ударялись о скалы, и несколько раз едва но были оирокпвуты стремятатьныи тече- 
нием; однакож вся беда ограничилась утратою немногих камней »» 

Из этих описаний мы видим, что каиоольиіее количество нефрита попадалось 
немного выше устья р. Б. Нарина, т. с., как раз на том месте карты па стр. 202, 
где стоит иадшюь «р. Опот». 

Что касается до самой реки О с и ы. то опа в средпе>[ течеппн непроходима, 
а известна лишь в верхнем іі ішжнем течениях, где еіце И с р м и в ы и у попа- 
дались небольшие галькп п валуны нефрита. В верхнем течепші, выше водопада 
Терского, валуны достигают 1 сажени в диаметре, и, но мнению Я ч е в с к о г о, 
где то здесь было близко коренное месторождение, может быть но левому притоку 
Осны Хэртэ-Желга или Ихэхэр. Площадь, на которой должно находится здесь 
кореппое местороясдеіше нефрита, не свыше 14—15 кв. ішрет и, очевидно, что 
в будущем оно будет найдено. 

Здесь же в верхнем течении Онота в 1898 го.ду кояапдпровашіый с Колы- 
вапской фабрпкп И в а ч е в нашел огромные глыбы весом в 300 — 600 пудов, 
но доставка пх оказалась ночто невозможной. При объявлении всей этой местнос'гп 
свободной для частных промыслов за кабинетом были оставлены лишь три валуна 
в 600 — 700 п. весом каждый. По реке Овоту в 190.Т— 1913 годах Всрфели> 
было предоставлено 5 отводов, нрвблизительио по 4 десятины каждый, с уплатой 
в год 5 р. за отвод н 30 р. .за право разведки. Частично это право, в виду 
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несоб.!юденил і:акн.к-то фирм алым стей, оспаривалось Иркутским горным управле- 
нием *). 

5. Р. О X о л г о л (сливаясь с Оспой, дает Опот). 

О месторождетш нефрита по зтсй реке мы имеем иптсреспые данные в 
докладной записке Пермикина^, 9 ноября 1852 года, за Л? 85: 

«Ох устііЯ Охолгола, Еливаюілейся в Оиот с левой сторопы, вверх по Оноту характер шрно- 
: імеЕных пород совершонао из.монилсв; взіоето огромной величины выставдвиіЕхгн гранитов* зава- 
ливших русло Онота, в которые вода бьет с оглушительным шумом* являются совсем впыѳ россынв, 
і:.остояв[не из оштаняых мелких камней грубого мрамора, сиовпто^граията, роговой обманки п того 
вида горііокамоааой породы, которую я признал за сопутствующую семеііству нефритов. Резкое 
нзмевенио горных пород заставило меня обратить особенное шишапиѳ на речку Охолгол* 
решался осмотреть ее обеголтельнее, имея в предмете в особсіггости открытие мосторощений 
нефрита. Намерение мое было во бозосновательно^ ибо многие из найденных мною казгнеп этой породы 
на россыпях обепх речек* представляли собою экземпляры такого рода, как будто-бы они в недавноѳ 
время были отторгнуты ог их место рождений, п вода еще ве успела окатить нх со всех сторон. 
ІІротед небольшое расстолпне, от устья реки Охолгола, я встретил опять иную горную местность. 
Верега речки продставляют из себя ущелье (щеки), коего отвесные стопу заслоняла собой двевпой 
свет, русло речки загромождено огромыейшимп грапитами, иагшх мне еще не случалось видеть». 

«Здесь, так же как и в Оноте, я местами нашел ту породу, которую ранее сего встречал 
сопутствующую н(Ч?)рнту. Следя эти породы по узким россыпям Охолгола, л, наконец, обрадован 
был пр&красЕОЮ находкою. В 2 верстах от устья я встретил болыцоіІ кругляк нефрита, весом при- 
мерно до 35 пудов чистого зеленого цвета с тзмныміі оттоякдмп, который, судя по его поперхностн, 
может быть отлзчяыііі шатеркалом как для фюрентинскон мозапкн, так равно а для других поделок. 
Выше сего места, вверх по течению р. Охолгола, порода, сопутствующая нефриту, встречалась 
ог:же на протяжеянд В5 верст и самый пѳфрнт в кусках также попадался пезпачнтольпок величины. 
]1о соображению моему, находамые куски нефрита, болыиоіі величины, ниже устм Охолгола, по 
Оноту, принадлежат выносу Охолгола, а не Оноту. ІЗ верховьях своих р- Ожолгол разделилась па 
два потот^а, и.і которых левый в каменвых породах своих вс имеет и следов присутствил нефрита. 
Не гіравоЙ'Л;е вершяне речки, в версте от соедпоенпи двух течений^ в самом русле, я нашел в 
больших кусках три псфріпа и несколько кусков этого-же камня меньшей велпчапы* все оин бы,7и 
тем кого цвета с зелеными прожилками». 

«Отсюда недалеіш верховье р. Охолгчтла, взбираясь по течению се все выше и выше, я* нако- 
нец, достиг по прямому направлению обширной котловины, лростпрагощейся в длину верст на 10 и 
в пшрпБу на 4 персты. Котловину эіу облегают гребни гор уже меньшей величины, в ней ломе- 
щаютсп несколько озер, которые можно каззать резервуаром вод, куда стремятся снежные воды 
глазного кряжа и откуда вытекает р. Охоігол. Здесь я встретил 4 зимашх юрты русских сойотов. 
п»іешщ8х лрокехождение от того-жо племени, кочующих в окрестностях озера Косогола и принадле- 
жащего Китаю. Инородцы эт перекочевали сюда на время для звериных промыслов. От пкх-то 
через моего вохшкв, узпаі я, что система этих маікнх озер имеет одно название Ирленко. 

«По воем моим соображенияді, на котловану Нрлеако более, нежели на кануЮ’Ннбудь другую 
горную местность, должно обратить ксключительное ввнмапие, пічииімая в оспоііаыие многие данные, 
я полагаю, что быносы нефрата сделаны были водным путем и что в этой горной площади должно 
заключаться его месторождение. 

*) ІІЗ коітіі отводов привожу ппжесле дующие выннсьн (точное положение отводов па парте мне 
нен$БССга<)): 

Прьык Оногсігий 1-ый (1913)— в 4 в. выше устья р. Хуан-Хушу п в 25 в. нише вершины ее. 

» » 2-ой (1913)— в 4 в. І66 саж. выше устья р. Хуав-Хушун я 24 в. 334 саж. 

ниже ее вершины. 

Яря в СВ ОяотсЕЩЙ 3-Ё (1913)— в 6 в. впжѳ устья р- Хуап-ХушуЕ и выше водопада на 5 в. 

> » 4 ыі: (1907)— в 3^4 Б. от устья р. Худжйртеіігол в в 60 саж. от «Страшного 

брода» в очепь трудно доступной местноств, 

•Прииск ОнотеппЁ 5-ый (1913)— в в. выше устья р. Дадэ— Михалиа (Верхпен) п в рас- 

сіоянян 90 саж. ниже местпоств «Чертовы ворога». 



аКотдовиЕу Ирленко я осмотрел основатэльно во иногпх ее местах: вся эта горная площадь 
вокрута толстыми слоями моха; раярывшв его, я намел, что поверхность котловины состоит боль- 
шею частью из раяр ушившихся остроугольных камней тех- же пород, какие встретил п в яади 
I р. О тол гол а. Надо полагать, что этн гольдовме озера, расположенные в котловине, лежат в отрогах 
I Савва весьма возвышенно, дбо, как я упомянул прежде сего, здесь нет кроме мхов я сланцевой 
1 породы педровиііка, нвисткой более тучной растительности, н 2^ июня, во время моей там бытности 
; ‘Снег лежал во многих местах значительными толщаин, а по речкам ваквіши льда местами также 
I еще не растаяли э, 

6. Р. Сахангер (Оаган-Хар пли Цагань-Хара), левый приток реки Китая. 
В верховьях этой рекв, Пер ми кин, по его словам, среди змеевиков открыл 
коренное месторождение нефрита, что, однако, опровергалось позднейшими изеледова- 
телямп *). Во всяком случае, область этой реки заслуживает самого подробного псоле- 
дованпя, что можно видеть из приводимой виже подробной выписки из докладной 
4МШИСКІ! П ермикияа от 13 августа 1853 г.: 

кЯ патея узкую горяую долину речкп Сахавгер, лежащую в самой возвышенной части гор 
юго-восточного склона реки Китоя; речка Сахантер составляет собою один нз верхних притоков его 
и отстоит от озера Ыіьчира в 40 верст, откуда первоначальные воды берет рева Иркут; в обнажен- 
ных береговых горах этой речки, я встретил различные видоизме нения мраморов или доломитов, 
весьма хорошего дастоннства; они представляют собою огромные утесы, по обе стороны начти 
перпендикулярно опуствБШиеся к речке; от ее устья на протяжении 10 верст далее залегает змеевик, 
тоже различных видов, между колмч встречаются пропластки камня, проникнутого медною зеленью 
и близко подходящего к печеннувшей породе Бер-Ацтше 

*Осматрпвая левый берог река Сахаагерй, л наше л н тот камень, о существованнн которою 
сообщил мне ясашпой-Впи окуров. Суда по видовым ЕризнаЕш этой породы, я отношу ее к 
семейству тальковых, лмепно к одному пз его Бндонзменений, известному в науке под именем 
карм о л и та (ложиого жада), который заключается нетолстыми прожилками в змеевике; в тех-же 
змеевшеах я встретил породу, называемую пи молит, который до сего находим был с хризопразом 
в Салездв, Между мраморами п змеевиками правой стороны речки находится в связи утес поагіо- 
мерата, в высокой степсяи мнтересяыі! с той стороны, что гальки врупвые, связанные цементом, 
.состоят из бесчисленных вариаций пород: мрамора, змеевика, частью нефрита, во последнего весьма 
редко, и других камней, поршкающих розшю пестротой своих боечнеленных тенеі п продставлнш- 
щчх из себя прекрасную мозаекѵ'; подобного мне, при обозршиіі горных местностей, еще нигде не 
случалось встречать, который в крупном виде составляет богатый материал дли различных поделок, 
заіѵ'То: полов и уврашопий стаи; в дшлкпх-ше издолшх, по крупному сложен ею галек, особенной 
красоты не представляет. Далее местность левого берега р. Сахангера, примерно в 13 верстах от 
устья, состоит из огромного утеса, подножие коего состоит из породы улахлого песчаннпка пепель- 
ного цвета; масса эта чем выше — тем тверже, и вершпва утеса прорезана толстыми прослойками 
кварца, а за йоследнимп — северная часть утеса состоит на большое пространство пз тсашозеіенош 
нефрита, грзіінцы коего остамѳны иною ае исследовапнымя. 

«Нет нііі:акого сомнения, что здесь нефрит ааходится п в других смежных горных местностях. 
В прошедшие два лета (1851 п 1852 г, г.), отыскивая нефрит, при всем моем старании, я никаа пе 
мог отрыть месторождений его, осматрвван северо-западные склоны тех-же самых Салпо-Тувкні- 
скпх гольцов, 00 непроходимым добряя р, р- Опота и Охолгола, и труд мой остался тщетным; во в 
этот год, в отиошевпн нефрита желание мое увенчалось успехом: снечема месторождения нефрита 
для посдедоБатеіей— мною первым открыта», 

Повидимому, действительно нефрит встречается в верховьях притоков (левых) 
Китоя, так как Верфелю был доставлен из верховий Китоя белый молочный 
нефрит, ныне хранящийся в ЗІинералогоч. Музее Академии Наук. Как будто-бы 


*) Вряд-ли Перми кин ошибпіся, что можно видеть на то«о, что агент фирмы Верфеля в 
Иркутске К ай да до в, по словам владельца этой фирмы, действигельво открыл месторожденае 
светло зеленого нефрита по р* Кптою, Точное мостороледспие остается для меня иеизвестнук. 


к П(аожпте;іі.ному ответу склонялся и Ячевский, который нс только был на 
зтой реке, но п нашел зарубки Перми кин а па деревьях: собранные им два не- 
больших валуна на помни ал и нефрит, но, к сожалению, осталась ислсслсдо- 
г.анпымй, а по смертп Ячевского нс были разысканы. 

Нефрит Урала * **) ). 

Указания на нефрит Урала ііоііадаі(»тся в ліітсратуре, особенно старой, 
довольно часто, однако, к ним приходится относиться особенно осторолгно и еще 
в 1Ь82 году ряд таких указаний был опровергнут анализами Му шкетов а 
[4 — 5]. Тем не менее нефрит, действительно, встречается на Урале и изучен 
в работах Кротов а (42] п .\І а зі у р о в с к о г о [43]. Первое описание 
касается Мулдакасвской дача, второе- - района Еундравов, откуда еще лет семь 
тому назад мне приходилось видеть довольно красивый отполированный кусок 
нефрита в руках Мнасского торговца Иванова. ІІовпдимому, распространение 
атого камня не должно ограничиваться этими двумя районами, н весьма вероятно 
открытие новых месторождений в районе амфиболитовых сланцев н змеевиков 
ІОясного Урала. При этом не іісіилочается и нахоясденис здесь практически при- 
годных разностей. 

Первый район лежит в Наралішскнх горах и в верхнем течении р. Малый 
Иремель; нефрит лежит в виде віироких, плоских глыб па контакте змеевика и 
слюдисто-кварцитового сланца; в изломе он голубовато-серый или зелсиовато-серып,. 
в полированном виде приобретает темпо-зеленый цвет. Большое содержание железа 
обусловливает очень темный топ іюроды Практическая цепиостг. месторождения 
неизвестна, так как, к сожалению, никаких разведок нредприиято не было. Изме- 
неипый в тальк нефрит известен и из Перво-Павловского рудника в 25 в. на ІОг 
от Миасса [42]. 

Близкого характера нефритовая порода из более юяшых мсстороягдеііий района 
Купдравов, относительно которой М а м у р о в с к и й сообщает, что она залегает 
отдельными шлирами в превращенном в змеевик перидотите, являясь таким образом иро- 
дуктом метаморфизацин диопсадового пироксена. Найден был нефрит нескольких видов 
лишь в вершине г. Большой Бикяляр, в 10 в. иа Юго-Запад от с. Купдравов. 
Общее распространение его неизвестно, по, судя ио имеющимся пока образцам, 
практического зпачсішя он не имеет, хотя именно в этом направлении желательны 
спеппальпые исследования. Часть нефрита более тсмно-зедсного цвета, отличается 
петлеобразной ішутренпей структурой, более однородна и прозрачна и, потому 
на нее при ее особенной вязкости следует обратить особое внимапие 

*) Ынтеьссио указание на нефрит на Каиказс, будто бы наіідспііыц по реке Нопдуто в Кабарде (.•'). 
Интересно было бы проверить это указанно [44]. 

**) Необходимо иметь ввиду ряд указаний на нефраты Роксии, основанные наиеворных опре- 
делениях: так в Музее Академии Наук нефрит из Ольхона и Моигопіи оказался праземом, л светло- 
зеленый нефрит в Берлинском Минералогическом Музее из окр. іп': е:.(чч'кого тем зеленоватым плот- 
ным возувиояом, который был в 1916 году химически доказан М а .м у р о в с к и м. См. ГіисЬег. і. 
с. р. ЗбС. ЛІ а м у р о в с к и й. Труды Мин. и Гѳол. кабан. Моек. Унии. Москва. 1916. 1. 
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I о р л 8 Д (і> о д о н и т). 

і Подобно селениту, лазуриту п малахиту, орлец один из наиболее типичных 
и ценных русских поделочных камней, почти не имеющий себе соперников на 
земном шаре. До сих пор были известны для практических целей мссторожденпя 
в Австралии п около Куммингтона в штате Массачузетс, где добывался годный 
для поделок камень, приближающийся по красоте и сочности тона к Уральскому; 
но во всех остальных известных месторождениях родонит встречается в разностях, 
не имеющих никакого практического значения, как поделочный материал. 

По видим ом у, орлец сделался известен у нас в по-мвине ХѴПІ века, и уже к 
1765 г. относятся два превосходных обелиска, украшающие вестибюль Эрмитажа и 
переделанные позднее в канделябры. Долгое время камень отожествлялся с роговиком 
и яшмою, что мы видим из упоминания Севергина в 1807 г. о роговике 
«алом, прекрасно политуру прішпмающем, с черными марганцевыми дендритами». 
В ХУ! п в XVII веках словом «бакан» как будто обозначался сорт алмаза, тогда 
как в начгае ХУНТ оно стало прилагаться, повиднмому, к орлецу. 

В России с орлецом, иногда называвшемся «рубиновым шпатом», а у местного 
насе.іенпя прямо «красным камнем», связан ряд крупнейших образцов русского при- 

І кладного искусства, и іготому, на нем и на будущем значении этого красивого краспого 
камня необходимо остановиться более детально. 

Из русских орлецовых изделий прежде всего известен знаменитый саркофаг 
Марии А.тександровны из монолита, чисто розового цвета, в 680 пудов (см. том 
третий), украшения на саркофаге Александра ПІ, поразительные чаши, вазы и 
другие изде-ния в Эрмитаже. Из орлеца был изготовлен цоколь сеней в Храме 
Вознесения в Петрограде, а также оба клвросяых иконостаса, подробно описываемые 
Б третьем томе. 

Особенно знаменита чаша, выставленная на Всероссийской Выставке в 

■ С.-Петербурге в 1870 г. и работавшаяся в течение 30 лет; менее хороша была ваза, 

■ преподнесенная австрийскому императору. Кроме того всем хорошо известны мелкие 
изделия и поделки: коробочки, чернильницы, пепе.іьницы, подсвечники, ножики,, 
пресспаііье, печатки и др, мелочи, которые выделывались кустарями и мастер- 
скими Екатеринбурга из второсортного материала, с большим трудом получаемого 
из отбросов Екатеринбургской гранильной фабрики или тайком покупаемого у 
крестьян дер, Седельниковой. 



Почти вся мировая промыіп.ісішость по обработке этого красивого камня 
сосредоточена была на Екатеринбургской и Петергофской гранильных фабриках и 
в частных мастерских Екатеринбурга. 

Цвет орлеца — розовый, виишевый пли малиновый, иногда с переходом в буро- 
ватый; при общей непрозрачности этот камень обладает приятным просвечиванием, 
придающим ему глубину и особенную сочность тоиов. Изредка в нем проявляется 
слабая слоистость со сбросами, иаііомппаіощіімп сбросы напр. Ревневской яшмы, 
реже можно видеть пятнистое строение, немного напоминающее строение агатов. 
Особенно ценны для обработки его мелкозернпстыс разности, иногда даже с плотным 
микрокристаллическим строением. К родониту иногда прпмеіііпваготся. вгиіючения 
кальцита и граната и жилки кварца. Обработка камня довольно легка и полировку 
он принимает хорошо, однако отрицательным его свойством является присутствие 
кварцевых зерен, обилие желтых пятен, плохо поддающихся полировке, и налич- 
ность трещин, частью сплошь заполненных черными марганцевыми окислами, по 
которым он обычно ломается. Обилие последних, помимо способствования р:із.іамы- 
ванпю камня, вредно отзывается на общем его тоне, хотя в небольшом количестве 
черные нежные жилки, с красивым запутанным рисунком, могут придавать камню 
особую красоту. Бывают камни, в которых художник именно пепользывает вет- 
вистые дендриты. Камень при выветривании чернеет н покрывается окислами мар- 
ганца. Б самом месторождении он сильно разбит указаппымп трещинами и,' потому, 
получение целі.ных монолитов нелегко. 

Нам известно несколько сортов этого неподраиюемого, совершенно исключи- 
тельного русского камня: 

1. Самым обычным является неправильно мягко окрашенный розовый камень 
с черным игольчатым и дендритовидным узором. Его качества зависят от преоб- 
.дадания тех или иных белесоватых пли буроватых пятен и от чистоты розового 
тона. 

2. Отдельные части этого сорта выделяют как бы особые гнезда яркого, почти 
рубинового тона, с мягкою ііриятною прозрачностью. 

3. Облачный тон из розовых, буроватых п сероватых тонов с мягкими 
переходами. 

4. Тип ленточной яшмы, с характерными изломами, сбросами и чередованием 
черных, коричневых, серых, розовых- и красных тонов, то мягко переходящих 
друг в друга, то очень резко расграннченных (превосходные образцы этого типа 
можно видеть на баллюстраде сеней и особенно в задней части клиросных ико- 
ностасов Храма Вознесения в Петрограде). Такое строение орлеца совершено сходно 
с яшмой, к которой долгое время и относили этот камеь’ь. Еще в двадцатых годах 
XIX века на Петергофской фабрике говорилось «агат, называемый орлецом». 

Совершенно исключительною редкостью, п притом весьма высоко ценимою, 
являются почти совершенно прозрачные разности родонита, встречающиеся в ничтож- 
ных количествах среди сплошных сортов. Такие вишневокрасніяе кусочки гранятся 


подобно другим драгоцеаным камняіі и напоминают несколько рубан, обладают, 
однако, меньшим блеском, но более бархатистым топом. Такие кусочки известны и 
■сіюіщ нашего орлеца из Шабров и очень ценятся на Урале, где за них платила, 
смотрд по яркости, до б р. за золотник. 

Надо пожалеть, что орлец не получил до сих пор большого распространения 
за границей, так как, повидимому, запасы его очень велики, а занадно-европей;- 
скпй и американский рынки почти совершенію лишены этого ценного камня. 
Несомненно, что при правильной эксплоатацяи месторождения и организации обра- 
ботки ка.чня в широком масштабе художественные изделия из него и мелкие поделки 
смогут явиться, ^ наравне е яшмой, довольно крупною статьею русского вывоза 
за границу. В 1912 г. камень на месте стоил от 2 р. до 120 р. за иуд. 

До сих пор практическое значение имело в России только одно жсторожденив 
около дер. Седельннковой, в районе Нижне-Исетской дачи па Урале, тогда как другие 
четыре до сих пор имели чисто манералогическйй интерес: 

1. У дер. Малое Седельниково (Шзбры), в 24 верстах на Ю.-Ю.-В. от 
Екатеринбурга ио почтовому тракту, по правую сторону р. Арамвлки (V* версты 
от деревни к Ю.). См. описание ниже. 

2. В заброшенном марганцевом рі-днике у деревни Бородулано в той-же 
Ншкне-Исетской даче (в 10 верстах от Седельвиковой). 

Месторождение дает орлец некрасивого чона и, повидимому, внимания не 
заслуживает. 

3. В даче Нейвинокого завода (на север от Екатеринбурга) и у деревни 
Кургановой по Чусовой — характер месторождений совершенно неизвестен. 

4. У дер. Гагарской и йурманкя на берегу р. Пушкарихи в 46 верстах 
от Екатеринбурга на восток, в 2 И верстах от почтовой станции Косуяиной 
(Белоярской волости). Небольшие разведки этого месторождеция, открытого около 
1875 года, обнаружили орлец превосходного качества в кварцевой жиле. Место- 
роікдение не эксплоатировалось. 

Во всяком случае из всех перечисленных месторождении первое — Шабровское 
является главным и единственным, сколько-нибудь, правильно разрабатывавшимся; 
оно дает настолько много материала, что позволяет пока оставлять без внимания 
все остальные места нахождения этого камня и вполне обеспечивает потребности 
рынка. Насколько давно обратили внимание на это месторождение, можно видеть 
и,і того, что об этой коиа писал еш,е Севергин в 1798 году, говоря о < алом, пре- 
красно политуру прпнимающе.«, просвечивающем с чернымп марганцевыми дендри- 


таин орлеце>. 




Родонит образует здесь круто падающую «жилу» (не линзу-ли?) в 4 аршина 
моащостй, залегающую согласно среди глинистых сланцев и кварцитов с прости- 
ранием С. В.-Ю. 3.; она вскрыта дву.мя ямами находящимися на расстоянии около 
20 саж., глубиною в 10 саж., с круто падающими и полузасыпанными краями, 
среди холмистой местности, покрытой молодым леском. Пластообразная толща орлеца 


с нпсоироБОждасіиясколсями марганцевых руд, залегающих между орлецом іі белым 
каа ріштом, образующим висячий бок, причем па контакте с ними содержит много 
че рных прожилков окислов марганца, понижающих качество камня. 

В общем месторождение совершенно неизучено *) п неразведено, а между тем 
заслун:ивают самого большого внимания, повидимому, являясь месторождением мета- 
морфически измененных осадочных пород. 

К сожалению, у нас нет никаких статистических сведений о ко.інчестве добы- 
того в этой кони и использованного орлеца. Из архивных данных Петергофской 
гранильной фабрики мы .знаем, что в 1863 г. было добыто II ер ми к иным и 
отправлено в Петергоф 526 нудов розового орлеца. В 1876 году была добыта 
масса в 3000 пудов (для саркофага). В 1913 году было добыто не менее 2 тыс. 
хорошего орлеца и монолиты в 1500 пудов весом. Уже из этих случайных дан- 
ных видно, что количества добытого и использованного орлеца исчисляются не 
менее 10 — 15 тысячами пудов. Надо, однако, иметь ввиду, что отвалы этой копи 
частью расхищались, частью шли на плаіжу в Тагил, но еще сейчас, согласно моим 
наблюдениям- 1921 года, они огромны и надолго обезпечивают рынок матерпалом. 
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Рис. 19. 

Печатка из орлеца, 
работы ІІетергофской фабрики. 


*) Согласно неопубликованным данным Н. С. Михеева, произведшаго точную съемку ісопя, 
вапасы орлеца незначительны. 
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Нз слюд небольшое значение могут иметь в качестве поделочных камней 
мелкочешуйчатый мусковпт, мелкочешуВчатый лепидолит и плотные хромовые слюды 
(типа марііпозйта). 

1. Весьма ограпичённое применение имеет чисто мусковитовая слюда, 
которая ввиде мелкого порошка применяется для обсыпки открытых писем и каких 
либо дешевых украшений (горок из минералов и тому под.), 

2. Лепидолит (литиевая слюда). Эта красивая серебристая, обычно розо- 
вая слюдка в СБОЯХ мелкокристаллических разностях иногда применяласі. в качестве 
поделок для коробочек', табакерок и других веіциц. Особенное применение имел 
мелкий лепидолит в иестор. Рожена в Моравии, где одно время процветал кустар- 
ный промысел, а такж? в штате Мэп Сев. Америки. У нас в России очень мел- 
козернистые сплбпіпого характера разности известны в знаменитом месторождений 
турмалинов в .Іиповке на Среднем Урале и затем, в меньшей степени, в мест, у 
дер, Саватеевой по р. Ургучан около Нерчинска. 

В отвалах Линовки на Среднем Урале, около заброшенных старых копей, 
мозѵно было еще недавно собирать весьма значительные куски красивого мелко- 
чешуйчатого лепидолита, приобретавшего в полированном виде красивый фиолетово - 
розовый, иногда красновато-фиолетовый цвет. В качестве поделочного камня он, 
к сожалению, до сих пор не применялся, хотя мог бы иметь небольшое значение 
в кустарных работах или даже для небольших украшений — брошек и тому под. 
Конечно, о практическом его . использовании можно будет говорить только в случае 
новой разработки Липовских копей, когда следовало-бы обратить серьезное внимание 
на собирание и отборку как лепидолита, так и других литиевых соединений, до 
сих пор шедших в отвил *), Особенно важно при отборке отделение кристаллов 
турмалина, которые погружены в массу лепидолита, но при обтачішашш и поли- 
ровке легко выкрашиваются. 

3. Столь же мало обращали у нас внимание на хромовые слюды, ко- 
торые иногда образуют' большие скопления и особенно ценны ввиде плотных раз- 
ностей, проникнутых кварцем или кремнем. Такие фукситовые кварциты или 


*) В, Хлопин, Яітий и его соединения в Россиж, Матер, пронзв. сил России 19Ш 
3, стр. 13—18. При добыче 1921 года казенными работами весь леиидоіит и почти все жильное 
тело бы.ія отобраны, Си, второй том. 


же фукситовыс сланцы (листвениты Урала) или зе.іепые мраморы могут быть 
весьма красивым поделочным материалом, п было бы правилыю обратить внимание 
на нанпі месторождения таких пород и испытать их технические свойства. Место- 
рождения хромовых слюд настолько разнообразны и многочисленны на Урале, что 
несомненно здесь нахождение разностей, которые могут получить применение в 
поделочном деле. Некоторые попытки в этом направлении предпринимались: так 
директор Екатеринбургской фабрики В. В. Мостовенко в небольшом количестве 
добывал плотные зеленые (хіанц^ы в боках золотоносных жил Троицкого уезда па 
Южном Урале. Пример Алотребления таких пород нам дает древний Рим *), а теперь 
современная Америка, начавшая применять в качестве орнамептовочіюго материала 
так называемый «марипозит> из Калифорнии. 

В небольшом масштабе у нас использовались мраморы, окрашенные в зеленый 
цвет хромовыми слюдами, на Среднем Урале: таково местонахождение так называе- 
мого Неві)Янского мра.мора с зелеными и желтоватыми жилками из каменоломни на 
Мраморной горе, на берегу Невьянского заводского пруда, в 3 в. от самого Невьянска. 

Согласно архивным данным (Архив Екат. Гр. фабрики 1836 г. дело 90 — 47, 
по второму столу), мрамор был открыт около 1835 года н работался как для 
колонн, так и для мелких изделий. В 1836-ом году было добыто 1400 пудов по 
цене 25 коп. за пуд, но дальнейшие работы весьма затруднялись притоком воды 
из пруда. 

При обработке камень представляет много затруднений, так как содержит много 
включений кварца и доломита и местами иереходит в типичную породу «ляственит». 


*) л этой же группе минералов относится и зеленый авантюрин из южной Падии (Беллари), 
который изредка, как большая ценность, использовался в Индии и Китае, а в последнее время перед 
, ВОЙНОЙ проник на рынок* камня в Идаре. См. далее авантюрвя. 








Группа кремнезема. 


Огромная н важная группа кварца, агата и яшм объединяется единством хими- 
ческого состава и тою твердостью н плотностью, которая почти одинаково присуща 
всем разновидностям кристаллического и аморфного кремнезема. Для удобства ее 
обзора привожу наиболее удобную систематику минералов этой группы, составлен- 
ную (с некоторыми изменениями) на основе очень недурных данных Фе ль к ер- 
зама (1916)Г 

I. Крупнокристаллический кварц. 


і. Квард прозрачный ^ 


2, Цитрин* 

3 , Розовый кварц. 

4. Празем, 

5. Еварцат, 

(>, Зодотястый кварц* 
7. Радужный кварц- 


Горный хрусталь. 

Дымчатый квард (томный-морион). 

Аметист- 

8* х\вантіорйЕ, 

9. Кошачий глаз. 

10. Тигровый паз. 

11. Соколиный глаз. 

12. Сапфировый Евард (чродузйтоаын). 

13. Во-юсатик (волоса Беаеры— с рутждош). 


11. П л от н ы & кварц. 


14. Роговик. 


Окаменелое дерево, 

Коралловый агат, 

15* Кремень (с халдвдоноы и апалом). 

16, Яшка (систематику группы яшм си. далее)» 

17. Хризопраз. 


Ш. Халцедон одноцветны В. 


18. ЙІолочносерый, облачный {собств. халцедон). 23. Плазма. 

■19- Сапфирин (сжневаюсерый). 24. Гелнотрон- 

20. Нежножелтый (восковой). 25. Мокксепй камень (дѳндритоамі хаіцедоя). 

21, Карнеол (сердолик). 26, Моховик, 

.22. Сардер (коричневый карнеол). 2Т. Точчечный (стефанов камеаь). 


IV. Халцедон многоцветны й — а г а т. 


28. Ііоюсатый— онакс. 


.29. Крепостной агат, 

30. Звездчатый 
ВІ. Облачный » 

32. Облокочйый (брекчаезндяыа)агат. 


Оникс (черный с белым). 

— ' Хаддѳдононикс (синеватосерыі— белый). 
Карнеолоникс (красный— белый). 

Сардоникс (бу рокрасБЫя— белый). 

ВЗ. Ландшафтный (брекчѳевядяыі) ат, 
В4. РазвалЕБный > 

35, Трубчатый » , ' 

36, КружЕовый Б глазчатыі. 
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Горный хрусталь 


(<тоііаз» — па Урале). 


Г о р п ы й X р у с т а л ь, эта прозрачная разность кварца,— до ишрокого примене- 
ния стекла в его высших сортах хрусталя — имел большое зпаченпе нс только как 
дешевый и довольно красивый ограночный камень, но и как камень для поделок, 
чаш, ваз, статуеток и проч. 

Іілагодаря своей ііск.ііючитслі>ной чистоте и чрезвычайной твердости, горный 
хрусталь с древнейших времен ценился как іі|)екрасный материал для художествен- 
ной обработки, н в самом деле художники, умевшие использовать все случайности 
строения хрусталя, достигали иоразнтельных по красоте эффектов, особенно при 
круглой шлифовке, которая вызывает более сильный блеск в хрустжче, нежели грань, 
что можно заііетиті. па китайских изделиях, вычурных и слоя.ных внешних 
форхг, требовавиіих поистине героического терпения пр)і обработке хрупкого и часто 
треишноватого камня. 

Однако, не одни китайцы *) сумели использоваті. всю іірелесті> горного хрус- 
таля; при обработке этого материала европейскими мастерами проиыых веков осо- 
бенно ХІ-ХУ веков также получа.ііисі. прекрасные вещи. На первом месте следует 
назвать всякого рода чаши, бокалы и вазы тех времен, когда стекло или не было 
изобретено, или обработка его находилась лишь в зачаточном состоянии. Но и 
впоследствии хрустальные сосуды все таки пренадлежалп к самым излюбленным и 
цепным предметам роскоши. Как в Китае, так и в Европе хрусталь очень часто 
обрабатыц-ілся для ‘печатей; он очень пригоден для этой цели, 'і'ак как отлично при- 
нимает как гравировку, так и полировку, что особенно ваишо для печатей. Кроме 
того, наряду с драгоценными камнями, хрусталь в старину употреблялся для вся- 
кого рода украшений и шлифовался в виде бриллианта, таблетки н розы. 

«Уже с древнейших времен славиласыіспользованием хрусталя Индия, где он 
издавна употреблялся д.ія небольших художественных предметов. Еще в конце XIX 
века он обрабатывался в гранильных мастерских в Шанджорском округе Мадраса, 
где его, впрочем, главным образом шлифовали в виде бриллиантов и роз. В старину 


4 


*) Широкое распространение в Китае изделий из горн, хрусталя мойіво объяснить том, что 
стекло в Китае получило большее распространение лишь после VII века, а до этого прозрачность п 
чистота хрусталя оставались незаменимыми. 


город Делп славился искусной обработкой, и почти все дошедшие до нас хрустальные 
предметы индийского происхождения изготовлены там из материала, добытого в 
Аурапгпуре, в 15 .милях от Дели. Этот хрусталь, отличавшийся прозрачностью п 
часто встречавшийся в больших кусках, шел большею частью на изготовление 
чаш, ваз іі бокалов* [6]. 

«В Европе уже в аптичвые времена, а затем и в Византийский период, 
благодаря торговым сношениям о Индией н Китаем, имелись сосуды п другие 
предметы из хрусталя — „не таюгцего льда“. Со времен переселения народов и в 
средние века мы встречаем хрусталь круглой шлифовки в царских венцах н сокро- 
вищницах знати наряду со всеми тогда известными драгоценными камнями, и он 
ценился не ниже их. Только редко хрусталь находил себе иное применение вплоть 
до эпохи Возрождения, когда жажда красоты и исключительная художественная 
производительность не упускали ничего, что могло бы ііос.!іуж!іть всесильному ц 
торя:ествующе.му искусству. Начиная с XVI века выдающуюся роль, особенно в 
Италии, играли хрустальные сосуды ‘). Большинство крупных предметов того 
времени — италианского или французского провсхождеиая. Вскоре, однако, хрусталь і; 
его обработка стали известны и в Германии, особенно в Нюреііберге н Аугсбурге, 
центрах, процветавшего в годы Возрождения, золотых и серебряных дел мастерства, 
где хрустальные сосуды сочетались с прелестными золотыми оправами. Последние 
часто украшались эмалью и драгоценными камнями, алмазами, изумрудами и руби- 
нами, н, благодаря художественному исполнению, намного повышали ценность таких 
предметов. Одно т'О, что для украшения .хрусталя употреблялась самые драгоценньш 
материалы, служит доказательством, как высоко он ценился. Любовь к таким сосу- 
дам, составлявшим гордості. княжеских сокровищниц и „кунсткаммер*', л высокая 
^"оценка хрусталя не прекращались, а напротив развивались хотя в несколько ином 
иааравленин, п в Х\’1І веке; только со времен Людовика ХіѴ заметно падение 
интереса к хрусталю, а в ХѴШ столетии за редкими исключениями, когда хрусталь 
применяется д.ія табакерок иліі для люстр, он совсем исчезает из употребления. 
Обрабатываемый уже в эпоху Возрождения в виде камей, хрусталь снова вошел 
в моду в конце века, когда ожила и донш до крайних пределов любовь к разным 
камням, но это продоляшлось не долго; в настоящее время художественная про- 
мыт лспность окончательно забросила ;этот прекрасный материал э [6], 

Дсйствителі.но в настоящее время значение этого камня, как поделочного, сильно 
упало; у нас на Ургые прозрачный топаз идет .ишь для печатей, брошек, перстней и 
других дешевых и весьма грубых по своей работе безделушек. Большее значение он 
сохранил еще как камень для огранки, так как его исключительная нрозрачпоеть, 
чистота топа н некоторая игра обезііечивают за ним определенное место среди бес- 
цветного ограиочвого материала (для серег, брошек, пуговиц для жилеток, крестиков 


С этого же врсыени начинается првмевелие лучшего горного хрусталя в качестве стек л а*' 
для геркал, небольших картин, эниниатюр, табакерок и тому под. 


ит.п.). Наиболее, однако, ценным и несомненно очень красивым паделпкэ Урчга 
свих кустарей яб.іяются оаіерелья из граненных хрустальных бус, которые готовіілн- 
в бол!.іііом количестве в Березовском заводе н в самом Екатеринбурге. Хороціо 
нодобрш!ные'ол:ерелья, в случае иравильной огранки, являются украіленнем, за- 
служивающим несомненного внимания, н хорошие нитки из горного хрусталя це- 
нились до войны в 10О рублей и более (см. подробнее том третий). 

В последнее время огромное значение приобретает использованне кварца для 
! технических целей. Ес.га даже исключить применение наиболее частых сортов для 
плавки и зіолучеиня изделий илп нитей из и.твлеиного кварца, тем не меиее 
остается огромная область технического нримеііения его для точных разновесок и 
гирь, для оити чески X приборов, особенно в кварцевых лампах, для пироэлектриче- 
ских установок и для всех установок, работазощих в у.ц.трафнолетовой части 
спектра, Б 1і)19 году для оптических целей изготовля.дись на Петергофской гра- 
нильной фабрике пластины (эталоны) ил Уральских, галек кварца, а в Оптичосвои 
Институте было налажено производство оптических .шнз из кварца. 

Для всех этих целей требуется кварц очень высокой чистоты и прозрачности, 
к тому'Же д.дя тонких оптических целей является весьма важным их оптическая 
однородность, отсутствие внутренних напряжений, двойниковых нроростаний п т. д, 
Все.м этим требованиям особенно отвечают, наравне с Бразильскими, кварцы Мадага- 
скарских месторождений, даіошие краста.тлы такой огромной величины и такого 
технЕческого совершенства, что конкуррировать с ними Уральскому горному хру- 
сталю очень трудно; к тому-же в уральском хрустале много двойнішовых ироро- 
станйй, столь вредных для пироэлектрических установок. 

Ііобпіем надо сказать, что Россия не может считаться богатой высокими 
сортами горного хрусталя и, потому, ее месторождения большой роли, не только 
на Европейском рынке, но и на русском, иметь не могу'т *). 

Место рождения горного хрусталя в России весьма многочислены, 
но сравЕИтельно очені» немногие могут иметь техническое значение и еще гораздо 
меньшее число их действительно испо.льзовалась и исполызуются. Б суіцноста 
практически приходится говорить лишь о месторождениях Урала и Алтая. 

На Урале, действительно, мы знаем находки гигантов кварца вроде того 
кристалла, который найден был около Алабашкн и весил 60 пудов (24 дюйма 
высоты и 28 дюймов в иоиеречнике). Долгое время он заменял тумбу на ущце 
около одного дома н Екатеринбурге и только в 1822 г. иопал в Музеум Горного 
Института. Однако, такие кристаллы единичны, да и о практической точки зрения 
не могут иметь никакого значения, вследствие мутности, трещиноватости и не- 

ОДНОрОДЕОСТИ. 

По своему происхождению горные хрустали могут быть в крупных 
мировых месторождениях приурочены к трем типам процессов: гидротермальным 

‘^вѳршенио особое значение, Еак ограночный камень, имеют волосатики {см. стр. 249), ра- 
дукььгк кварц н хрусгаіь с жндкамй вкіюяѳннями. 


процессам в песчаниках п других кварцевых осадочных породах, жильным процес- 
сам альпийского типа (с альбитом, актннолптои, эгшдотом н т. д.) п типичным 
пегматитовым или аплатовым образованиям. Наиболее грандиозные месторождения 
(паіір. на Мадагаскаре) относятся к последнему топу, в котором горный хрусталь 
обычно тесно связан переходами с розовым кварцем п особенно с дымчатъім. 

У нас в России практически годные прозрачные кварцы должны быть отне- 
сены к кварцам как самих пегматитовых жил, так особенно тех кислых гранит- ' 
ных аплнтов (березптов), которые, в частности у пае на Урале, являются золото- 

БОСНЫМП. 

Среди многочисленных иестороясдешій хрусталя в Евротйской России нО' 
приходится выдвигав, сколько-ивбудь богатых илп іпітересных месторождений: 
уместно лпшь упомянуть о водянопрозрачиых чистых кварцах Крыма, которые 
нередко там собиралпсі* нроезлѵшігі, а местным паселеппем обычно ценилась как 
какпе-то особенные ценности [2]. Ес.іи-бы эти находки были количественно богаче, 
то несомненно Крымские кварцы могли-бы коекуррировать с пзвестным ЗІармароиі- 
екпм алмазом Карпатских песчаников (напр. месторождения; мыс Меганом, у 
Мапгупіа, Коктебель и ын. др.). Очень мало прозрачного матерріала дает Кавказ, 
где уже давно славится месторождение Казбека. Многие проезжавшпе по Военво- ■ 
Грузинской дороге нрпобретали себе на память кра.сішы8 друзы кварца, обычно 
мало прозрачного и трещиноватого. Это месторожденпе, генетически весі.ма сходное 
с Адьирійскшш, тем не менее должно было бы привлечь к себе внимание, я по 
аналогии с месторождениями Швейцарских и Фрапцузекпх Альп здеср. не ррсклю- 
чено нахождение «погребов» с более прозрачными хруста.аями. 

Несомненно, что по отношению к атому минералу наибольший интерес имеют 
месторождения Урала, где он весьма ценится и называется «топазом». Он обычно 
встречается в виде окатышей и валунов в золотоносных россыпях п гораздо реже, 
на изделия идет «струганец» — кристалл. Опреде.шть чистоту воды гальки, ирв ее 
шереховатой поверхности, довольно трудно, и в виду этого обычно при покупке галек 
отбивают кусок и на свет проверяют прозрачность. Самая незначительная трешана 
сильно понижает стоимость кусков, Особенно много галек давали золотые россыпи 
Невьянска и окрестных селений, где он добывался при добыче золота, и очень- 
тщателі>но собирался старателями, которые сбывали его в Екатеринбург. Особенно 
известны: Сердовпнскпй, Коневский прииска, золотоносные россыпи по Нейве и Быаьге 
у Быііыовского завода и у самого Невьянска. 

Кро^[е Невьянских в атом-же направлении отличались известностью россыпи 
^ Верхиестскве и особенно Березовские, где прозрачный горный хрусталь .добывался 
вместе с дышіатым в очень больших количествах *). 

[ Из крупных йзделпй из горного хрусталя у нас в России приходятся отметить знакеяитыа 

хрустальные кресты в храме Вознесенія в Петрограде, для которых пошли гальки нпстейжѳй воды 
Ез россыпей Среднего Урала, причем за шесть галек в 1 пуд весом ярнходшіось платить около 
рублей. Всего пошло материала свыше 7 пудов. С трудом Замшиным и другими козпесис)* 
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О коренных месторождениях горного хрусталя па Среднем Урале говорить 
почта не приходится^ так как обычно кварцы пегматитовых жил п золотоносных 
;кил (Березовские) окрашены в дымчатые тона, а те жилы, которые положили 
начало россыпям, или неизвестны точнее пли не разрабатываются. Таким образом с 
прар:тической точки зрения, о коренных месторождениях говорить не приходится; интерес 
все же представляет красивый маточный или мутный с жилками кварц знаменитой 
Хрустальной Горы, о которой Д е-Г е н іі и н писал вначале ХѴіІІ века: «от Ека- 
теринбурга верстах в 20 имеется гора вея хрустальная, видом по натуре яко-5ы 
молочная, из которой камені.е полировано, и в нем является при солнце красное, 
лазоревое, белое и желтое сйянае». Большие ломки кварца работа.іи в 1910 — 1914 г.г, 
за г. Хрустальной (отстоящей на 15 в. от Екатеринбурга по тракту на запад), 
причем вырабатывались для нуя;д заводов верхи аплитовых жил, богатые разно- 
образными, частью молочньши кварцами [12]. Прекрасные слабо белесоватые сорта 
добывались около дер, Геіііет в 17 в. по Кунгурской ж. д. от Екатеринбурга. 
Кварцы этого района использовались Екатеринбургской фабрикой, причем сеч ди- 
ректору В. В. Мост овей ко удавалось путем прокаливания и нуиання в растворе 
краски получать красиво окрашенные «тоиазы-крак.тэ». 

Эти молочные сорта .могут иметь употребление в некоторых поделках. 

Совершенно исключительною прозрачностью н чистотою отличались кварцы 
Санарских н Каменских россыпей, которые во время эксмоатацші золотоносных 
россыпей добывались в большом количестве вместе е розовым топазом и частично 
:іш в' .минералогические коллекции (благодаря своим овоеобразпым кристаллическим 
свойства^), частью гранились Екатеринбургскими кустарями. Нптересио отметить, 
что в старых собраниях имеются прекрасные прозрачные кварцы из окр. Санарской 
крепости. 

Из месторождений Сибири, кроме мало известных «топазовых разработок» в 
Кокчетавских горах на ІО.-З. от озера Борового ’), приходится отметить удиви- 
тельные кварцы Алтая и в меньшей степени прозрачные хрустали Адуи-Чолоига, 
где, однако, преобладают дымчатые разности; иа Ллтиг среди многочисленных ме- 
сторождений прозрачного кварца необходимо отметить: 

1) «поэтические» молочные опалесдируюище хрустали Тигередких Белков, 
обычно связанные переходами со светлорозовыми кварцами. Красоту этого камня, 
достигающего больших кусков в аквамариновых жилах г. Россыпной, составляют 
белые трещины (описанные более подробно при розовом кварце), образующие 
череплетающуюся сеть разломов. Камень шел и сейчас идет для красивых поделок 
Колы.ванской и Петергофской фабрик. 

2) по указанию б. заведующего Колыванской гранильной фабрикой П. Л. И в а- 
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иеранн Потергофскоіі фабрнЕП удалось скулить в 19Ш году материал в ушной велйчивы, так как в 
добычах последних лет большие кристаллы нли гальки горного хрусталя стал встречаться очень 
редко. Особевно замечателен большой крест над главным иконостасом^ состоящий из 116 камней- 
В Оружейной палате хранится на горного хрусталя самовар, прянадлежавшій Петру Первому. 

/ Были заявки на бесцветный и дымчатый стоааз> в граните. 
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ч е Б а прозрачный горный хрусталь известен был в верховьях р. Бухтармы, в 
местечке Арчеты, Месторождение неразведано н практическая ценность неизвестна. 

3) Кварц в больших до 2 верш, прозрачных кристаллах отмечается Шангиным 
с левого притока Чарыша немного выше устья Коргона;, прозрачность пных кри- 
сталлов делала их практически цепными [8]. 

Л и т е р а т у р а (главнейшая). 

1. Нѳгшапп. Мпіегаіос. ВезсЬгеіЬшд Уга!. ЕодеЬще- 1789. П, 305 (Урал). 

2. 'П. Двойаенко. Минер. Крыжг. Труды Общ, Естествоисн, 1914 р, 73. 

3. Я. Л II липецко. Мішераі. Западного 1915. 425. (Алтай). 

4. Д. Я.іанер. Топогр. Минер. России (рукопись 1808 г,) со епископ литературы. 

5. М. Бапег. ЕЙеІзіеіпкнгпІе. Ь. 1909. 582— 588. (Урал). 

5. Федь кор зам. Гори, хрусталь и его пришнение в аокусстіѳ. «Старые годы» 1915 
Декабрь, (с фотограф, изделий). 

7. Ч а а к о в с к н й. Горн: шурн. 1830. I. 286—301 (окр. Екатѳриабурга), 

. 8. Р. Зсііап^ і п. Кеие КоМізсІш Веііга^е. 1798. УІ. 37, (Алтай). 

9. Козин. Горн, лсурн, 1828. II. 30—38. (Крым). 

10. Мас^(^агі. Еззаш оп гесиѳіі Те тётоіге:?. Раг, 1Т89, 387, (Кавказ, Урал), 

11. Л. Иванов. К минералогии Больше, Труды Общ, Иссл. Водыші 1914. XI. р, 131 (гора 
Золотуха близ Сушан Овручекого уезда). 

12. А. Ферсман. Труды Геоіогич. Музеи. 1916. УШ. 167 (гора Хрустальная). 

Д о и о л и 8 п II еМ. При горном хрустале надо сказать несколько слов о соютом шмш, которыі^ 
столь ценился но второй половене ХѴТП века а из которого делали печати, вазы, чаши и разнооб- 
разиые украшения довольно мало красивого вида. Об этом камне инсад Севергнн так: сейм 
шненем ыазывают с некоторых пор сибирски! темноватый, мелкозернистый гранит, плотно соединенный 
с жирным прозрачным кварцем. Находится оя в 5 в. от Рѳжовского завода Алапаевской оісругя> . 
Прекрасные образцы этого камня, ограненные частью в качестве вставок для брошек, хранятся в 
Отделе драгоц. камней Мядѳралогического Ыузоя Академии Наук, 

Д о и о л Б о ц и 0 II. Мне удалось в архиве Екатеринбург с ко и гранильной фабрики найти весьма 
иеБ.чые данные по истории открытия торимого хрусталя на Урале: 

В 1738-ОМ году Федор Вабик напгел хрусталь со строгаацамж (кристаллами) в нескольких 
местах в районе Горного Шита, а потом н Щарташа, Арамігла я т. д. В 1742-ом тот-же Федор Ба- 
бин отмечал «хрустальную^ ломку около Екатеринбурга. 

Б 1759-ом году казаки и драгуны открыли жа Южном Урале ряд зіесторождений хрусталеіі в 
верховьях Саваршц р. Белой, у Куадравов ж в ряде других мест Южного Урала; при чем из неко- 
’торых мест прекрасные камни были отправлены в Петербург на 15 подводах, а большие куски были 
отправлены «казенным щраванохг на коломевках». 

В 1758-ом году прд добыче золота было найдено 10 пудов «строгаііцев беловатого тумпаса*^ в 
Верезовске. Кабинет в этом-же году требовал «отбивать на месте и присылать одни верхугакп, кото- 
рые имеют самую чистую прозрачность 
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Вавочка работы Деторгофской фабрики т гальки 
горного хрусталя е сохранением формы куска. 
Работа в китайском стиле. 


Дымчатый кварц и цитрин. 

(Дымчатый топаз, морноп). 


Россия совершенно зас.іужеино мозіет гордиться своим дымчатым кварцем, 
Есиючатедьным по чистоте, разиообразпю окрасок п тонов н обилию л ве- 
личине материала. Под именем «дымчатый топаз» или «тумпаз» со второй пода- 
вины ХУІІ века делается в России известным нахождение итого камня на Урале^ 
и можно думать, что в сущности «топаз» и «ясппо были первыми поделочными 
камнями, которые обратили на себя вниманпе и вызвали , ряд поисков камней в 
Уральских и «Башкирских землях». Так Де-Ген нин в своем рапорте Анне Іоан- 
новне о натурзлиях и минералиях писал в 1735 г.: «от Екатеринбурга верстах, 
в 120, в Мурзинской слободе найден топаз бело-же.ттоватый и черноватый, кото- 
рый лучше богемского хрусталя и в такой крепости состоит, что стекло режет. 
И между тем, найдены два куриозных черных тумпаза» *). 

Па Урале мы знаем дымчатый кварц под именем тумпаза, смоляка, стругапца,. 
тальяна, изредка хрусталь-смазеня; обычны также названия дымчатый топаз — раух- 
топаз, гн[ілой камень (для скверных, растрескивающихся сортов). Очень темный 
называется смоляком іш «цыганом» (выражение Южакова), в научном языке — 
морионом. Вообще кристаллы дымчатого кварца называются на Урале стру- 
ганием или тальяшками, хотя это название часто применяется и для кристаллов 
горного хрусталя. После обжига камень называется золотистым топазом или цит- 
рином. По указанию Пыля ев а дымчатый кварц с Урала носит название у фран- 
цузских ювелиров — а.ііансопскі[й алмаз. 

За последние 50 лег этот камень получпл огромное применение для печаток, 
мелких вставок, бусщ т. д. на Ура.іе, где выработался даже ряд своебразных 
мер к улучшению его качеств и тона. Его окраска своебразно меняется при на- 
гревании до 200—400® С., в виду чего этим изменением пользуются для полу- 
чения золотистых тонов, цвета крепкого вина мадеры, красноватого тона гиацинта 
и т. д. 

Зчапечка*'’) пх широко применяется — реже в тесте, нз которого выпекается 

*) Наименование «топаз > обычно приводит к ряду недоразуменпЭ^ благодаря отлячию от мнве- 
ралогЕческого термина. На это указывал ещѳ. Бгй ск т ап п в 1776 г,, говори, то черный еибнр- 
сквЁ топаз ни что иное, как простые черные кристаллы кварца». 

Интересно отметать, что :йетод прокаливания для улучшения пвета камней приневялся 
еще арабами; весьма выроятЕО, что именно к некоторым сортам кварца и дымчатого товаза, і реже^ 
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обыкновенным способом в черном хлебе; камень вынимают из хлеба толі-ко тогда, 
когда он совсем остыл, иначе камень легко трескается; операция запекания повто- 
ряется иногда несколько раз, чтобы достіігнуть полного эффекта. 1і хлебе запекают 
только лучшие, самые темные и надежные крнста.'аы; с более обыкновенными 
меньше церемонятся; их прямо закладывают по несколько штук в глиняный гор- 
іиок, засьшают золою и ставят іі горячую печь при такой температуре, когда 
садят хлебы, и оставляют в печи до следующего дня, чтобы они успели остыть 
постепенно. ^Іем і’емнее, гуще, равномернее дымчатоегь в кристалле, тем ярче 
получается желтый цвет после выпечки. Иногда, чтобы избежать растрескивания, 
камепь обашгают в ііечи, обмазав его слоем глины. Хорошо запекаются топа.'ш 
вз Невьянского округа, плохо изменяют цвет я даже к худпіему — из Горношет- 
ских промыслов. Однако, последние дают много материала. Камни из россыпей 
Березовска обжигаются плохо и обычно употребляются в природном виде. 

Уральские камня при.менялйсь начиная с Ёкатеринипского вреиепн, причем 
шли по преимуществу для выделки больших предметов, печатей, паз; камень 
ценила не очень высоко, так как около 1800 года печать высоты в ?> дюйма 
каыпя лучшей воды и густоты ценилась не свыше 400 р. 

Главное количество материала поступало на рынок со Среднего Урала и 
гранилось кустарями как в Екатеринбурге, так особенно в Березовском заводе. 
Гораздо меньшее значение имели превосходные кварцы Аэтая, которые шли в 
обработку не только на Колывавской фабрике, но и отправлялись партиями в 
Петергоф. Об использовании кварцев Адун-Чолнгских месторождений в Забайкалье 
мне известно весьма мало,’ хотя они заслуживали-бы полного внимания. 

Средний Ура.5*). 

Здесь нам приходится считаться с двумя тинами месторождений дымчатого 
кварца; в одних случаях он встречается я добывается в коренных месторождениях, 
где тесно связан с типичными пегматитовыми жилами; к других — дымчаі’ыіі то- 
паз извлекается из россыпей, по большей части золотоносных, и его нройсхояідение 
приходится в этом случае связывать с жиламо скорее аплнтового іыш чисто квар- 
’ цевого типа (частью в березптах). 


к разиоввдзйстни корунда, отаосвтся нпжсслодУющее описание, в.чятое из арабской рукописи, ве- 

роят НО XIV века: 

іВ том виде, как получатся еямовь из коіш, обмажут его глиною, просушат^ просверлят алма- 
ші и, положа в огонь, обжигают известным колпиествон толстых сухііх дров. Спм способом он очя- 
щается. Уаорясь в чистоте его, дают ему остынуть. Иногда красный Лкут (яхонт, корунд), вынутый 
уасе из огня, хчадется в него Бторично* Когда цвет камня голубой или желтый^ то не надобно класть 
его в огонъ. Ес.^-же иримешааныі к голубому цвету желтый отлив н будет яобудитольною е тому 
причиною, в таком случае класть ого нѳ надолго соразмерно с тем, что должно от пего отзаечь. Оста' 
Баясь в жару долее, чом надобно, он лишится своей окраски и будет так бол, как бѳллур (криста.іл) 
и меха {Мока):^. См. Труды Мив, Общ. СПБ- 1842. II. 39. 

-) Исторпіі^ открытия дымчатых топазов Мурзикской области см. при опнеапии Мурзнвки во 
втором томе. 
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Первый тніг представлен почти исключительно пегматитовыми жилами Мур- 
пинсіюго района, где он обычно добывался одповремснео с драгоценным н камнями 
а дорогими коллекционными штуфами. Частично к этому типу относятся и элю- 
виальные росоьш», в которых на месте разрушения крупнозернистых пегматитов 
иногда накапливались весьма большие количества превосходных обломков дымча- 
того кварца. 

Величина кристаллов из жил или связанных е ними россыпей достигает 
огромных размеров: у князя Потемкина имелся кристалл, очень густого тона, 
в 2 пуда весом. Екатерпнбургскпй мещанин Вагурский представил в кабинет 
кристалл весом в 80 пудов; подробное описание мы имеем дли кристалла, найден- 
ного близ дер. Мостовой за Ельнпчным истоком (вес 35 пудов, высота 3 фута). 

Очень велики были кристаллы, добытые на Мокруше в 1904 году и особешю 
в 1910—1911 году. В знаменитой пещере последнего года крист а.ілы достигали 
'I футов длины и вместе с превосходными полевыми шпатами составляют и(ч;ліо- 
чительной красоты музейские штуфы (сейчас в Горной Академии в- Москве и в 
Пермском Университете). 

Цвет Мурзшюких дымчатых камней колеблется от светлобуроватого до почти 
совершенно черного (мориона). Нередко разные части крпста,чла окрашены в раз- 
личные тона или в один и тот-же тон, но разной густоты. После запечки они нри- 
сбретают шриятный золотистый ]№ет тоже различных оттенков в разлйчпой 
ценности. 

Вобіцем количество дымчатых кварцев в период усиленных работ Мурзинки 
было очень велико и они поступала на рынок в таком количестве, что цепы 
держались весьма низкое. Но потом, в связи с упадком промысла, цепы стали 
быстро расти; так в 1905 г., несмотря па добычу нескольких сот пудов дым- 
чатых хрусталей выдающейся чистоты и красоты, по указанию Воробьева, 
небольшой кристалл в 15—20 сайт, ценился в 25 р. и выше. 

Приводить отдельные места нахождения дымчатых кварцеіі является совер- 
шенно излишним, так как в сущности каждая яма настоящих пегматитов Мурзин- 
ского (не Липовского или Шайтанского) типа давала огромное количество хорошего 
материала. Ямы типа ІПайтанки или Сараііулки, т. е. связанные с процессами 
ішатактного характера, обычно дают камни более светлые и плохо обжигающиеся, 
более близкие по тонам к дымчатым кварцам золотоносных россыпей (иапр. Бе- 
резовского района). Равным образом совершенно светлый характер с тоном цит- 
рина имеют кварцы жил Линовки, богатых летучими соединениями. Б жилах 
Лдуя, о которых говорил еще Понов в 1804 г., дымчатый кварц темно-серого 
тона, образует переходы в аметист и лишен ценных качеств ограночного камня. 
Особенно хороши были золотистые светлые кварцы в дресьве Корыплового (Іога, 
нередко имевшие характер цитрина. Вообще кварцы оз почвенного слоя, так на- 
зывавшиеся на Урале «дерновикиг- и накапливавшиеся в местах разрушения пег- 


аііітитоных жилах, нередко очень денилисі. как но своим качествам, так в поточу, 
что служили наведением к открытию самих жил. 

Не .меньшую ценность представляют на среднем Урале дымчатые кварцы из 
золотоносных россыпей, преимущественно Березовских, Невьянских, Верхисетских 
н Горношитских; они сопровождаются в язобвлии прозрачным чистым горным хру- 
сталем, агатом, халцедоном, п другими обломкаііи настоящих кварцевых жил. 
Тон этих камней иной (ближе к алыіийскии)— в общем более светлый, но прозрач- 
ності) м частота их обычно цревосходят чистоту камней Мурзинското типа. В ра- 
ботах кустарей для печаток они преимущественно пользуются дымчатыми камнями 
из россыпей, употребляя их в дело без обжига. В конце ІТШ века они добы- 
вались и в самих золотоносных жилах Березовска и отличались тем исключительно 
красивым золотистым тоном, который, по словам Германа, казался вызванным 
золотом. В Эрмитаже имеется ряд вещей (вазы) из уральского, камня, относящихся 
именно к этому периоду. 


Алтай. 

Дьімчатые кварцы Алтая заслуживают внимания с практической точки зрения, 
хотя II не могут по красоте своих тонов соперничать с Уральскими. Пилипенко 
в своей сводке приводит ряд месторождений, связанных с пегматитовыми яіндами, 
как в области Колыванского озера, так и Тигерецких Белков. Одно время этот 
камень добывался в гальках по реке Секизовке, выше г. Саушек, но отличался 
трещиноватостью, непостоянством цвета и оби.тием переходов в серые мутные 
сорта. 

Лучший по качеству — дымчатый кварц из аквамаринового месторождеиия 
г. Россыпной, где он образует глыбы до метра; при прокалпвангш он мутнеет, 
не давая золотистого тона Уральских камней, а в природном своем виде образует 
переходы в серый или бесцветный кварц. 

Применение его на Еолыванской гранильной фабрике было сравпительно кс- 
зиачптельпо, 

Забайкалье. 

Не.миого мы можем сказать о дымчатых кварцах Забайкалья, криста.ілы 
которых в месторождениях Адун-Чолонга н Кукусеркена достигают одного фута 
длины и нескольких пудов весом. Кузнецов говорит об отдельных гигантах в 
пегматитовых жилах весом до 60 пудов. Цвет их мутно-бурый, а трещиноватость 
вобщем настолько значительна, что не позволяет использовать для крупных 
изделий. В общем темный, почти черный дымчатый кварц является здест. обычным 
спутником настоящих пегаатитовых жил с письменным гранитом и бериллами,— 
Б противополоясиость ему в яшлах Борщевочного хребта, богатых летучими соеди- 
нениями с полихромным турмалином, дымчатый кварц много светлее и принимает 
характер цитрина. 


15 ^ 
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Практическое значение Забайкальскйх дымчатых кварцев мне мало известно, 
хотя в литературе имеются указания на изготовление нечаток из камней это№ 
области, а также и па то, кто часть дымчатого кварца, прозрачного и чистого, 
сбывалась в Китай. Болі>шие куски дымчатого кварца добывались около пос. Чал- 
бучи близ Нерчинского завода. 

Аналогичные месторождения прозрачного дымчатого кварца известны в окрестно- 
стях Урги в Монголии; в 40 — 50 в. от этого города велись в годы перед войной 
разработки и камень шел в Китай для приготовления дымчатых очков. Точных 
сведений об этих месторождениях не имеется. 

Другие месторождения. 

I 

Кроме трех описанных главнейших областей раснространешія дымчатых квар- 
цев— Среднего Урала, Алтая и Забайкалья — необходимо отметить еще ряд други х. 
месторождений в пределах России, частью представляющих чисто мине- 
ралогический интерес, частью просто еще недостаточно изученных и, потому, мало 
известных. 

Так, в небольших кристаллах известен дымчатый кварц изредка в известня- 
ішх центрального каменноугольного бассейна, в друзах и пустотах пегматитовых 
жил Южной кристаллической полосы (Волынская и Киев(я:ая губ.), в глинистых 
сланцах Крыма и изредка в миндалинах изверженных пород Закавказі.я. Вероятно- 
Житомирский уезд Волынской губ может дать довольно большое количество кра- 
сивого ограпочного материала, так как в некоторых местах ио р. Прше, папр., у 
сел. Терипцы и Писаревки, обломки его достигают нескольких аршин. Ішлыпой 
кристалл величиной в 15 сапт, с дымчатой оболочкой доставлен в Минер. Музей 
Академии Наук из сел. .Усолусы Волынской губ. 

Весьма ыногочислены указания на дымчатый кварц на Урале, вне преде^юв 
уже описанной главной полосы Среднего Урала,— таковы указания па Кыштымский 
горный окр^т (вместе с аметистами), на р. Санарку (ма.іепькпе гальки вместе 
с цитрииом) и на многие другие места. 

Мало ясны указанна на Киргпзскпе степи іі Южный Башкирский Урал, куда 
в поисках дымчатых топазов н яшм был ііапраатен в двадцатых годах прошлого 
столетня Карелин. Более точны указания на дымчатый н бесцветным горный 
хрусталі. в старых ямах Кокчетавских гор на Ю.-З. от озера Борового и близ 
ст. Зерендннской (в пегматитах). 

Повидпмому, гораздо большего ввимання заслуживают мерторолсденпя но ниж- 
нему течению р. Майдан-Талу и его притокам в Ташкентском уезде Сыр-Дарьин- 
ской области. Здесь у горы Топрак-Бель в районе Пскема, отмечаются негмати- 
товые жилы в граните в весьма трудно доступных местах. Дымчатый хрусталь 
достигает целичпиы Ѵг аршина при 2 вершках толишны и сопровождаст(Уі пло- 
хеньким аметистом. Месторождение шітереспо, так как наводит на яыс.іь о не- 


обходймост» поискоіі !і этой части Таласского Алатау пегматитовых жил с дру- 
гими драгоценными камнями. 

Светлые дымчатые кварцы известны еще из ряда местностей Восточной Сибири; 
здесь иногда они вместе с горным хрусталем и аметистом заполняют жеоды и 
миндалины в изверженных породах типа мелафиров и базалз^тов,— таковы находки 
но Вилюю, Витиму и р. Быстрой, впадающей в Иркут, кристаллы дымчатого цвета 
е иіетках но р. Верхней Борзе и по Аргуни в восточном Забайкалье п т. д. *). 
Вероятно, сюда-же относятся указания на побережье Охотского моря (Бабуінкин 
хребет н горы на С. от Олы). 

Во всех этих случаях дымчатые кварцы связаны с основными миндалевид- 
ными породами н, в противоположность кварцам гранитных пегматитов, пе пред- 
стазіляют никакого практического интереса. 

За то большого внимания заслуживают пегматиты по р. Колыме, откуда мне 
приходилось видеть великолепные- темноокрашенные камни, могущие идти в по- 
делку; Драверт указывает более тотаое их нахождение ззо р. Быстрой, в 
системе р. Колымы. Великолепные камни почти черного цвета я видел из Камчатки 
(без более точного обозначения) в частной коллекции Д. Юферова. Того-же 
тзіна болі.шне кристаллы, покрытые гребенчатым альбитом, привезены инж. Ово- 
денко с мыса Беринга в Чукотском крае. Судя по парагепезису они также 
связаны с пегматитовыми жилами. 

Некоторый иізтерео представляют жилы с дымчатым кварцем по р. Оке в 
Иркутской губ. (приток Шунбулук); в 1841 году это месторождение посбил 
[’. II е р м н к п н, который наше.! здесь трещиноватые кристаллы весом до 5 пудов. 

Заканчивая, таким образом, описание русских дымчатых кварцев, считаю 
необходимым подчеркнуть практическое значение камней лишь тех месторождений, 
кои связаны е типичными гранитными пегматитами или -же с кварцевыми гидро- 
термальными жилами гранитного или аіілитового типа. Этим определяется’ значение 
пегматитовых месторождений и необходимость более внимательного отношения к 
ним при разведке последних на те иди иные ископаемые. 

Кроме того надо иметь в виду, что дымчатый кварц входит в состав 
красивых гіисьменпых структур, о которых говорилось ца стр. 163 и которые, 
несомненно, заслуживают внимания, как ценный я при том обильный поде-точный 
материап. 

Ли т е р а т у р а (главнейшая). 

1. <1) с л ь к е р 3 аы. (Старые Годы». 1915. Декабрь (03делня,П8 дымчатого кварца). 

2. М. Мельников. Путеводитель оо Музею Горного Института. 1398. 55 (истоус данвые)- 

3. М» К і е і п о г. Бешегкипд ііЬег ВскапсИ. й» ВегуИ и. ЕаисЫорай, ЗсЬгіВен Мінег. ОезеИзск 
1342. I. (;2)- 343, {прокаливание— обжиг). 

*) Весьма сомннтельао ііроисхаждени(г образца гигантского кристалла в Иркутской гймназии, 
будтО'бьг нрявезепного Лаксманом от каких-то иазаков^ нашедших его <бдиз Кнхты на БотоЙ^ 
^ском Лугу*. 



4. Ласкарѳв. Труды Геолог. Комит. 1914. 77, стр. 329. (Житомирский 

5. П. Пилипенко. Минералогия Зап. Алтая. Томск. 1915. 417—418. 

6. Титов. Горн. журн. 1855. II. 438. 441 и след. (Забайкалье). 

7. Ф. Шмидт. Очерки Амурской Экспедиции. Вестник Географ. Общ. 
(Адуп-Чолонг). 

8. Д. Иванов. Изв. Географ. Общ. 1881. XVII. 197. (Туркестан). 

9. Леонов. Изв. Турк. Отд. Геогр. Общ. 1898. I. (1). 45. (Туркестан). 

10. В. Вебер. Полезные ископаемые Туркестанского края. Доп. I. СПІѴ 

Урал. 

11. Де -Гении и. (1735 г.). Наіуралия и минералки камер в сибирских 

Горн. жѵрн. 1828. ѴИ. 123. / 

12. Ра II аз. Кѳізе сі. ѵегзсіі. Ргоѵіпгеп. 1773. И. (1). 169. (Бѳрезовск). 

13. Вгііскшапп. АЫіаибІ. ѵ. Ейеізіеіпеп. 1778. II. 76—77. сОибирский тона.з». 

14. Пег та 1111 . ПгаІдеЬіг^в. 1789. I. 134. II. 138, 306. 

15. Попов. Хозяйственное описание Пермской губернии. 1804. I. 307. 

10. Спасский. О кристалле дымчатого топаза необыкновенной величины. 
Вестник>. 1821. XIII. 55. 

17. Ирман. Горн. Журн. 1836. I. 226. (Средний Урал). 

18. Кар пинский. О золотоносных россыпях Урала. Горн. Журн. 1840. I 232. 

19. В. Воробьев. Зап. Мин. Общ. 1905. Х1ЛІ. Прот. 52—53. (Мокруша). 

20. А. Фсрс'ман. Труды Радиевой Экспедиции. 1914. И. 4. (Лдуй). 


ХХѴПІ. 206, 


дистриіггах. 


Сибирской 


Аметист. 


Аметийтом Россия может с несомненностью гордиться, так как Уральский 
аметист, по совершенно справедливому замечанию Кипх'а, самого крупного 
авторитета в области драгоценного камня, не имеет равных среди Бразильских или 
Цейлонских камней. Действительно, в то время как аметисты всех других место- 
рождений при искусственном освещении теряют свою игру и всю красоту и соч- 
ность своего топа, русские камеи Среднего Ура.іа сохраняют свой блеск, а камни 
Тальяна около ЙІурзйіікп или Санарки загораются кровавыми отблесками. 

Аметист был известен еще в отдаленные доисторические времена, п особенно 
в Китае его светлые сорта шли для коробочек, ваз, (рдаконов и т. и. безделушек, 
но вообще он мало ценился и на него не обращали достаточного внимания. После 
открытия сплошных и зоиарно окрашенных аметистов Везенштейна около Дрездена 
во второй половине ХУ III века .этот камень стали употреблять более широко в 
качестве поделочного материала, причем из него дела.ш табакерки и другие безде- 
лушки. 

В России охот камень получил большое распространение, начиная с последних трех 
десятилетий ХТШ века, когда одновременно сделались более известными глубокие 
по тону камни Урала *) и же.шватые, ко все же недурные каміш Волк-острова 
на Онежском озере. В это время камни цена.шсь очень дорого и за печатку из 
среднего аметиста платили по 500 руб., а за густые камни по 1000 руб. и боже. 
С тех пор русский аметист приобрел большое значение на рынке, но хорошие, 
густые камни попадались не часто, тогда как светло и неоднородно- окрашенный 
материал гранился в очень большом количестве и піел на дешевые вставки, дискре- 
тпровавшпе самый канень. В настоящее время благодаря оби-лию депіевого светлого 
бразп.іьского и уральского матерпа,та, выпускаемого в изделиях п камнях обер- 
штей некими гранильнями, камень получил огро.мнос распространение, благодаря чему 
оказалось совершенно забытым существование настоящих дорогих аметистов боль- 
шой густоты и глубокого тона. Такое камни попадаются редко, и мне известно, 
что знамеиктос колье из 24 камней С. Хр. Южакова в дер. Южаковой па Сред- 
не.ч Урале подбиралось им в течение пяти лет из различных партий и разных 
добыч (цена 1000 довоенн. руб.) 

*) Андрей Н а р т о в в 1778 г, сообщал, будхо-5ы верхотурския купец Ентальцев знает такл:г 
исста на- Соевве, где ааіетисты добываются. Сведеяйя эти поаднее не подтвердилнеь. 
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При неоднородности окраски, особенно свойственной нашим Уральским аметистам» 
общее впечатление п цвет камня аависит от умения его поставить при огранке; 

В этом отношении особенно известен был ювелир В. И. .(І и п и н в Екатерин- 
бурге (в 1920 г. в Чите), умеющий схватить ту грат, и то направление, которое 
дм камня окажется наиболее выйгрыніным. 

Ш многочисленных Уральских месторождений в первую голову надо 
ностанить район ІІурзинских, потом Адуйскпх копей. 

Мурзннские аметистовые кони работались в большом масштабе с 1768 г., когда 
но указанию Германа (22] недалеко от самой слободы, очевидно в нынешней „горе‘' 
Тальяпе, была заложена первая казенная конь. Здесі. в кварцевых жилах среди 
гранитов было найдено большое количество камней вместе с кварцем іі дымчатым 
хрусталем, но ію углублении до 2 — 3 саж. копь истощнласі. и была оставлена. 
Когда в 1782 г. для отыскивания новых месторождений были разрешены свобод- 
ные поиски цветных камней, впервые крестьяне этого района нащупали новую 
область аметистов между сел. Еайгородским и дер. Сизиковой по правому берегу 
р. Лнбаркп. Здесь было заложено свыше 100 маленьких копей и конушек вдоль 
по широтно тянувшимся кварцевым жилам, богатым прозрачным и чистым аметистом. 
По слоішм того ;ке Германа здесь в 90-х годах ХТШ столетия добывалосі. 
камней на 3000 р. в год, причем часті. скупалась п отвозилась в Екатеринбург, 

' где гранилась кустарями, часть же лучших камней поступала на Петергофскую 
гранилі.ііую фабрику для огранки. В таком масштабе р.тботы, однако, продолжались 
недолго, и уже ко времени Ионова (1811) и Ир май а (1836 г.) эти копи 
были сильно истощены, а цепы на аметист поднялись до крайних пределов, так как 
за камин сравнительно небольшой величины платили по несколько сот рублей. 1С 
этому-же времени относятся и находки больших аметистовых глыб: одна щетка, 
ігайдеішаіг в самых первых годах XIX столетия, состояла из 8-10 кристаллов 
самого высокого цвета и весила около ' а пуда (принадлежала княгине Вяземской); 
более знаменита находка другой глыбы, о которой мы в Горном Журнале [28] 
читаем следюющее: 

Аметист есть один пз тех приятных для взора твердых камней, который, будучи ошлифован, 
уи -требляетсл на украшения и которого иравнльиое, а чаиів странное скопіенпе кристаллов, в виде 
гак на^ырасмых друз, как игра природы неорганической, сохраилстся во всех кабинетах. С давних 
Бремен, в сем отношении, славятся окрестности Екатерипбурга. Нередко находят там и прекрас- 
но, о цвета куски, пригодные для украшений н примечательные друзы, достойные занять места во 
всяком кабинете аіинсріиов. К сому-то лослѳдному роду принадзеи.ит друза, которую мы оішшем, 
найдеппан Пермской губ. Ьерхотурского уезда в Мурзянскои волости, близ речкп Аіібаркн. Друза .:ия 
купіена, ио высочайшему повелению, за 5.000 р. у Екатеринбургского купца Сапожникова и пожа- 
. ' ловаоа Государем Пмиоратором Горному Кадетскому Корпусу. 

' - Она имеет 16 вершк. в длину, 8 в. ширину и 9 % в. вышину. Главное достоинство се в правнль- 

ыогтн и необыкновенном скоплении кристаллов, из которых она состоит. 

Цвет аметистовых кристаллов, составляющих сию друзу — бледно-фиолетовый. Оса была заклю- 
чена в подземной пустоте грапитпой горы» (1Ь29 г.). 

Многочисленные вышеописанные месторождения Мурзшіекого района давали 
амни очень высокого качества, причем благодаря кроваво-красным отблескам осо- 


бенао ценились камни Тальяна. Окраска Ура-тьских аметистон в общем очень не- 
однородна, что легко моашо обнаружить, если рассматривать камепі. в воде. Обычно 
головка кристаллов окрашена в более густой тон. Весьма нередко аметисты Сизн- 
ковского и ЛиноБСкого района содержат пустоты с жидкостью, на что обращалось 
шшманне и цеіпьчось еще в Екатерининские времена, причем чем заметнее был 
лузыреі: газа, тем более ценился камень. В главе о Мурзинскнх месторождениях 
цвоі’ных камней (том второй) мною дано более подробное описание всех отдельных 
копей ц геологического залегания их на местности, здесь-же я отмечу, что кроме 
зтнх районов в области самой Мурзинки, аметисты известны еще южнее в области 
ЛипОБСкой, Шайтанки и далее на юг до р. Адуя. Так в 1900-х годах аметисты весьма 
хорошего качества и густого тона добывались недалеко от Липовой у дер. Серу- 
хпной — іш задворках сечЧсная; они ценились, однако, много дешев.® Мурзинсквх, 
так как не обладали их игрой при искусственном освещении. 

Вообще до самого последнего времени аметисты п их добыча оставаласі, одним 
из прочно обосііовавпшхсг[ промыслов, и даже в последние годы перед войной при 
•общем падении добычи цветных камней работы на копи Ватнхе и на некоторых 
других копях около дер. Сизиковой продолжались очень энергично и постепенно 
переходили из кустарных форм неумелого искания и бессознательного хищничества 
в настояиі,ую организованную и более или менее планоиорную добычу О в ч и н- 
н п к о в ы X, Орловых, Д е н и с о в а н др. Это более или менее правильное 
ведение горных работ давало воз.можность добывать ежегодно камней на еесдоліжо 
тысяч рублей, которые н заслужили позднее в Америке славу лучших в миро 
аметистов *). 

Б тесной связи и генетическим продо.чженйе.м жил Сизиковой н .ІІиновки 
являются месторождения Адуйского. района, Здесь аметисты носят несколько иной 
характер, будучи известны еще с конца ХѴИІ века, и обусловившие былую славу 
Адуйсках аметистовых коней [37, 40]. Здесь аметисты достигали гигантских раз- 
меров В (і пуд. п более, обычно обтекая нли вокрывая серые дымчатые кварцы. 
Вообще кварцевыя жилы этого района, тесно связанные с пегматитами, весьма 
богаты этими грязноватыми и серофйолетовыми аметистами, по практического зна- 
чения они иметь не могли, так как скоро были вытеснены богатейшими копями 
более Северного района. Точное место этих старых разработок неизвестно, но ве- 
іюятііо к ним относится указание Попова; «по дороге из дер. ІІТайтанкп через 
р. Режь, Топкую и Крутую, иедоезжая 2 верст до О.зерного болота, в 2.50 саж. 
от дороги в ГрехоЕском прииске». См. оішсание Адуйских месторождений во вто- 
ром томе. 

I . 

Б восьмидесятых годах, прошлого столетия добыча доходила до 4 пудов, из пях ограиочиого камѳя 
было нѳ свыше 30 фунтов. Очень типично говорил про амотпетм Уральской области К р д в о щ е к о в 
(1910 г.): сбывают і^оды, когда камни не идут, найдена новая жила и кадши в обил пи появляются на 
рынке, а это понижает их цевпоеть. Иногда ценность на амотнеты поднимается иомнмо большей или 
мояѣшей добыча, а именно в случае хнротооизацин нескольких новых архнерееві для панагии, мнтр 
наперсных крестов -это самыіі глазастый і;аневы). 



На С.еверном Урале аметисты отмечаются по Лобве в Богословском 
округе. 

Кроме вышеуказанных месторождений на Среднем Урале отмечаю гея еще 
аметисты в 30 в. от Невьянска в Листвянпом логу близ Верх-нейвннского завода 
по р. Лобачевке, по Дикому ключу близ селения Конева [35], около Мостов- 
ского прииска в кварцевой жиле и особенно у Полдиевой Полевской дачи 
Сыссертского горного округа. Здесь в 1897 г. Денисов ы м - Ур а л ь с к и м был 
сделан ряд заявок, давших ему много недурного материала. Точных сведений об 
этих месторождениях, к сожалению, не имеется. 

Изредка попадается аметист и в россыпях Средняго Урала (Нижнетагильских 
и Сыссертских). 

Да.іее на юг аметист отмечается в Кыштымском горном оіфуге: одно место- 
рождение расположено в 6 в. от Верхне-Еыштымского завода в белом глинистом 
песке, нредставляющем продукт разрушения гранита; камни были светлые и окра- 
шенные лишь на концах. 

Гораздо интереснее второе месторождение, которое находится в Иткульском 
участке Каслинской дачи, на С.-З. берегу оз. Иткуль, в нескольких десятках 
сажеп от Иткульского кордона. Находка аметистов была сделана случайно крестья- 
нином, нашедшим под самым растительным слоем почвы большое гнездо аметистов 
в 4 — 5 пудов и раздавшим его своим односе.ііьчанам. Разведки этого месторожде- 
дения, связанного с кварцевыми жидами в граните, нс привели к хорошим результатам, 
благодаря плохому качеству камней и хищничеству со стороны соседних Ііолднев- 
ских крестьян. Интересно отметить, что аметисты этого месторождения прорезаны 
иголочками рути.іа [39]. 

На Южном Урале— гальки аметиста известны на берегу озера Г>, Еланчнка 
и изредка в кварцевых жилах Сыростана. Б первом месте аметисты «доіюльно 
высокого фиолетового цвета встречались в береговом наносе вместе с горными 
хрусталямн, коренное месторождение которых осталосі. до сих пор неизвестным, 
хотя одно время после находки в 1844 г. аметисты добывались и шли в про.дажу». 

Далее па юг аметист изредка всгречается в россыпях С-анарской области, 

■ (Васильевский и Юльевский прииска). Небольшого практического впи.мания заслу- 
живает коренное месторождение, открытое Мельниковы м: «в 6 в. от Кочкаря 
по дороге к дер. Захаровне (на восток) здесь встречен был шурф с темпыми гор- 
ными хрусталями, которые к вершинам переходят в аметист» превосходного цвета 
•и игры. Недалеко от этого места отмечается и второе месторождение небольших 
малоценных кристаллов — в прииске 231 (Иоанцо-Предтеченском) среди кварцевой 
золотоносной жилы. Однако, главное раенроетрапенпе аметиста в россыпях — как но 
р. Каменке, менее по Санарке, так особенно по. р. Теплой (прииска Каменно- Алексан- 
дровский 168, Юльевский 151, Спасский 193, Павловский 210 и друг.). Изредка 
эти камни, попадающиеся в шлихе, шли в огранку [33, 34, 36]. 

Кроме Урала аметисты известны в очень большом количестве местностей, но 


до сях пор иві’де не были встречены количественно п качественно заслуживающим!!’ 
разработок. Тем не менее для полноты картины я привожу ниже список главней- 
ших известных мне месторождений этого камня в России. 

СеверРоссии. 

Еще віб-м кекс Олай Мангу с указывал на нахояідение аметистов близ 
Колы *), С тех пор имеются для севера многочисленные указаішя, не имеющие, однако 
нракі'ичесгіого значения. Часто аметисты отмечаются прямо окрестностях Архан- 
гельска, и о них неоднократно доносилось в^Горный Депортамепт. Гальки аметистов, 
сердоликов и агатов известны в Волыне-земельской тундре при елпянии Ижм,у и Ухты 
(?, сведение Архангельского Вестника' 1862 г.). В миндалинах диабазов Тимана — 
у Чайцына мыса, по р. Белой я р. Черной от.мечаіотся светлые аметисты,, дымчатого 
тона с халцедоном н цео.’штами [11,12,14]. Также по р. Косьме в 70 верстах от 
ее устья. 

Д.ЭЯ севера наиболее обычны указания на гору Корабль в Каидалакской губе 
между с. Кашкаранцамв и р. Барзугой. Здесь отмечается обилие довольно 
густо к ровяоокрашеыных, хотя іі небольших кристаллов аметиста. Ковидиному, 
месторождеіше дово.іыю богатое и заслуживает некоторого внимания [8,1 3|. 

Второе месторождение, которое обратило на себя внимаііне еще в конце XV III 
века,- это знаменитый Волк - остров из группы Кижских островок на Онеж- 
ском озере, где поисками Армстронга, директора Оло'нецких заводов, в 
конце восьмидесятых годов были открыты дымчатые кварцы и аметисты [ 6 
Они весьма разнообразного тона, обычно светло- или грязно- фиолетового цвета, 
или бурых красных п черных тонов, причем окраска вх весьма неоднородна, будучи 
отчасти связана с іірорезывающим!і их иглами гетшті. Эти !:амші имели большой 
успех в последние годы иарствовапия Екатерины ІІ, нередко гранились в форме 
кабошона или сердечка и назывались «ПесЬез сГавюиг». Аметист приурочен 
к гю,тосе окремнелых бурых железняков, и преимущественно добывался из валунов, 
вынахашіых пашнями; коренных выходов до сих лор неизвестно и, потому, сейчас 
месторождение временно до.!жно считаться исчерпанным [6, 10, 16, 17 ]. Горный 
начальник Олонецких заводов Ф у л л о п представил образцы этого камня к Париж- 
скую Академию Наук, и в его собственном собрании, невидимому, имелись весьма 
красивые штуфы. 

За исключением Северной России аметист встречается в других частях 
Европейской России весьма часто, по всегда в очеііь светлых- разностях, 
нс имеющих никакого практического значения; в Вологодской гт б. - между Кирил- 
ловым и Вологдой в камеппоугольных известняках, а также в валунах но р. Гухоне 
и по Дйппе, в жеодах и пустотах известняков того - же г.озраста около Беровичей 
в Но! 5 ГородскоП губ. и около Русавкіша, в Мячкове и Подольских ломках около 
Москвы [15]. В Волынской губ. известны очень мелкие аметисты в габбро-лабо- 

о ] а а н М а д п п 3 . Нізіогіа зеріспігіопаі. АіИѵегр. 1558. Датирую ію И е л ыі кк о в у. 
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’і'адоритах Иаромовки (Житомирского уезда); в Ккатерииославской— на берегу р. 
Мокрой Волновахи в кварцевой жале [ 7 ] . 

В Крыму- мелкие а бледные кристаллы на Кара - Дате, около Феодосии. 

На Кавказе в Шупіинском уезде, в Дашкесаііском месторождении Ели- 
саветнольской губ., и в Терской области (по М. Лахрану) [21]. Все эти месторож- 
дения не заслуживают никакого вни.манпя. Не больше значения имеет месторожде- 
ние по р. Аджарію - цхали в Ватумской области, где абжарцы „таинственно говорили 
о конях Ферузы - драгоценный камепь*' [ 20 ]. 

В Туркестане - ііовиднмому, намечается несколько местороасденпй н, может 
быть, практического .значения. В литературе известны старые копи в Ходженском 
уезде Самаркандской области вблизи Чор - Вулака. в горах Ііара - Мазар в Марге- 
ланском уезде Семнречснской области, по р. ІСызыл - Булак, правому притоку р. 
Шахимардап, и в Пржевальском уезде Ссмиреченской области. В Таласском Алатау 
па перевале Уряиды. К этому - же району относятся аметисты ио р. Майданталу, 
берущей начаѵіо по р. Алатау (в Ташкентском уезде Сыр - Дарышской области). 
Судя по к{)аткнм имеющимся сведениям этот район заслуживает внимания по 
богатству и величине кристгшов горного хрусталя, дымчатого кварца и аметиста. 
Может быть из него одно время (в 1910-1912 г.) попадали в Петербург к 
Денисову «партііп недурного, хотя п нетемного аметиста из Туркестана. Не- 
сколько отдельных мест нахождения аметиста отмечены в Бухаре и в Закасішйс.ком 
крас— Мангышлаке (хр. Каратау). 

В Киргизских степях отмечались аметисты К о в е р с к и м в 60 вер- 
стах от Еаркаралинска в горах Куу, ущелии Кандичат; будто-бы даже их одно время 
добывали. В Канском округе Енисейскойгуб. в1 827 г. была найдена около Троиц- 
кого солевареного завода жеода с „довольно зрелыміг‘ аметистами (Пестов. 1833). 

В 11 р и б а й к а л ь с — в 1824 г. найдены были светлые аметисты близ 
Албатской станции, оглао Терейского улуса, но старому Кругобайкальскому тракту. 
Это месторождение было разведано Пермикпным в 1851 г. и оказалось не 
заслуживающим никакого ішіімапни. 

На северо-востоке Сибири — по р. Индигирке около Иаіішворска, 
ио Н. Тупгузке, по р. Выстрой и Булгуннях (Олекминского округа), на берегах 
Наманы, но Лене и Вилюю, на берегах острова Беннета п в верховьях речки 
Ахтаранды. О последнем месторождении мы находим в рукописи Л о сева (1819) 
несколько фантастические, но все же интересные сведения: 

«В и л 10 й с к и с аметистовые горы находятся в 500 верстах выше 
Сунтарской слободы; они простираются до 20 верст длиною и пернендикулярной 
высоты 400 са;к. Аметисты сих гор, в виде отдельных хруетшіей шестистороііних 
остриев; они нрііросли к восточным или горным хрусталям. Отменные аметисты, 
с двумя остриями в длину соединенные, приросшие к одной стороне раухтопаза, 
густо-малиновоі'о цвета, близко подходят к малиновому шерлу; а темно-фиолетовы е, 
'ледные и совершенно белые в большом гсолпчестве там-же находятся, (.'пи каменья 


достава.!» в глубиие не далее аршина, в земле разных красочных цветов, йз сих 
гор первые аметисты вынуты в 1794 г.: фиолетовые и белые аметисты и само- 
гранкп золотого цвета, и щетки друзов в множестве. Сии Вилюйские горы нахо- 
дятся при устье рсчкп Ахтырагды, впадающей' в Впдюй. В оных горах вместе с 
гиацинтами попадает желтозеленая веняса». 

Ие смотря на неясность этих данных, они все же заслуживают внимания к 
на поиски аметиста должно быть обращено внимание при экспедиции к сказочиым. 
епщ неясным коренным месторождениям ислаадского шпата. 

Во всех этих приведенных случаях аметисты пз миндалин сибирских траппов 
характеризуются очень светлой окраской и ис могут иметь какого-либо значѳнпя; 
гораздо интереснее аметисты в кварцевых жидах гранитной области р. Колілмы, 
где они встречаются вместе о настоящими пегматитовым п жпламп. Но о них, к 
сожалению, имеется очепг. мало сведений, хотя мне приходилось видеть превосход- 
ные образцы, выдаваемые за колымские. Впрочем, часть аметистов этой-жо реки 
связана тоже с вулканическими траппами, что видно из описания В р а и г е л я: 
«близ камня Кандакова, имеющего все свойства лавы, встречаются известковые 
шары, которые заключают в себе миндальник халцедонов и аметистов» [54]. 

В Амурской области— на берегу Амура около сел. Вадде друзы мелких кри- 
сталлов среди песчаников. 

Весьма интересны, невидимому, аметисты на К а м ч а т е, где указываются 
месторождения на западном берегу мыса Еинкиль у устья р. Харпузовой. по р. Тк- 
гнлю и р. Ііаланы. Аметист образует дово-іыіо мелкие кристаллы, выіюлпяіопщс 
внутренние полости в халцедоновых миндалинах. Может быть этот камень мог-бы 
иметь и некоторое практическое значение [56, 60]- Отмечается также дымчатый 
кварц и аметист на северном берегу Охотского моря в Бабушкином хребте и в 
горах на север от рлы. 

Среди многочисленных Забайкальских мест()ро;і;денай мне неизвестно 
темно окраіпениых камней, годных для поделок; бодьшаіі часть этих аметистов 
I в виде сросшихся сплошными корками кристаллов выстилает полости мйпдалпп с 
I халцедоном — Полосатый утес по Шнлкс паже Шилкикского завода, близ Нерчин- 

ского завода, Мулина гора с иногда весьма темноокрашеныым камнем, у сел. Гоіі- 
дыбойского, но Верхней Борзе и т. д. 

Гораздо реже здесь местороягдения аметистов, связанные с гранитішмн пегма- 
титамп или ЕварцсБымн яшлами — хребет Кукусеркен, Цаган-Олуй, хребет Соктуй 
[49], падь Корыто в вершинах ' Пешковой в Борщевочпом хребте, а также светлые 
щетки в пегматитах района р. Улдурги, в 100—120 в. на север от Нерчинска 
(бассейн Нерчи) [50]. Изредка в этих случаях, по данным Портнягина в 
1847 г,, аметист ввиде корочки обростал дымчатый кварц. Оовершеішо особняком 
стоят указания авторов второй половішы ХТШ столетия на прекрасные темные, 
годные для употребления кристаллы аметиста из Аленуйского медного рудника 
но р. Газплуру [48], п бледные крис/гіллы пз Осзновского рудьвка. 
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Молочный или жирный кварц розового цвета еще в конце ХѴІ11 века обра- 
тил на себя внимание, однако, большое практическое значение он получил лпшь 
после того, как Бразилия, а в последние годы Сев. Америка, а потом и Маг 
даіаскар дали рынку в огромном количестве густоокрашенпый материал. 

Вообще розовый кварц иде'г, благодаря мяпіостп и красоте своего тона, для 
мелких поде.іок, запонок, ручек для зонтиков, пресспапье и т. д.. однако легкая 
выцветае.чость камня в значительной степени умені)Шает его ценность па рынке. 
У нас в России известны лишь более слабо окрашенные сорта, і{ыпветающпе на 
солнце весьма быстро. В конце XVIII пека, благодаря Н а р т о в у, обращепо было 
впиманпе на ряд финляндских месторождений (Нейшлот, Таммела, Киско и т, д.), 
где розовый кварц занимал но нрепмуществу середину пегматитовых жил, В очень 
малом количестве финляндский ка.мень применялся па Петергофской гранильной 
фабрике, где отмечалось, что его фиолетоворозовый цвет имеет своеобразную пре- 
лесть н резко отличается от чисторозового цвета Алтайских месторож'дений. 

Не больше применения имел и наш Уралі,скіій розовый кварц, о котором в 
старой литературе имеется много указаний, по точных сведений о коем долгое 
вре.мя не было. 'Гак, весьма слабо окрашенный розовый кварц известен на Среднем 
Урале в районе дер. Комаровой (около Мурзинкп), откуда он указывался еще 
ІЦуровскпм и вновь был открыт в 1910 — 1912 годах знатоком и любителем 
камней Д а н и л о ю О р л о в ы м. Условия залегания его точно не известны. Окраска 
бледная, но характерен приятный молочный опалесцирующий той "). 

Розовый кварц известен также в пегматитовых жилах, изученных Н. А. 
Преображенским, в верховьях р. Ляйляка в Ферганской области, но н в 
последнем районе цвет его весьма слабый, хотя не исключена возможность на- 
хождения в этой области и более густоокрашенных тонов. Весьма мало правдоно- 
добны и вряд-ли правдивы указания на Забайкалье (по р. Ате) и р. Слюдянку 
около Байкала (Музей Горного Института). Заслуживает внимания указание на 
розовый кварц пз Колымского округа, что вполне вероятно благодаря обилию пег- 
матитовых жил в районе р. Колымы. Однако, наиболее богатыми и практически 
интересными являются месторождения Алтая, где розовый кварц стал известным 

Есть указашіе, будто розовый кварц встречался у дер. Палкиной близ Екатеринбурга. Укз~ 
заипс сомнительное. 


•еще в конце ХѴИІ века. Правда, некоторые сорта Нейшлотского были гораздо 
более густыми, чем розовый кварц Твгирека, тем не менее кварц Алтая заслужи- 
вает особого внимания по своему количеству и разнообразию оттенков и прозрач- 
ности (от прозрачного до молочного). Наибольшим дефектом этого материала явля- 
лась его трещиноватость, с трудом позволявшая Колыванской гранильной фабрике 
выкалывать кусочки, годные для приготовления пасхальных яичек, печаток, накла- 
док и других вещей, 'на которые одно время была большая мода в Петербурге. 

Розовый кварц известен на Алтае в пегматитовых яіилах г. Россыпной и 
Большого Твгирека Тигирецкого хребта. В аквамариновом месторождении г. Рос- 
сыпной розовый кварц образует сплошные массы до Ѵа— ! , метра нежнорозового 
цвета; в тонких осколках кварц прозрачен и почти бесцветещ^* [брлёе толстых — 
полупрозрачен, большею частью слаборозового цвета с боле^ рлці.м^аес ясной опале- 
сценцией. Образцы кварца имеют нередко как-бы слоистое''е!Гр.оІвці;Г|^:‘'полосы менее 
прозрачные белого цвета, толщиной от' долей мм. до і см'.,' пряіюлййбйны и идут 
большею частіію параллельно друг другу, хотя есть сравнительно редкие, одиноч- 
ные полосы, секущие системы параллельных полос. Изучение образцов в ішшфе 
показывает, что эти белые полосы представляют собою зоны сжатия и раздробления 
розового кварца. Под макроскопом в нем видны точечные розовые включения и 
пузырьки газа, приуроченные к полосам раздавливания. 

Розовый кварц турмалиновой жилы Большого Тигирека по сравнению с преды- 
дущим слабее цветом, непрозрачен и очень сильно трещиноват. Известен этот 
минерал также и в жилах гранита по дороге из Зыряновского рудника в Гусиную 
пристань. В 1920-ом году М. Василевский (части, сообщение) встретил 
розовый кварц в пегматитовой жиле около сел. Ново-Белокуриха Бнйсского уезда 
Алтайской губ. Жила проходит в красном граните и экоплоатировалась для тех- 
нических целей. 

В обпщм розовый кварц большого практического значения в России пока не 
пмеет.і 
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Кварцит. 


Плотные сорта кристаллического кнарца, состояа^ие из отдельных зерен 
кварца же, носят название кварцита, и их высокая способность принимать 
полировку уже давно обратила на себя внимание, почему они под разными 
названиями широко шли для различных целей в качестве крупных поделочных или 
орнаментовочных материалов. К кварцитам, строго говоря, должны быть отнесены 
и авантюрины, и разные плотные или сливные кварцевые породы, между зернами 
которых рассеяны листочки слюды пли же топкие пленки окислов железа, придающие 
породе золотистый характер (см. авантюрин). 

На Урале для поделочных целей использовались довольно широко различные 
кварциты, иногда весьма крупного зерна, производящие впечатление стекда-кракла. 
Превосходные изде.іия из таких белых, серых, черных и золотистых кварцитов 
можно видеть в вазах и чашах Эрмитажа. К сожалению, более точных сведений 
о месторождениях этих пород у нас не имеется. ') 

Ближе известны два знаменитых камня исторического значения: шокіішнский 
порфир и белорецкий кварц. Оба они представляют выдающийся материал и получили 
уже заслуженную славу и за пределами нашего отечесгва. 

Ш о к ш и н с к и й п о р ф и р, по местному-шохан, шохопский порфир, является 
темнокрасным или малиновокрасным сливным кварцитом п добывается на юго- 
западно.м берегу Онежского озера мезкду станциями ІІІелтозерской и Шокшинской, 
в 160 верстах от Белозерского завода. Каменоломня расположена у самого берега, 
где имеется удобная пристапь. Камеіп. принимает высокукі полировку и встречается 
глыбами до 9 аршин, позволяющими применять его для крупных сооружений. Одно- 
родность его структуры, приятный однообразный темношоколадпый или красноватый 
хон — все это прпмекало внимание енщ с начала XIX столетия, и неудивительно, 
что пменпо из него были сделаны выдающиеся художественные произведения. Так 
он шел для внутренних украшений Исаакяевского Собора, а. также и ступеней к 
алтарю в Казанском Соборе; редкой красоты облицовка ния:ппх частей храма 
Христа Спасителя в Москве; цз него был сделан саркофаг Наполеона I в Доме 
Инвалидов в Париже. Известны многочисленпые отдельные памятники из него, напр. 
в пменпн Аракчеева в Грузине (памятник в соборе войнам Аракчеевского полка ’*) 

*) Н старых коллекциях отмечается: светлосерый— в 6 в. от Ревданскаго завода, светложѳлтый — 
из ЛйтсЕой слободы и др. см. Мппералогич. Музей Росс. Академия Наук. 

**) Старые Годы 1908, июль— сент. 450. 
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а т. д. Делали из него я мелкие вещицы, накладки, печати, подставки для часов 
н т. д. 

Вместе с плотною разностью встречался и мягкий сорт краснобурого цвета, 
шедший на столы и полы и употреблявшийся как красивый и прочный строительный 
материал (напр. Красный мост через Екатерининский канал в Петрограде), частью 
шедший для тротуаров старого Петербурга. 

Совершенно иной характер носит знаменитый белорецкий кварц, который 
высоко ценился и за-грашіцей, где его нередко называли ,,Ьзе1огебіі“, и на наших 
гранильных фабриках, где нередко ему придавали совершенно ошибочное наименование 
-агата. В старой литературе (Щуровский, О. Козе) ему не без некоторых 
оснований придается наименования авантюрина. 

Белорецкий кварц, открытый на Алтае в 1807 году, своими мягкими красно- 
ватыми топами, образующими все переходы от молочного и нежнорозового камня 
вплоть до красного кирпичного, красиво просвечивающего, иногда напоминает 
светлый шокшинский пор(|)ир. Его серые сорта приобретают нередко красивый 
стальноеерый или синеватый оттенок, высоко ценимый в работе. 

Само мссторождеииЬ расположено на левом берегу р. Белой, левого притока 
Парыгаа, в 2-3 верстах па север от Белорецкой станицы, на вершине лесистого 
гребня. Последнее время камено.«)миа была совершенно заброшена и состояла из 
иеболыіпіх, совершенно завалившихся и заросших ям. Розовый и молочный кварц, 
шедший на работы Кплыванской фабрики, залегал среди красных и серых кварцитов, 
а иногда переслаивался с листочками слюды, почему, отчасти, и заслужил название 
авантюрина. 

Цвет бслорецкого кварца обуо.товлен неравномерным окрашиванием окислами 
железа, в свою очередь образующимися при окпелеивіі рассеянных в породе кубвков 
серного колчедана. Б связи с этим находится п распределение окраски, очень 
редко равномерной, а обрезующей шітна и мягкие переходы, благодаря которым 
камепі. приобретает особый художественный характер. 

Пилипенко отмечает следующие разности; 

1. Сахаровидный белый кварцит с очень редкими и не окис-чеппыми включе- 
лляин пирита (серого цвета). 

2. Белый кварцит с серыми пятнами или полосами, связанными с большим 
или меньшим скоплением точек и зерен пирита. В некоторых случаях при обилии 
колчедана имеет очень красивый искристый вид п может быть сравнен с авантю- 
рином. 

3. СветлО'И темносерый кварцит, облачного и полосатого строения. 

4. Кварцит мясокрасного до пежнорозового тона — богатый продуктами окисле- 
ния пирата в виде листочков й пленок гематита и лимонита. 

5. Восковожелтый кварцит, переходящий в первую и четвертую разность, 
является стадией окисления и гидратации красной разности и обычно связан с 
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поверхоостным изменением кусков вдоль трещин или поверхностей отделі, пости 
кварцита. 

Указанная зависимость разновидностей от содержания пирита подтверждается 
также наличием переходов цветов на одном и том же штуфе; нередко центр 
серого цвета окружен зоной мясокрасного кварцита, переходящего к периферии 
в восковожелтую разность, а затем и бесцветную. 

Белорецкий кварц является материалом большого художественного значения, 
в некоторых разностях превосходно передающим цвет кожи и прозрачность тела. 
Большая ве.іичина кусков, техническая пх однородность при разиоооразии окрасок 
и тонов делают этот камень совершенно исключительным и, очевидно, на него в 
будущем должно быть обращено особое внимание. 

Из белорецкого кварца была выточена ваза, сделанная на Колыванской 
фабрике для геолога Мурчисона в благодарность за его труды ио геологии 
России *). Повидимому, из этого-же камня была ваза, преподнссепная за геоло- 
гические исследования А. Гумбо льду **). 
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Высотой с пьедесталом 7 футов, оценивалось 35-40 т. р. ассигнац. Находится в Королевском 
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Авантюрин 

(искряк, зіатоискр*). 

Авантюрин является одним из красивейших поделочных камней, хотя 
широко распространенное и иногда даже более красивое искусственное авантюри- 
новое стеоо сделало этот камень немного банальным, придав ему еще более ба- 
нальное наименование «собрание любви», тем не менее настоящий авантюрин по 
мягкости своего топа и ікйвооти красок сохраняет свои достоинства редко юве- 
лирного, чаще поделочного камня. 

Авантюрин является мелкозернистым, плотным кварцитом коричневатого, серо- 
желтого или красноватого тонов. При известном положении глаза отполированная 
поверхності, светится массою золотистых или красноватых искорок, связанных с 
обилием вишчеігнй листочков слюды, расположенных по одной плоскости согласно 
напластованпю самой породы **). Изредка эта призация связана не с листочками 
слюды, а с пленками гидратов окиси железа. Авантюрином называют иногда таюке 
кварцевые породы, содержащие хромовую слюду— фуксит. Этот пос.тедкнй очень 
красивый поделочный материал не всегда обладает искристым отливом, но его 
пндийскііе месторождения “**), а в последнее время и месторождения Калифорнии 
(марипозпт) заслуживают серьезного внимания ***"). 

Наиболее ценятся камни красноватокоричневого цвета с золотистым отливом, 
которые встречаются у нас очень болыішми скоплениями, хотя куски очень 
высоких качеств редки и не велики по своим размерам. У нас в России мы 
имеем дело с единственными в своем роде местороя:дениями авантюрина, по- 
служившего материалом для ряда высокоценных работ, главным образом больших 

К авантюрину часто относят н бсдорецкий кварц Алтая (см* стр, 24В), что имеет неко- 
торыя оеновайнЯр Изредка у нас на Урале употреблйлосг» название таганаата. 

Знамегштый аснансішй авантюрин краснее Уральского, несколько прозрачнее, но искрястостн 
в нѳм менше. 

Повиднмому, из Индііа этот камень попадал в Кятай^ где црправнивалсл к камню ню, 
т, е. нефриту. Для меня составляет вопрос, действительно-лй всо те изделия, ^которые указываются 
в Китае сделанными из авантюрина, должны быть отнесены к этому мішеральнойіу виду? Ипднйскиі 
зеленый камень редноЕ красоты; см. две вазочки в Гатчинском дворце, и в частном собраний А* М. 
Пешкова. В настоящее время изучается мною. 

Следовало-бы н у нас на Урале обратить внимание на эти хромовые породы, столь 
обильные в разных частях восточного склона н, весьма вероятно, обладающие иногда высокими тех- 
яйческйми свойствами. См, главу о слюдах, стр. 216* 
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ваз^ чаш и оЬ^е^5 сіе Іихе, в гораздо меньшей степени для запонок, пряжек к 
мелких изделий. Лучший авантюрин красноватого топа добывался в 6 верстах от 
дер. Косули ной, отстоящей на 25 в. от Екатеринбурга, (по дороге к дер. Ко- 
люткипой к югу от Сибирского тракта) и о нем красиво говорил А. Фе ль- 
ве р зам: «подобно солнечным лучам блестят золотые искры и напоминают жаркие 
дни, далекие, теплые страны, беззаботное веселие; рассматривая зти окаменелые 
искры мы как будто проникаем взором в самую глубь земли». Дер. Косу.іииа 
лежит на Среднем Урале около ІІышмы, на восток от Екатеринбурга, и достав- 
ляла прекрасный материал, хотя и меньших размеров, чем второе, еще более 
известное месторождение — гора Таган ай на Южном Урале. Это знаме- 
нитое месторождение, связанное со свитою осадочных пород и кварцитов западного 
склона, совершеппо исключительно как по богатству, так и по величине кусков, 
о которых можно судить по огромной элиптической чаше, хранящейся в нижнем 
этаясе Эрмитанса, и по нарядной чаше в тронном зале Павловского дворца — музея. 

В этом месторождении «авантюрин находится большими и мопщымп пластами 
в слюдяном сланце, занимая по своей неразрушимостп и крутому положению 
пластов — высшие точки, острые скалистые гребни, как в собственно так назы- 
ваемом Ура.іс, так равным образом в горах Таганае, Ирсмеле, Уреиьге и Юрме, 
с их огро-мнымп .морями осыпей». По указанию Э. ГодЮ^з.на ч Г. Гель- 
мерсеиа, в подобиых-же отношениях находится авантюрин' и в прочих частях 
Юлшого Урала. Он представляет плотную и немного слоистую кварцевую массу, 
с рассеянными в ней блестками слюды, и часто переходит в изобилующий квар- 
цем слюдяной сланец, в слюдистый кварцит, местами богатый гранатом, ставролитом 
и кианитом; местами оп красноват или желтоват и при хорошей политуре, кото- 
рую принимает при шлифовке, весьма пригодеп для обработки. 

Проф. Вуттпх в 1810 г. представил в Академию Наук .записку, напеча- 
танную в Технологическом журнале в том-жс 1810 г., в которой говорится, что • 
в 15 верстах от Златоустовского завода, по западному косогору Уральского хребта, ' 
он открыл па Таганайском хребте целую страну, исполненную авантюринов. По 
цвету и излому он нашел более 20 разностей авантюрина — красного, оранжевого, ; 
желтого и белого цветов, крупного и мелкозернистого с.чожепия. Авантюрин этот по 
красоте п чистоте своей пе только равнялся с испанскими авантюринами, но 
даже превосходил их. Он нашел много кусков авантюрина, особенно желтого цвета, ' 
которые были в поперечнике величиною от 4 до 6 аршин, а потому можно было из • 
них делать превосходные вазы, столы, столбы и проч. «При четвертом отделении ^ 
утесов, под второю вершиною Б. Таганая, говорит Вуттпх, я нашел прекрасией- 
пше и величайшие куски авантюрина, из которых некоторые были слоистые. 
Самые лучшие, кармазнппого цвета, лежат большею частью в черноземе». В мате- 
риалах для составления геогностических карт казенных заводов Уральского хребта 
Э. Гофман, дополняя .эти данные, говорит, что у подошвы Таганая возвы- 
шается крутой пик, в котором заложены главные ломки авантюрина. Здесь слои 
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желтоватого кварцита стоят вертикально и простираются иа Сев. -Воет. Авантюрин 
находится также валунами на берегах р. Тесьмы, в 2 верстах на северо-восток 
от Златоустовского завода. 

Эти данные, не смотря на вою их отрывочность, дают грандиозную картину 
месторождений, іі об этом авантюрине Аносов писал в 1829 г.: «по своему 
приятному цвету, превосходному мерцанию и по величине могут почитаться счаст- 
ливой находкой!» 


Из других месторождений авантюрина обычно указываются Архан- 
гельская п Олонецкая губернии, однако, главными являются мееторождѳиия Урала. 
Здесь, помимо дер. Косулнной и Таганая, необходимо отметить огромные обломки 
кварцитов с типичными свойствами золотистого авантюриіга в русле р. Вишеры, 
в 12 верстах от дер. Акчима в Чердынском уезде, в районе Горного Щита и на 
берегах р. Уктуса на Среднем Урале, а также в Киргизской степи. О последнем 
месторождении Планер пишет следующее: «при разведках, произведенных в 
1818 г. в Киргизской Степи, под начальством маркшейдера Германа обнару- 
жено, что во втором северном разрезе Кургаш-тау или Свинцовой горы, в верши- 
нах р. Кара-Тургая, слои слюдяного сланца весьма сильно окрашены железною 


охрою, которая сообщает ему иногда прекрасный розовый цвет, уподобляя его луч- 
шему испанскому авантюрвну». 

Указывается авантюрин И. Му ш кетовым и в Туркестане: «большие залежи 
прекрасного белого п синеватого авантюрина на перевале Еоинды, западном конце 
Александровского хребта (Лулпе-Атинсвий уезд Сыр-Дарьннской области) и на 
север от оз. Сайран-нор, в горах Уртак-сары». Породы, повидимому, весьма сходны 
с ТагапаЯскимя. Любопытные данные сообщает Георги (1798) о том, что в имении 
КН. Радзввилла в Литве, в устроенной и,« шлифовальной мастерской, обраба- 
тывались валуны очень красивого игристого авантюрина разных цветов. (!амп 
валуны собиралось в районе Гродно, Белы и Рпсвицы. 

Обо всех этих месторождениях более точных данных мы не имеем, да они и 
сравнительно мало интересны, в виду неисчерпаемости запасов и высоких техни- 
ческих достоинств авантюрина западных хребтов Южного Урала. 
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Волосатики 

коюачжй глаз, тигровый глаз, синий кварц, празем, кварц с 

включениями, 

/ 

К волосатикам относятся две группы кварцевых минералов; частью про зрачны 
й чистые горные хрустали, дымчатые топазы и аметисты с крупными ясно раз- 
личаемыми волосиками, нитями или удлиненными кристаллами различных минералов, 
частью же сплошные массы волокнистых минералов, сплошь проникнутых халце- 
доном или кварцем *). Е первой группе относятся собственно волосатики, волоса 
Венеры, «стрелы амура», отчасти иризврующие кварцы, ко вторым — большая 
группа тигрового глаза, крокидолита, сапфирового кварца, кошачьего глаза и т. д. 

Эта вторая группа у^нас почти неизвестна и, если исключить изредка по- 
падающиеся в россыпях Среднего Урала плохенький іюшачий глаз, связанный с 
нитями азбеста, и родузитовый кварц Енисейской губ. {см. стр, 193 ), то в сущ- 
ности мы будем совершенно правы, если будем говорить об отсутствия этих 
минералов в России. 

Зато первая группа заслуживает некоторого внимания, и уже давно Ураль- 
ские коллекционеры с увлечением собирали образцы красивейших и разнообразпей- 
гаих волосатиков Урала. 

Волосатики известны у нас в России в Олонщкой губ. и особенно на Урале. 
Еще в конце ХТ1П века в Петроград были доставлены куски грязноватого илп 
светлого аметиста с Волкгострова (Енж-обтрова)Гна Онежском озере, е включениями 
черных или краснозолотпстых иголочек гетята (опегита). Эти ка^^ыи гранились 
в Петрограде и под именем «ЙёсЬез й’атонг» считались излюбленными у Петер-, 
бургских и Московских модников (особенно в 80-х годах ХѴШ стол.}. Мне при- 
ходилось видеть довольно красивые камни в форме кабошона грязного дымчатого 
цвета с золотистыми переливающими иголочками, расположеішыми в виде пучков. 
Большое количество изделий из этого камня имеется в Эрмитаже. 

Гораздо разнообразнее и интереснее месторождения на Среднем Уралв^ где 
в гальках и наносах Невьянского и Верхнеисетского округов волосатики достигают 
огромного разнообразия, содержа иглы рутила (по Гер.ману, в районе села 
Аятского илп Б болоте в 15 в. от Полевского завода), чаще волосики тремолита 


*) Болосатикн особенно ценились во второй половине XVIII века, и при Екатерине II широко 
были распространены волосатика и моховые кварцы в кольцах, браслетах, пуговицах, цепочках и т. д* 



(Полевские россыпи), актиполита, листочки хлорита, иглы турмалина (Пышма) 
кристаллы золота, листочки гематита о рутилом и т, д. На них было обраи;ено 
еще в начале 80-х годов ХУШ столетия большое внимание, их собирали, хранили 
частью для перстней и пуговиц и платили по словам Германа огромные деньги 
в случае, если они обнаруживали игру цветов '). Попов указывает на главное 
месторождение в 8 верстах от Полевского завода, на правой стороне р. Чусовой, 
«при осиновом болоте», а также более темной воды дымчатый кварц в 2 верстах 
ниже по течению реки. Коренные месторождения их мало известны, хотя красивый 
светлодымчатый кварц с радиальнолучистыми волосками тремолитового азбеста 
известен со времен Раздери шина (1792 г.) у самой дер. Шайтанки (конь 
на правом берегу реки — «Епипша»), 

Иногда для крупных ноделок на Колыванской гранильной фабрике применялся 
молочный кварц с длинными кристаллами черного ніерла, что давало довольно 
красивую пятнистую картину (из месторождения Колыванского озера или Тиги- 
рецкпх Белков). 

Плотные сорта кварца, проросшие мелкими кристалликами и нитями актмно- 
лпта, носят название п р а з е м а. К настоящему празему необходимо отнести довольно 
красивый желтый кварц Дашкссанского месторождения в Елисаветпольской губер- 
нии, где он образует большие скопления луковичнозеленого цвета; близок к нему 
кварц из Гольцовской каменоломни на Алтае, окрашенный листочками хлорита в 
красивый зеленый цвет. Этого зке типа кварц съ разрушенными зернами пироксена 
и листочками зеленаго хлорита известен иод именем Шрамовского из 
окрестностей Риддерского рудника. Полупрозрачный празем добывался также в 35 
в. на Сев. от Колыванской фабрики кусками до 8 куб. вершк., но точных 
данных ІЮ этому архивному указанию не имеется. 

Совершенно особый тип декоративного камня представляют кусочки кварца 
со включениями самородков или листочков золота. В Калифорнии, в связи с золотой 
горячкою, целые мастерския специализировались на этом деле. Изредка и у нас на 
Урале применяли золото в кварце д.ш брцдіек и чаще для мужских булавок в 
галстух. 

Литература (главнейшая). 

1 . Соиа- 8 іеІ 2 пег. Бег АІІаі. Ь. 1871. 159—160 (празем). 

2. Пыля ев. Драгоцениыо камни. Соб. 1896. 211. 

3. В а и ѳ г. Есіеізіеіпкипсіе. Ьеірг. 1909. 599—607. 

4. С. Докторович-Гребнидкнй. Зап. Горн. Инст. 1913. IV, 23, 29 (Дашкеоан— иразем), 

5. Фелькѳрзам. Горн, хруст, и его примен. в искусстве. Старые годы. 1915. Дек. стр. I. 

6. Негтапн. ѴегзасЬ шіпегаі. ВезсЬгеіЬ. ІІгаІ. ЕгхдеЬігве. 1789. П. 511. 

7. Негшапн. СгеІГз сЬет. Аппаіеп. 1793. II. 152 (типы волосатиков Урала), 1799. 1. ИЗ 
(рутилы Аятсіеого). 

8. Ра Паз. Кеио Ког4. Веіігіі^ѳ. 1793. V. р. 276 (Урал). 

9. Попов. Хозяйственное описание Пермской губерипи. 1811. 307. 


*) <Еіп рааг Вгазбеіѳііеп йаѵоп зіпб пеиіісіі Гііг 100 КоиЬ. уегкапІЬ [7]. П а д і а с 

приводит в 1793 г. цены в 25 р. за вставку [8]. 
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Н ремень ш роговин. 


Кремень и роговик *) должны быть причислены к поделочный камням^ так 
как первый раньше широко применялся для каменных орудий, а поодвее оружей- 
ных кремней, а второй шел для ступок и мелких поделок, как-то; буе, четок, 
печаток и т. д.' 

Было бы неснраведляво не оценивать значения этих видов в прошлом, но 
сейчас Оіш не играют никакой роли на каменной рынке. 

Севергин подчеркивал, что в конце XVIII века изготовление кремней 
составляло доволіию большой промысел, что далеко не 'все креинп годились для 
этой цели п что вообще обработка их была столь легкой, что можно было одному 
рабочему в день делать свьшіе 300 камней. Особеипо распространено было при- 
готовление огнив па Волыни **) и в Курской губ,, где кремневые стгшения вы- 
бирались из меловых известняков, а также в окрестностях Москвы и Твери 
(в каменоуголышх известняках) іі, наконец, но Днепру. 

Роговики у нас известны в целом ряде местпостей, но особое значение могли бы 
иметь красивые серые роговики Змеяногорского и некоторых других рудников Алтая. 
Совершенно особую разность кремней составляют окремиенные стволы деревьев 
или врояіікпутые кремнеземом другие ископаемые остатки. О первых—речі> 
несколько ниже, что ;ке касается до вторых, то необходимо отметитіі, что окрем- 
неппые кораллы одно время применялись для табакерок в Англии и шли наравне 
с известковыми коралламп, как красивый поделочный камень. В этом-а;е напра- 
влении .могли бы быть использованы у нас окреыпелые каменноугольные кораллы 
Подмосковного края. О других видах кремней Европейской Госсии см. при описа- 
нии халцедона. 

В ХТІІІ веке кремневые валуны Литвы мсиользовались в собственных ма- 
стерских КП. Р а д 3 и в и л л а для приготовления ваз, чаш и других украшений. 

Попов в 1811 г. **") описывает, что на Урале «кремни принимают из- 


Роговиіш целым рядом переходов связаны о одной стороны с кремнями^ и о другоі^ с яш- 
цамя и поэтому, дроч^іое установление нинералогичеспой природы их является затру дкихсльнмм. 
Роговики и кренпи, скрашенные никкелсйг,— см. хризопраз, стр. 255. Интересные историчесше данные 
о кромне си. С. Вгаг(3. Міпёгаіоеі© арріі^а^е апх ат Р. 1821* III* 135. 

Особенно в Дубенском, Кре иене цком и Ровенском уездах Волынской губ* См-. Азанчеев. 
Камеволомни. II. 1894^ стр. 16. Л пекар е в* Труды Геолог, Комет. 1914. 77. р. 124, 254 (ломки 

по р. Бялин)*І, Феіценко-Чіпивский* Иркродні богацва Украіни, Киів* 1918* I. стр. 87. 

Попов* Хозяйств, оггисаине Пермской губ. Опб. 1811, ВІО — 312. 


■ * о 




ІШІ 


1^1 





рядное лицо, почему цветные употребляются на печати, ставки, серьги и особливо 
из кремня голубоватого цвета с темными, беловатыми и желтыми полосами и пят- 
нами, представляющими часто как бы живописные ландшафты, вытачивают не- 
дешевые овальной фигуры табакерки и другие вещи — они известны у гранильщиков 
НОД именем горных кремней». Не трудно' видеть из перечня месторождений, что речь 
идет о кремневых агатах типа Шайтанского или Макарѳвского переливта. Наконец, 
Попов выделяет для Урала в особую группу роговые камни, говоря «что и они 
употребляются подобно кремням на разные, хотя не столь важные иоделы» (напр. 
па составление столиков). 


Окаменелое дерево. 

Окремвение дерева является дово.іьно сложным химическим процессом, который 
вриводит к образованию и пакоплееию разных видов кремнезема: кремня, роговика, 
кварца, халцедона, агата и опала. Нередко окаменелое дерево представляет собою 
смесь из этих тел в различных количественных взаимоотношениях, благодаря чему 
создается большое разнообразие сортов окаменелого дерева. Степень сохранности 
структуры может быть очень различной, но весьма часто сохраняется строение 
даже клеток, позволяіопіев в микроскопе изучать анатомическое строение дерева. 
Цвет обычно серый, до красивого черного, желтый или желтобурый, реже красный 
с белыми жилками. 

В настоящее время этот камень ценится сравнительно мало, по в древнем Риме и 
особенно в Ассирии он употреблялся довольно широко. Интересно отметить, что в 
последнее время особенно распространена была мода на него в Америке, где из больших 
стволов (тит. Аризоны) делали очень красивые отоѵтеіііннцы или же ряд крупных 
поделок — ваз, канделябров и т, п. 

У нас в России отдельные^находки окаменелого дерева делались очень часто; 
многие из них давали очень красивый поделочный материал, однако в большинстве 
случаев эти находки были случайны и не могли играть роли на рынке. Таковы 
ьапр., многочисленные указания на Минскую губ. около г. Пинска, селение Ло- 
бачеве, в Подольской губ. около Могилева па Днестре («обломки в несметном ко- 
личестве»), по р. Бугу, ОКО.ЧО Николаева Херсонской губ,, в Еизнловской угольной 
копи на Урале, и во мпогих других местах, подробно указываемых в рукописи 
Планера. Может быть некоторый интерес в этом отношении представляют 
стволы окаменелого дерева, находимые в угольных слоях Кузнецкого бассейна; 
часть их замещена буроватой яшмой и моаіет иметь некоторое практическое 
значение [8]. 

По имеющимся у нас сведениям только три района заслуживают внимания и 
с нрактической точки зренпя. 

Первый— северо-восток Сибири, где еще в начале XIX века отмечалось 
обилие стволов окаменелого дерева — по словам Кларка «дерево проникнутое 


кремнистым составом, придающим ему металли^еский звук» — около Жиганова на 
Лене, по В плюю у Сунтара в Виліойска, по берегам р. Ажу *), притоку Витима, 
по притокам Подкаиенной Тунгузки, несколько выше вершины Б. Каты, но Ниж- 
ней Тунгузке, около Кривого Волова, по р. Кемпепдяй и в других местах. Одно 
из наиболее богатых мест открыто Козицким по долине р. Ю х т у к о н а 1-го, 
левого притока Подкаленной Тунгузки, где стволы достигают длины в 6 футов, 
нрп поперечном сечении в 1 фут. Окремняющим веществом, но указанию Дра- 
ве р т а, является кремень, опа.т, или халцедон, обычно окрашенные в краснобурый 
или серобурый цвет, нередко с раковистым взломом полуопа.![а. Местами наблю- 
даются в мезозойских отложениях целые стволы значительной величины (до 2-х 
метров). 

Не менее значительны скоіілеіівя бурого и коричневого с черным окамене- 
лого дерева на Камчатке, «где целые стволы с корнями валяются на берегу моря 
между устьями рев Чайбуіпа и Матюга» [7]. Это дерево прекрасно воспринимает 
полировку и с промышленной точки зрения заслуашвает внимания (см. Минерал. 
Музей Академии Наук). 

В виду богатства невоторых районов этими стволами в будущем возможно 
их практическое яспользо^пие. 

Второй областью, богатой прекрасным окаменелым деревом, прево- 
сходно прнвимающйм полировку, яв.іяется Ноливский уезд Вятской губ., откуда 
опо подробно описано А. Рябинины м. Особенно часты находки его в полях 
в логах между дер. Лубяяики и Водяники в 5 в. от Нолииска по Ярапскону 
трак-іу^, где местные крестьяне называ-ш его чертовым дубом и при обработке 
пашни складывали в кучи. Повидимому, оно связано с городами пермского возраста, 
может быть с горизонтом песчаников, где и приходится искать источник крем- 
незема, частью сплошь заполняющего древесину, частью выкристаллизовывающегося 
в фор.ме кристаллов дымчатого и бесцветного горного хрусталя. На основании 
своих наблюдений Р я б и н и н приходит к выводу, что обильное скопление кусков 
этой окаменелости самых разнообразных размеров, от небольших обломков до 
целых пней в аршина диаметром и 5 пудов весо.ч, позволяет думать, что 
окамене.іого дерева в окрестностях дер. Лубяоикв и Водяники весьма достаточно 
на случай практического его применения для кустарной выде.гки из него различных 
вещиц. 

Совсем иной характер носит ряд других местонахождений и в частности 
нахождение целого окаменелого леса, открытого Виноградовым на Кав- 
казе и более подробно обследованного И. В. П а л и б н и ы м. Этот лес был 
открыт при прокладке шоссе в районе Лхалцыха — Батум на 121 версте от Ба- 
туыа у дер. Уртхисубань н представляет собою целое кладбище, засыпанное пеп- 
лом вулканического извержения. Цвет этих стволов черный, серый, желтый и 


*) Около Теіеабиисвого острога, черное с белым, прекрасно приниэіающее полировку. 



корк^неватый с белыми врожилкама в скоиіениями кварца, а но своей шшерало- 
твчесЕой природе они относятся к нолуоііалу и халцедону. Второе место было 
открыто тем-же деятелем ііо другую сторону Аджарского хребта на 106-ой версте 
тего-же шоссе в наносах реки, причем здесь встречалась куски сургучиокрасного 
цвета, частью просвечивающие. Третье местонахождение в том-же районе— теч. 
р. Коблиан-чай на 122 версте. Местное население хорошо знает .зтот материал и 
называет его «сочи-ква». 
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Хризопраз. 

Красивый зеленый камень^ представляюігіий просвечивающде разноси хаі 
цедона и кремня, окраяіенные соединениями наккеля. В виду незначительности 
месторождений этого минерала в Силезии и в Америке, в последнее время было 
широко распространено искусственное окрашивание в зеленый цвет сплошного 
халцедона (такое окрашивание напр., с успехом применялось для получения хри- 
зопраза из халцедонов Карадага в Крыму). 

Настоящий хризопраз с высоко ценным тоном у нас в России неизвестен, 
но не исключено нахождение хороших сортов его в полосе никкелевых кремнистых 
руд Ревдинского п Верхясетского округов на Урале. По крайней мере отдельные 
образцы хризопраза в довольно большом количестве найдены были в даче Ревдин- 
ского завода Екатеринбургского уезда в руднике Петровском, (в Демидовской и 
Григорьевской шахтах) я Фуллоновских разведочных работах. Минерал этот пред- 
ставлял собою часть кварцевой жилы, внутренняя часть которой сохранилась белой 
и имела в середине как-бы пустоту или трещину, тогда как далее по обе сто- 
роны кварц, вернее говоря роговик, бьм неравномерно окрашен никкелем и пред- 
ставлял собою хризопраз, принимавший хорошо полировку и могущий идти на кра- 
" ' сивые мелкие поде.чки. К сожалению большинство кусков отличалось нечистым 
тоном. Тонкие прожилки сзешго яблочно-зеленого хризопраза известны также в 
глинах зан. части Чусовского рудника Каслинской дачи па границе с Уфалей- 
екой, но никакого практического змачешіа последние не имеют *). Что-же касается 
до тех валунов мутного <хризопраза>, которые отмечались в литературе по 
р. Борзовке в Еыштымском округе, то, по определению А. Б. Ни ко лаева, этот 
минерал оказался той сплошной разностью везувиана, которая называется кали- 
форнитом и которая может получить применение лишь в случае нахождения в 
больших количествах, как орнамеитовочный, а не ограночный материал *"). 

Таким образом мы не знаем в России сколько-нибудь достойных внимания 
месторождений хризопраза. 


Детом І931 г* Битюков во время посещения неми яіккѳлеваго рудника в в. от 
Шабров Нпжяѳисетской дачи нашея осколок недурного хриаоарава. 

Аналогичный везувиан некрасивого свроватовелѳаого юна известен и на Среднем Урале в 
районе Березовска. См, Н, Рі з с Ь е г, І^ерЬгН и. ^асіеіі 1380. р, ЭШ* М а м у р о в с к и й. Труды 
Мян. Геол. Кабинет. Моек, Уннверсит. 1916. Т 


— 256 — 


■і? і ' 


Литература. 

1. Г. ІЦ у р о в с к и й. Уральский хребет, 1841, 228 (Борзовка). 

2. М. Данилов. Записки о никкеле. Горн. Журн. 1866, II, 436, III. 70, 72, 191. (Рев- 
динск. окр.). 

3. А. 3 а й ц е в. Изв. Геолог. Комит. 1886, V. стр. 66. (Рѳвдинск. окр.). 

4 А. Карпинский. Горн. Журн. 1891. IV. 72 (Рѳвдинск. окр.). 

5. Н. Ш а марин. О мосторождеянн никкеля в Ревдииск. окр. Вест. Золотопром. 1896, № 2. 

6. А. Николаев. Труды Геолог. Мин. Музея Акад. Наук, 1912, VI, 191 (Кыштымский окр.). 

7. Доброхотов. Урал Северный, Средний и Южный, 1917, стр. 119 (Ревдинский округ). 


I-/' і- 


І ' 






/^Л 






Халцедон, агат и их разновидности '). 

Меогочис-ленные рамовадностіі агата имеют очень широкое применение в 
.каменном и юііе^шріюм деле, и потому неудивительно, что и у нас в России, 
^'особенно с начала ХТШ века, было увлеченас сердоликами, агатами, ониксами 
и другими «раритетами ірезкой и разноцветной окраска». Высокохудожественные 
камеи Греции и Рима, тонкое итальянское искусство мозаики, широко распростра- 
ненные на западе агатовые табакерки, а на востоке — сердоликовые украшения, 
амулеты, печати, все это невольно -заставляло искать этих камней и у нас в 
России. ГС сожалению однако, эти поиски не дали до сих пор достаточно опреде- 
ленной картины распространения камней этой группы в России, и во всяком случае 
русские месторон;деппя их, повидвмому, не могут быть по своему богатству сравни- 
ваемы с другими исключительными сокровищами русской природы, как-то ее 
яшмами, изумрудами, нефритами и т. д. Однако возможно, что такое впечатление 
в значительной степени получается лишь благодаря совершенно исключительно 
слабой изученности именно тех районов, которые богаты разновидностями халце- 
дона и агата. 

Для всей этой группы минералов Европейская Россия и Урал дают очень 
мало; лишь немногим более нас радуют Ерым, Закавказье н Туркестан; совер- 
шенно бедны Алтай и Саянские горы. Но за то поразительную картину 
дает нам речная галька Восточво - Сибирских рек: Туегузок, Лены, Вилюя, 
Хатанги, Еолымы и др. 

Здесь в полярных странах Сибири пред нами огромная' область известных 
Сибирских траппов и из них реки вымывают красно-желтую гальку карнеола, 
сердолики, халцедоны, агаты и сардониксы. Пе многим уступает этой области по 
своему богатству и Восточное Забайкалье, где изверженные породы богаты сине- 
серым ха.ііцедоііом, как в районе Читы (Еравииокое озеро), так и в юго-восточ- 
ной части у Клйчкппского завода и но китайской границе. Лишенные ярких красок 
севсрнык рек Сибири халцедмиы этой области по своему распространению захва- 
тывают очені. широкай район, далеко заходя в область Внешней Монголии. Как 


Б старой! русской литературе — агатес, на Урале сейчас я в старой литературе— переливт, 
перелпфть нлп псрмевть. Некоторые производят э^го сдово от греческого очень белый 

1^? А. Ф,); прав ил шее искать происхождение слона в русском слове ссперелаваться^.’Вирочем^ 
интересно, что в старой лЕтературе слово пісалось через фиту. 
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та, так и другая области почти не обследованы в этом отношенпи, а по своей 
малой доступности до сих пор не могли давать русскому рынку сколько-нибудь 
значительных количеств материала. 

До сих пор русский агат и халцедон, как указаио выше, использовались 
очень мало п, даже больше того, их не мог.ш найти в достаточных количествах, 
когда в агате представлялась особая нужда; так напр. во время войны для нужд 
химических лабораторий в 1916 — 1918 г.г, не нашлось в крупных центрах Пет- 
рограда и Москвы достаточного количества агата “), годного для приготовления 
ступок и пестиков, а Екатеринбургская гранильная фабрика лишь в малых коли- 
чествах и по весьма дорогим ценам могла готовить эти изделия из Шайтанского 
переливта. Причиною этому в значительной степени является небольшая величина 
находимых в России образцов и затерянность главнейших месторождений Восточ- 
ной Сибири и Забайкалья в местах, весьма трудно доступных и неприспособлен- 
ных для массового транспорта не очень ценного материала. 

За то по своему качеству и красоте тонов русские камни заслуживают 
большого внимания в художественной промышленности: мягкие тона Шайтанского 
, переливта или Макаровского серого кремня, огненные или кроваво-красные оттенки 
сердоликов Северной Сибири, огромное разнообразие разновидностей моховых и 
дендритовых агатов все же выдвигали эти камни, и они из Забайкалья попадали 
в государственвые гранильные учреждения. В частные руки камень почти совер- 
шенно не шел, так кал полное отсутствие организованной добычи и доставки не ноз- 
воляло частным лицам добывать материал в свое распоряжение. С другой стороны 
мы знаем, что кустарно агат использовался местным населением: так в Якутской 
области якуты и другие народы пользовались для бус местным сердоликом; широко 
пользовались им и киргизы, и монголы, и китайцы, частично подвергая обработке 
камни из Гобийской пустыни, частью собирая их в наносах по Аргуна и Оиону. 
В этом отношении интересно вспомнить, что в районе Урянхая и озера Косогола 
мествое население широко пользовалось изделиями из агата и оникса: так Пѳр- 
микин**) описывает, что видел у богатого урянхайского владетеля «натки 
сердоликов кровавого цвета с опаловыми оттенками, табакерку из оникса и ка- 
менный флакон, столь тонко выточенный, что плавал на воде>. 

Особенно ценились эти камни, и в частности сердолик, в Сродней Азии, но 
по большей части в Туркестан и Бухару проникал камень из Персии и Аравии 
(из области Йемена). 


Петергофская гранильная фабрика в 1917 г* Брнступила к взготовлеаиіп агат'^выг дауиок 
Ю-н номеров из бразильского а о преимуществу материала; стески иродавались через Ко іі+^ссию Сырья 
Коыйтета Военво-Технпчгской Помощи по девам от^ р. Ш к, до 45 р. (с пестиком)* По тем же 
девам готовились ступки из серой Калкавской яшмы, которая, оказываюсь, почти ничем не уступала 
агату. См. том третий: техническое ирдмевенне русских матернаюз, 

Г* Пер МИКЕ в. Озеро Косогол и его нагорная доіина. Вестник Русского Географ. Общ. 
1858. ХХ1У. 59, 65. 



і 




— 259 — 

Описание отдельных разновидностей халцедона. 

Рііньше чей приступить к описанию русских месторождений, я считаю уместным 
предпослать описание как самих минералов, так и их художественного вспользо- 
зоваиия, составленное в главных чертах по прекрасной сводной статье 
Фелькеозама в 1916 г. [5]*). 

Халцедон, как общий минералогический термин, обнимает собою много- 
численную группу полудрагоценных камней, известных, в зависимости от рисунка 
и окраскіі, под разными частными названиями, как-то: агата, оникса, карнеола, 
гелиотропа и др. В широкой публике они обыщрвейѳо принимаются за совершенно 
разные камни, хотя и являются на самом деле лишь различно окрашенными раз- 
новидностями одного и того-же минер ла, >;, 

Провести резкую границу между халцед09ои,:’;яцімою и кремнем по внешним 
признакам не представляется возможным, тем более что кварцевое, халцедонитовое 
и опаловое вещество образует часто смеси в самых разнообразных отношениях, 
причем получается такой постепенный ряд переходов, что делается затруднитель- 
ным точное наименование камня даже на основании микроскопического анализа 
(отсюда название яшм -агат, кремнистый агат и т. д.). 

Обычно халцедон бесцветен ила-же белого цвета, иногда о желтоватым, го- 
лубоватым иля зеленоватым оттенком. Весьма часто он окрашен полосами или 
пятнами; прозрачность его весьма различная: иногда он матовый и блестящий, и 
в зависимости от этого разновидности его носят различные названия. В минера- 
логическом обиходе халцедоном называются лишь бесцветные, белые или серые 
и вообще однородно, притом слабо, окрашенные разновидности, синеватые (сапфирин) 
или желтоватые (церахит или церахат). 

Б России наиболее щ иными п едставляются молочно-синие сорта, называемые 
сапфирином, особенно заме- ательиые из Урулюнгуйской долины. В больших 
вставках, обточенных в форме «іоги» (удлиненные таблиц чатые камни), они 
представляли большую красоту, но, к сожалению, главные количества их сбы- 
вались в Китай, . 

Сердоликом или карнеолом (у французов сопіаііпе, в Средней 
Азии — хакык) называется красный халцедон. Окраска его то равномерная, то 
ясно выдает отдельные слои, часто несколько отличные по цвету, и колеблется 
от темного кровавого до светлого со слабым красноватым или желтоватым оттенком. 

Весьма часто карнеолы получают свой характерный красный цвет лишь 
носле предварительной прокалки, причем от такой обработки ценность их нередко 
значительно повышается. Хорошие результаты получаются при этом лишь 
в том случае, если камень содержит достаточно железа; но уже с давних пор 


Обращаю Ениманий ва хороший очерк агата в древнейі искусстве Греции и Рвма ^ 
ВИітпѳг* ТепвіпоГ и, ТесЬпоІ (Іег Сет^егѣе* 1384, III, 258—271* 


известны способы повышения его содержания в камне; достигается это нагре- 
ванием карнеолов в растворе азотнокислого железа и последующим прокалива- 
нием. Операция эта требует известной опытности, так как про слишком сольном 
прокаливании карнеол становится белым п мутным и даже легко растрескивается 
в порошок *). 

Китаи іг Япония имеют свои месторождения карнеолов, из которых в былоо время изготовлялись 
бусы и которые играли заметную роль в торговых сношениях голландцев с Японией в ХѴЛ и 
XVIII веках. Кроме бус в Японии и Китае из карнеола выделывались флакончики, табакерки, 
ручки для мелких вещиц, а мелкие кусочки часто лрнмевяіись в мозаичных работах «ріеіга бигаі 
для вставок п накладок па золоте, серебре, бронзе, лаке. 

Не только магометанский восток, но и восток доисламского периода нользовался карнеолом,, 
преимущественно для выдолкп печатей и амулетов, которые украшались удивительно топкими пись- 
менадіи, вырезанными на гладкой поверхности камня, а у туркмен Закаспвя он считался, в проти- 
воположность бирюзе персов, самым важным украшением женского убора. 

Широкое распространение карнеол имел также в Персии, Турции, па Балканском полуострове,, 
в Польше и Венгрии, где особенно в XVII и XVIII в.в. он шел на украшение седел, сбруи я 
всякого рода оружия. Начинаясь в Китае, область распространения карнеола в качестве у .рашонпя 
захватывала всю Монголию и заходила далеко вглубь Сибири; в этих странах, как п в Средней А.чии 
у туркменов и киргизов, его обыкновенно оправляли серебром, часто фиінгранной работы. В про- 
должении всего XVIII в. он высоко ценился во всей Европе для табакерок, перстней п проч., а в 
эпоху Империи и до 1820-х годов популярность его, как материала для печатей, возросла до чрез- 
вычайности. Дело в том, что карнеол гораздо менее хрупок, чем другие халцедоны, и поэтому пре- 
красно принимает гравировку и превосходно полируется. Знакомые всем крупные печати в золотых 
оправах, носившиеся на широкой цепочке на жилете, почти всегда делались из карнеола, этого тре- 
бовала мода. В перстнях и украшениях карнеолы в то время часто ставились на золотой пли сере- 
бряной фольге, отчего понятно сильно выигрывали блеск п окраска. При всем разнообразии форм, 
которые придаваЗіись карнеолам— круг, овал, многоугольник, щиток и т. п.,— они везде и у всех на- 
родов шлифовались почти нсішючительно с плоскою цовѳрхностью, без фасеток; лишь изредка встре- 
чаются камни с выпуклым шлифом розеточной грани п такие карнеолы необыкновенно красивы. 

в самой тесной связи с карнеолом стоит сард ер — бурый халцедон, который 
отличается прекрасным каштановым цветом, часто несколько оранжевого оттенка. 
Провести определенную грань меяцу карнеолом и сардером нельзя в виду по- 
степенностп переходов окраски от красной карнеоловой до бурой— цвета сардера. 
Лучшими образцами сардера считаются те, которые в отраженном свете — корлч- 
невые, а в проходящем просвечивают красным цветом. 

Агат, получивший свое название от сицилийской реки, из всех видов халце- 
дона имеет наибольшее значение. Он слоистого строения, причем разные слои имеют 
различную окраску и прозрачность, вследствие чего на изломе или в шли(І»е 
получается отчетливая полосатость. Толщина отдельных слоев в большинстве слу- 
чаев не одинаковая; широкие па первый взгляд полосы оказываются составлен- 
ными, однако, из множества весьма топких полосок или слоев одинакового цвета. 
Цвета, в которые окрашены отдельные слон, весьма разнообразны: одни почти 
бесцветны, другие — молочно-белые, серые, голубоватые, желтоватые, буроватые, 
далее слои более густой окраски — желтые, красные, бурые, реже зеленые, голубые 
и черные. Так как цвета эти вполне сходны с цветами равеомерео-окрашеяных 


*) Далее следуют выдержвн из цитированной выше статьи Фелькорзама, с некоторыми 
исправдениями п дополнениями. 
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халцедонов, известных под названиями карнеола, сардера и кроч., то агаты, в 
которых преобладает окраска той или иной разновидности, называются часто 
согласно последним: халцедоновый агат, карпеоловый агат, яшмовый агат (если 
•ссвертенно непрозрачные полосы чередуются с прозрачными) и т. д. 

Важнейшие агатовые месторождения в Европе расположены около р. Наге, 
притока Рейна; они систематически эксплоатировалясь в течение многих веков 
(в более или менее широком масштабе уже с половины ХУ века) и камни по- 
ступали для пілпфовки в многочисленные местные кустарные мастерския, преиму- 
щественно в Оберштейпс н в Идаре, которые и поныне поставляют агатовые 
изделия на весь мир, используя, однако, сейчас для этой цели главным образом 
южно-американский материал (преимущественно из Уругвая и Бразилии). 

Ленточный агат, в котором молочно-белые полосы чередуются с резко отгра- 
ниченными окрашенными, называется ониксом, в русском обозначении— ногат. 
Ониксы в свою очередь различаются по окраске цветных полос; камень с чере- 
дующимися черными и белыми полосами — оникс в тесном с.мьісле слова, белый 
с серым или синеватым — халцедоникс, белый е бурым — сардоникс. 

О тех пор как научились придавать халцедонам и агатам окраску ониксов, 
цена последних, бывшая до того очень высокою, .значительно упала. 

В древности и на каменном рынке еще и поныне название оникс относится 


ие только к агатовому ониксу, но и к полосатому мягкому известковому шпату, 
вывозившемуся из Персии, Египта и современного Алжира, а позднее и из 
Америки. В научной литературе за этим камнем осталось назвапне «мраморный 

ОИНЕО *}. 

Наши агаты, как видно будет из последующего изложения, принадлежат 
частью к облачным о мягкими изменчивыми тонами (Шайтанский переливт) или 
полосатым (ониксам) — типа серых халцедонов Забайкалья. Более богатыми в России 
следует признать те разности агата, которые составляют переходы к яшмам 
(напр. мясной агат Южного Урала). 


»ііримейенио агата и его разновадвостоя в ка^е 1 :.тве материала для разных изделий весьма 
древнего происхождеийя В древаеы Египте мы ваходнм его в виде бус и скарабеев; не пред- 
ставляли редкости агатовые украшения я ночатя также в Бавилонѳ к Ассирии. Греки и римляне 
значительно расшарили область его дринѳнедня: из него делаіВр иомішо гладко ошлифованных 
шаров больших и меньших размеров, служнвшйх римским дамам длй охлаждекия рук в жаркое 
время года, еще камеи, гаммы, перстни, статуэтки и веевозможные сосуды. В древнем Риме разные 
камші были весьма распростравонным предметом роскоши; особен но-же большими симиатяями поль- 
зовался овшіо, из которого выделывалнеь не только яй д целые сосуды (одаако, для них 


чаще употреблялся мраморный ояиис). 


См. далее главу о мраморном окяксе. Старая хорошо собрана и изложена у 

Кіп0"а (Каіип Нізіогу оГ ргес. ВЬопев. Е. 1865 р. 254)., очерк, посвященный ониксу в 

истории искусства составлов мною д.ля Известий Института Археологической Технологии, 

В Эрмитаже находится единстве иное в мире собрание изделий на агате античной и сред- 
невековой работы. В Благовещенешм Соборе в Москве мозаичный пол выложен из агатЯі яшмы 
и др, камней, В Царсшсельском дворце имеется агатовая комната, выстлаиная—по иреимущеетву 
яшАгами и мясйум агатом. См. подробнее том четвертый* 
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В эпоху пбресѳлѳний народов агат был совершенно вытеснен аль^твднном ш друпша камням® 
кроваво-красного цвета. Однако в Жндии, Средней Азии и Китао, странах консервативных^ любовь 
к агату не прекращалась, В средние века нроменениѳ его в Европе было Довольно ограниченным; 
лишь в ХѴЛ веке он вновь вошел в модт. Уномяпеа об излюбленных в то время небодшні пор- 
третах и бюстах императоров для куясткаммор, о черенках для ножей п иилоКі о рукоятках для 
сабель и кинжалов. 

Наступил ХѴШ вѳк с его страстью іс табакеркам, при выделке которых агат и все разновид- 
ности волу ЧЕЛ и большое применение. Во-первых, выделывались табакерки из цельных кусков, опра- 
влялись золотом и украшали ь драгоценными каменьями. Тогда вообще проще принимали красивое 
и не с равлялись о цеяносги самою материала; хороший агат, оникс, гелиотрон и карнеол сами ос 
себе так прекрасны, что вполне достойны самой благородной и драгоценной оправы. Во-вторых, 
отдельные, особенно красивые образцы оправлялись в крышка золотых табакорок. В-третьих, вся 
табакерка, т. ѳ. дчо, стояки и крышка состанлялноь из н ^больших кусков разноцветных агатов, со- 
единенных золотою оправою, и іатшаі образом получались как бы неболывио нот лекции разных 
образцов этого мпыералц. Далее выделывались прелестные табакерки в мозаичной маноре, пазы ваемой 
*ріеІга (іига>. Все эти работы главным образом и лучше всего исполнялись в Дрездене, где о 1750 г. 
стал широко лримоняться местный агат. 

Особенно шираЁоо прпмевенио находили все разновидности халцедона и агата для перстней. 
Эпоха Им перил, /веем старавшаяся подражать античному миру, широко применяла их, и после 
некоторош йадёцца, допулярности этих камней для агатовой шлифовальной промышленности аастуиал 
период ніррѵіііха^його расцвета, продолжавщнйея, однако, лишь до 1850-х годов, 

Кщ в которыя-бы допускал такое разнообразие применения, как агат. На аервом 

месте следует назвать всввозмоліные носильные вещи а Еасгольные, наир,: булавки, серьги, пряжки 
для поясов, брас-юты, игрушки, шахматы, туалетные ящики, чашки для кофе, дессертные тарелочки, 
ручки для ножей, перьев, ступки для лабораторий, гладильные валки для разных фабрик, вазы, чашя, 
кубки и т* д*; перечислить их невозможно; но гфомо того из разноцветных агатов н иных халцодонов 
составляются мозаичные столы или же выделываются Еставки для мебели, вошедшие в моду с ХТЯ века, 
часто с резными рельефами, изображавшими плоды и лсстья— техника в роде ріеіга бига>. 

Греческое название «плазма» ’^) присваивается зе.іевому халцедону. Цвет его 
обыкновенно темный, луковый, реже яблочно-зеленый. Окрашивающим 
веществом плазмы являются «зеленая веронская земля» — селадопит, чешуйки 
которого, равном ерио распределенные во всей массе минерала, придают плазме ее 
однородную окраску. Шазма просвечивает гораздо слабее других видов халцедона 
и со виду вполне прйб.шжается к зеленой яшме, сходство с которою увеличи- 
вается еще характером изл ^ма, не занозистого, а почти гладкого. Лишь микроскоп 
обнаруживает их различие: плазма имеет, как все халцедоны, волокнистое строеппе 
халцедонита, яшма-же мелкозернистое— аггрегатов кварца. По наружном уже виду 
их часто невозможно различать. Таковы наіір. некоторые яшмы — плазмы из района 
Тунгатаровой на Южном Урале. 

Гелиотроп (часто именуемый также «кровяною яшмою», ^азре запё;шп) 
отличается от плазмы только тем, что в зеленую основную ма<^су вкраплены 
красивые кроваво-красные точки и пятыышки. Камень тем ценнее, чем красивее 
цвет пятнышек, чем ровнее они по величине и чем равномернее раенределены по 
фону. Встречаются также образцы с желтыми вкраплениями, но они мало ценятся. 


*) Поватяв плазмы ш празвма в старой литературе насколько иное и, ттовйдиному, под эівйн. 
имепаип приходится подразумевать очень распространенный в древности минерал, относимын Плі* 
нйѳм к смарагду и представляющий к^емень^ окрашенный, соединениями хрома. Мною подгото- 
вляется специальное исследование по этому вопросу. 


Аргунский гелиотроп, по определениям А, Гейслера, состоит из неправильно 
лучистых аггрегатов халцедона в сплошной опаловой массе. 

В России гелиотроп известен на Кавказе, в Армянском нагорьи, но особенно 
интересны его месторождения по Аргуни (преимущественно в 20 версгах от 
НерчинсЕого завода), где он являлся продуктом изменения стенок жеод в мин- 
далевидных породах и откуда, под именем германской яшмы, попадал на Петергоф- 
скую гранильную фабрику. 

Кахолонг. Этот красивый белый камень, являясь продуктом дегидратации 
опалов, должен быть отнесен в весьма важным, еще мало оцененным поделочным 
камням. Вот как пишет о нем В ал лер нус* **) ): «В калмыцкой земле так, как и прочие 
голыши, кусками его находят при реке Кахе, как оную калмыки называют, а ка- 
менья у них слывут общим именем холонг, почему и сей камень кахолонг назван... 
Из сего камня всякие сосуды, как напр. чайные купки п прочие вещи вытачи- 
вают, которые на полупрозрачный белый фарфор похожи». Под именем кахолонга 
Б Китае одно время обозначался белый нефрит, но еще АЬеІ Еешизаі в 1820 г. 
совершенно справедливо отмечал неправильность этого толкования — и говорил, что 
под именем кахолонга можно было покупать различные разности халцедона в Нер- 
чинске и на Аргунском заводе целыми мешками. Говорил и Паллас об обилии 
кахолонга в Гобийской пустыне"*). Оба текста неясны. 

Практическое значение и запасы Забайкальских месторождений кахолонга 
неизвестны, но изделия из него достойны внимания: так, прекрасен по тону и 
исполнению Георгиевский крест, сделанный на Петергофской гранильной фабрике 
в 1916 г. для Николая II, и не менее прекрасен по материалу н работе барельеф — 
портрет последнего. 

Весьма часто под именем кахолонга для Флорентийской мозаики и других 
изделий применялся кремнистый магнезит Южного Урала (напр. из окрестностей 
дер. Калкан). См. стр. ЗЗВ. Ѣ 

Месторождения халцедона и агата. 

Европейская Госсоя. 

Вряд-дн приходится полностью приводить список отдельных указаний и 
отдельных находок агатов и агатоподобных кремней в Европейской России. Эти 
указания весьма мвигочисленны, но обычно не заслуживают практического вни- 
мания. Многие из них случайны, другие имеют лишь исторический интерес*"*). 

*) См. перевод И* Ш д атт е ра, СПБ, 1763* стр* 130. Сомвитеаьно, чтобы это опясанне 
относилось а совреиенному кахолонгу* 

**) Ск* Н. і^ійсЬег. ІТерЬгіІ^ ц. 1880, 191 (с лвтѳресною литературою по этому 

вопросу), 

В наносах Вольшѳземельской тундры в Мезенском уеэде, в верховьях р* Щучьей на Се- 
верном Урале, около Петрозаводска, у Балтийского порта, в Вендеискоы округе, в наносах БжгебскоВ, 
Виленской, Гродвѳнскоп, Смоленской н Могдлевской губерний, близ Креме ада Волынской губернии, 
в рудниках Питкаракты и т* д. 


Несомненно, что в Европейской России процессы окремненпя известняков как 
каменноугольного, так п пермского возраста, идут с ' образованием не только 
простых кремней п хмцедонов, но при этом образуются весьма разнообразные и 
красиво окрашенные разности, близкие к карнеолу или агату. Из этих коренных 
месторождений эти кремни п агаты попадали в больпюм количестве в ледниковые 
отложения, где иногда накапливались в большом количестве. Достаточно указать 
на гальки кпемня, синевато-серого халцедона н желтого церахнта п сардера в 
Волынской губ., где мною в . окрестностях местечка Славуты была собрана до- 
вольна интересная коллекция их. Еще с конца .ХТ11І века отмечалось обилие 
красиво окрашенных кремней в каменноугольных отложениях Центральной Росси; 
о них говорил еще Лаксман в 1779 г., указывая «красивые многоцветные 
породы кремня, в особенности около Вазузы>. Действительно, как в окрестностях 
Москвы (Дорогомилово, Протоіюпово, Русавкино), так особенно по рекам Осуге, 
Вазузе, Волге и Держе в Тверской губ. (преимущественно Старицкого уезда) 
наблюдается огромное количество красных, серых, синеватых и полосатых кремней 
в желваках больших размеров. Иные как по своему строению, так и по техни- 
ческим’ качествам могут быть сближены с агатами или яшмами. Во всяком случае 
мы имеем здесь дело с материалом, могущим иметь некоторое практическое зна- 
чение. Особенно интересны кремни, окрашенные ратовкитом в фиолетово-синий 
цвет. 

Эти- же кремни отмечались в старой литературе в Новгородской губ., по 
р. Мете, около Валдая*), а также и во Владимирской губ. около Мурома. 
Пал л ас в своем путешествии упоминает, что «по Оке немало пригодных людей 
все лето унрожняются в перемывании песку из глубоких мест у городского 
берега и нередко находят мелкие золотые блестки и хорошие каменіки. Я видел 
небольшие топазы кровавые и оточенные на подобие кораллов агаты». (Более 
вероятно, что это были камни размытых могильников). 

Совершенно того-же типа кремни, переходящие в агаты и карнеолы из По- 
воложья между Казанью я Тетюніами и в районе Самары на бичевннке Волги; 
на последних тоже обратил внимание Паллас и при нем было набрано для 
Екатеринбургской гранильной фабрики большое количество их. По своему строению 
и красивой серой, голубоватой, красноватой или черной окраске, иногда с крас- 
ными пятнами, многие из этих стяжений действительно могут быть отнесены к 
недорогим кремнистым агатам. 

Генетическе совершенно особняком состоят месторождения халцедона в мин- 
далинах изверженных пород Олонецкой губ., на северо-западном побережье 
Онежского озера. Эти миндалины едва достигают величины грецкого ореха и 
потому,’ вряд-ли заслуживают внимаішя с практической точки зрения. Того же 


*)Сѳвергпн в 1807 г. говорил: «агат ваходѵіся между известпымо Бамиамв, по дороге от 
гор. Валдая к Боровичам>. 
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происхождения довольно большие миндалиаы серого полосатого халцедона, приве- 
денные А. Черновым из девонских мелафиров по р. Цыльие, притоку Печоры 
в Архангельской губ. 

Крым. 

Крым довольно богат разновидностями халцедона и агата, и уже при первых 
разведках его ископаемых богатств в 1823 — 1825 г.г, маркшейдер Козин 
обращал внимание на халцедоны знаменитой горы Кара-дага близ Феодосии. 
Здесь на склонах горы халцедон попадается в виде жил довольно значительных 
размеров: «нередко попадаются куски вполне удовлетворительного качества равно- 
мерно окраіпеиного подупрозрачиого халцедона, годные не только для грубых 
поделок, ио и для ювелирных вещей. Прибой морских волн, размывая прибрежные 
утесы, сложенные *из вулканических туфов, брекчий и конглемератов с дейками 
яндезитов и дацитов, вымывает включения халцедона, сердолика, агата и яшм, 
окатывает их в красивые округленные гальки, которые продаются в дер. Кок- 
Тебель и в ближайших курортах по 30—50 к. за фунт экскурсантам под именем 
Коктебельских камешков» [121 

Здесь встречается очень редко мясо-красный сердолик (в ущелье Гяур-бах), 
томво-зеленая малопрозрачная плазма (па склонах скал Сгорю- кая до мыса Мал- 
чиеа), весьма редкий гелиотроп (иовидимоыу, окремненный туф), иногда оникс 
(ущелье Гяур-бах ) и са;)Допикс. Любопытно, что ряд красных сортов халцедона 
окрашен не окислами железа, а листочками мясо-красного гейландпта. 

Месторождения Еок-Тебеля уже издавна нривлекли внимание минералогов и 
ювелиров; в маленькой деревушке на склоне горы создалась небольшая мастерская 
по огранке камней, продававшихся крупным фирмам Москвы и Петрограда. 
См. том третий. 

Особенно ценился отсюда очень редкий нежно-розовый*) слабо-просвечиваю- 
щий халцедон, напоминающий лучшую розовую эмаль, а также зеленые разности, 
которые при самом слабом подкрашивании давали красивые хризопразы. Согласно 
исследованиям Н. Чурина коренные месторождения горы Кара-дага представляют 
аз себя жилы до 12 сайт, мощности и протяжением до 70 — 80 саж. В 1У16 г. 
ИИ было добыто свыше 50 пудов несколько трещиноватого матерса-ча бесцветного 
халцедона, причем стоимость с доставкою составила по 10 р. 30 коп. за пуд. 

Интересно отметить, что халцедоновая галька не ограничивается районом 
Кок-Тебеля, но известна и на западных берегах Крыма, особенно между Евпа- 
торией я Севастополем у устья. Альаы, Качи и др. рек. Здесь она происходит 
Н.З Сарматского известняка, в который она в свою очередь попала из разрушенных 
древним морем изверженных пород и туфов. Очень красивые агаты и сердолики 
известны мне о берега моря около Качи, где в последнее время местное население 


Несколько сходный с топааш агатов Оберштѳйаа. 


стало собирать «морские камешки». В противоположность Кара-дагу, где преоб- 
ладают зеленые тона, здесь более типичны желто-красные светлые оттенки. 

Аналогичная галька известна и из Батумского побережья, ію особенно хо- 
роша и разнообразна она па северном побережье Малой Азии, особенно у берегов 
Трапезонда. 

1з Крымских камешков, собранных Александром III, известны два столика, 
изготовленных Петергофской гранильной фабрикой но рисункам худолпіика Куд- 
рявцева (1887 г.). Эти камешки, называвшиеся на фабрике «голыша», лишь 
в небольшой части состояли из халцедона, главным же образом нз окремиенных 
зеленых туфов или даже из стекловатых риолитов, цапомішашших породы Геор- 
гиевского монастыря. См. подробисе но втором томе, в главе, посвященной Крыму. 

Кавказ. 

К сожалению, слабая минералогическая изученность Кавказа и в частности 
ЗакаБказіш не дает нам сейчас картины распространения халцедонов и агатов 
в этой области, но весь характер изверженных пород Армянского нагорья заста- 
вляет здесь ожидать гораздо больших , богатств этими камнями, чем можно 
думать по имеющимся скудным литературным данным. 

В Кавказском Музее хранятся гальки и миндалины слоистого халцедона из 
Боржома и Абас-Тумана; Эйхвальд говорит о гальках агата в Мицгрелии, 
в 30 в. от крепости Мурн; о таких-же гальках агата, карнеола, халцедона ио- 
вествует в своем путешествии конца XVIII века Ееіпей'§:8 [13] (по дороге 
из Кутанса в Ваган, весом до 4 пуд.); наконец, Цулукидзе [16] более под- 
робно говорит о шарах халцедона в 70 в. на Ю. 3. от Тифлиса, в верховьях 
р. Машаверы (прит. Храна): «эти шары с разноцветной полосностью весьма 
красивого вида — халцедон с оболочкой кахолонга, кирпнчно-красеый яшмовый 
опал и веронская земля». Все эти отрывочные и неясные картины дополняются 
еще двумя, уже более заслуживающими внимания указаниями на нахождение на 
Кавказе гелиотропа, образование которого наблюдается в небольших ко.іичествах 
весьма часто в Армянском нагории, Фреецель[15] отмечал гальки близкого к гел- 
иотропу минерала в долине Арпачай на север от Алексаедрополя в Ёлисаветполь- 
ской губ., где гелиотроп частично представлял собою продукт окремнения каквх-то 
порфиров. Второе местонахождение гелиотропа намечается на северных склонах 
Кавказа, по р. Кубани у аула Карт-Джуарки, Баталпаш и некого отдела Кубанской 
области. Здесь инженером М. Кохом были даже сделаны заявка на конгломерат 
е обломками сардера, сердолика и гелиотропа. Близость хороших путей сообщения 
1 водяной энергии, но мнению этого лица, обусловливала возможность устройства 
здесь небольшой мастерской для обработки этого камня. 

Туркестан л Западная Сибирь, 

Сведений мало и они очень отрывочны. Повидиму, здесь нет крупных и бо- 
гатых месторождений агатов и халцедонов и их разновидностей, за исключением 


разве некоторых частей, очень мало обследованных, Киргизских Степей (Прияртыпі- 
СБОЙ край, ниже Сеивпалатныска)', 

Для Туркестана н Семиречья мы имеем отрывочные и далеко неполные 
указания па агат по реке Аса, в горах Еой-Бын и Кос- Мулла, плохенький сердолик 
по р. Чартыш, по р. Аксу в Заиляйском Алатау, яшмовый сланец с сердоликом 
по р. Куршаб, близ Оша в Алайском хребте и, наконец, очень неясное указание 
на гальки кварца, агата и сердолика в хребте Алатау *). Кое-где в наносах рек 
Исфары н др. местное паселенве собирает гальки кремней, близких к сердолику. 
Несмотря на эту псключптельпую бедность сердоликом, этот камень в Средней Азии 
пользуется совершенно исключительным распространением и получается преимуіце- 
етвенео из Йемена в Аравии, из Индии о Персии. 

Не более богат агатами Алтай с прилегающими горными районами, хотя 
они кратко отмечаются по р. Солдатке, в 3 в. от устья Ту лата в Чарыш (желтый 
карнеол), и, наконец, как в верховьях р. Томи, так и в 200 в. ниже КузпецЕіа, 
по этой же реке у Писаного камня, где согласно старой выписке 1787 г., на 
Локтевском заводе отмечаются «прекрасные ясписы, карнеолы и агаты». Бедность 
агатами и халцедонами Алтая принудила Колыванскую шлифовальную фабрику 
отправлять экспедиции за агатом, как на Аргунъ, так в на Иртыш, где на левом 
берегу ниже Семипалатинска найдепы были агаты низких качеств (си. главу о 
камнях Западной Сибири во втором томе). 

Далее на восток — агаты и сердо.ішЕв (вернее, красные просвечивающие кремни) 
отмечаются в известнягшх около Красноярска, напр. по р. Березовке и по р. Каче, 
а полосатые халцедоны — в мандельштейнах Минусинского округа. Повидимому, 
гораздо интереенее мелафиры по р. Томи ниже г. Кузнецка в районе пересечения 
СалтыБОвского кряжа: здесь миндалины, заполненные селадоыитом, агатом, халцедоном 
и горным хрусталем очень обильны и достигают огромных размеров до 40 сайт, 
в цооеречнике. Следовало бы обратить серьезное внимание на эти месторождения, 
лежащие в сравнительно доступной местности (Поленов) и отмечаемые еще 
во второй половине ХТ11І века. 


Урал. 

Урал дает сравнительно мало камней нз группы халцедона н агата, и за 
исключением красивых «переливтов» Среднего Урала и южноуральских яшм, пере- 
ходящих в агат, вряд ли интересно приводить полностью длинный список отдель- 
ных указаний па бедные месторождения халцедонов и близких к ним разновидно- 
стей краптокристаллйческого кремнезема. 

Даже Попов в своем хозяйственном описании Пермской губ. 1804 г. под- 
черкивает бедность Урала иерелифтыо «попадающейся по большей части в капель- 


^ Д, Л, И В а Е О В указывает на обилие агата в СемиречьѲз нѳ давая, одаако, более точных 
сведеній. 
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никоватом или накипном виде» и говорит о привозе ее лучших сортов из Нер- 
чинска. 

Прпволсу ниже список литературных данных, часті.ю непроверенных, об от- 
дельных находках разновидностей халцедона и агата, выделяя, однако, из них 
заведомо более ваясные камни — «переливт> Среднего Урала и хризопраз; 

1. В 25 в. от Николае-Павдппского завода — глина с обломками агата и дымчатого кварца (?). 
Сюда же относятся указания на Николаепавди некой завод, по.доро»’с в Богословский завод: сна правом 
берегу Лобвы, немного выше устья Кушвм — нузыристпя основная порода с миндалинами, заполнен- 
ными кахолонгом и хризопразом^ из коих первый попадается также ирожплками*; очевидно, речь идет 
не об этих минералах, а о зѳлепом кварце иди халцедоне типа празема или гелиотропа. 

Далее в том же Горном Журнале за 1835 г. [36] говорится: «В одном озере в дачах г. Все- 
воложского (на север от Богословских заводов) попадается отдельными желваками, воличипой 
с голубиное яйцо, халцедон сплошной или скорлуповмтый, очень красивого голубого цвѳта^^ (округ 
Заозерсв. завод.) ♦). / 

2 . В горах Сев. Урала против речки Б. Тальтпи— плазма темнозеленого цвета. 

3. В Гороблагодатском округе, но Туре, близ дер. Водогиной и Корелиной — в змеевике гнезда 
халцедона и натечные формы синеватого цвета, «попадаются я ониксы, представляющие соединения 
нескольких слоев бурого или беловатого кварца и синего халцедона». 

4. В россыпях Гороблагодатского, Богословского, Невьянского и Екатеринбургского округа — 
среди галек нередки обломки іі гальки агата, халцедона, сердолика: однако, по количеству и качеству 
внимания они не заслуживают (лучшие из россыпей Ни»нетаги.іьского и Верхисетского округов). 

5. В Анатольсксм прииске Нижне-Салдинского завода Нижне* Тагильского горного округа в на- 
носах— халцедон, агат, сердолик. 

6. В Рожѳвской даче Екатеринбургского округа — белый полупрозрачный моховой агат с чер- 
ными дендритами (Музей Горн. Ннст.). 

7. В Каменской даче у села Зырянского, близ дер. Колпаковой— изверженная порода с желва- 
ками халцедона, сердолика н кахолонга. 

8. Волнистый молочный агат с желтыми пятнами по левой стороне Пышминского нруда в в. 
от берега. 

9. По Ворзовкѳ в Кыштымском округе отмечался будто бы в гальках гелиотроп, но это указа- 
ние вряд ли заслуживает доверия. 

10. У озера Миассова на восток от Ильменских гор — негодный к употреблению халцедон и 
хахолонг в змеевике. 

11. В Уральском хребте между Миассом и Златоустом —г. Миасс и Тараташ— диабаз с желва- 
ками величиною до 1 вершка белого и бледноврасного агата, вместе с кальцитом и кварцем. 

12. В россыпях Южного Урала, осибенно по Каменке, гальки и зерна карнеола, халцедона, 
луковичной плазмы, изредка мясокрасного сердолці;а^(иоследнии в Камѳено- Александровском прииске). 

*13.‘ Кахолонг, вернее проникнутый кремнеземом магнезит, добывался в 40-х годах около г. Кап- 
кана: куски очень плотного строения с раковистым изломом достигали длины 1-го аршина п их было 
добыто свыше 500 пудов. В двух местах около деревни. 

Таковы отдельные литературные указания **) па нахождение на Урале мине- 
ралов из группы халцедона и агата; большинство нз них не заслуживают практи- 
ческого внимания. На Урале тем не менее известны сорта агатов, имевшие до- 
вольно большое значение и до самого последнего времени употреблявшиеся в нро- 
мышленности: это прежде всего переливт нз трех месторождений Среднего Урала 
и затем просвечивающие сорта яшм — Юлшого. 


♦) Повидвмому, к этому месту относится старое указание мастера Ваганова в 1765 г. 
(Архив Ек. Гр. Фабрики): по р. Ваграну— в 25—30 в. от Петропавловского завода вверх. 

’^*) Попов сообщает ешо ряд местоуіождений агата и переливта, но описания его не дают 
увѳреннос^:и в том, что речь идет действительно об агате. 
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Лере-рвтаг Среднего Урала нзвестны с конца ХѴШ века, когда Р а з де- 
р и ш и н в каталоге своей коллекции (ныне г. Минер. Музее Академии Паук) 
писал: «капельноватый с зеленой, белой и красной поверхностью халцедон, имеющий 
в некоторых местах блестящую поверхность, в 2 в. от Шайтанкн, открыт мною 
в 1791 г. ва самой поверхвости земли» [29]. 

Этот знаменитый Шайтанский переливт «из красноватых, же.ітоватых, дым- 
чатых (изредка светло -зеленоватых) и белесоватых струистых полос встречен был 
также в 5 верстах от дер. Шайтанкн, по дороге к Липовской слободе, в полу- 
версте от правой стороны дороги». Кореаное месторождение, связанное с змееви- 
ками, здесь никогда, насколько мне известно, пе разрабатывалось, но ежегодно на 
нолях вьшахивалось большое количество глыб различной величины натечного сло- 
жения, отиравлявшихся на продажу в Екатеринбург. Красивые мягкие тона и 
мягкий замысловатый рисунок выдвигают этот камень как прекрасны й поделочный 
материал, по Уральские кустари не умели с ним соравляться, и только Екате- 
ринбургская и Петергофская гранильные фабрики более широко использовали его 
"ДЛЯ своих нужд. 

Второй переливт, употреблявшийся в начале Николаевской энохи на этих же 
фабриках, получался пз с. Покровского, Ирбитского уезда, и получил название 
Зотовского: это был бледноголубой серый агат с белыми пятнами. Таким же свой- 
ствами обладал очень красивый серый халцедон-кремень, добывавшийся для тех- 
нических целей в 157 квартале Нижне-Исетской дачи (1916 г.), близ лннпи 
железной дороги, в 5 верстах на ю.-в. от сел. Горный Шит (недалеко от дер. 
Макаровой). 

Наконец, третий агат, под именем Макаровского, отличался серым цветом с 
бурыми струями 0 палевыми тонами и получался из дер. Макаровой в 32 вер- 
стах на юг от Екатеринбурга, в 2 верстах от р. Чусовой. 

Попов (1811 г.) сообщает точные данные о двух месторождениях: «1) в 
2 верстах от дер. ДІакаровй, что в 13 верстах от Горнопцітского каневотесного 
завода, на правой стороне реки Чусовой, пе более одной с половиною версты от 
берега, я железных рудниках, и 2) следуя от Макаровой деревни к стороне Гор- 
ноищтского села по поперечной дороге, проложенной йз Екатеринбурга в дер. 
Курганову 5 верст п от ней по Кургановой дороге не далее версты в железных 
рудниках». 

Макаровский кремнистый агат в своих ягелтых и садовых тонах очень ценился 
на Петергофской фабрике для мозаичных работ — стебельков и корешков. В виду 
этого по ее поручению в вачале девятнадцатого столетия были поставлены спе- 
циальные работы по добыче камня и 15 пудов его было отправлено в Петергофу 
из коих 5 пудов оказались годными. 

К Макаровскому камню надо отнести и серый облачный переливт в змеевиках 
между Шабрамй н дер. Пантютп. 
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Кроме переливтов Среднего Урала под именем агатов, как на фабриках, 
гак и кустарями использовались яшмовые агаты Южного Урала (напр. излюб- 
ленный мясной агат) и особенно просвечивающие агаты Губерлипских гор 
{см. яшму). 

Навопец, совершенно особняком стоит для Урала вопрос о хризопразе, опи- 
сание которого см. стр. 255. Менее очевидно для нас использование некоторых 
кремнистых агатов Урала, которые Негтапп в 1799 г. назвал «Константинов- 
ским камнем» и которые по его словам добывались в окрестностях Екатеринбурга. 


Северо-Восток Спбпри. 

Исключительно интересными рисуются нам богатства халцедонами, агатами 
и сердоликами в Восточной Сибири и в частности по ее рекам, текущим в Ле- 
довитый океан. 

Ыелкпе халцедоновые гальки, по образному описанию Мпддендорфа, рас- 
сеяны по полярной тундре в таком количестве, что их можно в изобилии находить 
в желудке белых куропаток, принимающих их, очевидно, иногда за зерна. По 
берегам рек меітами вся галька состоит из красивейших сердоликов и собрать 
мешок разнообразных сортов и красок составляет задачу какого-либо часа. Это 
сказочное богатство желтыми и красными халцедонами составляет одну из свое- 
образных страниц севера Сибири и даже затруднительно привести сколько-нибудь 
полный список главнейших мест распространения этой гальки. 

В литературе указываются следующие отдельные места: на р. Таймыре 
(миндалины халцедона) у Норильских озер, по Нижней и Верхней Тунгузке 
(халцедон и сердолик), по р. Вилюю и его притокам (исключительное разнообразие 
разновидностей), по Средней Тунгузке (сердолик кровяного цвета и синий халцедон), 
по В. и М. Анюю и их притокам (карнеолы чистой воды, Врангель, 1841), 
по р. Колыме, по р. .Хатапге (бурокрасные и желтые сердолики), по Витиму и 
его притокам (сердолики и карнеолы), на Ново-Сибирских островах (темнокрасные 
сердолики), на берегах «Лены от Говорова до Жиганска — агат, сердолик, кар- 
неол, корольковый агат близ мыса Дурнова по Лене (Фнгурип, 1823)» п 
по притоку р. Лены — Намана и во многих других местах. 

Наконец, на побережье Тихого океана и Охотского моря эта же галька 
известна в Ямской бухте на северном берегу Охотского моря и на побережье 
Камчатки. 

Таким образом главный район ха.іцедоновой гальки охватывает огромную 
область Сибирских траппов, на восток от Енисея п кончая бассейном Лены. Самые , 
точные сведения об отдельных разновидностях халцедона в этом районе мы ветре- , 
чаем в работах Драверта: он приводит длинный список мест, где встречается 
халцедон, затем сердолик (р. Намана, Вилюй под Сунтаром, у Вплюйска и по ‘ 
его притокам, на Лене — у Жиганска в 450 в. выше Булуна и у сел. Киссюр), ( 
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ллазма *) (по Вилюю у Суетара и Виліойска), гелиотроп (у устья р. Кемпендяй 
в Вилюй), маховой агат, по словам Ела рва '«иногда с чудною игрою природы» 
(по Лепе и Вилюю) и, наконец, тонкие корочки кахолоага из минда.тин Вилюя. 
В этом же районе им отмечаются многочисленные находки Деревянистого опала и 
окаменелого дерева (см стр, 252) **). 

С е р д о л и к, по всей вероятности, был одним из первых камней, своей твердостью 
а прекрасным цветом обративших на себя внимание завоевателей Якутской области; 
вместе со слюдой оп долгое время служил предметом вывоза в Россию. В ста- 
ринных документах, относящихся к концу ХТІІ стол., мы неоднократно встречаем 
напоминания Московского правительства о необходимости розыска и добычи этого 
минерала; такова еапр. память бирючам Евсіотке Седельникову да Ѳ. Кри- 
вей цов у— кликать по Якутску три дня и больше, призывая охочих людей до- 
бывать камень сердолик и иные какие надобные вещи и доставлять их в Госу- 
дареву казну. О том-же говорит царская грамота 1696 г., данная Нерчинскому 
воеводе: «Ведомо нам — Великому Государю учшшлось, что по Витиму реке, ко- 
торая идет из Камееа и пала в Іену реку, есть камень сердолик. И как к тебе 
сия наша Велйкого Государя грамота придет, а буде впредь из Иркутска на тое 
Витин реку и на иные реки учиут промышленные люди для своих промыслов 
ходить и тем промышленным людям приказывать, чтоб они, ходя на нроыыслех, 
сыскивали каменя сердолика о иных каких подобных вещей с собою» (см. содер- 
жание грамоты в исторической главе четвертого тома; таи же об открытии драго- 
ценных камней по р. Лене в 1668 г.). 

Нет никакого сомнения, что в будущем район Сибирских траппов явится 
может быть даже мировы.м поставищком сердоликов, сардеров и близких к ним 
халцедоновых камней, хотя слабой стороною его останется незначительная 
величина камней и трудная доступность месторождений. 

. Забайкалье. 

Забайкалье очень богато агатами и халцедонами, но наши сведения так 
' отрывочны и не полны, что трудно себе составить более или менее правильную 
картину распространения этих минеральных те^^. 

Исторически наибольшею известностью пользовалйсь синие халцедоны «Даурии» 
л их цреподиосила Академии Наук Дашкова в 1788 г. Сердолики к 
агаты Нерчинского края весьма ценились Петергофскою фабрикою, каторая ноль- 

По меенаю Драверта яртѵо-зеленая плазма Біглюя вшвала нсправильЕое инени^ о ва- 
' хоадеаяй изумруда на этой реке. Скорое слі^довало-бы искать причину этих рассказов об изумрудах 
Б зеленых вилуятах а гроссулярах р. Ахтаранды, 

*’“) Огромный матеішал такой гальки прикоаенбыл Хатаіігской экспѳдвдиѳй И. Толмачева 
в 1905 году и передан в Мннер'алогическое Отделение Музея Акад мпи Наук: галька очень мало 
окатана, частью фигурчато разъедена, нернвномерао но слоям: общий тон типичных светлых сардеров 
сардониксов с ивгкимн полосками, гораздо меньше молочного а оиалесцирующего агата, кремня н зе- 
леноватого агата тиш просвечивающего гелиотропа. 
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зовалась каждым случаем, чтобы побудить Нерчинское горное начальство добывать 
или скупать эти камни. Надо, однако, отдать справедливость, что обычно это ей 
не удавалось, и только изредка к ней приходили болыпйе партии камня (напр. в 
1851 г. ,1 пуд сердоликов и агатов). 

Все'Іизвестные мне месторождения Забайкалья можно сгруппировать следуіоідим | 
образом: і 

I. Район Селенгинской Даурпи — Гусиное озеро, Кяхта. .|| 

II. Район верховий Онона и Акшннской крепости. 

III. Богатая область Еравпнского озера па С.-З. от Читы. ^ 

IV. По ІІІнлке, ниже Шилкинского завода. 

V. Течение Аргуни от истоков вплоть до Нерчинского завода. ■ 

Продолжением полосы по Шилке и Аргуни на северо-востоке являются место- ' 
рождения по Амуру; о них см. несколько слов на стр. 276. 

I. Селепгтскаи Даурин. Об этом районе мы Имеем очень мало сведений, | 
и, хотя он был посещен экспедициями Обручева, отчасти и моей, тем не менее л 
мы не можем подтвердить старых, все же, повидпмому, правильных указаний на > 
нахождение у Гусиного озера и Селенгинского завода (между Зуевскою и Арсентьев- ] 
скою станциями) полосатых ониксов, голубого слоистого халцедона, агата и ! 
сардера. Виденные мною куски в коллекциях представляют жеоды величиною не | 
свыше кулака. Так же неподтвержденным остается указание на серовато-голубой ' 
халцедон на Черной ('опке, в 8 верстах от Кяхты. Многочисленные мои минера- 
.чогическйе экскурсии в Селенгинской Даурии, правда, то.»ько на правом берегу 
Селенги, в противоположності, этим указаниям выяснили исключительную бедность 
изверженных пород этого района миндалинами, заполненными разновидностями 
кремнезема. 

П. Юю-ЗапаОпап часть Забайкалья. Не больше сведений имеем мы и 
о втором районе; — еще старые йсследоватсли, как Г а і г і п, отмечали в 
наносах Снопа га,ііьки желтых сердоликов, а в позднейшей литературе иногда 
отмечались хорошие агаты и халцедоны с кахолонгом около Авпшнской крепости, 
у впадения Акши в Сион. Пермикпп в 1852 г. отіиечал «агаты с древесными « 
изображениями в 200 в. от Акши и у Кяхты». Более подробно об этом районе | 
говорит Титов: «из речных выносов обращают на себя внимание: яшмы, при- 
нимающие высокую полировку, бледно-голубые халцедоны, агаты с пророслями. : 
Известны красивые, голубые халцедоновые натеки, облитые белым кварцем, добы- 
ваемые близ Кобухайтуевского караула, натеки сердоликовые почкообразные близ 
Дурульгуя; беловатые халцедоновые кругляки с черными и красными пятными, , 
пророслями на подобие растения или насекомых, близ Усть-Чиркинского пли Тактор- 
ского караула, моховики бледно-красные близ Каринского караула; розовые сердо- 
лики, высоко ценимые но чистоте и красоте цвета, подобные Гобийским, близ- 
Улькунского караула». і 
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Ш. Район Чаты. Повидимому, исключительно богатым агатами является 
Еравинскос озеро, на С.-З. от Читы (150 в.), в Верхнеудинском округе. Здесь 
при впадении в озеро речек Туадуна и Тунгузевки отмечается огромное коли- 
чество гальки сердолика (красного и желтого), К сожалению, мы' совершенно 
.«ишены геологаческих описаний это! местности и, насколько мне известно, ни 
один минералог не посещал этих месторождений. Между тем те образцы, которые 
приходилось видеть в Музеях п в частности в Музеуме Горного Института, 
рисуют поразительное богатство различными видами голубого (и иочта синего) 
халцедона, агата, сердолика густого кровяно-красного цвета и других разновид- 
ностей. Было бы весьма благодарной задачей посетить этот' район к выяснить 
запасы, свойства и нронсхождение цветного камня. 

ІТ. Но реке ІКилке особенно известно месторождение, лежащее в 10 в. 
ниже Шилкинского завода в горе Полосатик, но правой стороне реки. Об этих 
горах иисал в своей интересной рукописи Лосев (1819 г.), нодчеркивая белый 
кахолонг, роговой камень, «халцедоны в ніарах окристаллованных аметистовой 
гранью, жидовской смолою, там же шпатовые хрустали ыопадают>. Но самое по- 
дробное описсшие находим мы еще раньше в путешествии 3 775 г. Ѳеог^і: 
«Ониксовые шары из белых прозрачных серых в черных полос величиной от грец- 
кого ореха до гусиного яйца попадаются здесь на уровне воды к траішовом 
покрове средп цесчапников. Эти шары сидят довольно часто в изверженной породе, 
но с трудом могут быті. из нее извлечены; большинство содержат внутри ядро 
из дымчатого кварца, илн аметиста, ила горного хрусталя, или же заключает 
пустоту с кристаллами кальцита и каплями асфальта. Снаружи шары состоят из 
водянопрозрачного или молочного халцедона слоистого строения». 

Практическое значение серых по.аосатых халцедонов этого месторождения 
мне неизвестно. 

V. Самый богатым районом Забайкалья, заслуживающим самого внимательного 
изучения, является район верхтий и среднего течения Лрщни и тех хребтов, 
которые окаймляют ее левые берега. Богатство Аргуни сердоликами и халцедонами 
сделалось широко известным еще с начала ХѴШ века, и неудивительно, что именно 
сюда— в Нерчинско-заводской край направлялись посланцы за камнями из Петер- 
гофской и Колыванской гранильных фабрик. Сюда носьиалнеь китайцы и бухарцы — 
знатоки камня, Нерчивским воеводам отдавались приказы высылать ониксы а 
яописы, а в середине XIX века сюда по стопам горного начальника Ковригина 
был направлен известный Г. Гіермикин с целью отыскать и привезти сердо- 
ликов в агатов. Как ни велика была известность этого района, те-м не менее 
научное обследование его отсутствовало, и в сущности до сих пор у нас нет 
сколько-нибудь научного описания, хотя-бы лишь чисто географо-статистического 
характера. 

Район миндалевидных пород с халцедонами начинается южнее китайской 
граввцы и скрывается среди степей и озерных равнин Внешней Монголии. Здесь 
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на берегах озер, но речкам и но прогалинам степных пространств в начале 
XVIII века усиленно собиралась галька кахолонга, халцедона, агата и сердолика. 

При более точном проведелии границ, значительная часть этого района и 
область озера Далай-Нор и р. Хайлар осталась вне пределов России *). 

Клапрот говорит, что в 1806 году в Нерчинском и Аргунском заводе 
разные сердолики п агаты продавали мешками по 5 — 6 р. бумажных денег за 
мешок. Часть этих камней, по его сведениям, шлифовались любителями в Нер- 
чинске и Иркутске. 

В русские пределы эта гряда миндалевидных пород входит широкой полосой 
Яблонового простирания между Тарейскими озерами и течением р. Аргуни; окаймляя 
с двух сторон Алтанганский хребет, она составляет вместе с последним водо- 
раздел Аргуни с востока и Онон-Борзя,Унды и Газимура — с запада. Довольно трудно 
перечисление здесь отдельных месторождений, так как указания очень мало точны 
и не всегда определенны. Западная полоса миндалевидных пород начинается с 
района берегов пограничных озер Дзон-Торея и Барон-Торея. По указанию Титова 
«в миндальном камне встречаются здесь жеоды с кристаллами фиолетовых аме- 
тистов и горного хрусталя, бледно-голубые халцедоны, кахолонги, бледн^'-и темно- 
красные сердолики, ониксы, стефаники, полуопалы молочные о с огненным отли- 


вом, агаты, моховики розовые и зеленые, волосатики, лидийский камень и чрез- 


вычайное множество разноцветных красивых натеков и накипей, в том числе 
известковых». 

Если следовать далее на север, то прежде всего приходится отметить очень 
обычные гальки темнокрасного халцедона, агаты, яшмы и опала в долине и 
степи Цаган-Олуя, на засадных ск.іонах Алтанганского хребта; здесь в 4 в. на 
запад от Ключевского караула добывался «белый опадовидный агат с дендритами, 
полосатик, бледный халцедон, полуопал, с огненным отливом, белый фарфоровый 
опал, яшмы тѳмно-и бледно-зеленые, сургучные, желтые, ленточные, и порфиры». 
Титов подчеркивает поразительную красоту Ключевских яшм и агатов и при- 
зывает к подробной разведке этого района. 

На восток от Алтанганского хребта тянется пологая степь; она начинается 
еще в Монголии и, окаймляя Алтанганский хребет, дает начало бассейну р. Уру- 
люпгуя, сплошь занятому выходами миндалевидных пород. Сюда относятся знаме- 
нитые моховики Кондуя и Соктуйского караула (Мелозана), где на юг от ка- 
раула добывался лидийский камень, яшма, бледно-голубой халцедон, и 
красный агат. Все эти камни под именем Мелозанских очень ценились на рмйке^ :.: 
из дальнейших месторождений следуют, течение Аргуни у Абагайтуйского караулр'с'і^ 


*) В. Титов отмечает красивые халцедоны нсбеснссинѳго и василькового цвета в Ношч)ків{і[Г/ I 
около урочища Нагаджана, леж. в 75 в. к югу от пограничного знака Цаган-Олуя. Добывались они в ] 
довольно большом количестве в 50-ых годах прошлого столетия. Здесь-же известен розовйй сердолик, і 
оникс и агат. ( 

**)Пврмикин в 1852 г. отмечает агатовую сопку в 12 в. от Абагатуйского караула близ / 
Учеркянельского караула. • 


в россыпях. (яшма, оникс, голубоЭ халцедон, белый опал, моховик), затеи у 
Дуроя (яшма, полу опал, халцедон, кахолоцг, моховик) и особенно 
область нового пограничного караула Цурухайтуя (в 6 в. от Ново-Цурух. — 
моховики, кварцы, проросшие роговой обмоской, в светло-голубые халцедоны), при 
впадении Урулюнгуя (вол''сатвк, агаты, синий халцедон). 

Все течение реки Урулюнгуя и особенно ее верхние притоки, Бырку {^дру- 
гие, прорезают миндалевидные породы, среди которых особенно знаменито место- 
рождение Мулѵиой горы, а в наносах этой реки и в самой степа отмечаются 
много галек агата, халцедона и сердолика. Месторождение Мулиеой горы, широко 
известное в минералогической литературе, лежит в одной версте от деревни на 
север: халцедоновые шары достигают 8 дюймов и более в диаметре, состоя из 
красивого серого слоистого камня (переливта) с щетками горного хрусталя, дым- 
чатого кварца, редко аметиста вместе с цеолитами и листоватым ка.№цитом. 
Здесь-же известны яшмы и красивый гелиотроп. Далее известен ряд выходов 
этих-же пород около Зоргольского караула (полуопал, халцедон) по Верхней, Сред- 
ней и Нижней Борзе и, наконец, очень богатый район намечается в области Нер- 
чинского завода; здесь по Аргупи лежит Яшмовая гора е прожилками агата; агат, 
сердолик и халцедон и.звестеы по речке Чалбучи (черный агат с белыми полосками), 
у с. Зерептуя (у дер. Большезерентуйской) и особенно из района Дучарского за- 
вода; немного на север лежит Годымбойская гора с агатами *). Халцедоны и 
агаты встречаются еще ниже по Аргупи; там известны красивые полупрозрачные 
сердолики мясо-краспого цвета близь дер. Заиисиной и у дер. Тарасовой в 7 в. 
ниже Аргуновского острога <иа Муигальской стороне — жаркого цвета 
сердолики». Особенно интересно , остановить внимание на своеобразной породе 
Дучарской брекчии, находимой на левом берегу Калукчи близ Дучарского завода **) 
«Порода эта, прекрасно принимающая полировку, состоит из плотной полевошпа- 
товой массы неровного, зеленоватого цвета, оттенки которого придают ей волни- 
стый вид, уподобляющий еѳ яшме. В этой массе иногда заметны криота.ілы стек- 
ловидного полевого шпата и почти микроскопические пустоты, от которых она 
местами кажется разведенной; кроме того по всей породе рассеяны полости, пра- 
даюпще ей вид настоящего миндального камня. Начинаясь от едва заметной ве- 
личины и достигая 3 сайт, в диаметре и даже более, все полости Дучарского 
миндального камня чрезвычайно иеправильны и покрыты внутри сердоликом, хал- 
цедоном, либо кахолонгом. В немногих из них минералы эти образуют одну только 
кору, так что середина миндалин остается вовсе пустою, или-же они бывают 


Кашетяя б лтои раёове находится станица Ясжанкива, где со р. Уровой встречаются дым- 
чатые халцедоны (Архив П. Г. Ф.). 

[ **) Петрографический состав этой брекчии мне несовсеи ясен. Нижецриводамое опиоааио 

М. Герасимова застав.тяѳт ее относить к инвдаіевядным породам основного типа, тогда как С. 
Кузнецов, вероатЕО более правильно, относит ее к рио*итовыи туфам, сильно силифицпрованЕыи 
л ставит ее в свазь с месторождевиеи вулканического стекла— кулибинЕта [64]. 
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усеяны внутри мельчайшими кристалликами кварца; но большею частью сердолик^ 
халцедон и кахолонг наполняют все эти полости енлошь, а иногда и концентри- 
ческими слоями». По данным 1847 г. (Арх. Ек. Гр. Ф.), куски ^той брекчии 
не превышает 7 х 4 х 1 Ѵ® вершков и могли идти лишь на мелкие работы *). 

*Вся эта огромная область распространения пород с халцедонами тянется на 
протяжении около 300 верст полосой в 30 — 60 верст, постепенно уклоняясь к северу и 
теряясь в наносах Монгольских степей к югу. Огромное разнообразие кампя и его 
обилие заставляют выдвинуть вопрос о детальном обследовании этой области; до- 
статочно указать для характеристики ее богатств, что здесь встречаются следую- 
щие разности: яшма, опал, оникс, сардоникс, синий и бесцветный халцедон, ге- 
лиотроп, сердолик, сардер, стефанов камень (точчатый халцедон), моховик, денд- 
ритовый агат, белый кахолонг и агаты разных сортов — полосатые, ленточные, 
крепостные и др. В некоторых местах, особенно у Абагайтуйского караула, куски 
агата достигают 1-го фута. Очень значительная часть месторождений лежит, 
однако, за пределама государственных границ России. 

Далее на восток от Забайкалья агаты и сердолики известны в целом ряде 
мест, особенно много их в гальке Амура, в месте пересечения последним Хипгана 
и в 12 в. ниже сел. Радде, где попадались очейь красивые сердолики (дер. Марьина). 
Отмечаются яшмы, халцедоны и сердолики выше Благовен^енска. в 100 в. выше 
устья р. Кумары на горе Цагаян (левый берег Амура). Наконец, имеются отделі.- 
ные указания на побережье Сахалина (залив Уркта, близ устья реки Охи- кра- 
сивый сердолик) и ряд указаний на побережье Камчатки, где особенно на запад- 
ном берегу (мыс Кинкиль, у устья р. Хариузовой) менее на восточном — (мыс 
Сивучий— на берегу моря масса галек халцедона, агата, яшмы и сердолика). 
Врангель говорит о том, что эти камни сплоіііь усеивают местами берега 
и представляют красивую картину, очевидно, напоминая берега Хатанги или. 
Вилюя. 


Заключение. 

Закончив обзор месторождений халцедона в России, считаю необходимым 
подвести некоторые итоги. 

Если мы вникнем в вышеприведенные описания, то увидим, что особенности 
распространения халцедонов и агатов России в общем зависят от рас- 
пространения тех пли иных генетических условий. Действительно с генетической 
точки зрения большинство разновидностей кремнезема связано в России с 4-мя 
типами геохимических процессов: 

1. Заполнение жеод и миндалин в изверженных миндалевидных породах их 


Из неизвестных мне по парте мест отмечу: моючный кахолонг и агат в г. Ковригиной, 
халцедон близ Пухевского форпоста около Нерчинска и агат близ медного КурензегеМского рудника. 


туфах; таковы иаиболее богатые в важные месторождения Восточно-Сибиреких 
траппов и пород Восточного Забайкалья. 

2. Выполнение трещин при нроцессах гидротермального иамевення змеевиков. 
Этот тип известен лишь на Урале (Шайтанка). 

3. Накопление в конкрециях и в пустотах осадочных пород (Ока, Средняя 
Россия). Этот тип имеет мало практического значения. 

4. Наконец, к нооледнему типу относится образование агатов и халцедонов 
Ч рудных гидротермальных жилах (тип Саксонских агатов, агатовых брекчий). 
До сих пор зтот тип почти нс наблюдался в Россия. 

Несомненно, что в связи с распределением на территории Росси этих четы- 
рех типов процессов стоит и распространение агато- халцедоновой группы мине- 
ралов и в зависимость от них и приходится ставить поиски новых месторождений. 
Весьма вероятно, что восточное Забайкалье нас подарит еще крупными открытиями 
в этом направлении, но вместе с тем весьма возможно, что и Закавказье принесет 
нам свои цветные камни из этой группы. 
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Яшма. 

Яшма, подобно малахиту пли орлецу, является типичным русским цветным 
камнем, и несомненно, что Россия может гордиться своими яшмовыми месторожде- 
ниязіи на Южном Урале и на Алтае. Еак ни неопределенно с минералогической и 
петрографической точки зрения понятие о яшме, все же с ним в технике связы- 
вается более или менее определенное представление о плотной крсмоистой породе, 
прекрасно принимающей полировку. 

Яшма в истории культуры. 

Яшма, благодаря своим ценным качествам, широко использовалась доисторичс- 
ог^м человеком н наравне с нефритом н кремнем представляет основной иатериаіі 
для орудий каменного века. И здесь ее роль гораздо больше, чем в историчисвий 
период, где яшма была вытеснена другими, более привлекавшими глаз, цветными 
камнями. 

Само понятие о яшме, как минеральном виде из группы кварца, вошло в 
научный обиход с большею определенностью лишу> в XIX веке, раньше же оно 
применялось весьма неопределенно, и сколько-нибудь ясной картины, что именно 
подразумева-іось под словом «яшма» у разных' авторов у нас совершенно нет. 
Неясно и происхождение слова: в то время как одни видят в нем корень грече- 
ский и производят от слова ''іазтсі? — ’іаш (исцеляю), другие с большим основа- 
нием считают его восточного происхождения и связывают с арабскими и персид- 
скими терминами *). 

Весь древний восток, Халдея, Иудея, а позднее арабы относили этот термин 
не к яшме в нашем обо.значении, а по большей части к нефриту пли другим, 
преимущественно зеленым камням. Однако, и настоящая яшма уже тогда широко 
использовалась как прочный и нестираемый камень, и мы се наравне о кремнем 
и роговиком видим в изделиях Халдеи, Частично использовал древний Рим яганн- 


*) По еврейСЕЛ— уе&сІіГе, по арабски и персидска -уезеЬеЬ п уезсЬеш, па латински и по гречески— 
іазріз, по китайски— іи-сЬі* Последаее обозначение связывает может быть наш теркае с оіщеаавестным 
словом іп вли іц-сЬі, которое еще сейчас сохраняется в Китае дія нсфржта, Си. подробности в мо- 
нографии М. АЬеІ-Еешпваі. Шзіоіге йе Іа ѵіііе КЫап. 1820. Рагіз, ^9 н сі. Хотя эта мо- 
нография касается нефрита, ко она дает великолепный материал для истории всех тех минералов, 
которые в развое время обоввачаіись термином яшмы. См, подробнее А, Ф е р с м а ш. Самоцветы 
России. Петр, 1920, 87. 


Сицилии ( пройму іцественно черные и желтобелые) и отчасти Египта (желтобурые 
с черными дендритами). 

О яшме почти ничего не говорят ни арабские, ни индийские лапидарии, и 
если это имя у них и упоминается, то лишь для обозначения нефрита. Первый, 
кто дает более широкое толкование яшме, это П л и н и й, насчитывавший много 
сортов ее, но дающий необычайно путанное описание. Очень интересные;, хотя и 
мало ясные указания встречаем мы в грузинском сборнике X века, частично 
относящиеся и к яшме в нашем смысле; 

«...Есть еще другой драгоценный камень (иаснивп), более красного цвета, 
который попадается в морской воде; он темнее (лепестков красных) цветов. 

«Есть еще другой камень, который попадается в Фркгии, в горах Сядейских. 
Он кровяного цвета, по светлее жемчужного ядра; бывает и винного цвета а по- 
ходит на аметвистон; он краснее (других камней), но не одного цвета п одной 
силы. Есть еще другой блестящий иаснин, схожий с цветом пламени и дыма, но 
свет.іее н более блестящий, чем второй. Некоторые на основании сказок говорят, 
что эти камни обнаруживают не видимое для глаза. 

«Этот камень попадается в границах Картлии (Еартлия — Грузия), Гурганетиа 
и в стране каспов, где (т. е. во всех трех упомянутых страхах) живут родствен- 
ные пароды. 

«Есть еще другой иаснин, не так великий в не так блестящий, как первый, 
с крапинками в одном и том же зерне. Есть еще другой иаснин, который назы- 
вается упавдвос, и подобен он глазу и Перусскому морю и смеси крови с молоком, 
что пьют «маскаты», как говорят те, которые находят его, чрез него наводят 
страх на деревни и села...». 

Эти указания совершенно определенно говорят о сложности и многообразии 
тех минералов, кои обозначались именем яшмы. 

Из этих цитат мы видим, что в древней и средневековой литературах под 
именем яшмы подразумевались многочисленные разноцветные и пестрые камни. 
Эта же путаница понятий перешла и в Россию. Так уже в конце Х\'И столетия 
мы находим указание на яшму в Росписи о камеипях 1682 г,: «Камень яшма, 
а в нем искра, что кровь смешалась; купят их в печатках недорого» (Савваитов. 
Описание стар, русск. царск. утв. 1865. 455); это указание, очевидно, относится 
в гелиотропу (|азрй зап^иіп). 

Яшма в России. 

Русские яшмы привлекли к себе внимание очень давно, и еще с начала 
ХѴШ века у нас стали интересоваться «ясписами». Петр 1 поднял горячку из-за 
растрескавшейся яшмы из Яшмовой горы на Аргуни. Позднее Академии Наук была 
вменена в обязанность организация сбора и шлифовка ясписовых камней на 
находившейся в ее ведении Петергофской гранильной мельнице. В 1735 г. импе- 


і 
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ратрица передала в Кунсткамеру присланные из, Сибири ясіпісовые кампи, «чтобы 
годных отшлифовать и оставить в Академии, оста.іьные отправить обратно для 
убирания грота в Петергофе». По всей вероятности это' была присылка яшмовых 
камней от Де-Гепнпна с Урала. 

Начались усиленные поиски камней; китайские караваны привозили камни из 
Китая, Памира и Индии, а из Башкирии и Киргизских земель проникали яшмы 
Южного Ура-ча. 

Архивные данные рисуют нам историю открытия здесь яшм и агатов, причем 
начиная с 1750 г. Исецкая и Оренбургская канцелярии состязались в желании 
открыть новые места яшмовых камней. В эти времена выделывались из нее: «черснья 
кортишные, охотничьи, сабельные, ножные и вилочные, табакерки и др. мелкие 
изделия». К этому времени было уже известно большинство основных месторож- 
дений районов Кундравов, Калкана, Верхнеяицкой крепости (Верхнеуральска) и Орска. 

У Лепехина при перечисление цветных камней Урала в 1770 г. мы нахо- 
дим интересное описание русских яшм: «яшмы и агаты различают наши каменотесы 
по общему наружному виду и по твердости полировки, почему нередко оба сии 
рода каменьев перемешиваются, и иногда яшму называют агатом, а агат яшмой. 
К яшмовому роду причисляют все полосатые агаты, в которых разноцветные по- 
лосы разновидный представляют каламенок *). «Между оными за самую лучшую 
почесть можно ту, в которой красные полосы переменяются с светлозелепыми без 
всякого смешения представляются**)». 

Интересно отметить, что Л е п е х и п первый указал на богатство яшм Б>ж- 
ного Урала, еще долго после него остававшихся малоисследованными Еіштеринбург- 
свимп кустарями. 

Не менее интересно описание яшм в 1804 г. у Попова: «яшму всех 
цветов и изменений находят в Зауральских уездах, особливож в Екатеринбург- 
ском и Верхотурском. По причине удобности доставать оную делается из нее, 
кроме столиков, множество красивых и весьма употребительных в хозяйстве вещей, 
каковы суть: серьги, ставки, браслеты, печати, набалдашники, табакерки, иногда 
вазы, маленькие пирамиды, обелиски (иногда из мрамора), также искусственные 
горки и подобия аллегорических врат и зданий, украшенных яшмовыми и порфи- 
ровыми колоннами и составленных вместе с другими цветными камнями, причем 


*) Смысл фразы мне ценонятен: ноломенкаии на Урале называли большие и малые ладьи для 
сплава грузов. В архиве Петергофской гранильной фабрики в начале XIX века встречается часто 
■азвавие скаламенковая яшма». Проф. Б. К. Поленов, уроженец Урала, высказал весьма 
вероятное предложение, что это название происходит от слова «коломяика», чем на его памяти на- 
зывалась материя палевого цвета для летних рубах. 

**) Внешнее отличие яшмы от агата и халаедоиа действительно затруднительно. С минералоги- 
ческой точки зрения оно заключается в преобладании в яшме кварцевого материала, а не двуосных 
разностей кремнезема типа халцедонита и кварцина. Практически различие обычнг сказывается в 
степени прозрачности по краям: яшмы совершенно непрозрачны или слабо просвечивают в осколках; 
более сильное просвечивание приводит к тем разностям, которые получили название яшмового 
агата (напр. мясной агат Орского района), и, наконец, настоящие агаты просвечивают сплошь. 
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подбирают их под цвет изображенвоа вещи, нанр. облака, воды и проч., но сии 
делаются по заказу, потому что дорого стоят, для внутреннего украшения домов...». 

Очевидно, что эта любовь к яшмам еще и сейчас сохранилась у Екатерин- 
бургских кустарей, которые очень ценят их, несмотря на большую затруднитель- 
ность при обработке. Из яшм делают приборы, подсвечники, пресспапье, подчер- 
нильницы, брелоки для часов, ножи для резки бумаги, разные безделушки и т. н. *). 

Излюбленным сортом яшм на Урале яв.адется Южно-Уральокая сургучная, 
зеленая Калканская и нестроцветная Орская яшма. Алтайские яшмы очень мало 
проникают на Урал .за отсутствием сколько-нибудь организованной доставки. 

Монополизация яшмовых месторождений на Урале в руках Кабинета м і[о.таое 
отсутствие связи между казенными гранмьныий фабриками и частным Уральским 
рынком обусловливало то, что Уральский кустарь ни за какие деньги не мог 
достать для себя Алтайского материала. Да не лучше обстояло и с Уральскими 
яшмами, которые доставались случайными партиями из отвалов каменоломен Южного 
Урала, и только в последнее время Екатеринбургская гранильная фабрика стала- 
продавать часть ненужного ей материала на сторону. 

В восьмидесятых и девятидесятых годах прошлого столетия яшмы покупались 
по весу, причем цены очень колебались в зависимости от цвета, рисунка, отсут- 
ствия трещин и других свойств. Особенно ценились пестрые яшмы, которые одно 
время очень широко ш.:іи на шкатулки, причем лет двадцать тому назад господство- 
вала мода делать разные стенки шкатулок из разного материала. Эта мода сменилась 
в последнее время изящными шкатулками исключительно нз одноцветного материала. 

Однако, главная красота Уральских яшм не в безделушках кустарей, а в 
огромных изделиях, чашах, вазах и проч. работах казенных гранильных фабрик. 
Было-бы затруднительно даже перечислить те многочисленные произведения русской 
техники и искусства, которые украшают наши дворцы, музеи, церкви. О них см. 
подробные сведения в третьем п четвертом томах, а также указания приводимые 
ниже при отдельных месторождениях. Много «яшмовых взделиѲ> указывается в 
наших исторических собраниях ХТІ и ХѴ*!! веков; так между ними отмечается 
чаша, из которой помазались на царство русские императоры (сохранилась в Пат- 
риаршей Ризнице Б Москве), булавы Казанского царя Махмета Амнея (украшенные 
рубинами и изумрудами), Богдана Хмельницкого, царя Михаила Федоровича— по- 
дарок султана Амураша ІУ* и проч. Однако, оффициальное определение камня в 
этих изделиях вызывает много сомнений и весьма вероятно, что в большинстве 
приводимых случаев под именем яшмы приходится подразумевать нефрит. 


*) Во Бремя войны весною 1916 г., в виду отсумтвая агата, Петергофская гранильная фаб- 
рика с большим успехом применяла сіюшнуіо Калванскую яшму для приготовленяя химических 
ступок, которые отличались большим сопротивлекием иствраяию, но делались матовы ми яря денствив 
кіелот^ Равным образом фабрика в больших количествах вытачивала из КалванскоЙ яшмы подставки 
под стрелки компасов, Спѳднальные испытанна па истираемость показали, что если принять истярас- 
мость бразильского агата за 1, то истираемость яшмы Калкана выразится числом около 1,7, Сй. под- 
робяеѳ Бюля. Освод. Стат. Бюро Ком, Боенно-Технич. Помощи. 1918, 18, 


' Минералогическая характеристика. 

Что касается до научного исследования как самих яшм, так и их место- 
рождений, то, как мы увидим из нижеследующего изложения, в этом панравленнн 
сделано очень мало, и химическая и минералогическая природа русских яшм почти 
не изучена. 

Вообще под типичною яшмою надо иодразумеваті. мельчайший аггрегат кварцевых 
частиц, сцементированных или кварцем или халцедоном, содержащий мелкий пигмент 
глинистых примесей, количество которых доходит до 40% *). Последние примеси, 
обусловливая иногда довольно высокое содержание глинозема, могут вызвать и не- 
которую плавкость яшмы, а также и постепенные переходы к другим ііолевоіниа- 
товым или глинистым породам, как-то к глинистым сланцам или фельзитовым пор- 
фирам. Провести резкую границу между типичными яшмами и яшмовидными поро- 
дами осадочного пли изверженного происхождения совершенно невозможно, и поэтому 
нельзя отрицать в понятии о яшме чего-то искусственного, связанного не столько 
с внутреннею природою породы, сколько с ее техническими свойствами. Присут- 
ствие посторонних примесей вызывает разнообразие оттенков и цветов яшм, а 
частая их вторичная перекристаллизация приводит к образованию жилок, прожилок 
и разнообразного узора. 

Классификация яшм по происхождению. 

Самою правильною научною класспфикациею яшм явплось-бы распределение 
нх на группы по условиям генезиса^ ибо последнее налагает на яшму ряд особен- 
ностей строения и окраскй; однако, к сожалению изучение русских яшм стоит на 
столь низкой ступени, что эта классификация может быть намечена лишь в самых 
общих чертах: 

I. Первую группу составяют контактно - измененные радиолярпевые илы, зале- 
гающие в свите метаморфических пород и переслаивающиеся с зелеными туфами 
и диабазовыми иокровами (Урал, Сахалин); временами они носят явно осадочный 
характер, имеют обычно характер ленточной яшмы и отличаются однородностью 
окраски и хорошими техническими свойствами. 

II. Вторую группу составляют разного рода метаморфические сланцы, извест- 
няки, мергеля и другие осадочные породы, измененные позднейшими процессами 
окремненйя. В этом случае они носят беспорядочно слоистый характер (типа 
Ревневской яінмы), прорезаны многочисленными прожилками кварца и иногда 
нревращаются в яшмовые брекчии. 

III. Ко второй группе тесно примыкают яшмы, образованные из кварцитов, 
роговиковые сланцы, переходящие в сливные кварциты (типа Белорецкого кварца) 
или кварцевую плазму. 


Несомненно, что под это оаределѳнне сяшмы* Алтая совершенно нс подходят. См. ниже. 
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ІТ. Значительную группу «яшм» представляют фельзптовые порфиры и 
сіілифицировцішые породы порфирового типа (напр. Коргонскііе и Чарышскне яшмы). 
Они не обладают слопстостыо, хотя п могут иметь ясно выраженное флюидальное 
отроение, обычно содержат бесцветные или белые выючевия кварца и полевых 
шпатов, черные кристаллики роговых обманок пли авгита, а иногда приобретают 
варполитовос или сферолитовос строение (копейчатая япша). 

Т; Наконец, последнюю группу предстааіяют те яшмовидные образования, 
которые сопутствуют скоплениям халцедонов й агатов в миндалевидных извержен- 
ных породах и представляют собою плотные окрашенные разности кварца или 
ха.іцедона. В этом случае чаще всего онй характеризуются зеленым цветом (окраска 
от делессвта, или сеіадоннта) и никогда не достигают больших размеров 

Несомненно, что каждая из вышенамеченных групп характеризуется своими 
техническими качествами, н было-бы для петрографов весьма благодарною задачею 
несколько вникнуть в природу яшм и дать этому термину более точную научную, 
характеристику. 

В этом направлении приходится приветствовать новую работу А. Гейолера, 
иоставиЕшего целью изучение некоторых яшм Петергофской фабрики. Однако, не- 
(Ю.уненно, что плодотворность таких исследований будет достигнута лишь в случае 
паргилельного петрографического и полевого изучения самих яшмовых место- 
рождений. 

Для практических целей боле важной представляется классифика- 
ция различных яшм и яшмовых яород по внешнему виду а строению; если еще 
к этой систематике присоединить группировку по разным цветам н оттенкам, то 
мы получим довольно удобную схему для группировок**). 


). Сплошные =* *'•**). 
О К р а € іѵ а. 

гфасная Бсех видов 
черного 
белая 
розовая 
фиолетовая 
зеленая 
серая и др. 


до 


П р К м е р м, 

Калканская 


Провс:!іоа;дѳЕве, 

! обычно глубоководные илы, 
реже фельзитовые по- 
роды изверженного про- 
исхождения. 


% 

*) Особый тип представляют конкрѳдиоиные образования в осадочных породах (напр* 
Самарские «агаты» из пермских известняков^ ярко окрашенные кремни Поди о сков в ого каиенноуголвного 
бассейна или бурые Нильские яшмы из нумм Платовых известняков Нубийской пустывиХ во в енх 
обычно кварц составляет ыеаьшую часть среди других кремневых модификации* 

**) Настоящая примерная классификация составлена на йсвованін нзучениия яівк Петергоф- 
ской гранильной фабрики п запасов фирм Верфѳля и Фаберже, 

К сшгошаым яшмам надо отнести д фарфоровые яшмы, образующиеся в местах подземных 
угольных пожаров- Йж приатпый стальяосорый цвет иногда с фиолетовым оттенком, однородность ш 
твердость являются положительным качествами для поделок* См* Б, П о л е н о в. Труды Геолог. Части 
Каб. Велич* 1907* VI. 387 (район Кузнецка). 



2. Сплошные о пятнами или включениями. 

I магматическая порода. 


палевая с черными ден- 
дритами 

■с пятнами, струями, обла- 
ками нежного рисунка 
с белыми ми черны.ми точ- 
ками 

II Полосатые. 

1. Іеиточные разли- 
чаются по типу лент; 

с резкими границами 
с мягкими переходами 
крупными лентами (свыше 
1 сант.) 

мелколенточные (в 
1— 8 йм.) 

Шт - 

2. Валияотые в проти- 
врдилояшос^к предыду- 
щим ленты ’искрив.іены, 
сломаны, сброшены 

3. Струйчатые *), 
сплошные 

с порфировыми выделе- 
ниями 

III. Порфировые. 

С полевыми шпатами мел- 
кими 

с полевыми шпатами круп- 
ными 

с прозрачными включения- 
ми кварца 

’С черными включениями 
(авгита, амфибола) 


Аушкульская 
Ново-Николаевская 
по р. Коргон на Алтае 


по тонам лепт: 

красно-зеленая 

красно-желтая 

желто-зеленая 

серо-желтая зеленая и др. 


осадочная. 


і порфировой структуры. 


1 осадочные глубоводвыеілы. 


зеленоволнистая г. Ревне- 
вой на Алтае 


метаморфические вланцы 
и кварциты. 


порфиры Кортона 
» » 


изверженные породы. 



порфиры. 

кварцевые порфиры. 

порфириты, габбро, «зег- 
репііпо ѵегйе апіісо» 
ж т. д. 

авгитовые порфиры. 

*) Любопытно отметить, что струйчатые разновидности переходят ияогда в почти іѳнточныеу 
ватых и серых товов. 


— 287 — 



Іѵ. Пѳстроцвѳтныѳ (ситцевые). 


Однородные о жилками 
другого цвета 

Скопления разных цве- 
тов в цементе одноцвет- 
ном. 

Мягкие волнистые 
окраски и т. д. 


мясной агат 

(«кварц — яшма» — «мали- 
новый агат») 


яшма Орская 


гидротермальная перекри- 
сталлизация яшмовых 
пород. 

» > 


V. Брекчии, нонгломераты. 


порфировые брекчии 
яшмовые брекчии 
конгломераты 


Алтай. 


брекчии эруптивного про- 
исхождения. 


VI. Сфероидальные (нопейчатыѳ) и натечные <агатовыѳ) яшмы. 

ІІопейчатые крупные | 

» мелкие . ■ р. Коргон 

I 
I 

Агатовые полосатые, | окр. г. Орска 

слоистые 

Батарейные (фортифика- Губерлинские горы, Тун- 
циоБные) гатарово. 

Более подробные описания и примеры озиаченшх типов и видов яшмы будут 
даны ниже как при описании отдельных месторождений, так особенно в главе, 
посвященной общей характеристике яшм Южного Урала (стр. 301). 


изверженного происхожде- 
ния (сферолвтовые). 
натечные из водных ра- 
створов. 

3 ^ » 


Обследование месторождений. 

К сожалению, мы до сих пор совершенно не имеем научных списаний место- 
рождений яшм, особенно Уральских. 

Из лиц, Езучавяіих в последнее время месторождения Урала, необходимо 
отметить: инженера Е. В. Гомилевского, специально командированного на 
Урал Петергофскою гранильною фабрикою, Н. М. Федоровского и М. 0. 
Клера, ездивших туда же по поручению фирмы Филя адского и Гуленко. 
Отчет первого лица имеется у меня лишь в рукописи, отчеты последних были 
I или предоставлены фирме и оста.ва.шсь коммерческою тайною или просто не были 
опубликованы. 




М. 0. Ел ер ездил кроме того в 1913 г. совместно с управляющим Ккат. 
Гр. фабрикой Андреевым вплоть до Орска по поручению фабрики, но тоже- 
никакого печатного отчета не оставил. 

Несколько лучше обстоит с Алтайскими яшмпмп: хорошая, хотя и устарев- 
шая, работа 8 1; е 1 2 п е г ’ а дает прекрасную петрографическую характеристику 
этих пород, а исследования Со* і’ы, Ф. Петца и Зайцева, хотя и довольно несо- 
вершенно, дают характеристику самих месторождений. 

А между тем, судя по архивным данным, целый ряд исследований был пред- 
принят в разное время над самими месторождениями яшм Урала. Повндимому 
первые, очень ценные, данные были получены еще Данненберговскою экспедицию, но 
к сожалению ее отчеты мною в архивах нс найдены. Зато для исследований 
XIX века мы имеем в архиве Екатеринбургской гранильной фабрики огромный 
рукописный материал, частично с планами некоторых месторождений, напр. Кал- 
канского *). Очень крупные работы по изученцю Южно-Уральских месторождений 
велись Екатеринбургскою фабрикою с 1841 г. по 1859 г. (Архив Екатеринбург- 
ской гранильной фабрики. 1841 — 1859. 75 по 2-му Столу). В результате 

этих работ наметились длинные списки месторождений с указанием характера 
залегания яшм, их запасов и т. п. Работы велись очень энергично, несмотря 
на протесты башкирского начальства, доказывавшего отсутствие прав у фабрики^ 
на работу в частных башкирских землях. 


Урал. 


Северный Урал и северная часть Среднего. 


В противоположиоеть Южному Северный Урал сравните.!іьно беден яшмами,, 
хотя около Нижне-Туринского завода в старой литературе отмечался «пласт 
яшмы». Повидимому, он связан был с контактом норфира и прорезался 
прожилками кварца и халцедона: «яшма бывает различиы'Х цветов, но более 
кровяного (иногда весьма железистая) буровато-красного и желто-белого и пог/лед- 
няя е бурыми п красными крапинами, пятнами и полосами. Около 1790 года 
яшма эта добывались в большом количестве и была отправлена в Петербург, но 
разработка ее остановлена потому, что в деле она оказалась хрупкой» [15]. 
Более подробно описывает эту яшму Попов, указывая, что яшма темновато-жел- 
тая с красными и угловатыми пятнышками и с прожилками белого кварца, под 
именем «фигурчатой яшмы», известна на левом берегу Туры в 6 верстах от 
Нижне-Туринского завода. Кроме того он же отмечает желез.чстые красные яшмы 
1 в районе Верхне-Туринского завода, точно (иногда даже в саженях) указывая 


I 



Большие работы велись КаЕОвяныы в ]825 г* скогда было добыто голубой и зелено^ 
голубой яшмы 47 кусков, яшмы Аушвульской палевого грунта с прелестными черного и коричневого 
двета ландшафтовидными изображевпяни 45 камней, малинового агата 22 камня и т. д.> 
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месі'а ах нахождения. В архиве йіатеривб. 1'ран. <рабр. отмечается ряд находок лшм, 
^язяевых 11 красных, сделанных в разных местах по Туре грани лыди кои Несен- 
иовым в 1748 г. в позднее проверенных Далненбергоской экспедицией. 


О р е д н а й У р а л 


Эта часть Урала более богата «яшмами», чем северная, причем заслужевиой 
известностью пользуется Бліимбаевская яшма, преимущественно красного цвета, 
а также красная и сургучная яшма б.шз с. Ёуят в 25 в. от Еыштыма. 

В старой литературе, особенно в «Хозяйственном описании Пермской губ.)>, 
Попов в 1804' г. (1811 г.) приводит д.ія Среднего Урала длинный описок ме- 
іѵіорожденнй яшм. Хотя зпачйтслыіая чатть его указаний, вероятно, ничего общего 
с яшмой нс имеет н по болшей части должна быть отнесена к породам иного 
состава и иных дехнических свойств, тем не менее не бесполезно привести этот 
список с некоторыми еовращеииями и архивными донолвениами: 

Ь в 10 в. ог озера в дор- Шщжъ южнее Ееатѳрквбурга— грубого одожѳвал черная с про- 
беіого кварЕа. 

2. В 2 в, от ІІояѳБСКого завод— белесоватая о зеленоватыжа аятвши. 

В* В Швюв^ліо» мѳдиои руданно в 7 в* от Гораоищтокого— блсдно-красаооатая с Оледпо- 
пя'і'нами. 

4* По лев, йторопе р, Нсетв, в 2—4 вор, от І^катерднбурга — тойно-красаая иеочанпстая. По 
данныя архива сгтпрыга Шихтмбйетером, И*Сусоровыіі в 1762 г,: «лежит поверх земли орди- 
нариыни штуками, а в глуби наск:оіЬЕО ве оказалось». 

5. Б 7 й, от Еіжернвбурга по Тобольской дорого (Се вервее Гкаторнабурга)— чернал* 

В 2 Б. от Кпатеранбурга по Шарташраон дороге в в выгонах вокруг города— темао-ссрая 
гежшь н свѳтла-зелеііаи н желтовато-волвдстая. 

7. В 2 Е* от дер. Адуіской— чорнад с арожплкаян белого кварца. 

8. У дер. Мостовой, ло дороге к Невьянску— тшио^красная с прожклка^ш белого кварца илк 
с бвгіесоватымк краниками. 

9. В 2 в. от дер. Лѳбвжьеіі^ по левому берегу Аяти— пзжелто-эелеиая. 

10. В оЕростностях Аатской слободы—свстло-зеленая с белесоватішв пролѵплками, темноватая 
е желто* зелены МН пятнами, кофейная с темно 'Зелеными яатпажн, зеленая с чернымя крапниамн^ чер- 
ная, дымчатая, темно-^шеаая, текно-олпвковая, жедто-зеіеная с тѳмао-зеленымз пятнами, тѳнно- 
серая с бѳлыйы товкнмн арожилкамк, томно-сдна:і белесоватая с темными яяшан;н, жезтовато* серая, яе^ 
скожько темнокрапчатві, свѳтю-зеленоватая, белесойато-телшо*зезеиая с желтоватыми патнышкамя— 
(очевидно, знішеіштыо а^ітсіше порфнріі). 

11. У дер. Кипрявой — гоіубовато’Зеяѳііая с црожцлкамн желтого кварца, свбтло'зеденая я ряда 
отіеяіов зелеиого тона, 

12. В 20 в. от Режѳвского завода— ту сто*красвая яшма с пятнами белого кварца, 

іВ. У дер. Точильной- на С. от Режевского завода темно-красная с алывк кранинани. 

14. У д. Соколовой— темно-зел оная. 

16. У Старо-Нэвьянсіюго завода на р. Нейво— красглія. 


Такова, краткія харакі-ервстика указываемых Поповым «яшмовых нород» 
(’реднего Урала; нельзя не отмеі'ить, что Понов для всех вышеприведенных раз- 
ноетбй приводит очень точно (всегда в саженях) место их нахождения, так что 
по подлинному тексту его квягн можно было бы найти место подробно им оіш- 
♦.ываемых цветных пород. К этим указаниям надо еще прибавить столь часто 
вслречающиеся в литературе указания на палевую и голубую яшму б.іиз дер. 
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Макаровой на р. Чусовой, которая, однако, в 
сена к агату (переливту— см. стр. 269). 



действительности должна быть отне- 

Южный Урал "). 

Первые точные сведения об 
зтих яшмах относятся к 1750 г., 
когда каменотеснамп из Оренбурга 
был открыт ряд месторождений, 
особенно у Кундравов и в вер- 
ховьях р. Уя. 

Месторождения яшм на Южном 
Урме весьма , мибгочисленны, во 
разобраться в точном их положении 
вредстав.шстся весьма затрудни- 
тельным благодаря ртрывочиостн и 
случайности имеющихся в литера- 
туре сведений. На Ккатериебургской 
гранильной фабрике суишыпювала 
книга с записями известных фа- 
брике месторождений, но в этих 
записях месторождения указыва- 
ются настолько туманно, ссылаясь 
па старинные казачьи пикеты, ме- 
жевые знаки и проч., что разо- 
браться в них нет никакой возиох- 
иости. і ораздо больше данных в 
самом архиве фабрики, откуда иною 
почерпнут ряд ценні йших сведений, 
причем особую ценность составляет 
найденная мною в архиве опись 
ириисБов Даннепберговской .тое- 
диции 1797 года. Судя по этим 
данным, мы имеем на Южном Урале 

Как видно ниже «і игіожехша^ 
месторождения Южного Урала сливаются в 
целые о<>ласти и, потому, указаоия на от- 
дельные месгорождрния связ вы с суще- 
ствованием случайных выходов и оГшару- 
жившпхся месторождрний. Наиболее точ- 
вые данные об птвх местах ваходов вкеются 
в книге Нѳгтапп’а [9], и каждому де- 
лающему наетп какое-либо уквзынаемое в 
тексте месторождение рекомендуется обра- 
щаться к оригиналу. 








аедо 6 огромною сгішганою областью яшм н яшмовндны:с пород, воторая, начинаясь 
па юг от Миасса, тянетсп вплоть до Орска, расширяясь местами в полосу в 40 — 
50 верст шириною. Общее протяжение от Миасса до Орска по прямоП линии равно 
іТіриблизите.іьио 500 верстай, из чего мы можем видеть грапдпозпость яшмовых 
образований этой области. 

Известные мне месторождения можно сгруппировать следующим образом, с 
севера на юг: 

I. Кундравы, р. Атлян и Миассквй занод *). 

II. Тупгатарово-Мулдаваево. 

Ш. Ь'алкан-Сафаровр. 

ІѴ. Баурузово-Верхпеургиьск. 

Ѵ; Район горы Магнитной. 

ТІ. Ирендык, Губерлииские горы, Орск. > 

Далее на юг следует богатая полоса яшм Тургайской области в Мугоджар 
(щя. ниже). Несомненно, что весь этот р^йоп. лежащий между двумя линиями 
ж€.іе;шых дорог (('амаро-Златоустовской и Орепбургско-Тронцкой) приобретет особое 
значение в е.іучае пр>ведепия уже проектировайпой меридвона;іьной железной до- 
роги от Орска через Верзпѳуральсв н Миасс на Кыштыи. 


Все нижеуказанные'* Месторождения, как видно из схематической карточки 


(рис. 21), теснятся к течению' р,,^_ У рала (Яика) и к болыіюму почтовому тракту. 
Очевидно, что они носят совершенно случайный характер и обусловливались случай- 
ными находками в районах, непосредственно прилегающих к болі.шому и удобному 
тракту. Іі сторону, очевидно, не было оснований вести поиски, и, потому, у нас 
очень мало сведений о тех сортах яіпм, бои встречаются подальше от больших 
населенных пунктов. Нередко указания на месторождения относятся к іыадбишам, 
на которые башкиры иногда издалека приносят красивые образцы яшмы для могилы, 
' 'Северный район от Миасса до Верхнеуральска находится в области 139-го 
листа десятиверстки, столь детально из) ченного в работах Чернышев а. Здесь 
.яшмы п роговики подчинены огромному району туфовых пород, вклинивающихся 
по долине р. У|а,]а между гнейсовыми хребтами на западе и гранитною полосою 
• с островами каменноугольных пород на восток. Зта яшмы с остатками радиолярий, 
по прсймуідестиу красного или зеленоватого тонов, являются измепепнымя глубо- 
■ководпыми породами девонского возрасіа и переслаиваются, о подводными покро- 
вами зеленокаменных пород, очевидно контактно влиявших на них. Отдельных 
выходов а мест находок превосходных яшм очень много, и я останавливаю ниже 
свое внимание преимущественно на тех из вих, которые уже заслужили практи- 
ческую славу. 


^ : *) Огиѳчаянсь яшны и севернее Миаі’са, в районе Сыростава по р. Атляну— бурого цееіа кою- 

счатая ашиа в света с-іанчев в вэвествві.ов. Те:$вячѳскве своВства еѳ вевзвестны. 


І ". - -У. 
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I. Район К у 11 д і» а н о н { о. Челнбинского уезда ) н т <* ч е н и <• ц с к н Л г л я № 

( Нл атоустовского уезда) . 

Селение Кундравипское еще с конца XVIII века являлось крупным центром 
И)жного Урала н, потому, с ото именем широко связывалась вся округа и особеншь 
весь район верховий рок Миасса п Ун. Влагодаря атому старые указания на 
Кундраьинскис яшмы могут относиться к одному из грех районов; чаще всеп) они 
относятся к самому богатому яшмами району Тунгатаровой-Мулдакасвой (см. янжо); 
реже к области но рекам Черной и Лтляпу около ('/Ыростапа, где отмечалнсі. в 
старых описях Даннснберговской зкепедиции яшмы светло-зеленая, кофейная, темно- 
красная с широкими зе.чопынн полоелми. Наконец, несомненно, что часть мшлч)- 
рожденніі находилась по близости, нокруг самого носслення, как об этом іоворні 
нам глаыіая опись приисков, открытых Данпенбсргоіюкою .чкепедицнею, датированная 
1797 годом, а также ряд описаний в сводке Исгшалп’а: так вблн.тп от с. Кун- 
дравннсЕОГО отмечігется г. Тапі-Тау с і:расивоіо вншневош яшмок». 

Іі. Р а й о и с. Т у н г а т а р о в (• и іі у л д а к а е в о. 

один из самых интеіюсннх и к тому же .іеіжо достушіых районов, 

1. Около самой дер. Тунгатарпвоя - томш)-зе.іеітя, пятнистая и красшія с 
же.тгым цементом. 

2. У лер. Ііожаево п соседней дер. Шарыповой (Авязовой), в вер.ховілх 
р. Уя, в 15 верстах па С.-Й. от Ту нгатаровой — фортификационная (Туигага- 
ровская) яшма, красная с желтыми пятнами, а также темно-красная и черпая 
с белыми лшлами. или серая. 

о. Ямская яшма. 

Около Тунгатаровой находнічш месторождение знаменитой Ямской яшмы н.ь 
ишрокйх на.дсвых и вишневых полос с мягкими переходами, Же.іезнов в смем . 
донесении 1847 г. прямо указывает ее месторожденпе: «по КкатерянОургссому 
тракту 15 9 верстах подле дороги па обе стороны ключа ІІмского на небольших , 

пригорках >. Хотя он и не отмечает, в каком нанрашіепиіі отсчитывать версты, ( 
но согласно с другими указаниями необходимо считать па юг, т. с, в районе дер. і 
Яуйнаковой II дер. Каиновой. Яга прекрасная потопам яшма добывалась вускаді и 
до 12 вершков и из псе выделывались великолепные «античные работы >, т. е. 
вырсза.тасі. баре.іьефы на подобие античных камней. 

, Известна она была еще ДаішонОерговской экспедиций (но сшисн 1797 г.). і 

4. У дер. Каиновой (в районе дер. Мупваковой) — баіьшос разіюобразне яшм;, 

среди них фортифнкациоппая, шаевая с кофейными ноло(;камо, темно-красная же- \ 
.іезистая и др. Болыііииство этих яшм отмечается уже в Данннспберговсксй описи. ( 
1797 г. ’ ' 

5. В районе дер. Мулдакасвой (Малакасвой — в старых описях) известны 
ве.інколецпые сине-серые яшмы среди других разнообра.знейшпх и ценнейших сор- 



Рпс. 22. 

гона. Точное место этой знаменитой яшмы .М 100 отмечается Железновым 
в его донесении .1847 г. тан: «на левом берегу р. Нремеля, в 400 саж. а С.-В. 
между проселочными дорогами с Касквневого рудника в дер. Муядашевт, частью 
в горе Саали» (против горы Сильтіобе). 

Лоздвес это месторождение было заброшено, но в 1896 г, Б. В. Мосто- 
I в е в к о в поисках яшмового монолита для саркофагов открыл в этом же районе 
новую яшму, названную им Ново-Нвко.таевсЕОю. Месторождение этой яшмы на- 


гов. Кще в сороковых шдах прошлого столетия отсюда была известна светло*го- 
лу&Ц! яшма 'Грех видов, известная на Екатеринбургской фабрике под № 1(Ю н 
очень высоко ценившаяся. В 1847 г. она нодверг.тась разведке и добыче, причем 
юыл добыт прекрасный материал темно- и светло-іинубой яшмы с черными прожил- 
ками; однако, с глубиной яшма прекратилась н .месторождение было признано 
исчерпанным, но в 100 саяг. от нее была открыта новая яшма темно-серого 


Карта яш.п'ь района дТунттАРоеой . 

. ^.| |. і ., ,, ЛГ 


ходится у ключа Тащьяе, ва склоне г. Кутерде и Герды-Таш, и описывается ниже 
подробнее (стр. 295). 

6. Между дер. Мулдакаевой и Сулеймановой по р. Миассу — темпофнолетовая 
с красными пятнами и железистыми жилками. 

7. На горе ВерЕутйпскоа ( Веркутовой), на склоне, в ЪѴч верстах на запад 
от дер. Васкиной по дороге в Мулдакаеву а па С.-З. от дер. Устиповой- нежно- 
серая, темпо-зеленая, иногда ленточная из полосок зеленых и желтых, с красивыми 
переходами в зеленоватую с облачным строением брекчию; иногда с черными про- 
жилками и желго.зелеммыи пятнами. В 1841 г. Беркутинской яшмы было добыто 
19 крупных камней обпшм весом в 1710 пудов. 

8. По р. ШеренбеПке (притоку М. Ирсмеля) —разные сорта яшм, ленточных- 

ив бурых и зеленых полос. і 

9. Дер. Муйнакова на северном склоне г. Иревдык — красоо-железистая (частью 
фиолетового отгеака). Этот небольш а хребткк, расцодоженный на юг от дер. Тув- 
гатаровой (не смешивать с хребтом Ирендыком между Верхаеурадьскои и Орском), 
образует водора.здел между верховьями рев Уя и Ура.ііа. 

Очень образно описывает яшмы атой горы Лепехин: «гора Ирентик, кроме 
грубого своего состава, имеет в себе и так называемые цветные каменья. Они 
принадлежат к роду яш.мы в к тому отделѵнию, куда полосатые яшмы прнчисляюі'ся. 
Полос их точно было разобрать не можно, ибо они друг е другом перемешаны 
были. Главные полосы составляла темно-красной, алой а зеленые разной густоты 
и светлости цвета. В них природа так изрядно все цвета располагала, что при 
каждой полосе видна была тень, которая точное смешение полос скрывала^ [10|. 

На восточных предгораях Иревдыка добывалась яшма большею частью крас- 
ного цвета, реже желтого или темного. По оннсзнпю Гофмана, ^ порода сия 
граничит с зеленым камнем; в степи за этою горою много валунов угловатых и 
обломков яшмы и кремнистого сланца». 

Большой знаток минералов этого района Г. Г. Китаев отмечает лепточвуь^ 
яшму с иягБНМи переходами с- В. Султанбая па воет. СБ.<юве Ирендыка, в 5 к,, 
от д. Муйнаковой к Тувгатаровой. 

10. У озера Аушкуль (Ушкуль) — зиаменнтая палевая дендритовая яшма с. 
чернымц и бурыми веточками марганцевых и железистых деидритов составляет вер- 
шину Аушкульской горы. Она давно уже обратила на себя внимание, прекрасно* 
принимает полировку, хотя и содержит небольшие пустоты; кроме того в пей много 
мелких черных деидритов, чаще всего образующих небольшие звездочки неправиль- 
ной формы; иногда сероватый камень прорезая пеправнльнымн большими жилками 
бурой или буро-врасной окраски, образующей крупные ветвистые формы. 

Петрографвческн Аушкульская яшма является настоящею кристаллическою 
породою — кератофиром (пстросилевс в старой лнтіратуре). 

Около озера Аушкуля отмечаются в краевые яшмы. 
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Большой и очень вятерссный район дер. Мулдаваевой-Тувгатаровой легко 
доступен для эЕсплоатацои іі по своему богатству н разнообразию яшм заслужявает 
особого внимания, а с нроведеняеи проектированной Миасс -Орской железной дороги 
с9іоя;ет обеспечить Екатеринбург огромныя количеством яшм высоких н притом 
разнообразных сортов. 

Для ЯШИ этого раШ)йа мы имеем интересное, хотя и краткое, петрографиче- 
ское опвеанпе Кротова [33], причем нм выяснено, что яшмы этого района 
частью образованы путей окремнепая известняков, частью путем изменения плотных 
диабазовых туфов. 

К сожаіению, все вышеперечисленные местороадения почти совершенно не 
изучены и только относительно Ново - Николаевской яшмы в районе дер. М улдакаевой 
ны иаходям более подробные сведенпя в рукописи Гом и л ев ского. Яшма встре- 
чается здесь на поляпке по склону холма у березового леса; настоянщх обнажений 
вст, а имеется лишь типичная для Южного Урала каменная россыпь (э.іюний) а 
огроирыма обломкачп, как бы валунами, лежащими на открытій поверхности почвы 
и густой траве. Гоаплевский подробно поречясляет величину всех глыб, которые 
можно наблюдать в поле н среди которых здесь был открыт В. В. Ы остове а ко 
иополвт 3><4х8 аршин. Вся полянка, кроме больших глыб, усеяна нс менее чем 
800-1000 монолитами меньшей величины, причем общий вес всех обломков 
не менее 75-100 тысяч пудов, из которых, вероятно, около половины 
может идти в обработку. В 1912 г. эта полянка была отведена Екатеринбургской 
граняльвой фабрике и охрана яшмы была поручена башкиру с оплатою 5 рублей 
в месяц. Насколько эта охрана была действительною, можно видеть из того, что 
одпо вреи.ч в Екатеринбурге появилась у кустарей большие запасы этой красивой 
яшмы. Ново - Николаевская яшма обладает исключительно приятным, немного те.мным,. 
цветом— серо зеленовато-синим с ветвистымв волнами синевато-серого или пепель- 
ного цвета. &ТИ более светлые струйчатые скопления как бы цемеБтнруюг\ более 
сплошные куски синевато-серого, стального тона. Некоторые куски переходят в зе- 
леновато-серый тон *). 

Ш. Калкан (по местному г. Сабинда или Ургуп или Еалкантау). 

Кееторііждсвие знаменитой серой яшмы лежит в 60 верстах в северу от 
Верхнеуральска, в 5 верстах на юг от башкирской дер. Рисаевой близ озера Калкан, 
на западном берегу которого возвышается невысокая гора; сама разработка лежнт 
недалеко от .Верхнеуральского тракта ц сосредоточена на юго-восточном берегу 
озера, достигал 5 - 6 еаж. глубины. Яшма имеет слабо заметный полосатый рисунок, 
что зависит от перемежаемости оттенков серого и серо -зеленого цвета: одни полосы 
несколько темнее, другие све'глее; известны отсюда тона белый, голубоватый, серый 
и черный. Иараллслыю плотным одоородны.м слоям заметны явно слоистые; нередки 


йэ Ново - Николае 8СКОЙ ашиы, ісроііо отдельных мі^лочей, пзготоЕлялась на Пе'і’ертофской 
к энйЕеватым сенЕм в Храаге Воскресеніш ва ЕкатернпиясЕоэі кпнаіе ш Нетрограде. 




і 


— 296 — 

ВЕЛЮчешія мелких кубов пирита. В иных кусках темно - сиповатый стальной 
оттенок сближает ее с Ново-Николаевскою. 

Кро.ме того адесь же встречаются и настоящие брекчпсвндные яшмы, с-осгоя- 
щие из обломков той и;с полосатой яшмы, сцемептироваішой якімовы.м веществом. 

Ка»ікапская яшма имеет такое же разнообразное врименепнс, как и ишке- 
онисываемая Орская" яшма, в изделиях Уральских кус.тареіі и в особенности 
Екатеринбургской граішльной фабрики, выделывавшей из нее крупные вещи для 
Кабинета. Яшма ;»та обладает прекрасными свойствами в техническом отношении 
п при отделке получает высокую полировку в спокойный, однородный, серовато- 
<тальной цвет. 

Месторождение Калкана было посещено Гомнлсвскнм в 1912 г., который 
так описывает эту яшму: „она находится на склоне горы в березовом леску, вырыта 
двумя каменоломнями, из которых одна была глубиною .до 10 саж\ Пластообразная 
;шежь яшмы имеет на глаз падение около 60—70”, причем ее сопровождаю'! 
диориты, змеевики и кварц. (> лесу около разреза валяется множество глыб и 
кусков разной величины— отбросы от старой сортировки добычн“. 

Калканское месторождение было нодробио обследовано, по поручению Екат» 5 ріиі- 
бургскоп фабрики, Пурышевым в 1875 г., который добыл свыше 5.000 нудой 
прекрасного ■чатѳрпа.іа, в том чначе ряд крупных монолитов по 300—400 пуділ; 
каждый. Им был с^)став;іен план всего месторождения н кратіюе описание, из коі‘ороіч> 
явствуют огромные запасы кампя высоких технических свойств (.Ѵрхип Екатерин- 
бургской фабрики. 1876. .^ё 135). 

Е Еалканскому же району надо отнести яшмы дер. Сафаровой, лежащей в 
12—15 верстах па В.С.В. от Калкана на р. Агыр. Из окрестпо<угей этой деревни 
отмечается телесная, темно -зе,іеная и превосходная сургучная яшмы (н архаке 
Екатеринбургской фабрики имеются точные указания ), 

IV. Науру зово — Кошкульда— Верхнеуралі.сЕ. 

На юг от Калкана вплоть до самого Верхнеуральска мы встречаемся с обилием 
раашчных яшм. 

Прежде всего па юг от Калкана мы встречаемся с дер. Ураговой (30 вер!"! 
на юг), в 7 верстах от которой на восток расположена гора Сабартага у реки 
Еандабумак (казенный марганцевый рудник). Отсюда известен великолепный мясной 
агат, брекчиевидного строения, вз красных пятен с кварцевым цементом. 

Особенно много различных яшм в районе дер. Наурузовой (старое наимснованиг 
Еоіпкульда, в 25 верстах па север от Верхнеуральска), где янша обладает мясо- 
красным, бурокрасньш, зеленым н ;ке.тгым (телесным) тонами и где встречается 
знаменитая ленточная разность из узких нли широких полос зеленого или красного 
цветов (г. Каіісачай — Капсачай на левом берегу Урала), к которым присоединяются 
иногда полосы черного цвета. Эта ленточная яшма (юлучила наименование Кошкуль- 
Д 1 ШСК 0 Й и составляет одну пз исключительных достопримечатед(щостей Урала. В 


1»31 — 1832 г., ио иоручению Петергофской гранильной фабрики, Верхпеуральсний 
оемскнй начальник добыл свыше 20 пудов этой ленточной яшмы, но еш около дер, 
Кошкульды, из дер. Ускуловой, причем вес некоторых глыб превышал три пуда. 
Ра.зведки Железнова и 1847 г. так отзйсчалп месторож де ппс: „по левую сторону 
Урала против дор. Кошкульды, в по.товипе горы (на южном скате), гака:о по СЕіату 
горы к западу от первой в 150 саж. с поверхности между пластами гранита и 
.імеевйка, прожилками в 1 вершок по протяяжнЕпо на 2000 саж. На будущее вреил 
можно добывать в достаточном колкчестве, но мелкяміі кусками". Если термана- 
логйя этой заметки п нс совсем точна, то все же сю ііа.мечается месторождение. 
О 1853 г. .для полоіш нового Эрмитажа .здесь без больших трудов было добыто 
ЗОО пудов. Эта яшма известна была еще до 1797 г. Даиненбсргоішкой экспедицпи, 
кітгораз 1} своих описях отмечала разнообразие атм I — 2 Ешретах на запад 
от деревни и в 30 саж. от левого берега Урала, Очень крепкой является серая, 
несколько проовочшзающес яшма, перес-чаивающаса с ленточной. 

В тридцатых годах Гофманом была здесь за.‘:ожена каменоломня в 19 
вергітах на север от згой деревин (где агама прорезана ншлами кварца) п около 
лер. Истангуловой, где отмечалась ленточЕЕая яшма. [Іа восток от дер. Истангуловой 
между ею и ст. Карагайскою (в старых описях У алы — Карагайская крепостЕ.) 
па тракте Верхнеуральск — Троицк, наблюдается ряд весьма ценных яшм, особенно 
даюпдая огромные плиты „каминная яшма“, у горы Уіелы, в районе Гнилого озера 
( Табавды); к 15 верстах еея сз. от лт. Карагайекой, желто задеяого н зменого 
пвлта й красножслс,зйстая. 

Вообпщ район сел. Наурузовой заслужіівает особенного внимания; здесь впадает 
оправа в Урал р. Мнпдян, по которой отмечается большое разнообразие яшм 
(красная с белыми пятнама и жилами). Описи Данненберговской эксперцни, 
татированеые 1797 годом, дают ряд точных указаний находок здесь различных яши. 

Ряд ближе нс к.зученвых яенм наблюдается и в окресностях самого г. Верхне- 
уржчьска, а также на восток от главной полосы по р. Санарке. 

V, РаЙОЕі Еоры МагіійТЕіОй. 

Весьма обильны яшмы, с подчинеішымн им зеленокаменными породами (порфи- 
рйп’ішй, брекчиями и т. п.) по р. Гумбейке, частью прерываемыми нзвестЕЕЯкамя- 
Дла Еірактячеокях целей опя до сих пор не нспользовадаоь н их техначескш^ 
свойства не изучены. Особенно характерны ятмовидные породы между Гумбейкоіі 
и р. Сухой по левому берегу Урала, где они серого и;іи красного цвета с тонкими 
квардейымй жилами. Эі'и породы идентичны с радиоляриевымн яшмами более северных 
облаітгей и прорвапы рядом различных изверженных пород. 

В 30 верстах на юг от Магнитной слева в р. Урал впадает р. Яцге.чька, где 
от.«ечается очсне, редкий и весьма ценный сорт яшмы — белой е красными пятнами, 
налу прозрачной, под названаен «белоагатинской>, образующей переходы в мясной 


аі’ат. Отсюда-же — наиболее типичный и красивый мясной агат. Архивные данные от- 
мечают в верхові.ях р. Янгельки главные месторождения этого минерала, в районе 
дер. Юнаевой, в гор'- Ю ае, причем куски мясного агата достигают от 1 до 3 арш. 
Это богатейшее месторождение, но точным данным разведок Железнова в 1847 г., 
лежит от ді'р. Юлдашевой па запад в б верстах, на скате горы, подле дороги в 
дер. Равилову. В этом году яшмы было добыто свыше 6 НО пудов. В 2 верстах 
на юго-запад от этой яшмы— прекрасная, но трешшіоватая, сургучная яшма. 

В я эта область в 30—40 ве[»стах па юг от Магнитной изобилует яшмііми 
ваѵого раз ичного цвета, по особенно здесь примечательна сургучная яшма и те 
разности, коп по своей частичной прозрачности должны быть отнесены к «янш- 
агатам». 

Еще дальше на юг разные сорта зеленого цвета и ленточных черно-сраедых 
ішм отмечаются на север от ст. Уртазымской и но р. Кизил, где Гер май оі- 
меча? ленточную яшму из серых, белых и кііасных полосок, а Данненберговска» 
экспедиция открыла ряд разнообразных сортов. 

Т I. И р е ц д ы к — О р с к. 

Ба юг от Верхнеуральска картина Уральских хребтов несколько меняется; 
здесь на параллели г. Ыагнитік й наблюдается два главных хребта - западный, ко- 
торый (иверііее носил название Урала, превращается здесь в Ирендык, который 
к югу, между Сакмарой н Уралом, переходит в нагорную страну, заыыкающуюсн 
е юга течением р. Урала. Здесь, на правом берету этой |еки, образуются обры- 
вистые склоны, получившие название Губерлинсвах гор. Восточный хребет, про- 
должение Ильменских гор и восточных граніггпых полос, постепенно превращается 
в ровное гранитное плато , ІСнргизских степей. Если мы будем идти с востока на 
.запад, то от области гранитов, через полосу камепаоугольных п девонских извест- 
няков, мы перейдем в широкую полосу в 40— 50 верст кремнистых и роговвковых 
сланцев с подчиненными им яшмами. Эта полоса на западе замыкается гнейсами 
главных хребтов. Только хребет Нрепдыка с его диоритовыми породами врывается 
в эту полосу яшмовидпых образований. 

Весь этот район, подходящий к самому Орску, изобилует яшмами разных 
сортов *). ІІО реке Караганке, близ нос. Севастопольскогю, Орского уезда, известно 
было месторождение белой яшмы; около самаго Орска, в отрогах гор и но реке 
Елыиавке, еще Б ал лас описывал красивую зеленоватую яшму; несколько далее 
на восток, в 25 верстах от Орска, по правому берегу У ра.га, эта- же зелсеоватаи 
яшма встречается в огромном количестве, частью совершенно плотная, частью 
прорезанная кварцевыми лшлами. По описанию О. Козе моощость этой яшмы у 
дер. Хабарной достигает 4 — 5 футов. С севера под.\одящнй к Орску и к течению 

*) В архиво Екатеринбургской гранильной фабрики есть список месторохдеиіб яшх, иіноетиух 
экспеляцяп до 1797 г.: в ней целый ряд очень детальных уввеаннй на весь Орсквй район. 



Урала хребет Ирендьш сложен из зеленокаменных шрод с нодчаленпыми сланцаии, 
рогованаии іі Ерасныни (сургучными), серыми и зеленоватыми яшмами (ыанр. вер- 
ховья р. Губерли). Ваиболее распространенною во всем этом районе является красная 
яшма (напр. по Елі.шанке' н на север ог нее), цвет которіій обусловлен примесью 
соедвневий марганца. Михайлов тоже подчеркивает для Ирендыва и Губерлин- 
(жнх гор обилие яшм разных цветов н тонов, с переходами в ленточную и с 



образованием просвечивающих халцедоновых разностей, так называемого «Губерлин- 
ского агата» ’). Красная и желтая яшма широко распространены в восточных отро- 
гах на север от Орска вплоть до ст. Таеалыцкой, а зеленая разных тонов а красная 
с кварцевыми жилами по тону-же тракту в 37 верстах на север от Орска, между 
ст. КаіпацЕой и лежащей на севере ст. ТереклинскоВ. В верховьях Базаулыка — 


Ш гор т реке Губерлн, ипадающей справа »ъ Урал,— ярасножелтаа жщмд. 



мясокрасная яшма с кварцевыми жилками, а у сел. Мамбетова -темно-зе.‘іева.я и 
серо -зеленая яшмы *). 

Однако, самым замечатедквым месторождением яшмы на Урале является район 
■самого города Орска, Как самый город, так и берега реки Ори на юго-воеток от 
города изобилуют яшмами совершенно иовлючителі.ных качеств, и, потому, иред- 
ставляется особенно интересным описание этого района. 

Уже Пал л ас в своем путешествии в 1769 г. останавливается наопнсашіи 
Орской яшмы и прежде всего на Преображенской горе, на которой расиолоашн 
город. Эта гора, но его описанию, сплошь состоит из великолепных сортов разв(»- 
цветной яшмы, частью зеленоватой и красной, частью пятнистой н жилковатой 
разных оттенков. Нала ас подчеркивает, что камень этот отдельными ямами до- 
быва.тея дла нужд Екатеринбургских гранильщиков, по думает, что гораздо лучший 
материал был-бы добыт, если-бы удалось заготовить более глубокую камеиодомнві. 
Описание П а л л а с а, однако, нуждается в той поправке, что Преображеисвая гора 
в главной части состоит из похожего на янпіу авгитового порфира сфельзвтовой 
массой и, потому, напоминаюпщго яшму, и только нижняя часті. ее, мало обнаягеп- 
кая, обнаруживает присутствие настоящей буровато-красной яшмы. 

Гораздо богаче и лучше яшмы в нескольких верстах (6 ~7) ог г. Орска 
па ловом слабо-холмистом берегу Ори в Тургайсвой области (на самой границе с 
Оренбургской губ.). Здесь еще во времена П а л л а с а была заложена 6олі.шая 
каменоломня, причем яшмой уже издавна пользовались киргизы для надгробных 
памятников, выбирая паиболее красивые камни. Лучший сорт состоит из перемежаю- 
щихся слоев бурого и белого цвета с примесью красноватого и желтоватого оттен- 
ков. Часть яшмы носат сплошной характер, другая красиво испещрена марганце- 
вымн дендритами. Самым обычным является темно-красный сорт, прорезанный 
кварцевыми жилками, сильно и неправильно ветвящимися. Геже 1 н|>^ечаеуся^рБО 
красная, светло-розовая с зелеными пятнами или жилками. Весьм^ йшне 

встречаются кубика пирита. Эта яшма обладает большим разнообразйш Іриодвов 
и цветов, до ііОО различных оттенков. На тлкой-.шбо четверти аршхак и«бзі№^ на- 
блюдать целый десяток разнохарактерных узоров, окрашенных в разнородные цш;та. 

Орская яшма имеет самое широкое применение в изделиях мелких кабивепш.х 
вещей, изготовляемых Уральскими ремесленниками и кустарями, и благодаря пестроте 
своей окраски дает иногда фантастические картины, которые удачно исполь- 
зуются художниками наших гранильных фабрик. 

Само месторождение, лежащее на земле конского завода б. Государственного 
Вонозаводства, занимает огромное сространстао, представляющее каменистую, по- 
росшую ковылем, слабо-холмистую степь, усеянную бесформенными глыбами и 
осколками разноцветных яшм. По мнению Г о м и л е в с к о г о следовало-бы жшті. 

•) Красивые образцы гсіржоа ийгеются іш Петергофской і'раня.тьцш фябіжкс с река 
Тапілн и озера Толкач у горы Балтатау^ в верховьах реки Тана,шкп, где ашаіа была аі7?.рута еще 
Данцѳйберговскою экспедкциею (до 1797 гЛ* 


в рука гооуларственных граиильцых фабрик всю меотБость (2 х 2‘/а верст), аоно-г 
ііолнзнровав добычу н устроив для частных покупателей склад для продажа. 

Геологяческн месторожденве совергаеюю не выяснено, так как имеющиеся не- 
большие лмы, вырьп'ыс Веселкины м, Т о т п н ы м и Екатеринбургскою гра- 
нильною фабрикою, пе дают онределенной картины этого месторождения. 

У обрывистого берега Ори в пяти местах тоже наблюдаются выходы ашмы.^ 

Третье место в районе Ореші .тежит от города на север в 7 верстах в опи- 
сано подробно О, Еове. Здесь была в его время каменоломня, добывавшая серо- 
заденую яшму, образующую мощный «пласті*- среди авгитовых ііорфаров. В 4 — 
')'/■. версЕЯм от города, на правом берегу Урала (вверх по течению), поисковою 
партнею 1841 г. была встречена в 100 саженях от реки прекрасная яшма, частью- 
светло-зс^іеная, частью ленточная нз полос светло-зеленых, голубоватых, белесо- 
№гто- голубоватых. Позднее яемпого дальше была открыта знаменитая камевоврай- 
(‘кая яиіма (залегавшая в каменной овраге) — теянозелепо-голубая. Ііовидимому, корен- 
ное месторождение этой яшмы пснзвестно. 

В обпісм в окрестностях Орска, как н в других районах Урала, особенно 
нреобладаюг серовато-зе.гепые развостп, и только богатейшая область на левом 
, берегу Ори как раз менее всего богата зелепыми тонами. 

На основаннн сказанного мы заключаем, что Орский район ссетавляет одну из 
іфушіейтнх достопримечательностей Урала, а богатство и красота его яшм является 
песомнепно наішоналыіым богатством огромного значения в будупіем. 

Общие замечания о раенраоке и рисунне Уральских яшм. 

Цоелс оішсанйя отдельных месторождений яшм Южного Урала уместно даті> 
ііесколішо общих замечаний относительпо тонов н рисунка этих разнообразнейших 
іі цоішзвтѳльных цветных камней. В обломках и даже в сыром изломе они не про- 
изводят особаго впечатлевня, п, когда смотришь на глыбы яшм в запасах наир. 
Ккатеринбургской гранильной фабрики, не догадываешься о красоте тех взде.іа8, 
кои можно сделать из них. Даже после распиловки многие из них не дают той 
красоты, которая обиаруишвается лишь после полировки. Бравда полировку моя:ет 
заиеинть простое смачивание, в, потому, в гранильных фабриках, да и на место- 
рожденпн, чтобы уэнаті., какой вид примет яшма после полировки, необходимо 
смочить ее слегка мокрою губочкою. 

В нижеследующем я остановлюсь нреимувіественно на двух главнейших типах 
Н^жао-Уральских яшм— ленточных п пестроцветных и дам их описание по об- 
разцам, имеющимся па Петергофской гранильной фабрике. Первые относятся к се- 
іюрному району яшмовой полосы между Миасским заводом и Верхеурадіюком, 
вторые— к г. Орску. 

Лепточпт яшмы наиболее обычно состоят из лент зеленого в красного 
цвета, рѳіке желтого и зе.ченого; к тем и .другим примешиваются еще члето 
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черные полоски, которые то окаймляют зеленые полосы, то распіпряются в настояідие 
сплошные ленты. Очень хороши черно-коричневые ленточные яшмы, а также ко- і 
ричнево-желтые, причем последние полоски приобретают нередко желто-зеленый 
оттенок (Сицилийская яшма). ■ 

Полосы ленточных яшм то очень резки и ве образуют никаки?^ переходов, 
то постепешю и мягко переходят друг в друга, В последнем случае ленты рас- ^ 

плываются в сплошные полосы, мягко переходящие друг в друга. Интересно от- ^ 
метить, что зеленые прослойки легче выветриваются и при изменеппи на поверх- 
ности бел ют. В ряде этих полосок можно обнаружить при<*,утствие эпвдота. л 

Ленточные яшмы прорезаны обычно черными прожилками марганцевых окислов. | 

Особенно характерны для ленточных япім сдвиги, кои прекрасно пллнютрируются 5; 

на .зелеповолннстой яшме из Ревііевой, но наблюдаются очень хорошо, хотя и . 

более редко, на яшмах Южнаго Ура.іа. і 

Эти сдвиги и разломы бывают трех типов, изображенных на прилагаемых | 

на особом листе чертежах, причем, как обпіе'- правило н для Урала и для Алтая, при- і 

ходится отметить неспособность колоться и ломаіъея по этим иаправлепиям сі^росов; Іі 
про них в старом каталоге Уральских яшм Петрогр!ідск(-го Университета сказано: 
«заметьте яшму, как природа играет, и пе сочтите, чтобы руками человека была 
она склеена». Это замечание прекрасно передаст впечатление от таких яшм. 

Сп иш.ны, как можно было видеть пз вышеприведеппого описания 

Уральских яшм, обычно характеризуются нижепоименованными тоіыми; но надо і 
иметь в виду, что слова в сущности бессильны передать все многообразие и кра- ! 
еюту оттенков, свойственных этим яшмам: \ 

.красный— горііщий красный розовый— телесный Й 


кирпичный 

багровый 

сургучный 

мясной 


«эаитоп» 

палевый 


черный — с нереходаии в крас- 
ный Н.ІП бурый 

серый — с переходами в синий, 
зеленый или стаіьной 


бурый - с переходами въ жел- 
тый іыіі красный 

желты й— (редко) с переходами в 
зеленый с синим от- 


тенком 

белый — редок, иногда с дендритами. зелены й — с желтым иля серым 

оттенком. 

П^стіюцветпы». яшмы особенно замечательны по р. Ори, к которым и отно- 
сится нижеследующее описание: сочетание красных, бурых, розовых, белых, серых 
гонов с 04 нь редким зеленым и рыжевожелтым тоном. Очень характерно преобла- 
дание в этом Сгіучае пестрых тонов без серозеленаго н синего. 
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ІТра беглом просмотре рисунка, веобыпповевио сложного в разнооб'^азаого, 
можно заметить два определенно отличных типа. В одних случа х риеуііоЕ очень 
резок: контуры красок как бы отрезаны Н')Жом и л(>истаіаепы из разных кусков; 
в других наоборот — рису иоЕ мягкий, а варелі.ный, с иостепенными мягкими пере- 
ходами, со сказочным!} облаками, наплывами, в^здуиіныміі замками и т. под. ііти 
два- типа резко оілнчны др) г от друга; второй обычно 'отличается некоторою про- 
свечиваемоеті.ю а переходами к агатам. 

В обнеси, можно но типу рисунка выделить следующие группы: 

1. Так называемый мясной агат, — гфасные и черные пятна разных рй- 

меров, но обычно около 2-4 мм., нс больше, сцементированные белым 
кварцевым цементом. Количество цемента может быть очень разно* 
образно, отчего получается болі.шое [шзіюобразпе рисунка. 

2. Фортпфипацвоіімые, агатовые яшмы: типичные переходы в рисунки 

слоистаго агата из мелких перемежающихся пол ігочек красного, розо- 
вого, белого и других мягких тонов. Правильное строение }ф8мепами 
сильно нарушено, искривлено и прорезано черными ді'нді итамч. 

3. Переливчатые — мяп.ве контуры различных типов, как бы тени одной 

ОЕраскй на другую. Повндимому, часть окраски можно приписать позд- 
нейшей инфилііТрации растворов в б< ллоила.іііиую массу. 

4. Резкие розово-бурые. Для Орска особенно тніінчны включения резко- 

очерченных розовых пятен в бурой сплошной мпссе. Контуры очень 
определенные и придают вид как -бы посторонних шиііочсіііій. 

Брекчиевидные массы самого разнообразного строения из обломков 
одинакового цвета или разных тонов. й.мек'тся все пі реходы от енлош- 
ных масс, прорезанных отдельными трещинами, до обломков, сцемевти- 
рованных большим количеством цемента. 

Кратное петрографическое описание Юя!ко-Уральиких яшія. 

До сах пор петрография яшм Южного Урала совершенно не изучена в, за 
■исключением небольшой работы Кепп^оіі’а [іі], мне неизвестно понытое раз- 
решать этот вопрос. 

В последнее время яшмы разных русских месторождений изучались паучиым 
{'.отрудішком Комисенп естественных производителі.ных сй.т Воссин А. И. Ге й с л е ро м, 
,нз детального, еще не напечатанного труда которого я заамстві ю иижес.іедующие 
описания. Необходимо отметиті», что параллельно с оптическим игследовапяем те же 
образцы до,зжны были испытываться хнмйчсскн а, на станках Петергофской гра- 
нильной <1абрикн намечалось изучение способиоств к раічш.ювке, скорости истир: ния 
в т. д. Все эта данные должны послужить лишь первым оныто.\[ к систсиптическоиу 
изучению механических свойс.в твердых горных нород, причем задачей исследо- 


тшавя будет лостаклено установление связи между п'-хническимв свойстваші. хи- 
мпчесЕИМ составом и петрографической структурой. 

1. Кошкульдиііекац ленто'шгіл яшма. 

Ленточная яшма из Коиі'кульды (Южный Урал) представляет мотну ю сплошную 
породу (твердостью 7 — 8), о крупнораковистым изломом, образовавеую чередова- 
нием сероватозелепых п враснобурых параллельных друг другу полое или деіп, 
довольно резко отграниченных друг от друга. Ширина лент полеблется в пределах 
от' 1 мм, до 10 мм. Рисунок их правильный, слабо-водпистыЯ. Зеленые лепты 
слабо просвечивают в тонких краях; красные п бурые полосы совершенно непро- 
зрачны. Обычно преобладают в породе полосы краснобурых тонов. 

По трещинам, пересекающим наискось ленты, слагающие породу, имеюіея 
обычно нриыазБй жедтоватозелепого мйнера.іа — апидота. Нередко также внполнени»- 
трсіцинок кварцем. 

Порода зелеяы.ѵ лент под микроскопо.м представляет очекь мелкозернистую, 
екры'гокристадляческую массу, дающую при никмях почти полную постоянную 
твмнотз^ В згой машю рассеяны в небольшом сравнвтельно количестве зеленоватые 
изгмеитвые аерпышкд п крупппкн с сальным светопреюшепием, іш недвупр<ош* 
«ляющне. Редкие и мелкие осколки кварца расюеяпы в породе то отдельными зер- 
нами, то образуя скопления мельчайших зернышек; изредка встречаются н тлеткн 
изогнутые иголочка кварца. Судя по гаму, что порода ага несо.мнеино осадочвош 
я при этом глубововодноі'о происхождеппя, а также по иеоГіычнпстн игольчатой 
формы для кварца, можно предполагать, что эти иголочки являютчія органичеокимн 
остатками, скорее всего сникуляии губок. Нпоі'да попадаются в породе мелки*- 
зернышки цветного минерала, првиадлеяшпщѵо, судя по іезкому ре.іьефу и невы- 
сокой интерференционной окраске, к ромбическим иироксенам. Шлиф пересекается- 
несколькими трещинками, прихот.зиво вегвяпщияся н заііолнвішымн аітрегатом 
кварцевых зерен, иногда с полннсіым погасанием. Одна очень тонкая трещинка 
выполнена зеленоватым двупіюломляюшіін минералом с пестрой и яркой интерфе- 
ренционной окраской— зпидотом . 

Основная масса красообурых гю.^ос оора;ювана главным обріізом мельчайшими 
зернышками кварца, различимыми лишь при больших у'велвчсниях, н окрашена 
красными пигмеитнымп зернышками, рассеянными в іромадном количестве ио «сей 
породе, й некоторых участках эти зернышки концентрируются, образуя обычно 
нецравильные темные пятна от бурокраспого .до черного цветов, различных очер- 
таний п размеров. Общий красноіиітый фон разнообразится светлыми участками, 
обедненными пигментом. Обычно в центре таких светлых участков заключается 
одно или несколько .ужіеньких крнсі'алликов с довольно резкам рельефом и сравня- 
гельно невысокой интерференционной окраской. И.зрсдка на бурокрасном ^юне 
нстречаюі'ся более крупные ненравндьяые кристаллические зерна ромбического пи- 
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[ЮЕсена, сидящие неііосредетвешш а самой гуще оеновыой массы. Иіилки, прони- 
зывающие породу во всех направлениях, выполнены ясяозернистым пварцем. 

В одном месте в атом шлифе наблюдалось интересное шаровидное скопление 
иварцевых зерен, имеющих близкую друг в другу оптическую ориентацию и дающих 
птаіюму ііогасанае, близкое к волнистому; все сконленас имеет сферолдтовое строе- 
ние. Попидимому, ото скопление образовалось путем осаждения из растаора или 
перекристаллизации кремнекислоты на месте скелета радиолярии. Вторичным ми- 
нералом в результате этой нсрсврнсталлизаішв явился кварц. Здес]> же рядом 
встречено много удлиненных злшісоидальяых скопленнй также кварцевых зернышек, 
образующих подобные же б.нізкие по оптической ориентировке группы; встречены 
те же шаровидные и элипсѳидалыіые віаючения, принадлежащие к органическим 
остаткам. 

Шаровидвые и&ііючеішя выполнены аггрегашм квардовъіх зерен с волнистым 
погасанием, причем ио наружному контуру атих включений наб.шдается выделение 
.мельчайших кварцевых кристал-іякой, образующих сплошную щеточку по их ок- 
ружности. Диаметр этих включений имеет размеры от 0,1, до 0,3 ма. Элинсоидаль- 
ное включецпе имеет тот же вид, что н описанное выше с тою только разницею, 
что внутренняя еі'О зона— ядро выполнено кварцевыми зернами, дакнциии благо* 
дащі волнистому погасанию картину радиально-лучпетого аггрегата. 

Наружная зона сложена кварцевыми же зернами, но значительно меаьшей 
величины. Размеры атих эллипсоидальных включений достигают (1,4 им. но большой 
оси и 0.25 — 0,3 мм. но малой оси эллинса. На концах длинной оси эллипса на- 
ружный контур включений несколько раенлывчатый (косой срез?). 

В большом количестве попадаются здесь также и линзовидпые стяжения, то 
образованные скоплением глинистых частиц, то заполненные слабо двупре,аомляю- 
огиии зернышками зеленоватого минерала. 

Как в зеленых, так и в краснобурых ирослоях часто встречаются мелкие 
кубики пирита, располагающиеся иногда паралле.тьно плоскостяи наслоения .гент 
яшмы; чаще, однако, пирит приурочен к трещинкам, пересекающим яп'му под ко- 
сыми углами, 

Красмобурая яшши я» окрестностей Орска. 

Дорода эта очень плотного сложения, совершенно непрозрачная п не просве- 
чивающая даже в очень тонких осколках. Изредка через породу проходит лрнхо- 
т,ШіО йзниваіоіцаяся и ветвящаяся жилка, выполненная кварцем и зеленоватым 
зпйдото.ч. Жилки эти очень леправильеой формы; нередко оня раздуваются, обра- 
зуя более іфупные пятнышки, в которых^ ясно различаются зерна кварца. Под 
микроскопом порода дает картину, тожественную с Кошк)’льдя некою яшмою. Осно- 
вная масса образована мельчайшимя зернышками кварца с громадною примесью 
глинистых частиц п нодвупреломляющих крупинок. Редко встречаются более круп- 
ные зерна кварца. В породе рассеяны в большом количестве шаровые н эллипсо- 
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идальные включепия, представля'''пще главным обра^іом остатки скелетов радиоля- 
рий, выполненные мелкозернистым аггрегатом кварцевых зерен. 

Довольно часты и линзовпдпые глинистые стяжения в породе. 

Жплки, пронизывающие породу, были нервоначально выполнены эпидотом; 
после вторичного разрыва по тем же трещинам образовавшиеся пустоты были за- 
полнены кварцем. 

3. Мясной агат на месторождений Южного Ура.іа. 

В основной буроватокраспой (мясокрасной) плотной агатовпдной породе рас- 
сеяны в довольно большом количестве неправильные, ветвящиеся и пронизывающие 
породу на большом протяжении участки грубозернистого белого ііеп[Юзрачного 
ква(ща. Зачастую кварц настолько преобладает над агатовою разностью, что от 
последней остаются линіь небольшие участки, вкрапленные в массу зернистого 
кварца. Границы между белым кварцем н красною агатовою разностью, кажущиеся 
на первый взгляд резкими, при ближайшем рассмотрении оказываются несколько 
расплывчатыми. Во многих местах можно проследить очень постепенный переход 
от прозрачного кварца к непрозрачной красной яшме, обусловленный увеличением 
в кварце красных пигментных скоплений, то в виде хлопьев, то в виде зернышек. 
Абсолютно непрозрачною красную составную часть породы назвать нельзя. Она 
имеет даже скорее полупрозрачный агатовый характер. 

Под микроскопом порода дает интересную картину с типичными халцедоно- 
выми натечными образованиями в виде жилок и выполнений пустот. 

Основная масса мясокрасной разности имеет скрытозернистое сложение и 
образована главным образом обломками зернышек кварца с очепь большою при- 
месью пигментирующих частиц. Изредка в ней наблюдаются участки несколько 
более яснозернистые. 

Иорода эта была разбита на неправильные угловатые обломки, тренщны и 
пустоты, между которыми заполнены бесцветным кварцевым материалом. Материал 
этот располагается зонами. Края трещин и пустот, прилегающие к мясокраспой 
разности, занимает лучисто-игольчатый халцедон с отрицательным оптическим 
характером главной зоны. Центральные части трещин и ядра пустот заполнены 
кристаллически зернистым кварцем. В местах соприкосновения халцедона с кварцем 
наблн'дается постепенный переход, причем зерна и аггрегаты одной зоны глубоко 
проникают в другую, образуя иногда участки взаимного проростания, сходные 
с эвтектикой. 

В породе наблюдается несколько поколений жилок, указывающих на повторные 
разрывы и нарушения целости породы. 

4. Тунгатаровская фортифивацпонпая япша. 

Фортификационная яшма (Тунгатаровская) представляет плотную скрытозер- 
ппстуіо фарфороввдную желтоватобелую породу, с плоскораковпстым изломом, с 
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' вкрапленными в нее пеправильно исгіібяіоіцимися п ветвящимися участками 
красного я желтоватобурого цвета, яснозерннстого сложения. Обычно эта красные 
участки ограничены довольно резішд.ц угді*ватыли контурами, подчеркнутыми 
снаружи отложением параллельно контуру узенькой полоски белого материала 
натечного происхождения; иногда такая же белая полоска отлагается и внутри 
красных пятен. В том и другом случае рисунок этих участков делается похожим 
па окопы, гнезда и другие фортификационные сооружения, видимые в .плане; от 
них яшма н получила свое характерное название. Белая масса имеет ясное на- 
течное происхоікдепие; красные участки, более яснозернистые, выполняют, неви- 
димому, только промежутки, оставшиеся между желваками белых натеков. Цен- 
тральные части красных участков выполнены уже яспозернастым желтоватобурым 
кварцем, заключающим нередко черные зерна рудных образованна— окислов железа. 

Под микроскопом порода дает картину типичного натечного проиехождения. 
6 общей массе ясно различаются трп концентрически-скорлуповатые зоны паро- 
стания минералов. 

Первая — внутренняя зона образована неправильно расположенными зернами 
халцедона с большою примесью глинисто-пигментных частичек в виде копкре- 
цноипых клубочков зеленоватобурого цвета, пмекіщих, повидимому, радиальнозер- 
ішстое строение. Зерна халцедона изредка собираются вокруг какого-либо центра, 

• образуя таким образом сферолитовые стяжения в общей массе хаотически выде- 
лішшнхся из раствора зерен. Пигментные клубочки совершенно не связаны ни 
со сферчлктовымп образованиями, ни с отдельными зернами халцедона первой 
зоны. В общей массе породы, однасо, иигмептЕіые зернышки распределяются 
правильными зонами, образуя таким образом рисунок яшмы. 

Вторая зона образована к нцентрически-скорлуповато-расподоженными ра- 
днальнолу чистыми аггрегата халцедона, оптически отрицателшыни в направлении 
их удлинения и обычно свободными от каких-либо примесей. Здесь зерна груп- 
пируются в сферолиты, захватывающие частью в кристаллы виу трепней зоны. 

В таком случае они заключают некоторое количество пигмента періюй зоны. 
Края этой зоны соверщеішо чисты от примесей, что ясно видно и невооруженный 
глазом. 

Третья зона наружных кристаллических радиальнолучистых агтрегатов на- 
чинается пепосррдственио от второй, но отделена от нее резкой границей. В про- 
ходящем свете эта граница не видна совсршенио и переход кажется очень 
постепенным, что обусловливается кроме того и очень постенеішыи увеличением 
в третьей зоне пигментных скоплений, 

При -Ь НИКОЛЯХ картина, однако, меняется и можно отчетливо наблюдать 
резвую границу между зернами второй и третьей зоны. Оптический характер 
удлинения зерен третьей зоны— положительный. 

Лучистые аггрегаты третьей зоны окрашены в розоватый цвет тончайшим 
палевым (коллов да лышм) пигментом, раснредедяюнщмся в каждом зерне также 



радиально, образуя таким образом красивый нерастый рисунок. Чистый и мснімй 
у внутреннего края третьей зоны этот рисунок к наружному краю сильно зату- 
шевывается и, наконец, совершенно пропадает, благодаря большой примеси пиг- 
ментных образований зеленоватобурого цвета, а также иеіірозрачных рудішх 
выделений в виде зернышек различной формы. Наружные края зерен этой ;шьг 
также бесцветны. В некоторых частях шлифа наблк»дается дальнейшее распрсде- 
.іееие выделяющегося из растворов материала в оставшихся пустотах по зовам, 
іідесі. опять наблюдается та же пос.!іедоі!ательность трех зон: первая пигмептная 
.заключает большие скопления зе.ченобурых пигментных клубочков, образующих 
резкий рисунок яшмы (белый в отраженном свете). Далыпѳ следует, с иостегшішым^ 
переходом от первой, зона радиальнолучистых халцедоиовых зерен, образующих 
полосу сливающихся друг с другом сферолнтов, параллельно рисунку пигментной 
.зоны. Оптический характер этой зоны отрицательный, что указывает с несомнелі- 
востью на принадлежность их в халцедону. Последнюю зону, вьшо.шяющун> 
оставшиеся промежутки, образуют радиальнолучистые аггрѳгаты, с положительным 
характером зоны удлинения этих зерен, окрашенные розоватым колловдальт,:»; 
пигментом, аналогичные зернам третьей зоны первого порядка. 

5. Кал канская ниша. 

Зеленая (светлая) Еалканская яшма представляет іі;) 0 ТБую скрытозернистук»' 
породу с крупнораковистым изломом, имеющую ;зеленый цвет различных оттенков, 
не переходящих правда в яркозелеиые тона, но сохраняющих постоянно некоторую 
матовость. Обычно это сероватые тона зеленых п синеватых оттенков. 

В редких случаях в этих яшмах можно наблюдать слоистость; только иногда 
она намечается изменением окраски или крупности зерна. Довольно обычное 
явление в этой яшме — очень мелкие кристаллики пирита, рассеяные во всей 
породе и иногда расположенные по направлению, параллельному слоистости. В тонких 
осколках порода довольно хорошо просвечивает. При выветривании на ее .поверх- 
ности образуется буроватая корочка, также просвечивающая в топких осколках. 
На этой корочке рассеяны точки и рябинка черного и теннобурого цвета, обра- 
зовавшиеся благодаря разложению зернышек пирита. В более темных, более 
агатовидных разностях выветриванию подвергается лишь небольшой слой с поверх- 
ности, не больше ІѴ^ — 2 мм. В более зернистых светлых разностях вьшетривавме 
нронпкает глубже — на V і \ — 2 см., образуя полосу с буроватым оттенком, тяну- 
щуюся параллельно іюверхлостпой корочке выветрпвапия. Такое различное отно- 
шение к выветриванию может служить некоторым показателем плотности породы: 
светлые разности являются, повидіімому, значите-іьпо менее іыотными, нежели 
более темные, имеющие дая:е агатовый характер. 

Темная синеватая разность под микроскопом ока:швается образованной ме.ікими 
кварцевыми зернами с примесью глинистых частиц. В большом количестве рассеяны. 


'Мелкие сильно преломляющие круовикв, при малых упеличениях кажущиеся черными: 
при больших увеличениях можно видеть резкий рельеф, зеленоватый оттенок я 
сильное двупреломление этих зерен. В некоторых местах крупинки концентрируются 
и нри скрещенных нвколях дают ясную пеструю интерференционную окраску, 
ііовидимому, здесь мы имеем дело с соссюритовыми образованиями. 

Очертания кваріщвых зерен расплывчаты, вероятно благодаря налеганию 
мелких зерен одного на другое. В общей кварцевой массе часто встречаются 
гакие же мелкие зернышки нолевых шпатов, 'іо в виде осколков, то в виде 
вытянутых 'габ,!іічеп с косьга погасанием. 


Алтай. 

0-овершенно исиючнтельны богатства так называемыми «яшмами» Западного 
Алтая, особенно в районе, окружавшем старую Еолывано-Воскресенскую шлифо- 
вальную фабрику. Сюда стекались яшмы исключительной красоты со всей округи, 
в в зимнее время на валках привозились огромные монолиты однородных, нревос- 
ходных плотных пород различного состава и цветов Из изделий этой фабрики 
замечательны: камины Московского кремля, канделябры Эрмитажа из серо-синей 
Гольцовской яшмы, гигантская ваза элиптической формы из зеленоватой волнистой 
Ревневской яшмы (в 7 и 4^/4 аршина диаметром, весом более 1.200 пудов; глыба 
яшмы для иркго'говленил ее была добыта в 1829 г. н только в 1843 г. была за- 
копчена отделка -этой вазы). Не менее знаменита другая ваза из Вевневской яшмы 
ио рисунку Гв аре игл, хранящаяся в библиотеке Эрмитажа, из камня весом в 
700 пудов, перетапщнвого на гранильную фабрику нз каменоломни при помощи 
400 р^очах. Она обрабатывалась в течение 4 дет и в 1820 г. была перевезена 
к Еетербург. Ширина чаши 2 аршина 14 верш., длина 4 аршина 4 верш., высота 
2 аршпна 1 керш.; вес только чаши 109 пудов. Внизу чаша украшена бронзовым 
венком из дубовых листьев [51]. 

Первое детальное онисание, а таюкс точный список месторождений яшм Алтая 
был сделан Шангиным в 1786 г. н позднее в 1800 г. Германом в 
чжязй о тем интересом, который наблюдался по отношению в этому камню для 
украшения дворцов (в частности Михайловского). Герман отмечал, что во всем 
вире нет таких богатств и такого разнообразия порфиров и яшм, как на Алтае, 
причем, по его мнению, это едянственпая в мире страна, где эти породы образукгг 


На Петергофской іфаяпльной флбрвко в 1918 г. «нош была найдева ттрвешт ксллекцвя 
длвіок аород Алтая с точны» обозначен иеы мест нажожденкя каждого образца. Хотя очень иногае 
образны не были найдены, тѳзі не монео ;іга коллекция дала нѳзамеинмый научный материал; во 
тексту судя, она отноентед и последним годам ХУПІ сголотня. 

Петр Ш ан гин, заведыпающин ш оргчтняаатор Салапрского рудника, был выдашщішоа 
псоедонатслом, и ему прянадлежл!? заслуга открытая большинства мссторожденай порфиров по Ча- 
рышу» а также ряд работ по ботавнчоскому обследованию Сибири. Ом. о вем подробнее в главе исто- 
.рическей, в четвертом томе- 


г 
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целые скалы или даже горы. Он вместе с тем устанавливает разнообразие их ио 
происхождению и часть порфиров совернісі^по справедливо считает связанными с 
рудными полями. Лучшими он считает фиолетовую Еоргонскую, сургучпо- красную 
н черную с белыми пятнами нолевого шпата (Локтевскую). 

Совсем иной характер имеет описание Ш а п г и н а, изданное на немецком языке 
в форме его путевого дневника под заг.іависм «ВозсЬгеіЬип^ еіпег тегк\ѵиг(Іі§оп 
Кеізе іш Ьосіівііеп АИаізсІіеп СеЬйгде». Описание очень интересно по своей точ- 
ности п по приложеініой к тексту карте. Любопытно и то, что каждое обозначен- 
ное на карте номером место Шангин отмечал н па местности постаиовкою па- 
мятника из глыб или засечками па деревьях *). 

Таким образом уже в работе Шангипа п в первом онпсанпи 110 разно- 
видностей Германа можно было видеть, что под именем яшм па Алтае объеди- 
нялся ряд кремнистых пород весьма разпообрашого происхождения и химического 
состава. В сожалению, их исследование недостаточно для того, чтобы можно было 
совершенно определенным образом классифицировать эти породы по их природе, но 
всеже можно уже сейчас, основываясь главным образом на работах 8 1 е 1 х п е г ’ а [60]. 
наметить несколько главных типов: 

1. Порфиры, частью кварцевые, частью фельзитовые, частично силифициро- 

ванные позднейшими гидротермальными или постмагматнческпми про- 
цессами. 

2. Метаморфические сланцы, салифицированиые, смятые и перекристаллизо- 

ваішые. 

3. Кварциты, роговики и проч. 

Все эти породы Колыванская фабрика обозначала именем яшм, подразумевая 
под последними твердые породы с большим содержанием кремнезема и нринимающие 
хорошо полировку. 

Ниже я привожу список главнейших месторождений «яшм> Алтая, по должен 
оговориться, что для многих сортов, приводимых в литературе и в архивных бу- 
магах, к сожалению пет достаточных данных; к тому же нередко трудно разобраться 
в указаниях Колыванской фабрики, благодаря обилию рек на Алтае с одинаковыми 
названиями (папр. Белая, Таловка, Ппхтовка и др.). В виду этого в пиж' приво- 
димый список могло вкрасться много невольных ошибок; тем пе менее я считаю 
важным дать его как первое приближение к более точному изучению яшм Алтая 
и к выяснению географического распределения тех цепных материалов, которые 
использовались Колыванскою фабрикою. 

Все известные мне месторождения можно разделить на несколько районов **): 

*) Кроке Шангина, суда по данный архива Петергофской гранильной фабрики, занимались 
в это время поисками камней: маркшейдер Герих, Вровцын (1788 г.), Архипов (1789— 179С), 
Бурна ш ев, Клюга, До-ла-Кроср (сын астронома) п др. 

**) Особняком стоит красный и желтый полуопал Николаевского рудника (см. стр. 139), пере- 
ходящий в настоящую фарфоровую яшму. 
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I. Район і^Іарыша и его притоков: Сеителека, Коргона, Большого и Малого 
Котла, Хаир-'Кушійа и др. 

II. Район Змеевска (Змеиногорска) с прилегающими к нему областями мета- 
морфических сланцев Гольцовской и Ревиевской камеН’іломен. 

ІИ. Большой район течения р. Уды в ее притоков: р. Большой, Таловкн, 
главным образом в области селений Большая Речка, Выдрііха, Лосев ха, сел. Берхне- 
Убинское и др. 

IV. Район верховьев р. Убы (Черной в Белой) и Риддерского рудника. 

V. В последний отдел я помещаю указания па Бухтариу и на ряд рек, текупщх 
в южных частях Алтая, а также указания с. обозначенном рев, положение кото- 
рых на карте мне осталось неизвестным. Во всяком случае сюда относятся ука- 
зания на яшмы меньшего значения. 

Ниже я помещаю сводку главнейших сведений о «яшмах» Алтая, но более 
подробное описание самих каменоломен см. в г.іаве об Алтайских месторождениях 
цветных пород (том II). Попутно вкратце я даю сведения о петрографическом со- 
ставе пород, заимствуя эти указания из бо.іее детальной самостоятельной работы 
А. Гей сл ер а. 

I. Район Ч а р ы ш а п К о р г о н а. 

Это несомненно один из самых важных и интересных районов как по коли- 
чественным запасам, так и по разнообразию кварцевых и фельзитовых порфиров, 
порфиритов и других преимущественно эруптивных декоративных пород. Вперые он 
был открыт знаменитым Шангиным, доклад которого в переводе на немецкий 
язык был помещен в ^"еие Nо^с^І8сЬе Веііга^іе за 1793 год. К его описанию 
приложена интереснейшая карта, часть которой относящаяся к Коргону, приводится 
мною во втором томе. 

В нижеприводимом списке месторождений «яшм» Чарыша я вставил часть 
указаний Шангина, но далеко не все, так как многое его указания отрывочны 
0 не всегда его обозначение яшмы отвечает нашим представлениям, даже в том 
расширенном шшимании, как это делается нами' на нижеследующих страницах. 

1) Знаменитое Кортонское месторождение порфира, открытое в 1786 году 
Шангиным, лежит цо р. Коргону в 152 верстах на восток от Колыванской 
фабрики. Оно расположено в 10 верстах выше внадепия этой реви (левого притока) 
в Чарыш, в довольно труднодоступной местности, на обоих берегах. бурной реки 


*) Ледобур в 1826 г* писал: т знаю горного потока, который несся бы с таким шумом 

и яростью... всякий ногтороаянй звук заглушается ревом и грохотом Коргоиа. Общее дротя-кение 
рЛіоргоа около 60 верст, причем первые 12 верст река течет в широкой долано, выше жо ааішкаетоя 
в узкое, труднопроходішоѳ ушѳлье. Долина очень иатеріспа ж в ботанической отношении, а Шан- 
гин одисывает обилие маралов медведей, куниц л горностаев. 


доставка материала из заложенной здесь каменоломни представляет исключительные 
затруднения н доступна лишь зимою, когда на валкач огромные глыбы, нрн 
помощи канатов, стаскивались вниз к Чарышу. Так называемая яшма — фельзи-^ 
і'овый порфир различных тонов: серовато -фиолетовый, красно-бурый, фиолетовый. 
Известны отсюда и копейчатая (вариолнтовая), кудичвовая (красная) и сургучная 
яшмы. По своему строению в :^той яшме можно раз.інчить иногда определенную 
флюидальную структуру пли же вариолитовую, с большими, до 1 сайт., сферолнтами 
другой окраекп. Ес.іи первые сорта сближаются со слоистыми яшмами окремненных 
сланцев, то вторые получили па Алтае название коаейчатых и широко использо- 
вались благодаря своему красивому пятнистому строению. 

Кроме этих плотных фельзитовых разностей по Чарышу и Коргону известны 
настоящие порфиры с фсліяитовою основною массою н крупными вкранленвиками 
кварца или белыми криста.члами полевого шиата, а также красивые красновато- 
серые II бурокрасные брекчии из обломков известняка, порфира, яшмы и т. д. 
Наконец, из района Кортона известны н порфириты н мраморы. Вообще практика 
Колывапской фабрики различает :десь 5 главных разностей яшмы: 1. Серо- 
фиолетовая яінма па левом и правом берегах Коргона. Плотная очень мелкозе])- 
нистая порода с вкранлеинпкамп кварца и полевого шпата с неправильными 
пустотами, заполпеными халцедоном. 2. Красный порфир: ниже по Коргону. 
фиолетово-красная порода с выделениями белого полевого пшата и кварца и тем- 
ными пятнами — кварцевый порфир. 3. Древовидная яшма, встречаемая в разносе 
на левом берегу выше серо фиолетовой. Кварцевой порфир темно-фиолетового 
цвета с более темными изогнутыми полосками н выделениями бесцветного полевого 
пшата, куски небольшой величины. 4. Копейчатая яшма встречается лиші. 
отдельными глыбами, — темно-фиолетовый, местами серо-фиолетовый кварцевый 
порфир с сферолитами округлого очертания до 10 мм. в поперечнике из кварца 
или радиально-лучистого халцедона. 5. Куличковая яшма в разносе по левой стороне 
Коргона — серый, местами темно-серый порфир. 6. Сургучная яшма (в саном нижнем 
по Коргону разносе)— буро-красный кварцевый порфир <• выделениями белого 
полевого шпата и кварца и темными пятнами. 

Более редким в этом районе являются серые яшмы с зе.іеноватым оттенком 
и черная яшма с сероватым оттенком, а также белая дендритовая яшма с 
желтыми пекраоішнми пятнами (см. дальше Хаир-Кумин). 

’Игі^ Особого описания заслуживают копейчатые яшмы, принимающие прекрасно 
■ ііолировву'ід встречающиеся в нескольких разностях: 1) наиболее обычной является 
оерофиолетовая яшма с красноватосерыми копейками величиной до 1 сант. в 
диаметре. Наружная кайма копеек черная, внутри белые кварцевые включевия 
2)| Оранжевокраоный светлый порфир с чсрпосерымп копейками п белым ядром 
нопееКг Очень дірасивая, но редкая разность, 3) Наиболее редкая— теішый зеле- 
новатый порфир с темно-краснымп небо.іьгаими копейками. 



Может быть в Кортону следовало-бы относить и своеобразную ленточную 
я[иму из бурых, буроватых и сероватых прослойков очень красивого рисунка. Точ- 
ных данных об этой яшме, из которого мы знаем великолепную курильницу в 
картинной галлерее Павловскош Дворца, у меня не имеется, хотя в каталоге 
ВОЛЛ. Строганова (Геол. Музей Академии Наук) она отнесена к «Коргопсвой горе 
на Алтае». 

Порфиры аналогичного с Коргоаским типа отмечаются по р. Черновой, 
правому притоку Чарыша. 

2) По р. Сентедев, левому притоку Чарыша, ниже Коргона. Здесь кроме 
порфировых брекчий отмечается: яшма багровая, аналогичная Коргояской, а 
также зеленый, синеватый и іштнистожелтый порфир. 

Очень крупных выходов этих пород здесь не наблюдается. Шангин 
отмечает здесь в верхнем течении большое кладбище из особенно сложенных 
камней яшм, сорфиров и мраморов. Часть камней, повидимому, выбиралась и при- 
носилась из других мест (ср. киргизское кладбище около гор. Орска стр. ЗОО). 

3) Р. Хапр-Куман, крупный левый приток Чарыша немного выше Кор- 
тона. Нижнее течение (верст на 20) состоит из сланцев, выше же начинается 
пестрая перемежающаяся картина самых разнообразных пород редкой красоты. 

Как и в предыдущем С/лучае, здесь встречается много серых и серозеленых 
разностей «яшм», не использованных фабрикою благодаря трудной доступности 
мест их нахождения. Здесь, однако, наблюдаются в красные разности, великолепно 
восиряннмающие полировку, но вообще здесь преобладают серые и зеленовадх)- 
(Юрые сплошные цвета. Встречаются совершенно белые порфиры (дендритовые 
белые яш.«ы), а также открытые Шангиным в 1786 г. *) **) брекчии с разно- 
цветными обломками; нм сопутствуют ближе не изученные темно-черные и темно- 
зеленые нороды, образующие большие скопления, весьма пригодные для декоративных 
работ. Интересно нахождение здесь же небольших количеств «яшмы» (кварцевого пор- 
фира) светло-зеленой с желтыми точками полевого швата, голубым кварцем и черными 
крпстадликами роговой обманки н тех разностей лабрадоровых аорфиритов, которые 
называются «ѵегйе апіісо, яегрѳпііяо апіісо» "**). Описание Шангина 
дает сказочную картину разнообразия и богатств этой долины причем, повидимому, 
по ней можно было-бы без особого труда построить дорогу к течению- р. Чарыша. 

Знаменитая белая яшма Хаіір-Еуыйна сделалась мне впервые известною по 
вечіаколепным образпам С'грогановского собрания, поступившего в 1919 г. 


*) І!ѳ следует путать с другою рекою — М іішміі Ханр-Кумвн, прнтои Еатупи, тоже богатый 

порф&раал н‘ яшмами. 

См. архивные данные об атом кахо/^ке в главе о Колыванекой гранильной фабрике, том 

третай. 

См. оодробнее псторичеснуш справку об этой породе в главе об античных порфпрах (арн- 
дожсаиб к первому тему). 
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в Академию Наук ’). Опа приятного тона слоновой кости, несколько слоиста 
и просвечивает розовато-желтым цветом в топких пластинках. Однородных участков 
в пей почти пет, и она вся проникнута пли черными ііятпынікамн и ржавыми 
полосками или велпколепными дендритами тоже двух цветов: бурого и черного. 
Эти включения придают камню лишь больше художественности, вьцвигая его, 
особенно в виду принятия превосходной полировки, из ряда даже Алтайских яшм. Не 
удивительно поэтому, что открытие этой яшмы Шангиным в 1786 г, произвело 
сенсацию, и Соймопов просил управителя заводов К а ч к у прпс.яать возможно 
больше кусков, на что К а ч к а отвечал, что совершенно белую яшму в больших 
кусках найти весьма трудно, по что часто встречались куски с нророслями, напоми- 
нающими кусты ц діревья, а также «правда, что кроме как верхом понасті. 
к ней нельзя^ по все сии певозможносіи, в рассуждеппп штуку на плато (т. е. 
столешпицу) потребны, не есть невозможное». В ответ па это Соймопов писал: 
«кусочки древовидной белой вашей яшмы здесь в крайнем уважении и приятели 
мои просят, чтобы оставить нм па табакерку плиток, о чем Вас, моего мило- 
стивца, прошу, желалось бы мне иметь две или три табакерки круглые, которые бы 
можно было поднести ее величеству» (13 октября 1786 г.). 

4) Р. Верхний (или Пихтовка), (редпий и Нижний Котел, притоки Чарыша, 
выше р. Хаир- Кумина. Отсюда известны «яшмы»— темно-синяя и темно-зеленая 
с беловатыми пятнами и черными крапинками. Обе они не особенно хорошо 
принимают полировку. Этим породам сопутствуют зеленые авгитовые порфиры 
красивого вт.ільянского типа, миндалевидные породы типа §аЬЬго гоэзо, тоже 
ие особенно хорошо нолирующиеся. Все эти зеленовато-серые породы Герман 
сравнивал с <5егрепііпо ѵегйе аиіісо>. Встречаются и яшмовые брекчии, а также 
по Среднему Котлу одноцветная красная яшма, типа сургучной, но слабо пятнистая. 

5) Р. Чарыш, Чарышская каменоломня. По р. Чарышу яшмы наблюдаются 
в целом ряде мест, но в частности иитересиа так называемая Чарышская каме- 
ноломня, отстоящая от фабрики на 40 верст (ниже Коргоиа). Здесь использовалась 
яшма буро-желтая с белыми точками и отчасти ленточная серо-зелеиая. 

Но еще более богато самое верхнее течение Чарыша, выше виадсния Котлов 
и в районе довольно большого іі.итока Тургучана, поіробно описанное Шанги- 
ным; тут особенно типичны яшмовые и порфировые брекчии, а также великолеп- 
ные зеленые разности типа авгитовых порфиритов и «йѳгрепапо апіісо». 

Очень хороша яшма типа мясного агата вниз по р. Чарышу, в 7 верстах 
от дер. Трусовой, в 6 верстах от правого бі рега Чарыша: очень красивая 
порода из обломков кровавого и сургучного цвета, ^'спаянных белым кварцем. 
Красная яшма добывалась около дер. Карповой, в 50 верстах от фабрики, кусками 
до 6 куб. вершков. 


*) В рукопненом каталоге этого собрания эта яшма ошибочно отнесена к Петровскому руднику 
на Алтае. 
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II. Район 3 м е и в о г о р с к а и К о л ы в а н с к о й фабрика. 

Сюда относятся паибо.дее известные яшмы Ревиевская п Гольцовская, могущие 
служить гірішсром превращения метаморфических сланцев в яшмовые породы. 

6) Ревпевская каменоломня открыта штейгером Кузянским в 1789 г. 
в 30—45 верстах па юг от Колывани и богата зна.менито 10 зелено-волвастою и 
нарчевою яшмою. Каменоломня расположена в сравкптельно доступной местности 
но р. Логовушке, впадающей в р. Белую в 2 верстах от ее веріпииы, на склоне 
і'оры Ревпевой (^Ревнюхп)*), состоящ'-й в главной массе своей из гранита, к 
которому с восточной стороны нрв.мыкают серовато - зеленые роговиковые сланцы 
(по II и л и п е п к о— геллефлпнта), носящие название яш.мы. Если в ней светло- 
зеленые полосы чередуются с широкими темію - зелены.ма, то она носит название 
зелено - волнистой; ес.']И же порода лишена слоистости и обладает желтоватым 
оттенко.у с красочными пятнами, то опа называется нарчевою**'). По сбоям тех- 
нйческй.ч качествам это одна из лучших пород Алтая. О величине монолитов 
можно судить по тому, что в 1.822 году добыта была глыба размером .в 
9x3x4 аршин и весом до 50.)0 пудов, из которой иредполага.;іось приготовить 
тигра. 

Вот как описывает эту яшму Кулибин, составивший по просьбе А. Гум- 
больда подробное ее описание: 

„посреди сей порфировой области находится толща зеленой волнистой яшмы, обнаруженная шк 
выходящая в виде утесов по обоим берегам рекв; средняя толстота ее составляет 6 свж. Самая 
яшма разбита большею частью иебольшнми трещинами, идущими по разный направлениям* В стенах 
трещин, подвержсйных влиянию атмосферных действователей, яшма не имеет свойственной ей твер- 
доста, легко скоблетса ножом и дает порош' к, довольно влажный в осязанию^ но сия ш ремепа видна 
только на одной поверхиостя трѳщип; далее-же яшма обладает всеми арийадлежащаагн ей свойствами**. 
Сажен около ста от оинсаняого пласта яшмы, вниз по течсаіио рекщ на возвышен ни до 20 саж. от 
берега, видно другое месторождение яшмы, заключающееся в той-жо порфировой области; она обна- 
ружавается в довольно большом утесе н вероятно составляет пласт, подобный вышеописанному. Яшма 
сня во всем подобна находящейся выше^ исключая того, что цвет ее несколько темнее и имеет боль- 
шой оттенок эелецоватого** ***). 

Внешний вид Ревневской яшмы обусловливается перемежаемостью слоев 
зеленовато -черного, зе.іецовато-серого и зеленовато- белого цвета, которые или резко 
отграничиваются один от другого ила -же постепенно переходят друг в друга. 
Особую красоту камню придают трещины, которые сдвигают и сбрасывают слон 
один по отношению к другому, создавая сложное строение сводчатых гор со сбро- 
сами н сдвигами в миниатюре (см. таблицу на особом листе). Интересно, однако, 
отметить, что по паправлению этих трещин никаких разломов не наблюдается и 
они нисколько нс влияют на прочность всего куска. Впрочем, помимо этих кажу- 

*) Или Ревеввая сопки от слова „ревень". 

Цвета породы вави^ лт от прамосеа игоіочеі; актпволнта и зѳряышок эппдота. 

Авалопічяал РевнсвскоЙ яшма набдшдялась Рерихом по р. Золотушне, па левой стороне 
против урочища Радины Ворота. ілодоваіо-бм обратить внямааае на этот ана.юг зеле по -волн истой 
ящиы л обследовать само месторождение. 


т\ 






1І‘ 




(цпхся трещин в Ревневской яшие наблюдается и ряд очені- опасных при работе 
механических разломов, «которые, скрываясь в волнистых полосах породы, обна- 
руживаются то.іі>ко при обработке камня». Ср. стр. 302. 

Эта яшма подготов.ія.іась, по проекту П а р л а н д а, для знаменитых сеней 
над местом смертельного ранения Александра 11 и готовилась из огромных моно- 
литов редкой красоты последовательно на всех трех государственных іранилыіых 
фабриках. Отдельные детали карнизов, весом в 180 пудов каждый, ныне храни- 
мые в Петергофской гранильной фабрике, переданы на прилагаемых к настоящему 
тому рисунках, снятых с натуры А, Вонштедт (см. таблицы па отдельных 
листах). 

Петрографическое описание этой яш.мы привожу по А. Гейслсру: 

„.Ровневская зѳіѳно>волнистая «шма явлаѳтса очфнь сяльво мотаморфиэованяою нелкоэсрнисгою 
оолыокрнсталлнческою породою, образованною главный образов то упосатыин, то округленными, 
зернышками кварца. Большое значение в образовапни породы имеют очень неправильные как - бы 
из*едевныѳ зерна цветные минералов (главным образом оироксевов), подвергшиіссл сильному разло* 
жѳнию. ІІироксены и амфиболы при разложении и мотаморфнзадин дали аггрегат очень мелких зеле- 
новатых зернышек, не определимых под микроскопом п известных под названном вкрндита. Очень 
редко в породе встречаются зернышка полевых шпатов, образующих иногда полнсинтетичес!;иѳ 
сростки. 

,,А»фиболамв, аироксенамн и главным образом продуктами их разложения (ьнрвдвтов) обусло- 
вливается окраска зеленых прослоев Гсвнопской яшмы. Белые, с очень слабым зеленоватым оттенком, 
полосы почти ляшевы этих цветных минеральных составляющих; зтн полосы образованы почти 
исключительно кварцевыми зернышками, среди которых иногда встречаются полевые шпаты я кру- 
пинки цветных минералов. Кроме того в них, как и в зеленых прослоях, рассеяно много ме.іь- 
чайшиі крупинок и вытянутых столбиков сильно преломляющего минерала, но определимого под 
микроскопом. 

„Вся порода разбита рядом трещин, проходящих обычно поперек слоистости. Но ввв ировсхо- 
ДИЛИ сдвиги участков один относительно другого. Пустоты трещинок заполнены аггрегатом непра- 
вильных эпндотовых и амфяболовых зерен, свстло-зѳлсиых в проходящем свете, со слабым плеохро- 
измом. 

общем порода производит впочатлепнё сильно метаморфизованнон осадочной породы, так 
как зерна кварца в громадном большинстве имеют угловатую форму. Возможно однако, что эти угло- 
ватые осколки минералов являются уже вторичными. Возможно, что уже после хетаоорфизацни 
порода подверглась сжатию и была разбита множеством мелких трещин. Одновременно могло проис- 
ходить н раздробление более крупных кварцевых зерен в мелкие осколкп*^. 

7) Гольцев спая каиеполомпя около одноименпого рудника в 45 вер- 
стах от Колывани па юго-запад: темно-голубая, светло-серая н .челеноватая яшма, 
иногда с более темными пятнами. По своей природе это, вероятно, плотные рого- 
виковые сланцы, сильно измененные метаморфически. Местами она имеет сі'руйчато<' 
строение с чередованием зеленовато-буроватых струй. Прекрасно принимает поли- 
ровку. Повидимому, генетически связана с недалеко лежащим месторождением Рев- 
невской каменоломни, но дает куски небольшой величины. 

Лз этой -же каменоломни известей светло - зеленоватый и серый кварц со 
скоплениями хлорита, несколько напоминающий празем и переходящий в плотный 
кварцит. 

По своему происхождению Гольцовская яшма должна быть отнесена к рого- 


викошн сланцам і^ао мнсншо ІІетца), ила оолевоішатовым метаморфическим;' 
сланцам (по мнению Пилипенко) "*). • 

8) Оврестности Змеи ног о река (Зяеевска, Змиева). Водной версте от 
Змеевока отмечается античная яшма — зазеновато - серый кварцевый порфир (п 
I). Воровушке); куска попадаются величиною до 1 аршина и прекрасно принимают 
полировку. 

В 4 верстах от Змеиногорека между р.р. КорбалихоЭа Крутн.чой — жщатеано- 
ііеленого красивого сплошного порфира. Здесь-же попадаются отдельные обломки 
красного порфира; известны зеленые порфиры по р. Букановке (?). 

По Змеевекому ключу в 3 верстах от фабрики добывался красивый квар' 
цевый порфир с большими дигевсаэдрами кварца (кусками до і куб. аршина). 

9) Локтевская яшма около одноименного рудника (нар. Алее), на запад 
о’г Змеиногорека. «Черная яшиа> зеленоватого оттенка с кристаллами полевого 
ічііата я роговой обманки. Встречается в огромных колнчестеах и широко исполь- 
зуется благодаря способпоста принимать прекрасную полировку. 

Доктевский порфир особенно интересен с исторической точка зрения, так как 
был первой породой, обратившей внимание на Алтае а положившей начало 
Локтевской шли^вальной фабрике,. Именно нз этого материала в 1785—1790 годах, 
выделлпались крупные вазы до ІѴ» аршин (см. Царскосельский дворец— музей). 

Близка к ней <яшма> вз Алейского завода, серо-зеленоватого, черно-зеленого 
иля бурого тонов. 

9-а) Из Мокрушнйской сопки на север от іі'олывансжой фабрики и в непо- 
средотвенной близости к пей добывался н ше.іі под назранне.ч звонаря энстатнто- 
авгнтовый порфирит — ме;ш)зернистая порода с таблицами йз,иенепного плагномаза 
I] Кристалами энстатнта н авгата. 

1 ІІ. Район среднего течения У б ы. 

Зіх) довольно большой район, весьма богатый разными видаші снлифнщіро- 
вааных порфиров; он тянется по Убе от Верхнеубішска вниз до устья р. Та.іовки, 
охватывая многочисленные притоки (Большая речка, Лосиха, Выдриха, Шемо- 
ыанха, отчасти ТалоБка). 

Для бо.тсе .іегкоіі ориентировки по карте привожу .месторождения слерху вниз 
но течению реки. 

10) У устья .Волчихи в Убу отмечается зеленая изверженная порода, па.зы- 
ваемая па фабрике ,зе.іевою трашіовой яшмою, прекрасно принимающей полировку, 

1 1 ) В е р X и е-У б и н с к о с. В одной версте отмечается черная яшма с точками 
нолевого іипата и краспо-бурая с точками серого полевого шпата. Обе породы 
встречаются в болі.шоч количестве. 


*) 1іесъ?»та наішмшіает Ешгда Каікансиую> 
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12) Лосиха (левый приток Убы), как по реке, так п у ес впадения в У бу 
отмечается много разностей порфиров серого, зе-іеиого, бурого и красного цветов, 
прппимакшиіх псдзрно полировку. 

13) Большая Речка как по самой реке, так н около одноименного се- 
ления и притоков реки (папр. по Таловке). 

Большой район с огромным разнообразием превосходных типичных порфиров, 
темно-зе;іеиого, серо-красного, ярко-зеленого с голубоватыми кварцами, желтого, 
кофейного, черного, буроватого. Этот район, к сожалению, очень плохо изучен, 
но, повндимому, представляет практический интерес. Ряд местороздений но притоку — 
Большой Таловке. 

14) По р. Убе между Верхнеубинском п Выдрихо й — .зеленый 
порфир болыііимп глыбами. 

15) На север от Шемопаихи — зеленоватая яшма. 

16) Николаевский рудник на р. Таля вік е — буро-краспыі, крас- 


ный, серый, и серо-зеленый порфир разного строения,' ''црккрксно приннмаюище 
полировку. 



17) Условно сюда-же можно отнести указание на; яшму с оольшиии 

дигексаэдрами кварца по р. Таловке, притоку Алея. 


ІѴ*. Верхнее течение УбыиУльбы. 


19) Р. Громотуха (левый приток Ульбы) — зеленый порфир. 

20) Р и д д е р с к а я я ш м а. По р. Палевой, левому притоку Белой Убы, 
на правом склоне долины— знаменитая палевая яшма с розовыми пятнами, обычно 
носившая на фабрике наименование Рпддерской. Это струистый, частью брекчіевид- 
ный кварцит, окрашенный эпидотом в сине-зеленый цвет и проникнутый красными 
железными окислами, придающими ему розовое пятнистое строение. Эта яшма 
открыта в конце 1780-ых годов Ряпасовым пописывалась им так: «зеленая 
с розовыми пятнами брекчия, в вершинах р. Филипновки, в 9 верстах от Рид- 
дерска - жилой до 60 саж., к добыче штук на столы, вазы, колонны и пьедесталы 
способна, но не иначе как через бурование порогом>. Иногда эту яшму называют 
«палевою», что вызывает, однако, совершенно ошибочное мнение о ее цвете. В старых 
описаниях ее месторождения отпосят к р. Филппповке. Величина монолитов по 
архивным сведениям Колыванской гранильной фабрики 3X1.5X0,75 арш. Эта 
яшма считалась художником Лансере одним из наиболее художественных 
декоративных материалов России. 

21) С верховий второй Поперечной, впадающей в Белую Убу, — сине-красно- 
ватая с желтыми полосками (силифицированный порфир) и струистая брекчия с 
светло-зелеными струями. 

22) При начале вершин первой Поперечной, левого притока Белой Убы, лен- 
точная голубовато-серая и черно-зеленая яшма. 
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Т. Разные месторождения. 

Привожу ниже ряд других, менее важных указаний; 

а) на северном склоне Объездного Белка— зелаіая с черными отруямп; 

б) Устьяиская (?) пестрая яшма; 

в) р, Тедешиха— фиолетоіая бурая с белыми точками, а также по р. Еаго- 
сун (в бассейне Катуіш), по р. Казинке, р. Каменке (притоку Бухтармы) н но 
самой Бухтарэіе. 

ТІ. Восточный Алтай и С а л а н р. 

Известны яшмы и в восточных частях Алтая и на Салаире. Так Яков. 
■л 6 Б описывает ряд пород, вполне пригодных для поделок — ваз, постаментов и 
ііроч., Б районе на запад от Бийска, где наблюдаются в огромных количествах 
кікірцитовые метаморфоз и рованные сланцы от молочно-баного до совершенно чер- 
ного и от розового до ярко-малинового. і собенно много их по р, Ташты (притоку 
Б. йши) и левому притоку Кара-сука (между р. Наймой и Б. Ишой). Несомненно, 
что в будущем этот район должен привлечь особое вниманію, но сейчас его отда- 
ленность от путей сообщения не позволяет говорить об его промыііілі'нном зна- 
чении. В описаний Яковлева интересно разнообразие оттенков — молочно-белого, 
сероватого, дымчатого до охро-красного и малинового тонов или же черных пят- 
нистых и по.іосатых разностей. 

Не менее богат и Салаирскай хребет и его северные отроги, где яшма очень 
обильна в береговой гальке по р. Томи, даже далеко ниже Кузнецка по ее течению 
(вапр. у Писаного камня, 200 верст ниже Кузнецка). 

Самой известной на Салаире является так называемая «Оалаирская яшма» 
около самого рудника -красная о черными а белыми жилами. 

В 1804 году и позднее в 1808 Н, Шангин нашел в верховьях Томи, 
Мрассы и Абакана ряд местороягдений «яшм, агатов, порфиров н пуддингштейва», 
каковые по досташеішп в Кабинет проб оказались сходными о Коргонскпми кам- 
нями, в виду чего дальнейшие разведки этих мест были прекращены. Позднее это 
место посещалось Нестеровым и другими, установившими наличие весьма 
зіеііных сортов яшм. 


Яшэіы в других районах Росенп. 

Кроме двух описанных основных районов яшмы встречены в целом ряде 
областей России, но лишь в немногих местах они представ.іяют значительные 
скопления. Только область Мігоджар и других районов Тургайской области тесно 
примыкает как геологически, так и топографически к яшмовым районам южного 
Урала и, очевидно, имеет большое будущее. Очень интересны многочисленные, но 
совершенно неизученные яшмы восточной части Киргизских степей и Заартыіп- 




окого края, а также яшмы восточного побереікья Сахалива, тхілі. сходные но 
своему кнкроскопическому строению е Южно-Уральскими. 

Б Европейской России яшма указывается отдельными находками в 
Лаиландин на берегу Ледовитого океана (?), а также в Центрадьпой России. 
Очевидно, что в последнем случае под именем яшмы подразумеваются те красивые 
краспые, красно-бурые и бурые кремни, которые встречаются в столь большой 
количестве в известняках Подмосковного края. Весьма вероятно, что некоторые из 
них имеют техническую ценность, хотя вобщем их хрупкость и крупнораковистый 
излом вряд ли могут повести к широкому практическому использованто. Любопытны 
указания на яшмы в южной части Екатеринославской губ. Здесь по Мокрой Вод- 
новахе в подстилающих угли песчаной фации встречаются сорта точильных слан- 
цев типа яшиі «зеленая яшма Еаменноугольпых отложений толсто и товко-словстал, 
а также яшма с приятными переливами я оттенками фиолетового и синеватого 
цветов и овальными красивыми пятнышками; сия яшма не имеет достаточно твер- 
дости и испещрена трещинааи . > . . если она обратит вивмаиие художников, то 
без сомнения, в глубине будет встречаться без этого порока. Зеленая яшма имеет 
большую тонкость в, потому, может быть употреблена в изящных искусствах* 15|. 

Так писал в 1833 г. И в а н и цк и й, но до сих пор мы не знаем, правильиы-ли 
бы.ди его указания, хотя и позднейшие исследователи указывали яшмовидпне сланцы 
в подстилающих уголь пластах Донецкого бассейна. 

Весьма любопытный материал яшм дают мсстор. по р. Ворыіш в Овручеком 
уезде Волынской губ. Здесь под Овручоким песчаником залегают яшмовидяыс 
красно-фиолетовые породы, приобретающие то сургучный, то интенсивно темно- 
красный тон; они покрыты множеством ме.іких пятнышек и прорезаны очень тонкими 
извилистыми прожилками кварца. В некоторых местах, наир, около Збранок, 
они образуют мощпые скалы. С технической точки зрения эта явіма весьма 
совершевна и заслуживает большого вішмавия. 

Происхождение этой породы до сих пор не выяснено, ноТутковский с 
осторожностью связывает ее с измененным красным гранитом, на котором яшма 
лежит. 

В Крыму яшмы известны в нескольких местах, но вобищм до сих нор 
обратили слиіпком мало на себя внимания и, потому, оставались іюиспользоваиными. 
Кроме небольших месторождений в центральной части Крыма около Симферополя 
(у дер. Петропавловки), ярко-красные яшмы найдены в сравнительно пезначителі.- 
ных количествах в туфах близ мыса Фиолента, а зеленые— огромными массами 
на вершине Кара-Дага близ Феодосии. Вершина этой горы почти сплошь состоит 
из чрезвычайно плотных окрашенных туфов, проеишіутых массой включений депто- 
хіоритов, придающих им зеленоватые оттенки. Среда этих туфов, хорошо под- 
дающихся полировке, вследствие их чрезвычайной топкости, можно найти очень, 
красивые образны ленточной яшмы зеленых и серых оттенков, Кроме туфов свой- 
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ствами яшмы обладают здесь и некоторые изверженные породы тина трахитов 
(петрограф, опред. А. Г е й с л е р а). 

На Кавказе яшмы почти не указываются в литературе, хотя несомненно 
их распрострапение значительно щііре, чем этого можно было-бы ожидать по лите- 
ратурным данным, На северном склоне в верховьях Теберды по ука.зашію И. Му ін- 
к е т о в а часть контактных сланцев приобретает характер стекловатой яшмы 
серовато-зеленого цвета. Аналогичные .зеленые яшмы, переходянще в плазму или 
даже гелиотроп, известны из разных мест Армянского пагория (см. агат, халцедон 
я ах разновидности, стр. 266). 

Сравнительно мало указаний на яшмы Туркестана: в литературе лишь 
кратко отмечается нахождение этого камня в Заилийскоы Алатау у Толгар ц по 
р. Иссыку *). 

Зато целый район яшм значительных богатств и разнообразий представляют 
ВІугоджары и Тургайекая область. Их значение делается ясным, особенно 
есчіи принять во внимание, что южным продолжением полосы яшм восточного сыова 
Урала являются многочисленные выходы этой породы в Тургайской области, южнее 
Орска яплоть до южной оконечности Мугоджар. Из этого района обычно указы- 
вается сургучная н розовая яшма в больших количествах. Зтп яшмы, аналогично 
Ю. Уралу, тесно связаны с метаморфической свитого кварцитов п кремнистых 
сланцев, переслаивающихся с порфпрнтами я диабазами. Особенно известно два 
коротких кряжпка Кос-гоку, сплоші, состоящих из яшмы. Встречены яшмы ц в 
южной части— в горах Джамаи-тау, опять в аналогичной свите пород. Все эти 
яшмы II яшмовидные образования очень мало изучены с минералогической и 
петрографической точек зрения и совершенно не и-зучены с технической. Во вся- 
ком случае по сравнению с Ура.юм они имеют пока второстепенное значение 
1:42—44]. 

К эзоО области восточных Еиргизских степей примыкает западная часть 
Киргизского нагорья, тянущаяся до Иртыша и изобилующая различными видами 
яшм. Здесь намечается два отдельных района: Кокчетавекпй уезд Лкмолішской 
области и район на северо-восток от Еаркаралпнека — в Семипалатинской. 

1. В первой области приходится особое внимапие обратить на скопление яшм 
по р Ишиму а особенно по его притоку Джаман-Кайраклы, где яшма «образует 
'огромнейший шток, подчиненный глинистому сланцу. Вид сего штока неправильно 
многоугольный, он разбит многими трещинами и не во всех частях своих одина- 
ковой твердости и цвета; но, впрочем, вся масса могла-бы составлять неистощи- 
мый запас для обширнейших гранильных заведений, а смесь цветов красных с 
белыми, желтыми, зелеными и черными уже наперед свидетельствует о красоте 
изделий из оного» [37]. Многочисленны месторождения и по верхнему 

*) Здесъ, как я в Китайском Туркестане, под именем лшмы идет нефрит. Впрочем Семенов 
указывает на вшсторолсденія нпшы в Дарпаве, где в долине Ванджа н по р. Лявту обломками втога 
камня будто-бм усеяны значительные нростраяства (Горная Бухара), 


Ишиму, где яшмы обладают светлозеленым, соломенным и красным цветом, и в 
ряде других мест Кокчетавского уезда. 

2. Второй район лежит между Каркаралинском и течением Иртыша, где яшмы 
известны в большом количестве и в красивых разностях зеленого и красного цвета 
на северной оконечности гор Куу [38]. Согласно описанию экспедиции Чу пн па в 
конце XVIII столетия яшмы вместе с халцедоном и агатом попадались и север- 
нее Куу — в горах Ак-Тайлян и далее к самому Иртышу (см. главу о камнях 
Западной Сибири во втором томе). 

Кроме того отмечаются яшмы и яшмовые породы в г. Аркат па полдороге 
между СемипалатипсЕом и Сергиополем, иедалско от почтового тракта. 

Далее к востоку, опуская Алтай и связанный с ним Салапрекпй кряж, 
мы находим яшмы в Минусинском округе Енисейской губ., где по р. Апылу ука- 
зывается галька красной и черной яшмы, частью одноцветной, по чапіе брекчпе- 
вндиой, в которой угловатые обломки черного и красного цвета связаны белым 
кварцем. Практическое их значение и распространение в точности неизвестны. 

Ряд отдельных указаний, весьма многочисленных, но отрывочных, мы имеем 
для Якутской области. Так П. Драверт отмечает ряд пунктов находок ’ 
яшмы (зеленой, сургучной, кофейной и др.) по рр. Лене в 80 в, ,оіт 'Якутска, | 
Намана, Булгуішях, Мае, Вилюпе у Сунтара, Сегаилику и др. В .іЯ.тератур^ отме- ! 
чаются также яшмы но р. Апюю и по Тупгузкам. Во всех этих случаях яшма ] 
ПС образовывает больших скоплений п гепетіічссіш представляет шрщрелые р 
вулканические туфы, будучи тесно связана с халцедонами, опалами, цеолитами и | 
другими образованиями вулканическаго характера. В этих с.!учаях, как нам 1 
известно, яшма не получает очень большого развития и не может играть роли ( 
ценного поделочного камня. Бб.яы]ше скопления яшмы известны па водоразделе | 
Лены и Охотского моря, в берегах притоков Алдана, где по р. Гапгачапу Мсг- 
лпцкий отмечал хорошо полирующиеся зе.іепые, черные, белые и ли.іовые сланцы. У 

Аналогичную роль играют так называемые яшмы Заібайкалья и При- 
амурской области. Здесь, повпдпмому, яшма встречается в большом количе- 
стве и, вероятно, местами заслуживает внимания. Ее обломки вместе с гальками 
агата и халцедона широко расирострапепы по долинам юго-восточного Забайкалья 
(наир, по долине Цаган-Олуй), о чем и говорит Титов в своем знаменитом опи- 
сании 1855 года: «много яшм красивых цветов зеленой, сургзшпой, же.тгой и 
ленточной (Соктуйские, Абагайтуевскис, Еайласские, Дуройсские и проч.) *) попа- 
даются по р. Аргуип» к по верхпему течению Онона и его притока р. Турги, 
причем особый интерес представляет скопление яшм около Нерчинского завода. ^ 
Здесь сше с начала XVI 11 века была известна на левом берегу Аргуни, в 
14 верстах на юг от рудников, в 2 верстах вуше дер. Горбуновой «Яшмовая 
гора». 


Абагайтуй, Кабластуй п Дурой леа:ат по р. Аргуна, недалеко от ст. Мавджурия (на север). 


Эта гора состоит из прекрасной светло- и темно «зе-іеной яшмы, но очень 
сильно трещиноватой; яшма заполняла большие трещины^ но было трудно 
найти куски более 3 фунтов весом, и, потому, все попытки отыскать здесь подхо- 
ДЯ 1 ЦПЙ материал для поделок оказались напрасными; цвет ее зеленый или коричне- 
вый, иногда с белыми пятнами. По сообщению Георги гора известна с 1717 г.; 
особенно интересно описывает эту яшму Штраленберг (1730 г.): «она 
темного цвета и настолько тверда, что не может быть обработана сталью, но за 
то ее можно точить и полировать. Петр I пожелал сделать из нее колонны; 
кпязь Гагарин (первый губернатор Сибири) дал их шлифовать в роде пуговиц 
от камзола, оправить золотом и ими украсить сбрую, что «ееЬг ргорге шісі йсіюіі 
апгизеііеп \ѵаг». Часть образцов была послана в Ніоренберг для выгравировки 
портретов, каковые ныне хранятся в Эрмитаяге; другая часть гранилась в Тобольске, 
как об этом доносил позднее (в 1744 г.) генерал Байер. 

Реутовский в своей сводке приводит для Забайкалья еще следующие 
месторожденая яшм: по левому берегу Ингоды около сел, Кайдалова — полосатая, . 
красноватая, зеленая, серая и белая; близ Еравинского озера по речке Тул* 
дунс — в большом количестве зеленого цвета; в 84 верстах на юг от Селенгииска — 
красного цвета; около Акшинской крепости іі некоторые другие, менее заслуживаю- 
піке внимания. 

Образцы довольно красивой светло-кофейной яшмы я видел из дер. Гыдынбой- 
ской, па север от Нерчинскаго завода, а свет.ііую плазму, типа гелиотропа с 
«р. Белой (?), в Нерчинском краю>. Прекрасные зеленые п узорчатые яшмы полу- 
чила Петергофская гранильная фабрика в 1853 г. с реки Нерчинско-заводского 
Зерентуя "). 

В изобилии встречается яшмовая галька и в разных местах Амура, особенно 
где он пересекает М. Хннган. Хотя коренных месторождений .здесь неизвестно, но 
в некоторых местах среди береговой гальки количество яшм и халцедона и сердо- 
лика оказывается довольно значительным; так напр. у дер. Марьиной в 12 вер- 
стах выше Гаддс, где встречается хороший сердолик и сургучная яшма. 

Наконец, на крайнем востоке России яшмы в большом количестве известны 
в русской части Сахалина и на Камчатке. Яшмы Сахалина ігриурочекы к 
восточному II северо-восточному берегу и обнаруживают поразительное сходство с 
яшмами Урала. Но происхождению они представляют нз себя радиоляриевый 
глубоководный ЕЛ, переслаивающийся с нокровами зеленых пород. Если научно 
опк хорошо изучены и описаны И. Тихоновичем и В. Дервпз, то об их 
технических свойствах мы не имеем никаких сведений. По цветам яшмы Саха- 


*) Вообще в старой литературе яшмы широко указываются в юго-восточном углу Забайкалья, 
па восток от Ллтанганского хребта, в бассейне Аргуаи и верхнего Оноыа. Тш отмечается бледно и 
те&ше-аеленая, сургучная и ленточная около сел, Ключевского на север от ст. X ара-нор, желтая и 
жеш-белая яшма у дер. Мулиной в бассейне Урудюйтуя, зеленая прозрачная яшма на север от ука- 
заивой деревня. Однако* большинство этях указаний отяосйтся і; разновидностям халцедона. 


21 * 
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лина весьма разнообразны — буро-зеленого и красного тонов и иногда имеют лен- 
точное строение с полосами зеленоватого и сероватого цвета. Повидимому, они 
заслуживают внимания, тем более, что их запасы весьма значительны. 

Что касается до Камчатки, то здесь яшмы хотя и встречаются в целом ряде 
мест, тем не менее лишь спорадически и нигде не образуют очень больших 
скоплений. По описанию Крашенинникова и Дитмара, местное насе.іеиие, 
даже после прихода русских, широко пользовалось каменными орудиями и в част- 
ности осколками серо-зеленой яшмы и обсидиана. Яшма эта по большей части 
собиралась на берегу моря, где местами галька состоит из разнообразнейших 
и красивых голышей агата, яшмы, кварца и халцедона (нанр. мыс Сивучий на 
восточном ^ерегу на 55® широты). 

Однако, главные скопления яшм и яшмовидных пород на Камчатке приуро- 
чены не к этим изверженным породам, а к динамометаморфизованным сланцам, 
которые частично окремнепы н дают начало настоящим яшмам. Их раснро- 
странение весьма велико, но наиболее важными выходами их надо признать на 
восточном побережье Авачинскую бухту и район Нижие-Камчатска. 


Таков далеко неполный список месторождений яшм^ Росонн. Надо пожелать, 
чтобы яшмы обратили на себя больше внимания исследователей и чтобы их мине- 
ралогическое и петрографическое изучение привело к рацноналі.пой систематике, 
как основе для технической оценки. Яшмы Урала и А.ітая несомненно составляют 
один из ценнейших камней Росспп и, потому, соверніенио неправильным яв.ляется 
тот упадок интереса, который к нему нроявлялся в последнее время не только 
со стороны ученых, но и промышленных сфер. Весьма вероятно, что причиной 
этому являлось косное монопольное владение казны богатейшими месторождениями 
и полное отстранение от их пспользовапия частной инициативы. В последние годы 
перед войной мне известны попытки изменить положение дела: мраморная фирма 
Гуленко и Фи ля некого, владевшая мраморными ломками у дер. Медведевой, 
пыталась взять в свои руки часть месторождений и для нх изучения были коман- 
дированы на Южный Урал Н. Ы. Федоровский и М. О. Клер. К сожалению, 
отчеты названных лиц остались ненапечатанными, а война совершенно нрекратила 
хорошее начинание. 

Необходимо вспомнить об этом забытом материа.іе н прежде всего направить 
свои исследования на юг Урала, где только путем детальной картировки ионию 
будет выяснить, картину распространения отдельных разностей яшм и иоложыуь 
начало планомерной и продуманной разработке. 
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Агальматолит 

(образный камень, пагодит), колыб-таго, плотный тальк (стеатит —мыльный 

камень), брусит. 

Вся эта группа минералов настолько сходна по своим внешним признакам, 
что приходится о ней говорить одновременно; в то время, как всем известные 
безделушки (божки, пагоды, пепельницы, флашічикп іі т. д.) из китайского агаль- 
матолита получили широкое распространение па Востоке, в России в разных 
местах стали подыскпвать подходящий материал и появился ряд очень изящных 
и весьма сходных поде.іок. К сожалеишо, на всей территории России пока не 
удалось обнаружить присутствия самого агальматолита, да и его китайские место- 
рождения остаются для нас во многих отношениях загадочными, а геологические 
условия совершенно неизвестными*). Едппствениые указания, прнводпмые ІГій- 
сЬег’ом, говорят, что в Китае этот камень называется фуношак пли Ьиа - зЬі, 
употребляется иногда в качестве амулетов, но чапщ всего для вырезывания 
небольших вещиц. Главный рынок самого камня в сравнительно небольших обло.м- 
ках — Южный Китай — Гон-Конг. Точные месторождения неизвестны, но миссионеры 
указывают Шушан — около Фу-Чжоу в провинщш Фуцзянь, против Формозы, в 
юго-восточном Китае, и Нингію, на сев. от предыдущего в провинция Чжецзянь, Оба 
месторождения лежат недалеко о г морского побережья и центром обработки камня 
является частью Гон-ІСонг**), частью провинция. В и Накіе в 1735 г. указывает 
на мягкий поделочный камень в провинциях Юнь-Нан (южная пров.) и* Гань-Су 
(на воет, от КнтайСЕ. Туркестана), т. е. из тех областей, в которых обычно ука- 
зываются месторождения твердого образного камня, т. е. нефрита. В обпщм он 
часто по внешнему виду смешивается н выдается за нефрит, ценность которого 
несравненно выше*’*). 

*) С исторической точки зрения явлнетсн очень важным изучение античных изделий из этого 
камня; насколько давно стали применяться в некусстве мягкие камни типа стеатита, вядыо из того, 
что иЕ него ийвеетвы сосуды времен древнейшей культуры Греции, т. е. 300() л. до Р. Хр. (Музей 
Искусств а Москве}- Однако, все эти оаредеіенин нуждаются в яоверке. Сведеная об нспольЕоваяии 
мягких пород сведены у В 1 й ш п о г, ТесЬооІо^е и- Тегшіооіодіо <3ег Оеіѵегѣе. 1884,111, 25 (з.меевакХ 
66 (стеатит). Согласно Теофрасту нередко пользовались такими сортами мягкого какая, которые 
иосіѳ прокаливания твердели, что жожѳт отяоситься к некоторым видам плотных стеатитов- 

**) О о - Ь а а п а у отмечает годный для поделок сстѳатит* из южного побережья Печиляйского 
залпва— Лиатгаау (пров. Шань-дув). 

Кроме китайских месторождеиий нам известны и нндийскио, располошежаые в Бомбейской 
области ж в центраѵіъных провинциях, где камень и сейчас употребляется для безделушек и идолов^ 
Си. У. ВаІІ, Сгеоіоет 1о4іа. ХІГ 440- 




с химической точки зрепия все эти минералы — агальматолит, колыб - таш и 
стеатит принадлежат к совершенно разным группам; еще в конце ХѴШ столетия 
(1797 г.) Клапрот выяснил, что часть агальматолита или нагодита Востока 
ничего общего не имеет с тальком, тем не менее еще сейчас в исследованиях но 
китайскому искусству нередко этот камень без критики и без определений назы- 
вают тальком. В то время как последний является магнезиальным силикатом без 
глинозема, собственно агальматолит представляет сяликат типа глин, но с отно- 
шением АІ 2 О 3 — 8 ІО 2 один к четырем, близкий по составу к пирофиллиту п столь- 
же бедный водой. Наш русский колыб -таш разделяет с последним отсутствие 
магнезии, но отношение глинозема к кремнезему 1 — 2 , а содеряіанае воды — нор- 
мальное для каолина около 12 — 14%. Таким образом целый ряд совершенно раз- 
личных по своей химической природе минералов обладают тождественными н по 
внешности почти не отличимыми друг от друга свойствами — зеленовато - серым, 
иногда же.!ітоватым или красноватым цветом, некоторой приятной прозрачностью 
тонкого слоя и но краям, мягкостью, жирностью, пластичностью и вязкостью. 
Иногда они прекрасно принимают полировку, при помощи заглаживания камня 
деревянным орудием. 

Таким образом на осповапии сказанного группа мягких, жирных минералов, 
легко подвергающихся обработке, весьма сложна и в сущности искусственна, 
об‘едпняя совершенно различные минеральные тела; к ней должны быть отнесены: 

1. К а о л и п— плотный, сплошной (нанр. горный мозг или колыб-таш Турке- 
стана), частью чистый, частью в неоднородных сортах простой глины (Севасто- 
поль); реже с исбытком воды — галлоазит. 

2. Таль к-^іілотный стеатит (Кавказ), реже тальковый или тальково-сери- 
цитовый сланец (Волынская губ.). Сюда-а:е относится горшечный камень, имеющий 
большое примепеннс в архитектурном деле, нащ). в Финляндии, 

3. Плотный сплошной змеевик — (сравпите.іьио редко, так как тверже и 
в обработке труднее). 

4. Плотный зе.іеповато-бслый бруент (Саяны). 

5. Он ко ЗИП, плотный слюдистый минерал (Кыштымск, окр.) — плотный 
мусковит пли серицит (см. так назыв. тальковые сланцы Волыни). 

6 . Плотный пирофиллит — собств. агальматолит (очень редко). Чаще но 
составу китайский материал представляет почти среднее между опкозином и 
агальматолитом п может быть даже представляет самостоятельный минеральный 
вид, отвечающий ближе всего ^формуле ПѵгО . 4 АІ 2 О 3 . 128 ІО 2 . ЗН 2 О, за которым 
бы.іо-бы правильнее и оставить название агальматолита. 

Как указано выше, у нас настоящий агальматолит в точности не доказ^зн, 
хотя известны нрекрасные месторождения плотного талька и колыб - таша н 
близких минералов, природа которых, за отсутствием анализов, остается но боль- 
шей части неопределенной. 


Эта месторождения, повидимому, довольно многочисленны, но к сожмению, о 
них отсутствуют не только химические данные, но и сведения об условиях зале- 
гания и точные данные геологического характера. 

Можно сгруипнровать все известные нам месторождения России по' отдельным 
областям: Европейской России, Кавказа, Южного Урала, Киргизской степи с Семире- 
ченской областью и Прибайкалья. Повидимому, наибольшее значение имеют две 
последних области и не исключена возможность, что Монголия, Ыанчьжурия и 
Сев. Китай получали отчасти свой агальматолитовый материал через Кяхту н 
Семнречие из русских областей. Совершенно особый интерес представляют идущие 
под именем агальматолита плотные бруситы Прибайкалья. 


I. Европейская Россия. 

а) В ее пределах плотные каолины, типа галлоазитов или, вернее, горпого 
мозга, неоднократно обращали внимание с точки зрения пригодности их для неболь- 
ших поделочных работ. Так, напріім., весьма краспвымп и практически годными 
являются пестрые каолапы-галлоазиты среди бокситовых пород Тихвинского уезда, 
Новгородск. губ. В шурфах при обследовании бокситовых залежей были обнаружены 
значительные запасы тамх плотных каолинов белого цвета с же.ітымй и красными 
пятнами И.Ш узорами, напр. у дер. Сенно или Усадит, на юг от ст. Большой 
Двор, Сев. ж. д. Около дер, Усадищ известей был в 1.918 г. кустарь, местный 
крестьянин, который вырезывал из этого камня бесхитростные безделушки и изделия. 
Такое-же применен не имеют в деревенском обиходе и некоторые глины Тульской 
губ. п плотные каолипы—Киевской. 

б] Совершенно другой тип мягкого жирного поделочного камня имеют талько- 
вые пли серацитовые сланцы, которые нередко являются лишь продуктами изме- 
нения и разрушения других пород и нередко переходят в сплошные массы серицита 
ила каолина. В этом отношении особый интерес представляет мягкий сланец у 
Збранок, Овручекого уезда, Волынск, губ., который, по указаниям Тутковского 
[4 — 7], является превосходным и весьма красивым орнаментным .материалом а 
встречается в двух видоизменениях, более твердом ■ — фиолетовом и очень ' мягком, 
нежно-розовом. В действительности это, однако, не тальковый камень, а сернцити- 
зированпый кварцевый порфир. 

Обе эти разности, особенно фиолетовая, широко служили еще до-историче- 
скому человеку для выделки «шиферных пряс.іиц» и еще сейчас встішчаются 
остатки крупных мастерских, где шла обработка этого камня. Он и сейчас ыог-бы 
быть широко использовап, как совершенно плотный однородный материал, 
который легко режется пожем а хорошо прииимает полировку. Мы имеем известие, 
что еще в 1915 г. жил в Збранках крестьянин- самоучка, который из розового 
камня вырезывал мелкие вещицы [?]. 
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II. Кавказ, 

Повидшюму, на Кавказе имеется ряд месторождений плотных тальков, в раз- 
ное время использовавшихся для поделок. Одно из самых старых указаний, позднее 
не проверенных, относится к сыонам горы Арспап в Лрдагапском округе, 
Карсской области по реке Кура -Кулак в 40 вер. от А киски (Ахаідыха). 
Повидймому, это месторождение лежит недалеко от месторождения мраморного 
оникса. Добывается здесь белый, ііо.ьупрозрачиый стеатит (зрескзіеіп по словам 
Р е Ё п е г г с а), называемый местным населением яшмой и ііспользываемый для 
трубок, пепельниц, мундштуков и орнаментов в банях. Р е й п е г г с, посетивший 
эти места в конце ХУШ стол., придает камню большое значение п думает, что 
о нем говорил еіце Страбои при оішсаішн Галацпи [8]. 

Второе место в Закавказье — гора Мармар в ІСагызманском округе Карсской 
обл., где среди змеевиков встречаются желваки зеленого или красного стеатита, 
очень легко поддаюпіегося обработке и имеіоп^сго иногда красивый, пятнистый 
вид. Здесь в 1916 г. было небольшое кустарное производство мелких всіциц, 
безделушек, вазочек и т. п. Месторождение совершенно не изучено, большая 
часть стеатита собиралась жителями в речке по дороге на Шах-Зоя, у летнего постоя 
Мармоты. 

Наконец, в Нахичеванском уезде Цулукидзе [9] отмечал .минерал, близкий 
по свойству к агальмато.ійту н образовывавший гнезда среди продуктов разрушешіл 
фельзитового порфира. Судя по краткому описаешо, в этом случае мы 
имеем дело не с тальковым минералом, а плотной галлоазитовой глиной, практи- 
ческая ценность и запасы которой совершенно неизвестны. 

Ш. Урал. 

Здесь в первую очередь приходится поставить — плотный яблочно - зеленый 
тальк — сплошной стеатит из Южного Ура.іа на юг от Сыростава, около Поляковского 
рудника и во многих других местах, где последнее время этот камень даже исполь- 
зовался для небольших поделок по образцу китайских пагод п божков; при этом 
особенно ценились вепшцы с включением листочков золота. Ярисутствие золота в 
этих стеатитах весьма характерно и препятствует крупной эксплоатации их для 
целей тальковой промышленности. Повидимому, к аналогичным продуктам откосятся 
и опнеання красноватой жилы агальматолита при Грязнушкинском редуте па 
восточном склоне Ирыпдыкских гор. Аналогичны мягкие тальки около Горного 
Щита на Среднем Ураіе (по р. ІСрутишкс), которые в начале XIX века работалисы 
под именем талики для ваз п мелких бездеѵтушек. 

ІУ, Киргизские степи, Семиречпе и Туркестан. 

Б этой области хорошо известен и довольно широко используется плотный 
каолин, носящий местное название колыб-таша (формовый камень по киргизки). 
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1. Кишлак Сайлык в 70 в. от Ташкента на склонах гор Кош- Мулла (Таш- 
кентский уезд) — желтовато-белый минерал состава, близкого в каолину, с очень 
малым содержанием железа (Тейх и Романовский приводят анализы) 
[24, 25]. Штокообразныя выделения в серой полевошпатовой породе (в изменен- 
ном порфире). Наибольший шток в 5 саж. шириной п 3 толщиной. Штоки 
разбиты трещинами с обильными железными окислами и, потому, больших кусков 
выламывать нельзя. Вообще минерал годен лишь для небольших поделок. 

2. Иепайраіі, Суриетага, Скобелевского уезда. 

Старая туземная выработка линзы до двух арш. мощности, вдоль контакта 
мрамора с жилой изверженной породы. Минерал идет па мелкие поделки, как-то; 
печатки и веретена. 

3. Кроме этих двух месторождений и.звсстно и более богатое месторождение 
в Семяречевской обл., Ковальскаго уезда, близ станц. Карачека покой, вблизи почто- 
вого трактата из Верного в Копал. За.іежи этого минерала до 10 метр, связаны 

разрушением полевошпатовых пород— ортоклазовых пор(І)иров и дают прсвоохрд- 
иый, -легко режущийся ножем материал для пепельниц, пресс-папье и др. мелких 
вещиц. Цвет очень разнообразный: молочію - бешй, светло - зелепыО, спаржево - 
зеленый, ярко-красный, кирпичпо - красный, пепельно-серый, кофейный п серый. 
В Верном можно встретить галантерейные вещи самой тонкой работы, причем 
местные казаки простым ножем вырезывают курателт,ные трубки, чапіки, печа- 
тки и пр, 

4. В Каркаралішском уезде, без более точного указания места, встречается 
колыб-таш. идущий у киргизов на поде.теи. Согласно описапиіо С. Ф. Г л и н к и 
[28,29] он совершен по тождествен с колыб-ташем Семпреченской обл. іі по составу 
тоже должен быть отнесен к плотным каслинам. 

5. Полк. Барщевский в своих поисках нефрита в Дарвазе и Горной 
Бухаре отмечает мягкие зеленые и зеленовато-желтые породы по ручью Джарф 
(Дарваз), причем из них два местных мастера занимались выделкой мелких без- 
делушек, в частности украшений для уздечек (Архивное сведение). Точная природа 
минерала неизвестна. 

6. 9то-же лицо в своих допесепиях 1899 г. отмечает, что местные жители 
и йшаны (монахи) добывали мягкий камень в двух пунктах Самаркандской обла- 
сти около г. Пенджекента — близ кишлака Вару и на горе Санги-Шаба, выделывая 
из них для продажи на азиатских рынках четЕси (камни д-ля молитв). Природа 
минерала неизвестна. 

У. Прииркутскнй край и Забайкалье. 

Минерал из группы агальматолита известен в Восточной Сибири в районе 
Прибайка.лья, причем Злобин в 1832 г. высказывал даже мысль, что из этих 
месторождений вывозили свой камень для безделушек китайцы. Первое месторож- 
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денне лежит на левом берегу р. Талой, судя по описанию, недалсЕО от впадения 
•ее Б Еултучную, близ берега Байкала, где в серовато -бедой глине «погружеЕьі|,;| 
куски серовато-зеленого агальматолита, величиною не более 3 дюймов». Повидй-?:',і 
ыому, эта масса «глины уп;емлеиа» между массами гранита. Само месторождение, 
весьма неясно описанное Злобиным, лежит в і в. на ССЗ от пади Улуптуй 
и приблизительно намечено мною на карточке (стр. 166). 

Повпдимому, гораздо важнее и интереснее другое месторождение, указанное 
Щукиным и вторично открытое П е р м и к и н ы м но р. Нижнему Бибою (притоку 
Онона), в скале змеевика, в которой фиолетово -серый, мягкий «ага-льматолит пли 
образный камень образовывал жилу в 8 верш, толщиной». Значительное количество 
валунов этого камня находилось ниже по течению реки. Никаких разведок этого 
месторождения Пермикиіі сделать не мог вследствие дождя, но он придал боль- 
шое значение своей находке, что видно из следующих его слов: «я полагаю, 
такая находка месторождения агальматолита для скульптуры принесет большие 
выгоды, но удобству состава его, действовать резцом самопроизвольно, даже не 
имея болі.шого навыка унравляті* инструментом, так как другие камни для этого 
требуют особенного искусства». Вообще район Саянских гор в области верховий 
р. Окн, Белой, Кйтоя и Джиды представляет весьма большой интерес с точки 
зрения распространения магнезиальных минералов, к которым, по всей вероятно- 
сти, и нрііходится относить «агальматолиты» названных месторождонпй. В нрота- 
воположность восточвому п западному Забайкалью с отрогами Яблоновых хребтов, 
бедных магнезиальными породами и змеевиками, Саяны в своих восточных частях 
представляют исключительное разнообразие змеевиков, офитов, переслаивающихся с 
ними мраморов, роговообманшых сланцев и т. д. 

Так кроме двух выше отмеченных мест но р. Бибою, притоку Опота, и у 
Талой па Байкале, ІІермикнн обратил внимание на верхнее течение р. Сахан- 
гера, левого прптока Кнтоя в его верховьях, гдвгОН отметил прожилки «мармолита» 

Б змеевике п ряд других пород, «поражаіоирх резкой пестротой своих бесчислен- 
ных теней п представляющих нз себя прекрасную мозаику, годную для различных 
поделок — как-то полов п украшений стен». 

Особеино интересным делается этот район потому, что есть полное основанпе 
считать минерал Бибоя, описанный Лермнкиньім, за брусит. До сих пор нико- 
гда брусит не мог считаться поделочным камнем, и Е. О. Романовскому 
принадлежит заслуга выяснения прииснеішя этого камня и устацои.іения связи 
его с Байкальскими месторождешіящ. В 1896 г. в одном ювелирном магазине он 
обратил внимание па пасхал.ные яички из «жада»*), которые показались ему 
весьма похояшми па два образца брусита из коллекции арх. Нила в Петер- 
бургском Университете. Повидимому, еще раньше Ерофеев обратил внимание 
на этот зеленоватый-просвечивающий камень п ііоручил его нроанализііровать. 


До йсследсввнии, они окашись, однако, из змеевика. 


Об этом камне Е. Романовский сделал доклад в Манералогическом 
Обществе, а в его архиве мною найдены как самые образцы, так и ряд интерес- 
ных замечаний, приводимых ниже: 

«На одном образце можно было прочесть руку арх. Нила: «Саянского хребта 
около р.р. Онота и Урика, Агальматолит 1853 г.». Камень с белыми и желтыми 
нрожнлкамз. Прилагался ана.тнз 1875 г. Н е н а д к е в п ч а: М^О — 68,93, НаО — 
30,64, КеО — 0,78, иераствор. ост. 0,96, сумма — 101,31». 

Вероятно, что этот образец и есть тот агальматолит, который был описан 
как раз в этом же 1853 г. Пермикииым с бер. Нижи. Бибоя. Таким образом 
талькообразный камень, который еще в начале XIX века указывался из 
этого района, является типичной разностью бедного железом брусита. Является -ли 
часть китайского агальматолита тоже этим минералом? Весьма вероятно, как веро- 
ятно н то, что часть «мягкого жада», употребляемая для дешевых поделок в 
промышленности, должна быть отнесена не только к змеевику или тоѵіьку, но н к 
типичному бруенту. 

Довольно многочисленны, но довольно неясны указания на агальматолит в 
Селенгинскѳй Даурни. Кроме месторождений на восток от Верхпеуаинска, мы 
находим любопытное указание у Ее л ьб ер га [19], который в 5 верстах от 
Селенги, в Кряжевой пади (по монгольски Еундувн) «нашел огромную скалу, 
заключающую в себе гориокаменную породу агальматолита (образного камня), 
который в случае требований может быть без затруднений доставлен водою до 
самого Иркутска». При этом Еельберг отметил существование агальматолита 
различных цветов и видоизменений. 

Точных сведений об этом минерале, к сожалению, не имеется. 
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О Не относится іи указаняо па розовый агальматолит в нефедьевиту? 




Змеевик 

(серпентин, офит), 

ЗиеевиЕ в общем редко считается поделочным камнем й далеко не дооцепи* 
вается по овойи техническим свойствам и красоте и разнообразию тонов. Меяіду 
тем в течение нескольких столетий знаменитая саксонская компания в Цеблитце 
разрабатывала огромные ломки .змеевика и вытачивала из него различные худо- 
жественные изделия - столешницы, ступки для аптекарских лабораторий, чернильницы, 
подсвечники и друг, изделия *). Повидимому, и у нас в конце ХУІІІ-го века змеевик и 
офпокалькпты на Урале тли на изготовление частей табакерок, ручек от ножей, 
пластинок для безделушек и т. д., а в начале XIX па Мраморском заводе из 
него готовили сотнями «растиратслыіые чашп».^ 

Змеевик характеризуется значительной вязкостью и красотой сочных тонов 
от зеленовато-желтого (благородный змеевик-офит) до темно-зеленого, почти черного. 
Некоторые разности его нс отличимы по внешнему виду от дорогого нефрита или 
жадеита, но легко могут быть узнаны по своей мягкости. Значительная мягкость 
змеевика сильно мешает его широкому распространению, хотя с другой стороны 
облегчает его применение в кустарных изделиях, 

У нас на >рале в последние годы он стал широко употребляться па разные 
мелкие изделия: иепельницы, шкатулки, ножи для бумаги и проч. В тонких слоях 
некоторые его разности обладают приятным зеленовато-оливковым цветом с темными 
пятнами хромистого железняка и по своему виду напоминают нефрит; в изделиях 
они по цене раз в 8 дешевле последнего, чему отвечает и меньшая их выноелп- 
■вость при употреблении, быстрое потускненье полировки и хрупкость щ)0 ударе. 
Такая темно-зеленая, разность с черными пятнами при просвечнваоио называется 
моховиком **) и подвергается обработке кустарями Екатеринбурга и Мраморского, где 
сосредоточен центр серпентиаовой обработки. Вторую разность составляет благо- 
родный змеевик — офит, представляющий сшіошной желто-зеленый камень однородной 
окраски приятного просвечивания по краям ***). Он имеет применение в Уральских 


шя 


в Италии йегрѳпішо вазывали различные велепыѳ породы мягкого типа: зеленый брекчее- 
вйдный мрааіор Фессаіиц, разрушенное габбро Тосканы о блестками ддаллага ж дашѳ иногда зелоный 
лабрадоровый порфир Крокея в Гредин. Эту теішннолотяю следует иметь в виду. 

Нб следует смещивать с моховикоаг— люховыы агатом. і 

***) Иногда Б прошышіонаости называется жадом шш жадеитом. 






каменных кабинетных изделиях; из него изготоыяіот листья и стебли к плодам, 
сделанным из камня, которыми украшают вазы, пресс-папье, альбомные доски 
II т. д. Этот сорт змеевика более редок и образует лишь вторичные прожилки 
в сплошной змсевиковой породе* **) ). 

Наконец, третий сорт змеевика представляет плотный мелко-чешуйчатый мине- 
рал, идущий в большом количестве у наших кустарей Урала и на гранильных фа- 
бриках для вытачивания форм чаш, ваз, накладок и т. п., на которые наклеивается 
каменная фанера в русской мозаике. Этот-же сорт широко шел в тридцатых 
годах прошлого столетия для аптекарскикпх ступок Медицинского Департамента. 

В России змеевик в огромном разнообразии разностей и тонов встречается 
особенно на Урале, где, очевидно, в дальнейшем может получить большее значение 
в качестве поделочного и орпамеитовочного камня. Разнообразие его тонов, от 
белого с зеноватым оттенком до густо-темео-зеленого, однородное строение иногда 
с красивыми жилками — все это делает из него недурной поделочный материал. 
Перечислить отдельные места на Урале, где он мог-бы эксплоатпроваться, не 
представляется возможным; отмечу лишь некоторые, наиболее характерные место- 
рождения как па Урале, так и в Саянах. 


І.|Оро^нн 0 хороши змеевики Нижне-Исетской дачи, откуда и получается 
большоЛ .чавть , материала, обрабатываемого Екатеринбургскими и Мраморскими 
вустар|іии р,^’іНаиболее обычен здесь сорт «моховик» (особ. 184-ый кварт.). 

,3. В Кыштымской даче Николаев отмечает месторождение благородного 
змеевика, которое может иметь практическое значение: в Соймаповской долине, по 
трактовой дороге в Кыштым, в отвесной скале близ Калачева лога — мощные жилы 
красиво окрашенного в разнообразные зеленые тона, просвечивающего в сильной 
степени, благородного змеевика. 

3. Попов описывал в 1811 г. темио-зе.іепый, в тонких пластинках полу- 
прозрачный серпентин «в бѴа верстах от Иткульской деревни, по дороге из нее 
па Каелпнекий завод, через башкирские деревни Среднюю и .Малую, или в 1 с поло- 
виною версте от озера Татыпіа на ровном месте»; «из него делают изрядные 
табакерки и другие вещи». 

4. Очень хороши и давно уже использовались Мраморскими кустарями раз- 
личные сорта змеевика, ломавшегося на западной стороне известной Мраморной 
Горношитской ломки. Этот змеевик весьма однороден, хорошо принимает полировку, 
приобретая при этом прозрачность и приятный густо-зеленый тон. 

5. Очень хороши змеевики по р. Пышмо около Пышминска, на восток от 
Екатеринбурга. Они весьма разнообразны как по строению, так и по топам, п, 
потому, заслуживают полного внимания. 


*) По описандю в 1779 году Лепехяпа ссерпентиновые породы назывались нашими 
каменотесцами троицким камнем*. Правда-ли это? 

**) Изделия из змеевика нередко предлагаются проезжающим на ст.жел. дор. Мраморской. 


6. А. Воробьев отмечает весьма ценные поделочные сорта змеевика, 
«тровяно-, луково-, фисташково-зеленый, зеленовато- бурый, темно-зеленый, почти 
черный змеевик добывается между Мвасским заводом и Сыростаном; благородный 
светло-зеленый змеевик между д. Муйнаковой и Поляковкой; отпечено также 
месторождение по р. Соловчанке в станице Бваркевской Верхнеуральского уезда». 

Вторая аблтть распространения змеевиков в России— это верховья 
Ёнтоя в Саянах, откуда Пермикин описывает (особенно по р. Сахангеру) ред- 
кой красоты змеевик и змеевиковые брекчии. 

При большом разнообразии Уральских змеевиков практическое значение этих 
месторождений— только в %душ;еи, однако, следует иметь их в виду уже сейчас, 
попутно наир, с добычею нефрита. 

Отчасти к змеевику могут быть отнесены офиокальциты Южного Урала, 
более подробно описываемые в книге о мраморах России А. Ферсмана и Р. Рос- 
сиенской. Необходимо только отметить, что этот полумрамор-полузмеевик еще в 
тридцатых годах прошлого столетия употреблялся местныйи мастерами для черенков 
ножей и с этою целью добывался в ІѴа верстах на Ю.З. от дер. Медведевой и 
в 5 верстах от Саткинского завода на Южном Урале. 
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Морская пенка 

(с еп полит) и кремнистый магнезит. 

ЭТОТ' минерал идет в довольно большом количестве на поделку, на трубки 
и чубуки и привозился из месторождений Боснии и Малой Азии. Обработка произ- 
водилась главным образом в Вене, в меньшей степени в Константинополе. 

Русские месторождения настоящей морской пенки неизвестны. Единственное 
месторождение минерала, очень близкого к ней, но сильно пропитанного различными 
углекислыми соединениями, — Башарта Оренбургской губерний. Верхнеуральского 
уезда. Количество его запасов незначительно, а технические свойства не испро- 
бованы, однако весьма вероятно, что несмотря на 20 — 30 % примеси карбоната 
он сможет явиться недурным материалом для чубуков и трубок *). 

Совершенно к другому типу могут быть отнесены кремнистые разности плот- 
ного магнезита, на которые обратил особое внимание Воробьев **). Этот плот- 
ный форфоровидный камень, весьма напоминающий кахолонг, известен в целом < 
ряде змсевиковых районов Юнсного Урала (в Наралинских и Губерлинских горах 
и др. м.) и в поделках весьма напоминает слоновую кость, хотя и не обладает 
прозрачностью настоящего кахолонга. Этот магнезит широко использовался нашею 
крупною промышленностью для мелких поделок и особенно для Флорентийской 
мозаики. Откуда в точности получали этот камень Верфель и Петергофская 
гранильная фабрика, мне выяснить не удалось, но по общему типу образцов 
с остатками темно-зеленого змеевика надо думать, что камень попадал' из Южного 
Урала. 



Гипс и ангидрит 

(алебастр, селенит, ангидрит). 

Гипс в качестве поделочного материала имеет троякое применение: наиболее 
чистые мелкозернистые, но достаточно плотные массы алебастра идут для непо- • 
средственного вытачивания художественных изделий *), сплошные массы сахаро- 
образного алебастра, нередко со слоистой окраской, пилятся на доски для столов, 
изредка для облицовки внутренних помещений, наконец, желтоватый, золотисто- 
красный гипс, под именем сеіснита, идет для вытачивания безде- 
лушек, пепельниц, приборов для туа.іетного стола, пасхальных яиц и т. п. Все 
эти три типа наблюдаются в России, но,, к сожалению, гипсовый камнерезный 
промысел находится в крайней запущенности и далеко не отвечает тем богатствам 
гипсами разных сортов, которыми славится особенно восток Европейской России. 

Обработка алебастра и селенита до сих пор носила чисто кустарный характер: 
селенит преішуищственно работался в деревнях Ерасноуфимского и Кунгурского 
уездов, в местах его нахождения, тогда как бе.гай и желтоватый алебастр обра- 
батывался или в Екатеринбурге, в специальных мастерских, ила в Мраморском, куда 
он привозился скупщиками из вышепоименованных уездов Пермской губ. и где он 
подвергался дальнейшей и очень грубой обработке. Наименее развитой у нас являлась 
распиловка сплошного гипса, которая лишь спорадически производилась в наших 
мастерских и не могла конкуррировать с более нрочныи и более твердым Ураль- 
ским мрамором. Только за последние годы ринулась обработка сплошного алебастра— 
гипса, как белого, так и пятнистого или серого. В этом направлении за послед- 
ние перед войной годы были достигнуты довольно удачные ' результаты, и в мага- 
зинах кустарных изделий и в частности в Музее Уральского Общ. Люб. Естествозн. 
в Екатеринбурге можно было видеть довольно изящные изделия из алебастра— пепель- 
ницы, лодочки в русском стиле, коробочки в виде уточек и т. д. С художествен- 
ной стороны некоторые модели весьма удачны, но вообще в них пе наблюдается 
разнообразия и невидно художественного приспособления к камню. Образцы 

*) Надо обратЕть вняаааио на ншіюмительпо жудошественпов ариженевиѳ алебастра дл 
фонарей-светилъввков и люстр, дающвх привтныи матовый свет и обнаруживающих при , топких стен- 
ках красивый рисунок строения камня (см. Павловский двореЦ) дворец в Гатчине), Следовало бы 
нрименнть и наши сорта для электрических ламп и люстр. 
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и некоторое руководство художественною стороною давалось Ераоноуфимским худо- 
жественным училищем. * 

Более широкое использование русского алебастра было предположено в начале 
тридцатых годов прошлого столетия в связи с убранством Зимнего Дворца в Петро- 
граде. В 1836 г. директор Екатеринбургской гранильной фабрики п^іедпринял раз- 
ведки во-первых у устья р. Чусовой, во-вторых— в окрестностях гор. Кргура. В первом 
месторождеени (особенно дер. Гофмановой) алебастр оказался очень чистым, во в неболь- 
ших кусках, и потому добыча здесь была прекращена. Более удачными оказа,іись работы 
у Кунгура, где вновь назначенным известным шихтмейстером Портпягиным велись 
разведки в районе села Степаеовского, в 20 верстах вверх по р. Ирени. После 
ряда неудач работы были перенесены еще выше по р. Ирени к Ашапскому заводу, 
где и удалось, после ряда мытарств, заготовить нужные для Зимнего Дворца доски. 
Здесь алебастр встречался в больших чистых глыбах, «который имеет одинаковый 
вид белизны, да и самая крепость превосходила гораздо против Степановского, 
который в полир может дать в сравнении мрамора или даже и глины, па топкости -же 
кромка держится так-же, как и твердые породы камней. Это весьма, только . как 
я думаю и если не ошибаюсь, будет важное открытие к добыче алебастра, хотя 
и затруднительна ломка оного . . .ѵ (из донесения 1838 г. М. Портягииа). 
Здесь добыто было досок в поларшана в квадрате 51 штука, но очень большой 
белизны и чистоты тона добиться не удалось. Более успешно пошла работа с ва- 
лунами гипса, паходимого на полях у дер. Аііачевки и Ясыльских Ключей, 
несколько вверх по Ирени. * 

Однако, при пересылке в' Петроград до трети всех досок сломались или ока- 
зались поврежденными, что вызвало неудовольствие Дворцового Управления и 
добыча была совершенно прекращена. 

Гораздо больше значения, как на русском рынке, так и на иностранном, 
имели изделия из нашего селенита, несомненно красивого, но очень непроч- 
ного и мягкого камня. Красивый золотистый цвет, шелковистый отлив, легкая 
обработка с хорошо принимаемою полировкою являются положительною стороною 
камня; однако, его мягкость и хрупкость заставляют очень скоро терять эти свои 
достоинства. 

Для селенита весьма характерна центральная полоска, пересекающая нити 
параллельно стенкам жилы на различных расстояниях от боков. Эта бороздка 
является сечением той плоскости, в которой сростались обе стороны жильных 
отложений, так как по всей вероятности с обоих сторон стен кристаллизация шла 
одновременно. Эта бороздка иногда создает нежелательные разломы по этому напра- 
влению, но в других случаях вырисовывается как красивый излом прямых линий 
иголочек селенита. 

Хотя обработка селенита уже давно известна в ряде деревень Кунгурского и 
Ерасеоуфимокого уездов, тем не менее художественная сторона изделий стоит 
весьма низко, и банальность форм, некоторая грубость обработки и отсутствие 


сколько-нибудь художественного руководства заставляют серьезно подумать об 
улучшении этого вида камнерезного промысла. Между тем дешевые селенитовые 
изделия и на русском рынке и особенно на заграничном (на кустарных выставках 
в Лондоне) пользовались вполне заслуженным успехом, и несомненно, что и в 
будущем дешевые изделия из этого камня смогут играть роль в вывозе русских 
изделий из камня. 

К сожалению, положение нашей селенитовой промышленности совершенно не 
обследовано и даже бытовые стороны, не говоря о технических, совершенно не 
отмечены в напіей литературе. 

Переходя к описанию самих ІІ[--оторождений гипсов, годных для поде- 
лочных целей, необходимо прйкде всего оговориться, что к сожалению наши гипсовые 
богатства до сих пор еще не сведены, не описаны и не изучены. Между тем мы 
имеем в России огромные площади, занятые гипсовыми отложениями, среди которых 
несомненно встречаются гораздо чаще, чем мы это сейчас знаем, те разности, кои 
могут иметь значение в качестве поделочного или орнаментовочного камня. В этом 
отношении прежде всего приходится говорить о востоке Европейской России, где 
в области Поволжья, Прикамья и западных склонов Урала мы встречаемся с исклю- 
чительным богатством гипсов перми и пермокарбона. Наиболее высокие сорта, и в 
частности алебастр, обычно отмечаются между р. Сылвой и Чусовой, причем жилко- 
ватый розовый селенит главным образом приурочен в этому району, где особенно 
отмечается по Чусовой. Розовый жилковатый селенит отмечается и по р. Полу- 
денный Пизь, в северной части Осннского уезда (дер. Еашнна) |2]. 

Любопытно отметить, что Попов в 1804 г. так говорил про селенит; «лучи- 
стый, бело-желтоватый, как-бы из параллельных блестящих ниток или мочек 
состоящий гипс, употребляют крестьяне под именем «сыпи» от поруба или пореза 
членов». ІІыляев думает, что этот камень бы.і известен на Руси давно под именем 
«целенятес». 

Б общем селенитовые месторождения очень мало изучены и только частично были 
посещены в 1914 г. В. И. Крыжановским, который особое внимание обратил 
на .!омка селенита в 5 верстах на ЮВ. от Ашапского завода, на правом берегу 
р. Ирени, в Ясыльских горах Кувгурекого уезда, в 50 верстам на юг от Кунгура. 
Селенит обнажается в ряде копушек, ям и дудок, которыми изрезана вся гора, 
и залегает горизонтальными жилками, подстилаясь и покрываясь серою слоистою 
известково-глинистою породою. Иногда тонкая жилка расширяется во вздутие до 
5 — 6 верш, в диаметре, дающее хороший поделочный материал. В самой почве 
иногда попадаются массы белого алебастра. Местные крестьяне указывают на то, 
что .іучший селенит находится близко от обнажений и что, таким образом, но 
мере углубления дудок в штолен он обычно исчезает. Если последнее » наблюдение 
правильно, то образование селенита следовало-бы связать с влиянием поверхностных 
растворов и перекристаллизацией слоев гипса — алебастра. 




1І0 указанию Варсонофьевой камнерезное дело началось сначала кустарно 
в дер. Тураевке и потом перешло в Богомолово п Покрово-Ясыльское, где перед 
войною образовалась специальная артель, поддержанная Пермским земством и пред- 
полагавшая пустить материал в большом количестве за-границу. Благодаря худо- 
жественным образцам, присланным из Перми, здесь наладилась не только селенитовая 
обработка, но и выделка изделий из алебастра р^ных сортов: молочно-белого 
с прожилками более прозрачного, серого, желтого, нятнистого и жилковатого. Были 
годы, когда по Ирени добывалось до 10.000 пудов селенита (напр. в 1895 — 
1897 годах), причем пуд сырого материала, в зависимости от качества и круп- 
ности, расценивался от 30 до 60 копеек. ф 

Кроме вышеописанного района гипсы высоких качеств известны и из более 
южных частей западного склона Урала, в пределах Уфимской и Оренбургсіюй 
уберний. Так по р. Иняк, впадающей в р. Ик, правому притоку Сакмары, Кар- 
пинский отмечает нахождение в слоеватых гипсах «шарообразных, до 1 аршина 
диаметре, скоплений снежно-белого мраморовидного гипса, мелкозерппстого и 
однородного, как Каррарский мрамор». Эти скопления, судя по описанию, очень 
напоминают те алебастровые желваки, которые отыскиваются среди третичных 
глин в Тоскане— в окрестностях Сиены, Пизы, Флоренции и используются как 
первоклассный материал для вытачивания и вырезывания художественных без- 
делушек. 

Наконец, в самые последние годы па Самарской Луке, в дер. Ширяевой, был 
обнаружен синеватый ангидрит, который стал употребляться местным населе- 
нием на различные поделки под именем «Жигулевского мрамора». 

Этот-же голубоватый ангидрит еще в шестидесятых и восьмидесятых годах 
добывался по р. Пьяне в Княгининском уезде Нижегородской губерний, где в селе 
Барнукове из него по указаниям Докучаева делали красивые столовые доски, 
вазы, пепельницы, подсвечники и т. п. Особенно красивы были изделия из темного 
белосерого алебастра с радиальнолучистыми шариками листоватого селенита. Как 
м в Самарской Луке ангидрит назывался мрамором, а прозрачные сорта его и 
алебастра — < леденцем > . 

Нет никакого сомнения, что ангидрит, столь распространенный в пермских 
1 пермокарбоновых отложениях Поволжья и Прикамья, является весьма ценным 
материалом для мелких изделий. 

Этими краткими данными ограничиваются наши сведения о гипсовых место- 
рождениях России и надо пожелать, чтобы геологи и минералоги подвергли их 
более систематическому исследованию с интересуюпщй нас точки зрения *). 


*) Любопытно отметить, что Масциагі (Еььаіз 8. 1. тшбгаі- 1787. р. 434) отмечает красивый 
■оіупрозрачный гипс беюго, зѳісного (?) или желтого цвета, из которого в Москве делали столеш- 
ввцы и вазы. Других сведений об этом производстве у меня не имеется. 
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Этот камень должен считаться по-нстпне русским, так как ни одно место- 
рождение малахита в 'мире (Австралия, Северная Америка) не может сравниться 
с богатством этого поделочного материала на Урале. Его роль как орнаментовоч- 
ного и поделочного камня хорошо известна, известна она была и древности, когда 
самые дорогие строения украшались малахитом; так колонны храма Дианы в 
Эфесе, перенесенные позднее в Св. Софию, были обложены этим каішсм. 

Почти вся промышленность по обработке этого камня сосредоточена в России 
и в частности на Урале, откуда изде-іия широко распространялись по разным 
странам, частью в виде небольших безделушек, частью в форме тех дорогих и 
крупных изделий— ваз, чернильниц, канделябров и т. іі,, которые передавались из 
дворцов царей в качестве подарков. 

Начало более крупной добычи малахита было положено около 1810 г. в связи 
с разработкою Меднорудянска. По архивным сведениям Горного Департамента за 
1820 г., малахита ежегодно добывалось около 1.000 пудов, причем цена его 
равнялась 1.000 рублями за пуд. До этого времени камень ценился как драго- 
ценный, шел на бусы, перстни и брошки. Так продолжалось, конечно, только до 
больших открытий около 1825 г., с которого времени начался расцвет малахито- 
вой промышленности и применение его в крупном декоративном деле и к каковому 
времени относятся самые крупные малахитовые изделия (колонны, чаши, вазы 
и т. д.).В начале Николаевского времени погоня за малахитом доводила его цены 
даже за маленькие куски но 25 р. за фунт, причем, по с.товам Щеглова, 
«позолота оправы их возвышает красоту и блеск их*. 

Гранильная фабрика в Петергофе покупала в тридцатых годах огромные 
количестеа и платила пс 8—16 рублей за фунт лучшего качества. 

Очень значительная мягкость камня, казалось-бы, не должна была давать 
ему распространения, однако густота и красота его зеленого тона, своеобразность 
и разнообразие оттенков и рисунков нридают ему ту красоту, которая производит 
сильное впечатление, как в Эрмитаже (вазы, столы), так и в йсаакиевском Соборе 
(колонны) — в этих двух единственных в мире сокровищницах русского цветного 
камня. Не даром самым ценным подарком Александра 1 Наполеону был стол, 
канделябр и ваза из малахита. Не меньшею известностью пользовались и огром- 


вые; чаша 2 х 1,43 метра и ваза высотою в 2 метра бО^сант., выставленные 
Демидовым на Парижской выставке 1878 г. 

Светлое отличие «бирюзовое» у гранильщиков ценится раз в пять дороже 
темного «плисового», так как обычно гранильщиками наблюдается, что, чем светлее 
малахит, тем выше его полировка. В изделиях играет роль и красота рисунка, т. е. 
сочетание темных и светлых оттенков, и вместе с тем переход синих и зеленых тонов. 
Весьма часто, особенно в светлом малахите, наблюдаются черные дендриты марганце- 
вых окислов или медных соединений кобальта, дающие красивый своеобразный рисунок. 

Малахит бывает различным по своему' строению; прежде всего приходится 
различать ра сорта; ленточный, струистый разных тонов, преимуществеино свѳт- 
.іых, и особенно красивый радиально— лучистый шелковистый сорт темно-изумруд- 
ного тона; к сожалению, его полировка очень трудна и непостоянна. 

Малахитовыми изделиями славился Екатеринбург и особенно его гранильиая 
фабрика, откуда сырой материал вывозился во Францию и другие страны. Между 
изделиями из него славится громадная чаша, хранящаяся в Берлинском музее,* 
она была подарена Николаем I Фридриху-Вильгельму Ш. В селе Спасском — под- 
московном имеяиЕ графа П. Б. Шереметьева, богатство которого вошло в пого- 
ворку, была комната, обделанная малахитом. Такве-же малахитовые залы имеются 
в Аничковом и Зимнем дворцах *). 

Сравпите.ііьно редко камень идет на мелкие поделки, брошки, запонки, серьги, 
булавки (что ценилось раньше, в начале XIX столетия); главное применение камня — 
в больших поделочных вещах, начиная с коробочек, пепельниц, письменных при- 
надлежностей и кончая большими вазами, столами, отделками для каминов и колон- 
нами, В последней группе в.здеійй речь идет обычно не о применении сплошных' 
кусков, а об обделывании предметов пластинками, вырезанными из камня и подо- 
бранными так, чтобы получался красивый рисунок и стушевывались границы между 
пластинками, склеиваемыми при этом особой мастикой. По характеру своего 
применения малахит близок к орлецу и лазуриту, по гораздо дешевле последнего; 
в обработке он очень легок, так как весьма мягок и хорошо принимает полировку. 
Добываемый малахит сортируется на поделочный (разде.іяемый по крупности кусков, 
начиная с Н фунта до 10 фунт, и т. д.) и на мелкий, годный лишь для приго- 
товления краски, широко идущей на покраску крыііг. 

Цена поделочного малахита 3 а пуд в кусках на месте колебалась в 1900 году 
от ф. до 1 ф. 26 р. от 4 ф. до 5 ф. 76 р. 


>1>>2»36> »5»» 7» 92» 

>2»»3»48» »7»> 10» 1І2 » 

» 3»»4»бО> выше от 150 до 2000 р. 

Краска малахитовая от 12 руб. 50 коп. до 20 руб. за пуд. Перед войной 
в 1914 году эти цены повысились на 30—50%. 


*) Б 1838 г. былн сдолапы из зиалахжта на Шіер, гран* фабрике 8 колонн для малахнтовог» 
зала Зимнего дворца, Обошлись они около 60 тыс, ртблѳі. 


Месторождения малахита крайне многочис-іенны в России, так как он сопро- 
вождает медные руды в большинстве их месторождений. Однако, практическое 
значение имели малахиты лишь двух крупнейших месторождений — Меднорудянского 
и Гумешевского на Урале и лишь небольшое случайное значение мопи иметь 
малахиты но р. Рассыпухе в Кыштымском округе и из некоторых рудников на 
Алтае. 

1. Меднорудянск в Нижнетагильском округе. 

Около самого Нижнего Тагила в медных рудниках Демидовых встречалйсі> 
самые высокие сорта малахита, образовывавшие большие неправильные скопления 
или жилы в известняке. 

Так, в 1835 году на глубине 36 саж. под руслом речки Рудянки встречено 
было гне.здо малахита до 3 саи{. длины и в 1 саж. ширины и высоты, весившее 
(по расчету) до 15.000 нудов. Из некоторых частей этой глыбы были выделены 
отдельные куска без трещин весом в 300—400 пудов очень высокого качества. 
Неизвестный автор, детально описывая эту находку в Горном Журнале, отметил, 
что «если употребить сей малахит па украшения, то им можно выложить 
13440 кв. арпіин>. 

Это месторождение по своему богатству, мощности, пригодности для изделий 
и для облицовки архитектурных украшений, а также по красоте узоров и по 
чистоте окраски зеленых тонов, является единственным до сих цор во всем 
земном іпаре, за исключением Гумешевского рудника в Сысертском округе, запасы 
малахита в котором уже давно исчерпаны. Отсюда был взят малахит для 
знаменитых колонн Исаакиевского собора, а такясе мягкий малахит для малахитового 
зала Зимнего Дворца и для столов Эрмитажа *). 

Разработка Меднорудянского рудника начата была в 1814 году, но до 
1835 года количество и качество находимого малахита было сравнительно 
ничтожным. Ежегодно при добыче руды попутно получалось малахита от 2.000 
до 5.000 пудов в год. Вес наибольшей глыбы малахита был определен 
в 35.000 пудов; вес наибольшего из кусков, выданного из рудника, 135 пудов. 
В конце 90-х годов прошлого столетия в добыче ма-чахита стало наблюдаться 
уменьшение. В настоящее время малахит в руднике встречается только гнездами 
в та,іьковых глинах среди известняка и встречается много реже, чем раньше, 
чем и объясняется значительное повышение цены на него в последнее время* 
Тем более ^интересными являются новые находки на Урале. Так, около самых 
знаменитых меднорудянских шахт в 250 приблиз. саженях на частной земле 
в 1913 году при рытье колодца рабочие случайно наткнулись на отдельные куски 
превосходного малахита. Владелец участка Треухов заложил здесь небольшую 
шахту и под массой крупнозернистого мрамора на глубине 39 аршин встретил 
массу малахита в несколько тысяч пудов, кусками до 8 пудов. Большая часть 


Очень хороши глыбы малахита в Н. Тагильском заводском музее. 
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материа.![а, благодаря своеб мелкости и рассыпчатости могла пойти только для 
перемола на краску, по попадались куски большой ценности для поделок. 

%. Гумешевский рудник Полевской дачи, на юг от Екатеринбурга. 

Знаменитые медные рудники в конце ХТШ века дали огромный и прекрасный 
материал, нередко раздававшийся разным музеям владельцем этих рудников 
Турчаниновым. Прекрасные образцы этого ма.іахита имеются в минерало- 
гическом собрании Академии Наук а особенно в Горном Институте, куда была 
передана большая глыба малахита весом в 94 пуда, подвесеипая Турчаниновым 
Екатерине П-й в 1789 году. 

Глыба эта оценена была в 25.714 р. 28 к. (т. е. 100.000 р. ассигнациями) 
и по своей однородности, плотности и красоте рисунка на отчасти отиолированной 
поверхности, весьма замечательна. В этом месторождении, дававшем до открытия 
Медаорудяпска огромное количество превосходного материала, малахит лежал 
в красных глинах и добывался кусками до 10 пудов весом [2]. 

Насколько ценен был этот материал в Екатерв пинскую эпоху (т. е. до 
открытия Меднорудянска) видео из того, что камня не было достаточно даже 
для приготовления бывших в моде табакерок. 

3. Другие месторождения на Урале. 

Гораздо меньше значения имеет малахит из Кыштымского рудника но 
р. Рассыпухе, притоку р. Миасса в Соймаиовской долине, здесь быле найдена 
глыба малахита в 30 іг. , ноднесенеая Горному Институту в1 82 9 г. Расторгуевым. 
Малахит, но описанию Гофмана, залегал в контакте змеевика и известняка 
н специально добывался для поделочных целей. По всей вероятности к этому 
месторожрнлю должны быть отнесены те две г.шбы малахита, которые хранятся 
Кыштымском заводском музее [10]. 

Небольшое количество малахита давали в ХТПІ веке и знаменитые Туринские 
(Походяшинские) рудники в Богословском округе на Северном Урале, где малахит 
встречался в небольших количествах в верхних частях жил, ныне уже совершенно 
выработанных. 

Б последнее годы запасы малахита сильно истощились; его месторождения 
обычно связаны с верхами месторождений, с переработкой медных руд углекислыми 
водами поверхности и лишь сравнительно редко, как в Меднорудянске, связаны 
е переработкой известняков горячими медными растворами из рудных жил. Поэтому 
но мере углубления медных рудников количество малахита иадает и грозит 
прекращением его добычи, если только находки новых окисленны.\ руд 
вновь не дадут Уральскому рынку этот красивый цветной камень. 

Вместе с малахитом в тех-же натечных скоплениях встречаются хризоколда 
и разные фосфаты меди (элит, демидовит, тагалит и др.), которые обусловливают 
■ередко смену зеленых и синеватых тонов, но вызывают нередко неоднородность 
или легкую выкрашиваем ость кусков. Иногда малахит прорезан жи.іками и синего 
азурита, что придает ему очень красивый цвет. Кварцы, окрашенные малахитом 
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и азуритом, известны в изделиях Египта и происходили очевидно из месторождений 
Синайского полуострова. Такие же азуритовыя украшения я видел в Монголии. 
Весьма вероятно, что в этом направлевии очень красивый материал может дать 
Алтай и Киргизские степи; однако, до сих пор с этой точки зрения не смотрели 
ша огромные отвалы медистых кварцев в разных рудниках этой области. 
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Известковый шпат и его разновидности. 

Известковый шпат нередко употребляется для поделок и мелких украшений, 
а также для различного рода безделушек в своих кристаллических сортах, и для 
разных орнаментовочных и (строительных целей— в сплошных сортах мрамора 
или оникса. 

Вобщем имеют практическое применение нижеследушие разности: 

1. ЙС.І андский шпат. 

2. Натечные капельники, сталактиты, арагонитовые натеки, 
гороховидный камень. 

3. Мраморный оникс. 

4. Мраморы и мраморовидные известнякп, (люмахелла, 
офиокальцит и др). 

В виду особого значения мрамора для архитектурных и орнаментовочных 
целей, детальное изложение этого важного материала составит предмет специальной 
монографии совместно с Р. Б. Россией ской. Точно также за рамки настоящей 
работы выходит обзор жемчуга, перламутра и кораллов, хотя по своему составу 
они отвечают группе углекислого кальция. 

Сравнительно мало приходится говорить и об арагонитовых натеках и оолптах 
типа карлсбадских отложений. Эти образования, несколько приближающиеся по 
своему составу и строению к мра.чурному ониксу, отлагаются из горячих угле- 
кислых источников, прекрасны»} примером чего может служить известковый камень 
(арагонит) из отложений Карлсбадских терм (в Чехии), идущий на мелкие 
безделушки и галантерейные вещи. Мы, к сожалению, не знаем в России место- 
рождеиий- арагонита этого типа, хотя весьма вероятно, что некоторые термы 
Закавказья и Турецкой Армении с одной стороны, и особенно, горячие источники 
Шугнана (в Туркестане) с другой, могли бы про более ''внвмательном изучении 
их осадков дать подходящий для поделочных целей материал (см. мраморный оникс). 


I. Исландсний шпат. 

( Исландский шпат не может считаться камнем поделочным, так как упо- 
требляется .шшь в прозрачных спайных кусках в качестве предметов для украшений, ' 

II в качестве матеря ала д.м садовых украшѳипй, устройста акварвумов, эвмввх садов можно 

: рекомендовать красивый пористый известковый туф из села Пудость в 10 в. от Гатчины, 

I Петроградск. губ. 
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пресспапье и т. іі. С этой целью чистые куски его продавались в Крыму около 
Байдарских Ворот проезжающим, привозившим неизменно этот сувенир с Южного 
Берега Крыма. Чистые спайные куски, однако, не часты и, вобпщм, известны 
лишь в горе Форос, около Байдар, в Кубанской об л. ив нескольких 
пунктах Якутской и Енисейской обл. *). 


2. Натечные капельники, сталактиты, сталагмиты. 

С некоторой натяжкой могут быть отнесены к поделочным камням разного 
рода сталактиты, которыми так часто туристы украшают свои комнаты, бесжа- 
лостно оббивая варварской рукой подземные пепщры и выработки. В этом 
отношении приходится особенно настаивать, чтобы посетители пещеры не превра- 
ща.ти бы этих красот природы в оЬ^еЩ сіе Іихе, и не губили бы тех 
сказочных и фантастических форм, которыми гордятся недра. Целый ряд переходов 
связывают сталактиты с осадками мраморного оникса, отлагаюпщгося обычно из 
терм (см. ниже). 

Наши сталактитовые пещеры почти совершенно не изучены п нет даже 
попытки свести разрозненные сведения о них. В качестве особенно богатых 
сталактитами надо отметить: 

1. Пещеры Крыма— Скеля- Коба в Байдарской долине с великолепными 
гонкими и хрупкими сталактитами **); 2 пещеры в верховьях реки Качи — 
оригинальные прозрачные сталактиты; 2 пещеры на Чатыр-Даге, Кизил-Коба 
в верхнем течении Салгира и Туакская пещера на Южном Берегу. 

2. Пещеры Кавказ а— известны сталактиты в пещерах окр. Сухума ***). 

3. Очень богаты сталактитами пещеры Ферганы, в районе на юг от 
Скобелева. 

4. Хороши ста.іактиты в Лаклинской пещере Саткивской дачи на ю. Урале 
(в 2 в. от башкирской дер. Лаклы и в 30 в. от Саткинского завода). Часть на- 
теков, по словам Я. Ф и л а т е я, носит характер мраморного оникса****). 

5. Известны известковые натеки в пещерах и рудниках Нерчинского 
округа и Алтая*****), а также знаменитая сталактитовая пещера в 1 00 в. от 
Нижнеудинска, вверх по р. Уде. Из Забайкальских пещер особенно известны: 
своими капельниками Лургиканская пещера около Шилкинского завода. 

*) Е. Реву ЦК ая. Мсстор. нсландсш)го шпата в России. Мат. Ком. Произв. Сил России. 
1917. № 14. 

П. Двой ченко. Минералы Крыма. СПБ. 1914. 130—132. 

***) А. И в а н о в. Стаіакт. пещеры окр. Сухума. Естеств. и геогра4>ия. 1898. № 10 стр. 39. 

С. И. Руденко. Труды Общ. Землеведения. СПБ. Унив. 1914. Ш. 

♦*♦»♦) 3 23^9 г,— богатая натечным кальцитом агатовядного строения пещера в Салаирском крае , 
*8 16^ от завода Гавриловского, ввив по теч. р. Толковой. • 


3. Мраморный оникс. 

Б промышленности поделомного камня под именем мраморного оникса или даже 
просто оникса подразумевают красивый зеленовато-желтый просвечивающий мине- 
рал, получивший, начиная с конца 90-ых годов прошлого столетия, широкое рас- 
пространение для письменных приборов, ламп и т. п. По своему составу это 
углекислая известь (обычно кальцит), окрашенная чаще всего органическими 
соединениями или закисью железа и никкеля (в последнем случае так называемый 
тараспит из Тараспа в долине Инна в Швейцарии), и, таким образом, ничего не 
имеющая общего с тем минералом — ониксом, который в минералогии относится 
к полосатым разновидпостям халцедона. 

Главные месторождения этого минерала известны в Алжире (пров. Оран и 
Константина), Египте*), Аргентине, Мексике (особенно в штате Нижн. Калифория), 
Италии (небольшие) и особенно в штатах Ута и Аризона Северо-Американских 
Соединенных Штатов, причем во всех этих районах их происхождение связано 
с о'^ложением углекислой извести из горячих источников, нередко в связи с вул- 
каническою деятельностью. В 90-ых годах прошлого столетия добыча в Алжире 
(желтые, соломенные, белые п наиболее ценные розовые сорта) достигла тысячи 
тонн, в Северной Америке — зеленые сорта (вместе с офиокальцитом) - до 10 тысяч 
тонн, причем этот красивый камень еще в пятидесятых годах широко использовался 
для крупных орнаментовочных работ, напр. для баллюстрады знаменитой лестницы 
Большой Оперы в Яариже (алжирский). 

Как поделочный камень он известен давно персам, египтянам, грекам и рим- 
лянам [1, 2, 3]. Так, в Малой Азии издавна применялся известный мраморный 
оникс— <Таврвзский мрамор» с берегов Урмийского озера, на западе от Тавриза, 
на юге от Сагенда **), повидимому, также из некоторых мест Турецкой Армении, 
а во времена Римской Империи разрабатывался алжирский и египетский материал, 
описанный Плинием под именем «восточного алебастра» [4, 5]. 

В России этот минерал известен только в Закавказье, причем промышленный 
интерес к нему возник лишь с 1897 г., хотя в качестве надгробных памятников 
и в некоторых старинных зданиях он сохранился как доказательство старого зна- 
комства местного населения с этим камнем, а на Парижской выставке 1867 г. 
Кавказский оникс обращал на себя внимание. 

По свидетельству промышленника Бетанова [10, 11, 12] известны ниже- 
-следующие месторождения, отмеченные на прилагаемой схематической карте: 

*> в Египте известен ряд яесторохдевиВ, из которых наибозее богатое известно недалеко от 
Каира в иевестпяпах-^почти белый или светло-желтый). Желтый алжирский был отіфыт вторично 
в 1843 г., в нровннцііи Оран при лосгройкв гѳлсзвов дороги. См. Іпіегпаі. ЕхЫЬіі. 1862. Еопйоп 
1863. И. 164. О рпмских работах см. [5в]. 

♦“О Си. Е. Т і ѳ 1 2 ѳ. Оіе МіпегаІгеісЫ. Регзіеоз. ДаЬгЬ. б. беоіоз. ЕеІсЬзапзІ. XXIX. 1879. 650 
Отвечается еще ряд иуЕктов в Персии. Вероятно, отсюда иатерпал проникал на восіов в русский 
Туркестан, а ножет быть и на Запад в Малую Азию. 


1. Месторождение Мармало— Мта на Арсианской горе, в Посховском участке 
Карсской области^^ (Ардагаеского округа). іЗто месторождение находится в 50 верстах 



Рис. 24. 

ОТ Ахалцыха, в 5 — 6 верстах от сел. Саихве, в области, весьма богатой угле* 
кислыми источниками, на высоте около 7.500 футов. Разведочные работы обнару- 
жили значительные запасы глыб разной величины в известковом туфе. Хотя из 
этого камня был сделан ряд изделий, обнаруживших его красивые тона и техни- 
ческие достоинства, тем не менее практическое значение этого месторождения при 
некоторой трудности извлечения и особенно доставки вызывает сомнение. Место- 
рождение бы.іо описано еще в конце XVIII века Рейнеггсом [6], который 
отмечал, что здесь работало на копи до 100 человек и что обработке камень 
подверга,іся в Акиске. 


2. Сел. Джарджи Зарушатского участка Карсской области, в 4 верстах от 
сел. Гренадерского и в 20 верстах от ст. Баш-Кадыояр Карсской жел. дор. 
Глыбы больших размеров, красивых светлых тонов, с прожилками, среди туфов, 
проре-занных углекислыми источниками, В 1900 г. было нриступлено к разработке, 
причем был открыт сдой с красивым зеленым тоном. Цена пуда этого материала, 
6 доставкою в Тифлис, не превышала 35 коп. 

3. По описанию Воскобойникова [8] вблизи Дарачичакских рудников, 

по р. Дарачичаке, видны ключевые осадкп красивого волнистого вида из белых 
и сцневато-белых полос. Месторождение находится в 58 верстах от Эривани, но 
дороге в Тифлис. ^ 

4. Сел. Мисхане (Ново-Михай.ііовка) в Эриванской губерния, Ново-Баязетского 
округа. 

5. В 12 верстах на юг от г. Эривани, у шоссейного тракта. Большие глыбы 

оникса, широко применявшегося для татарских могил. ^ 

6. Сел. Агдаш Эриванской губернии, по берегу р. Гарни-Чая, в 20 верстах 
на юг от г. Эривани. 

7. По реке Мармар-Чай Ново-Баязетского уезда, Эриванской губернии, — 
тонкослоистые, мраморовидные отложения, окрашенные в светло-зеленый тон [13]. 

Ероме Кавказских месторождений нам неизвестно в России других вулканических 
областей, богатых этим красивым камнем, но во всяком случае описанные местно- 
сти. Закавказья заслуживают по.шого внимания. 

Любопытно отметить распространение этого камня ів архитектурных изделиях 
Туркестана, особенно в Самарканде,, где заченоватый натечный просвечивающий 
< известняк» шел на мраморные шидты и внутренние украшения (напр. в мечети 
Тамерлана). 

Происхождение этѳго камня до сих пор остается неизвестным [14]. Может, 
быть он привозился из пещер Алайского хребта, натечные образования которых 
хорошо известны. Однако, более вероятным яжіяетея предположение, сделр.нное еще 
МетгіП’ем, что Самаркандский оникс происходит из знаменитого Ур.чяаского 
месторождения. О широком применении оникса в Туркестане художник 0. М. 
Дуднп пишет (части, сообщ.) следующее; 

< Кроме «раыоров в декоративном убранстве некоторых старинных соору;з[еаяа приме няіся 
еще тан называемый оййкс. Сеінас им обдицован цоеоіь етев внутри мавзолеи Гур-ЭАціра, но прв 
раскопках, хотя и редко, встречаются обломки угловых колонн, резных обляцовочвых плиток н т* п- 
из этого материала. Одна из таких плит вделана в правом низшем углу изразчатаго Михраба в нечети 
Куссаи Ибес Оббаса (жншго святого), в группе мавзолеев Шах— Зонда, Куска колонн и плиток 
вывезены мною для Русского Музея в" Петрограде. У меня лично также имеется кусок стержня 
угловой колонны и кусок плиткщ нѳ оконченвой обработкою. Такие же грубо обработанные куска 
* паях я встретил в Самарканде у местных торговцев древностям а. Откуда добыва.іся этот оникс, я' 
не смог собрать сведений, но в связи со сказанным несоашенво одно, что обрабатывался оо окоп* 
чательно для дрименеішя в сооруженнях на жесте. Любопытно, что наичаще и наибольшие ііускЕ 
его встречаются у старой цитадели г. Самарканда (при случайных раскопках). Этот оникс вязкий, 
великолепно дротивостоящий разлому, светло-зелеаовашіі, напоминает в лучших образцах цвет мор- 
ской воды, сильно просвечивает по дфаим, ровен или слегка облачен во окраске* Среди ониксов 
мавзолея Гур-Эжира некоторые плиты отличаются болеѳ интевспвною| зеленою окраскою, иоадающею 
Б желтоватый отлив». 
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Наконец, аналогичные натеки скорее сталактитового тина использовались из 
некоторых рудников Забайкалья и из них делались довольно грубые и мало 
красивые столешницы. Любопытно отметить, что в 1780 г. в рукописи неизве- 


стного автора отмечался «алебастрит* из Кадаиаского рудника [7]. 

Ку л ион н отмеча .11 «каисльниковатый, жилковатый известковый камень желтовато- 


красного и бледно-желтого цвета, принимающий хорошо полировку, из окрестностей 
Зерентуйского рудника и ртутного рудника по Ильдикану [15]. Действительно 
по архивным данным близ Зерентуйского рурика в 1830 г. было добыто несколько 
глыб «полосатого алебастра:^ для нужд Петергофской гранильной фабрики, однако, 
благодаря низкому качеству их, годному лишь для приготовления пьедесталов, они 
' не были привезены в Европейскую Россию, а отдельные их обломки из-за 
трещиноватости были забракованы на Петергофской фабрике. 
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Флюорит или плавиковый шпат за его разнообразие цветов прозван гермав- 
КИМИ рабочими «рудным цветком». Действительно, во всем минеральном царстве 
трудно найти такой оттенок, которого не нашлось бы у флюорита; он часто про* 
зрачен, обладает в некоторых разностях одним цветом в проходящем свете и 
другим— в отраженном (флюоресценция), после нагревания светится в темноте (фос- 
форесценция) и частично обесцвечивается. Издавна он употреблялся для подделки 
драгоценных камней и шел в продажу под названием «сапфира>, «рубина», «аме- 
тиста», «изумруда», «топаза». В. Сѳвергии красочным языком ученых конца 
хѴш века так описывает его свойства: «можно его шлифоватті и полировать, и 
выделывать из него разные вещи; иногда имеет он яркие и приятные цвета, что 
при прозрачности его в такое приводило заблуждение, что, такие камни принимали 
за топазы, сапфиры, изумруды, хризолиты и проч. Но он мягок, хрупов, легко 
ломается по направлению совершенной спайности по кубу (неверно — по октаэдру 
А. Ф.) и поэтому плохо ограняется, легко окатывается и быстро теряет блеск. 
, Отличить от настоящего камня его не трудно, так как он царапается стеклом». 

Еще более распространено, особенно в Англии (Дербишире), применение непро- 
зрачных, ліпиь просвечивающих, жильных, .зонально окрашенных флюоритов д.ія 
выделки ваз, бокалов, канделябров, столов, орнаментовок. Обработка матерьяла, 
однако, настолько трудна, что приходится ‘ для предохранения от растрескивания 
и ра.злома при стачиванип пропитываті. его ммлиметра на 2 смолой. Тем не мене 
эти предметы украшения очень дешевы, так как сырье имеется в изобилии **^). 

Было высказано предположение, что-. загадочные ѵа^а' тиггіпа древнюс ріімлян, 
замечательные своим богатством красок, о которых рассказывает Плиний, были 
ігриготов.іены из плавикового шпата. По словам сатирика Петрония цепа на 
них доходіма др сотни тысяч диеарйбв за штуку. -Однако, ни один такой древний 
■ памятник не дошел до нас, іг мы еще сейчас теряемс<й" в догадках о природе 
материяда этих ваз (фарфор, флюорит, нефрит, агалі.мато.твт, агат?). 

Необходимо отметить также совершенно новое, при мсвеіше вполне бесцветных, 


прозрачных, чистьдх от включений и не .трещиноватых плавиковых пшатов для 


♦ * ') Сі'атья срс^авлсяп Е. Б, Крон иной, 

превосходиые изделия конца ХѴІЛ веке имеются ^ Павловском дпоурце— музее. Паиало 
пролплтлешгостж было положено в году, под рясчіеы «БогЬу&ійге Зрит». 


23Ъ 



приготовления линз для апохроматов, пластин и призм для раб, от в ультрафиолето- 
вой части спектра. Кроме фирмы Цейсс в Берлине их приготовляют в Петрограде 
в Физическом Институте Пет. Ун — а под руководством Д. С. Рождествен- 
ского. Это тем более интересно, что по сведевням Д. С. Рождеств-е некого 
весь плавиковый пшат для этой цели Цейсс получал из одного из яатих Забяй- 
ка.и.ских месторождений со ст. Оловянной. 

Хотя в России довольно много жильных месторождений флюорита, но среди них не 
найдено' пока хороших разностей зонально окрашенного мцнержча, хотя некоторые- 
жилы Забайкалья, вероятно, могли -бы дать подходящий матерьял. Чрезвычайно 
бо'гатое месторождение близ ст. Манчжурия представляет жилу, состоящую из очень 
чистого флюорита различных оттенков фиолетового, голубого и зеленого цвета, По, 
к сожалению, содержащего примесь кварцевых зерен. Около дер. Дулр>дурга известно 
несколько жид плавикового шпата, просвечивающего и ярко окрашенного бодыпеін 
частью в зеленый или фиолетовый цвет. 

Больніое значение могли-бы иметь однородно ократениые водяно-ирозрачные 
кристаллы плавика, которые, известны в ряде мест и могли-бы быть частично 
использованы для поделок; из Изумрудных Копей на Урале шзвеетен зеленый и 
бесцветный плавик, из вольфрамовых месторождений по Ваевке на Среднем Урале — 
светлофиолетовый, из Адун-Чолонга в Забайкалье ярко-зеленый, синевато-зеленый 
и синий. Особенное внимание следует обратить на плавики юго-восточной части 
ЗабаЫалья, нередко по красоте своих тонов (напр. васильково-синий) и по проз- 
рачности вводившие в ошибки не только ііестных. жителей, по а торговцев .мине- 
ралами. Исключительно хороши плавики из месторождений в районе Ургп во Внешней 
Монголии, откуда в Екатеринбурге'^ діожно было видеть вбдянопрозрачііый светлый 
розово-фиолетовый плавик. ^ ^ 

Совершенно особое значение в декоративном деле мог-бы приобрести земли- 
стый плавиковый шпат фиолетового цвета, который под именем ратовкита известен 
в больших количествах в ^ Тверской губернии, особенно по рекам Осуге и Базузе. 
К, сожалению, он и.е особенно хорошо воспринимает полировку, но не исключена 
возможность находки и более плотных скоплений, которые дадут красивый, но 
мягкий темно-фиолетовый камень. ' 

.1 и т е р а т у р а (главнейшие сводки). 
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Каменная соль отчасти может быть отнесена к поделочным камням, -тав как 
•на прозрачных спайных кусков ее можно вырезывать ^ раз-тичные вещі/цы. безде- 
лушки и мелкие украшения. В этом направлении знаменитые копи Белички из- 
вестны своими кустарными изделиями, обычно, однако, лишенными художественного 
вкуса. В этом же направлений могут быть иснолзованы и чистые сорта соли наших 
^месторождений: в иервую очередь Брянцевской копи Вахмутского района, Кашз-. 
майского месторождения в Карской области, г. ^апчачи в Астраханской степи, 
Наманганских местор. в Туркестане, Илецкой защиты в Оренбургской губ. Во^всех 
.)тнх случаях прозрачные, чистые сорта встречаются в качестве вторичных про- 
дуктов перекристал.шзации и залегают отдельными гнездами среди сплошной массы 
мелкокристаллического галита, иногда в свободных полостях и пустотах. 

У пае до сих пор использовались для .поделочных целей только великолепные 
водянопрозрачные массы соли Вахмутского района, где исстари выделывались 
и' вытачивались «различные вещицы: пресснапье, пепельницы, и т. п, 
Нти вещицы 'МОЖНО было покупать на вокзалах в Лозовой и Синельникове, по йур- 
ско-Харьково-Севастопольской д., по весьма умеренным ценам. Особенно инте- 
ресны были вещицы с пустотами, наполнеивымо насыщенным раствором с пузырь- 
ками воздуха; при атом кустари ^старались обычно придать такой вид изделиям, 
чтобы можно было легко ^іаблюдать передвижение пузырьков, нри изменении поло- 
жения самих кусков. Небольшое производство изделий известно и в Илецкой 
.защите, кдс редкие прозрачные куски, годные для обработки, назывались «сердце- 
винами». . ■ - 

Общий характер этой промышленной обработки носит специальный характер, 
и мне неизвестны дета.ш его технической и экономической стороны. Вряд ли, однако, 
этот вид промышленности может ' иметь какое-либо будущее. Гораздо важнее и 
научно интереснее отборка идеально чистых спайных кусков, о полнейшей про- 
зрачностью, для нужд оптических приборов и специальных научных работ, что 
особенно возможно на материале из Брянцевской копи. , 
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Этот блестящий непрозрачный камень известен был еще в древности, когда 
иодированные пластины его заменяли современные зеркала. Начиная с ХѴШ века 
много раз, особенно во Франции, пытались использовать его в качестве ограночпого 
кампя, но каждый раз мода на него проходила очень быстро *). У нас в России 
мне неизвестно попытки его гранить, хотя многочисленною месторождения пирита 
могли бы дать прекрасный и обильный материал. 

В качестве пресс-папье п для украшения столов или каминов у пас нередко 
можно видеть "блестящие кубы пирита в черном сланце с горы Казбека, которые 
нередко нривозятся туристами из поездок по Военно-Грузинской .дороге, где этот 
камень за бесценок предлагался проезжаюпщм па ст. Казбек. 


Рутил. 

РуТид редко использывается в качестве ограночного камня, образуя нередко 
темно-красные кристаллы с красивым металлическим блеском на отполированных 
плоскостях. В некоторых случаях ограненные рутилы до неузнаваемости сходны с 
черным алмазом или черно-красным жемчугом. 

У нас в России совершенно неизвестны попытки огранки этого камня, хотя 
простые и чистые, нетрещиноізатые его кристаллы встречаются в ряде Ураль- 
ских россыпей (наприм. по р. Каменке в Нижне - йсетской даче),, а также в 
кварцах Беркутовых гор в Кыштымском округе (на юг от Кыштыма). Не менее 
известны большие кристаллы (до 10 сапт.) темно-красного рутила, которые одно 
время попадались в Изумрудных Копях по р. Токовой. Следовало-бы обратиті. 
внимание кустарей на этот довольно твердый и интересный камень. 

Некоторого внимания заслуживают на Ура.іе «волосатики>, т. е. включения 
волокон и нитей различных минералов в прозрачный горный хрусталь. Среди этих 
волосатиков иногда попадаются включения кристаллов рутила, по в общем они не 
достигают красоты образцов Мадагаскара или Сан - Готтарда. Такие волосатики 

*) Подробное описание применения марказита в ювелирном деле см. М. Р е г с і ѵ а I. СЬаі>і оі: 
еІД іеттеіівгу Ь. 1912. 297. 


известны среди галек Верхисетсвого округа и употребляются преимущественно для 
печаток. Иногда они известны под именем «Венериных волос», о чем писал еще 
П л и н и Ё. Особенно хороши светлые аметисты с нежно-красными иглами рутила, 
но они в России неизвестны.. См, стр. 249. 


Гематит 

(ж е д е 3 п ы й б л е с к, к р о в а в и к). 

Гематит (и в меньшей степени ильменит) является камнем, ндупщ'м на 
красивые поделки и одно время довольно широко обрабатывавшимся на Урале. 
Почти непрозрачный черный камень с красным отливом, частью в отдельных 
кристаллах, частью в лучистых, волокнистых, но плотных массах. В полировке 
иногда принимает очень красивый металлический отблеск е красным отливом, что 
н вызывает его обработку кабошоном или в виде шариков, овалов и т. п. для 
различных мелких поделок, брошек, запонок, пуговиц, печаток и т. д. Наиболее 
чистые волокнистые сорта вдут ' для шлифовки и полировки зерка-з прожек- 
торов (из золота). Значительная .мягкость камня' и, потому, легкая изнашпваемость 
вещей, не дает широкого распросіранения ему. 

В общем этот камень не имеет большого значения, липіь очень редко исполь- 
зывается в больших мастерских Пдара, хотя ^історическая роль его в ассирийской 
культуре -довольно значительна. У 'нас на Урале кустарями нередко обрабатывался 
гематит из россыпей Среднего Урала или из известных местор. Шабров в Нижне- 
Исетской даче, при чем из него готовилі^сь пуговицы, печатки и запонки. 

Однако, лучший кровавик для этих 'целей добывался в россыпях Бертевских- 
(на северо-западном склоне Бертевой горы) в Тагальском округе. Может быть, 
для этих же целей можно было бы использовать кровавик из Фанскнх гор в районе 
Зеравшапа в Самаркандской области (того же уезда). 
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Апатит. 

Многочисленные окрашенные разности этого камня различной окраски иногда 
употребляются в качестве подделки настоящих драгоценных камней, от которых 
они легко отличимы по своей мягкости. У нас в России неизвестны сколько- 
нибудь’ богатые месторождения прозрачного и красиво окрашенного апатита, кото- 
рый мог-бы идти с успехом для огранки. 

Кристаллы из Изумрудных Копей, хотя иногда и совершенно прозрачны, но 
обычно бесцветны и лишь в исключительных случаях окрашены в красивый 
нежно-розовый цвет, видимый лишь в толстых кусках. Столь-же редки и случайны 
хорошие и петрещиноватые кристаллы апатита из Ильменских гор и в копях, 
близ Златоуста. Очень красивым был-бы для вставок нежно- фиолетовый или сине- 
ватый апатит, встреченный в водянопрозрачных кристаллах в Кирсбинском медном 
руднике на Южном Ура.ііе. Однако минера.югическая редкость каждого образца из 
этого месторождения не позволяет его относить к разряду практически полезных 
камней. Равным образом составляют минералогическую редкость ярко-зеленые, 
совершенно прозрачные анатиты г. Благодати, -которые очень напоминают хризо- 
лит. Очень красивый вид имеют лазоревые и зеленоватогсиние апатиты из контак- 
тных известняков р. Слюдянки в Прибайкалье; недаром в описаниях начала 
XIX сто.тетия их смешива.та с аквамаринами и изумрудом (3 л о б и н), однако, их 
непрозрачность и трещиноватость не позволяют пользоваться ими для поделочных 
целей, сохраняя за ними характер красивых музейских штуфов. Лишь изредка в 
них можно подметить красивый тон аквамарина с белесоватым отблеском. Может 
быть некоторое значение в качестве нежного поделочного или орнаментовочного 
материала моглп-бы иметь зернистые известняки долины р. Слюдянки п Тункин- 
ских гор около Батагола, где светло-голубой апатит образует пигмент в виде 
рассыпчатой, зернистой, сахаровидной массы. Следова.іо - бы испробовать техни- 
ческие свойства этой красивой породы, встречаемой, повидимому, в больших коли- 
чествах. 

Такидг образом, вряд-ли іюобще приходится говорить в России об апатите, 
как о драгоценном камне, но необхо,димо ицеть в виду, что в сыром виде 
апатиты Изумрудных Копей очень похожи на фенакиты и легко могут быть выданы 
за последние. 

.1 и т е р а т у р а: 
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2. Р, Ризігоѵѵзку. Ѵагііапсіі. Міпегаі. ОезеИзсЬ. 8рЪ. 1859—1860, р. 55—62. 




I 


г р а ф и т 


і' Среди иоделочных материалов необходимо отметить графит, который в нево- 
торых ВЫСШИХ ОБОИХ разностях представляет мягкий и однородный материал, легко 
I' подвергающийся механической обработкѣ при помоощ простого ножа и прекрасно' 
' принимающий полировку. В шлифованном виде вспщцы из графита приобретают 

' настоящий металлический вид, чем вполне оправдывают иностранный термин, при/ 

4 меняемый к графиту,. рІитПа^аѵ (ріитѣшп — свинец). Неудивительно также, что 
) . первое открытие Тунквнского графита было сделано сойотами, принявшими его за 
^ свинец, годный для пуль. ' ' ' ' 

В сущности изделия из графита вообще не имеются на рынке и лишь 
художественной энергии известного Алибера мы обязаны' рядом произведений из 
сибирского каішя, 

Али бе р, проведший 8 лет на Батагальском гольце, подверг художественной 
II обработке наиболее ценные и однородные 'куски графита, причем для этой цели 
к приспособил несколько своих рабочих. Изделия эти демонстрировались на выставках 
I в Иркутске (в 1860 г.)^ в Петербурге и Іондоне (1862 г.) и состояли из разно- 
» образнейших п очень топких взде,гай, начиная с чаш и ваз, кончая птичками 


I; и художественными барельефами. Самая замечательная группа быліі им передана 
к* после Лондонской выставки в Сопзегѵаіоіге іез Агіз еі Мейегз в Париже и 


І состояла из большого постамента с рядом алегорических изображений, бюстами 
Ермака, Александра П-го и т. д. Опа весила' 600 килограммов и была привезена 
е гольцов сухим путем через Москву в 100 ящиках. 

А л ибер широко раздавал свои изделия из графита и в большинстве круп- 
^ пых музеев Европы красуются горки этого камня с отдельными изделиями и рекла- 
I мами о карандашах, 

І Насколько вообще можно серьезно относиться к этому промыслу, 
сказать трудно, по весьма возможно, что в случае возобновления работ Марьин- 
^ ского рудника чистые куски могли-бы вновь кустарно обрабатываться и имелй-бы 

( несомненный сбыт. Конечно для этих художественных целей может быть применен 
сплошной графит лишь высших качеств, и, потому, повидимому, ни одно русское месторо- 
ждение, кроме Батагольского, не могло-бы быть использовано в этом направлении. 


а 
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■ ' (и другие ископаезіые смолы). і 

Хотя яіітярь ие принадлежит и телам минерального происхождения, тем не 
менее нельзя обойти молчанием этот красивый, медово-желтый камень с доистори- 
ческих івремен игравший огромную роль в культуре человека. Хотя в древних ’і 
раскопках Средиземного моря и Скифии мы Баходи.м в изобилии бусы и изделия > 
из этого сравнительно мягкого камня, однако, до настояп;его времени не вполне , 
выяснено происхождение материала этих изделий и относительная роль тех 
главнейших областей янтаря, которые мы знаем в настояіцее время, а и.чепно: 
побережья Балтийского и Немецкого морей, Сицилии, Румынии и ряда отдельных, но ; 
весьма многочисленных месторождений в западной, части Европейской России *). і 

Одиако, в настоящее время этот камень представляет интерес не только : 
с исторической и ювелирной точек зрения, сейчас он широко используется для ) 
получения ценных технических препаратов и таким образом, весь материал, не | 
имеющий цены для поделок, идет также в переработку. Ценный материал идет і 
главным образом для мелких изделий — мундштуков, четок и бус, частично ] 
для пробочников, а в пластинах для обкладки ценных предметов мебели или || 
комнат. В последнее время найден способ сплавления и прессования мелких (І 
кусков янтаря, из чего получается так называемый амбропд, ценимый значительн о 
ниже, благодаря меньшей твердости и мутности. В технике янтарь идет для полу- 
чения янтарной кислоты, медицинских ирепаратов, лака, замазки, реактивов а проч. 

Некрасивые куски ' последнее время окрашиваются особыми патентованными 
средствами. Весьма ценится для брошек и мелких поделок янтарь со включением 
насекомых. ‘ , , 

Наша таможенная статистика отмечает довольно значительный привоз янтаря. 
Этот ввоз объяснялся существованием па русской территории в Полангене 
янтарной обрабатывающей промышленности, основанной на привозном материале 
из Пруссии. Здесь известны были крупная фирма СтантяниБекер и ряд 
небольших предприятий, обрабатывавших янтарь, морскую пенку и гагат для 

*) Весьма вероятно, что еще в древней Руси для местных целей мог яснользоваться отчасти 
я свой собственный камень, однако, главное количество огоу вероятно, шло торговыми путами иа 
Прибалтики. 







І^Вусского рынка и особенно дл? Нижегородской ярмарки. В 1910 г. здесь 
были две фирмы Гу-тмана и Капл а некого, ббрабатывавишх до 150 пуд., 
яптаря на бусы и мундштуки. Кроме этого центра в Полангене известен еще ряд 
отдельных мест, где обрабатывался янтарь, нередко даже местного русского проис- 
хождения: так в Валаамском монастыре монахи вырезывали из янтаря безхитро- 
стные крестики, Б Варшаве в начале этого столетия работала на вривозном 
материа.іе довольно значительная фабрика Бернштейна с годовым оборотом 
до 18 тыс. руб. Раньше в период добычи янтаря в Ломжинской губ. Бернштейн 
имел фабрику в Остроленке, работавшую позднее (в 90-х годах) тоже на привоз- 
ном камне. Известны кустарные, спорадические маотерския или отдельные кустари 
в Домбровице Ровенского уезда, в некоторых селениях по нижнему течению 
Днепра, в Житомире и Ушомнре Волынской губ. и др. местах. Стоимость всего про- 
изводства янтаря в России по приблизительным подсчетам 1900—1905 г.г. не 
превышала 1 00 тыс. руб. в год. • 

Однако, во всех этих случаях обработка русского материала носила лишь 
случайный,, мелкокустариый характер, и крупные и лучшие изделия из янтаря 
готовились іна Прусском материале: таковы напр. знаменитая янтарная комната *), 
Царскосельского дворца с янтарными баре.іьефами. или посох патриарха Филарета, 
раньше находившийся в Московской Оружейной Палате. Исключение состав.!іяют, 
однако, великолепные 12 пробок, переданных в Геологический п Минералогический 
Музей Академии Наук Николаем вторым. Хотя история передачи этих ценных 
изделий еще не выясцена, тем не менее любопытно, что на оправе каждой пробки 
выгравировано название местности, в которых, вероятно, образцы были найдены,, 
об этом можно судить по трму, что все названия отмечают или районы 11 рибалтийското 
моря или же деревни и местечки в той облети Пдоцкой и Сувалкской губ. 
в которой, как будет ниже указано, добыча янтаря шла одно вре.мя в довольно 
значительных размерах. Привожу краткую характеристику этих пробок: 

1. Мишинец Ломжинской губ. — ^цвета ішва, С' пузырьками, идешишо 
прозрачный. 

2, 8. Лйкники (Польша?) — апель/:инового тона. 

4, 5, б. II о л ан ген Ковенск. губ. — цвета пива, прозрачные н свет.'ю- 
желтый. 

7. X о р ж е л е П.тоцкой губ. у границы с восточной Пруссией — непрозрачный 
лимоннаго тона. 

8, Филиппово Сувалкской губ. —лимонного тона просвечивающий. 

9. К р о т т а н г е н русск. Ковенской губ,— апельсинного цвета. ■ 

10, 11, Домброво Гродненской губ.— цвета пива и лимонного тона. 

12. Крюково Ломжинской губ. — лимонного тона. 

Исмрические сведения об этой комнате см* Русский Вестник 1877, ноябрь (посыіка 
Петром I 55 селдат в Пруссию в награду за янтарь)* См* также Русский Вестник* 1878* Март- 
Фелѣкерзан* с Старые годы» 1912 Ноябрь* 1* Декабрь, стх>* 72* См, подробнее в четвертом томе 
ігрі описании Царскоседьекого дворца. 
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Хотя у нас в России известно огромное количество мест нахождения янтаря, 
тем не менее большого практического значения он не имел и работался споради- 
чески, случайно в различных районах под влиянием каких либо удачных находой 
более богатых мест; поэтому, наша горнозаводская статистика не дает никаких 
цифр о количестве добычи^ и ее распространения по районам. 

Несомненно, что в России существует ряд областей, заслужоваюнщх некоторого 
внимания по возможной добыче янтаря; бти главныя области сведены ниже;*) 

' 1. Район прибережья Рижского залива и озеро Апгерп. Добыча одно врмия 

велась кустарно, по за бездоходностью прекратилась. 

2. Район Полангена и продолжение прибрежной полосы Пруссии. Кустарная 
добыча, не имевшая значения. В 1874 — 1875 г. предприняты были разведки на 
янтарь, но они привели к отрицательным результатам. 

3. Район реки Нарева. В 1865 году веласі. энергичная работа; вся область 
заслуживает большого внимания в будущем. 

4. Ровепский уезд, особенно сел. Домбровииы, і'де одно время была небольшая 
кустарная обработка. По мнеішіо П. Т утков с к ого [22], районзаслуживает деталь- 
ных гбрных разведок. 

5. В северной части Киевской губернии, где в ряде мест по Припяти и 
Днепру , была кустарнаіі добыча также под Киевом. Повидимому, имеет значение. 

6. Район нижнего течения Днепра, особенно около Екатерипослава. Много . 

V отдельн ьгх мест, где случайныя находки иногда давали значительный материал. 

7. У Каменского завода на Урале в лигнптах. Месторождение заслуживает 
внимания. 

8. Побережье Белого моря, где была кустарная добыча, не имеющая никакого 


значения. 


9. В Пріьиорской области, у берехюв Сахалина в 1916 году было положено 


начало сбора янтаря или близких к нему смол. Область, несомненно, заслуживает 
впимаипя. - , 

Янтарь русских месторождений характеризуется типичным желтым, молочио- 
беаым пли оранжевым цветом, хотя попадаются на побережье Балтийского моря 
и особенно ііа Сахалине красивые, темные буровато-красные «камни,». 

Все эти месторождения, более подробный список коих приводится ниже, 
должны быть отнесены или к вторичным месторождениям или к первичным, 


к в последнем случае ввязаны с оіірсделеепым и горизонтами песчанисто-глинистых 
> толщ олигоцена. 

Если мы будем идти с севера на юг и с запада на восток, то можно 



наметить следующий список главнейших месторождений, не претендующий на 
полноту и ЛИШ1. намечающий некоторые районы и историю их использовапия: 

*) Приводимые здесь данные полезно сравнить картой Дамса [3], где дано распространение 
янтароносных горизонтов и особенно с карточкой Мургочн [8], где отмечены пункты нахождения* 
янтаря в Румынии и в прилегающей к ней Бессарабии. 
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1. Особенао' часто упоминается западный берег Рижского залива, , где на 

Рижском взморье после бурь местное население и дачники собирают кусочка 

автаря. Известны паходки и на острове Эзеле и по Вурляндской Аа, но наиболее 
интересной областью является озеро Ангерн, ■ в восточной, часта Курляндии, 
где на нерешейке в море местные жители одно время добывали янтарь, 

выплачивая казне 900 — 1000 руб. в год. Однако, добыча вскоре за невыгодностью- 
остановилась. 

2. Не’бо.тее выгодным с практической точки зрения представляется второй 

район,- побережье Балтийского моря меяаду Полангеном и Ратцау, вплоть до 

Либавы и даже до Домеснеса. Жители прибрежных сел еще недавно занимались 
собиранием выбрасываемого волнами янтаря,, за что уплачивали налог— годичный 
сбор е человека. По данным Гельмероена здесь в семидесятых годах 
добывалось ежегодно до 120 пуд. [15]. ' * 

Несомиеипо, что во всем этом районе мы имеем дело е рядом вторичных 
месторождений, имеющих никакого значения для будущего этого промысла 
в Россип. 


3. в гораздо более благоприіггых условиях находится северная часть Польши,, 
где уже с 1786 года существовал янтарный промысе.л, о котором в литературе 
имеются многочисленныя данные. Янтаря здесь было так много, что население 
в свободное время ходило за янтарем, как за грибами, Плавные месторождения 
лежат по р. Нареву й сосредоточиваются в Пултусском п Остроленском уездах. 
• Домжинской губ. и Праснышском — Плоцкой. на'чале XIX века здесь наблюдался 
весьма серьезный горный промысел, так как в 18^4 году им занималось 
62 селения по преимуществу Ломжинскоп губ., к 1865 году добыча почти прекра- 
тилась, сохранившись лишь до 1900-х годов в дер. Выкрат и Сурове,. Остроленекого 
уезда. Совершенно правішно отмечает в 1895 году начальник казенных горных 
горных заводов в Польше X о р о ш е в о к п й, что причиной падения промысла 
является полная неизучеиность месторождений и, потому, отсутствие авторитетного 
руководства работами. Кро.ѵш того сыграло большую роль понижение цён на 
янтарь в связи с разработкой коренных месторождений главконитовых песков 
Пруссии. Повадимому, здест. в Польше мы им^ем частью дело с коренными 
горизонтами олпгоцена, идевтичеьши Прусским, однако, большая частт> добычи 
связана бы.ла со случайными находками янтаря во вторичном залегании, что 
и 6бусловлива.то чисто случайный характер самого промысла* [20]. 


Кроме этого района в западном крае нам известно значительное количество 
отдельных месторождений, не имеюііщх никакого практическаго значеиия—по 
р. Ширвинте, Виленской' губ., близ дер. Виндейки [21], по Неману в Гродненской 
губ,, у Брест- Литовсиа, в ряде уездов Минской губ.' 

4. Райои Волынской- губ., подробно описанный Т у тк о в ск и м [22]. Здесь 
необходимо отметить: 


1 
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Дз-^бенский уезд — дер. Глупоницы и Моценииы. 

Луцкий в Овручский уезды-^Копише. ' 

Житомирский уезд— Бараши и Ушомир, где янтарь под именем бруштын (Вѳгп- 
іігеіп) выкапывазся местными крестьянами, иногда в очень крупных кусках 
и изредка обрабатывался в бусы или пуговицы. 

Ровенский уезд — с. Берестье, откуда А Карпинский описал особую 
разность янтаря, и с. Домбровицы, наиболее богатое место всего района, дававшее 
достаточно материала для обоснования здесь небольшой янтарной промышленности: 
(мундштуки, крестики, кольца и друг, мелкие изделия). 

Во всяком случае во всем этом районе Тутковский намечает первичные 
и вторичные месторождения, причем наиболее богатыми и заслуживаюіцими разве- 
док считает область по р. Горыни от Береста до Лютинска и по леі{0.му берегу 
р. Ю. Случ. Отчасти к такпм-же первичным месторождениям он относит Ушомир 
и Бараши, Житомирского уезда. 

5. Продолжением этого района является область Радомысльского уезда, Киев- 
сііой губ., где янтарь собирается кресті>янами для лечебных целей (знахарства) 
по р. Припяти и Днепру [14]. Далее на юг эти-же горизонты и.звестны около самого 
Киева^[17], у Канева и в некоторых пунктах Полтавской губ. 

6. Южный район распространения янтаря охватывает Екатеринославскую, 
Херсонскую, отчасти Таврическую 'и Харьковскую губ. Здесь приходится особенно 
отметить г. Екатеринослав, где при рыті>е устоев для моста через Днепр янтарь 
попадался «мешками- в хороших крупных .кусках».Ния:е»по Днепру [11] приходится 
отмстить Берислав — Херсонской губ. п Каховку — Днепровского уез.да, Таврической 
губ. Хотя он :}десь, ііовидимему, встречается не в коренном местороягдении, тем 
ПС менее находимые количества были довольно значительны и, по мнению 
Культ ива [19], вполне годны для изделий. 

7. Совсем особый характер носит месторождение на Урале в 18 верстах от 
Каменского завода па р. Исети около Колчеданского острога: он встречается здесь 
в бурых углях и в подстилающих серых глинах палеогенового возраста. По 
описаниям М а м ы ш с в а 1 10], этот янтарь вполне годен для поделок и вообще можно 
гіожалеть, что па него не обратили достаточного внимания. Ые-жду тем, в виду 
распространения одигоценовых пород в Западной Сибирп было-бы возможно ожидать 
встретить во всей этой области еще другие месторояедения- янтаря. 

8. Все северное побережье' Ледовитого океана дает огромное количество 
отдельных находок, частью настоящего янтаря, частью близких к нему смол типа 
ретинита [18]:— таковы побережье Белого моря, устье р. Мезени и Печоры, где 
местные жители собирают «морской ладан», в районе Ни;кнего Енисея, между 
р. р. Пясидой п Хатангой, на Ново-Сибирских островах и т. д. К этой всей 
области примыішет и янтарь Тихого океана, находимый на побере-жье Сахалина 
и Охотского моря [23] во:5ле Гижпгинска Тайганосского мыса, Іісшкинской бухты *) 

По описанию Д п т м а р янтарь весьма • обилен (до величины грецкого ореха) в бурых" 
углах Гпжнгипского района. 


и др. к сожалению, о раснространении и природе янтаря этих областей у нас 
почти нет точных сведений. 

Таким образом, на основании сказанного рисуется шаровое распространение 
янтаря в России в связи с нижнеолигоценовыми отложениями, и, несомненно, более 
детальное изучение распространения этих горизонтов отароет еще ряд новых корен-" 
ных месторождений этого камня. Весьма, вероятно, что в будущем часть выше- 
указанных месторождений сможет снова играть некоторую роль, хотя конкуренция 
с богатейшей областью Пруссии представляется все-же затруднительной. 
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Под именем гагата подразумевают чисто-черный смолистый уголь из ряда 
бурых углей, с раковистым изломом легко режущийся ножом и приобретающий от 
трения красивый блеск, напоминающий полировку особенно ценимый в католи- 
ческих странах; идет г.ііавным образом на четки, бусы, серьги іі мелкие изделия, 
причем главным местом его добычи и обработки являются Англия СѴѴьиЬу) Ирландия и 
Испания. В конце ХѴПІ века особенно широко обрабатывался гагат во Франции, 
где одно время работало свыше 1000 кустарей над этим камнем. В последнее 
время гагат с успехом вытесняет его подделками, как из кэннельского угля, так 
и пз стекла, обсидиана или черТного граната., , 

1. У нас в России гагат почти исключительно использовался на Кавказе, где 
его называют гешир, от армянского слова «гешири» — ночь. Добывается он в районе 
Кутаиса, где и.з него выделывают чётки, бусы, брошки и разные траурные укра- 
шения, высоко ценящиеся и распространяемые по Малой Азин, Персии и всему 
Закавказью. ■ 

Главные месторождения сведены в книге Меллера и Денисова [10]: 

а) Терская область, Владикавказский округ, по р. Дур -Дур и Устоиидон^. 
выше села Кора и Карагач. 

б) Кутаисская губ., Сухумский округ, по р. Кодер, в нескольких местах. 

Кутаисский уезд: 1) в ІѴ® в. к северу от Ёутаиса, балка Еапетис-геле. 

2) В 8—12 Б. к северу от Куталса по р. Цхал-Цители, 


близ Гелатского монастыря, где монахи о'брабатывали его*,, 
делали четки и бусы, называя верный янтарь |6]. 


I 


3) Близ сел. Сацири. 

4) Верховье р. Это, б-тз сел. Это. 


/ 


5) Близ сел. Дзированп, в верховьях р. Цхал-][итслн: одно из 
главных месторождений бархатно-черного, матового гагата 
с раковистьш иаломом. 




/ 


*) В Петербурге бьг.іін цопытеі гранить шунгнт, черный автраціітовпдныі^ минераі пн Шуігіт 
Олонецкой туб. Хотя камни получали превосходный алмазный біеек^ тем не менее, благодаря их хруп- 
кости, попытка успеха не нмела. 

**) В старой русской литературе нередко гагатом называли просто смолистые угли, т ямегощие- 


ішкаквж данных счЕтаться подеючкым материалом. 



в) Тифлисская губ. — близ отселка Ботко в Гомборском хребте, Тионетского 
[ уезда, а также в Бурианис-Хеви Сагуранской дачи. 

[ г) Карская область —обильное месторождение по р. Укям у сел. Увям и 

• Успек, в Ольтеисвом округе, особенно в 16 в. на ССЗ от м. Ольты, тайно 

> разрабатывалось при русских, а при турецком владычестве сдавалось в аренду за 
I 10 р. в год. 

! д) Черноморская губерния, Новороссийский уезд, близ Вардавирсвого (Михай- 
[ ловского) перевала, у истока р. Мзыби. В глинистопесчаных толщах скопления 
; гагата, годного для поделок [12]. Того-же типа месторождение в песчаниках 
I К-убанской области между сел. Абинской и Геленджиком [13]. 

• Во всех этих месторождениях гагат, вместе с растительными остатками, 
залегает гнездами или прослойками в песчаниках, глинистых известняках и дру- 

і гих прибрежных отложениях различного возраста. 

' II. Крым— второй район, где исподволь можно быдо-бы использовать смоляпо- 
I черный гагат с матовым блеском, хорошо поддающийся обработке и полировке 
, Особенно хороши образцы величиной) до полуметра из Коугаинско-Пикииской 
' казенной лесной дачи, а также в верховьях рек Альмы, Качи и Бельбека. Очень 
; хорош гагат в уго.іьных разработках 1919 — 1921 года в водоразделе Альмы и 
1 Качи по р. Чуюн-плге. Годен для поделок также бурый уголь из Мигайло-Яло близ 
' Балаклавы и из глинистых известняков около сел. Теренавр в 15 верстах от 
і г. Симферополя. Вообще гагат в Крыму не образует сплошных прослойков, а 
I встречается в виде стволов и ветвей, нередко е ясно различимою структурою 
древесной ткани [6]. 

> В 1911 г, была сделана попытка добывать для поделочных целей гагат 
' близ дер. Янджу в верховьях Бельбека, при чем Соколов в 1886 г. считал 
I обеспеченным и желательным организацию кустарных промыслов для продажи 
^ туристам мелких поделок. 

I III. Очень любопытны некоторые угли Черемхово к ого угольного бас- 
I сейна в Сибири, которые прекрасно воспринимают по.іировку. Из Балагаиского 
I угля известны части иконостаса в новом Иркутском Соборе (начала 90-ых годов 
прошлого столетия). 

УІ, Если к этим указаниям еще присоединить упоминание о некоторых сортах 
бурого угля, напоминающего гагат, на острове Сахалине п близ Каменского 
завода на Урале *), то этим будет сказано г.лавное об этом полезном ископаемом^ 
не имеющем большого будущего в России **). 

Необходимо отметить еще указание на «гагат прекрасного качества, высокого бархатно- 
черного цвета, валунами на острове Тпгал-ьда бмз Уяалашіш на Каичатіее» (Планер, рукопись). 

Интересно отметить, что арабские лапндарнв XI— ХІИ веков гсворнли о гагате Ферганы 
связывая его с нефтью. См. С ] е ш е п і - М іі 1 1 е 1. МШёгаІо^іѳ агаЬе» Доигп. Азіаіі^ие* XI. (6) 


Еженедельные Известия Вольно-Экономического Общества, 1788. 275. сРоссийскпй гагат». 

2. I. И с I п е е 8 8. ВезсЬгѳіЬ б. Каиказиз. 1797. II. р. 143. (Кавказ— обработка). 

3. Абрюцкий 2. Горн. Журн. 1852. II. 68—69 (Кутаисская губ.). 

4. К. Лисенко. Зап. Мин. Общ. 1879. ХІУ. 135 (Кавказ). 

5. В. Масальский. Изв. Географ. Общ. 1886. XXIII (Карсская обл.). 

6. В. Соколов. Минор, угли Крыма. Горн. Журн. 1886. II. 410, 411. 

7. В. Алексеев. Исследов. ископаемых углей. Горн. Журн. 1888. I. 127 (Крым). 

8. История, сведения о гагате см. Н. Наѵагсі. Вісііон. йе ГашенЫеш. 1890. I (под словом 

1аІ5). 

9. И. Стрижов. Прот. Моек. Общ. Испыт. Прир. 1898. 2. 22 (Терская обл.). 

10. М ѳ л л е р и Денисов. Полозн. некой. Кавказа, стр. 198—200. 

И. Изв. Геолог. Комит. 1901. XX. 138. (Кавказ). 

12. С. Никитин. Геологическое строение Новоросс. уезда Черноморской губ. Изв. Геолог. 
Комит. 1903. XXI. 668. 

13. К. Прокопов. Изв. Геолог. Комит. 1913. XXXII. 439 (Кавказ). 

14. П. Двойчонко. Минералы Крыма. 1914. 149, 197. 

15. В. Обручев. Горное Дело, 1921. II. стр. 29. (Крым). 


ПРИЛОЖЕНИЯ: 


I. ж е м ч у г. 


ЛСеіачуг не вошел в описание камней России, по, так как при просмотре литературы 
пришлось столкнуться с ыекоторыш указаниями на него, то я считаю жужвым их привести как 
материал для работ других исследователой, хота он и носит совершенно случайпый характер. 


74-76. 


Горн. Журн. іВЗбр 111 446 (Онежский уезд). 

С. Алолоус. Краткое описание мраморных и других ломок Росс. 


Карелии. СПБ. 1787. 


3. П ы л и ѳ Б. Драгоценные камни. 1896. 231—245 (со случайной литературой)^ 207^ 296, 334, 336. 

4. ^Петербургские Бедомости:&. 1872. 17 ноября (Олонецкая губ.). 

б. Архив Горного Департамента. 3 Отд.^ 1 Стол^ архив 18. 1823 (жемчуг Архангельский). 

6. ІГ ГГ. М. Лъеычуг в Черном море. Запнекп Крымского Горного Клуба. 1898. 7“8, 

стр, 17—18. 

7. М. И. Я. Русский жемчуг й его промысел. <:Новое Бремя і, 29 нюня 1898 г. 

8. Жемчуг в Боровицком уезде л др. местах Евр. Россш. Горн. Журн. 1858. 3, 574. 

9. Л\емчут в Росспн. Архивные выдержки из постановлений ХТШ века. См. П. Сто л пан- 
ски й. Самоцветные камни п драгоценности в обиходе старого Петербурга (1703— 1825)— в руконяси. 

10. Архангельский жемчуг. Сев. Пчела, 1834- 1218. 

11. А. М Ій йен йог Г, ВеНг. і. Кеппіпізз й.Еазз. ЕеісЬз. 1845. XI. 193, 183 (жемчуг р. Колы, 
Туломы и Поной)— со стар, литерат. 

Общие книги и издания о жемчуге. 

1. О. Е Кинг а. Сй, Бісѵспзоп. ТЬс Воок V Изо роаП. N. У. 19П8. 

2. Фелькерзам. Коралл я его применение в искусстБО. «Старые Годы». Февраль 1914, стр, 20^ 

3. М. Ваиѳг. Ейеізіешкиікіе. Ьеірг. 1909, стр. 715. 


11. Порфир ы. 

Порфиры разного тина, строения и состава играют болі.шую ролі> іі орнамен- 
товочполі и декоративном деле, однако, детальное описание этих матермлов пре- 
имущественно строительного характера выходит за рамки настоящего исследования; 
здесь же необходимо остановиться лишь на некоторых частностях, выяснившихся 
попутно при изучении русских камней п проливающих свет на ряд вопросов куль- 
турно- исторического характера *): таковы вопросы о нахождении в России антич- 
ных порфироБ, зеленого и красного. 


*) См. главу о породах Адтаа во ІІ-ом томе, а также яшмы стр. 309, 


24 * 
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Зеленый античный порфир — рогрНійо ѵегсіе аінісо. 

В античных изделиях мы хоропю знаем прекрасный зеленый порфир ровного 
черного тона с рассеянными по нему красивыми крупными зеленоватыми кристал- 
ликами плагиоклаза (лабрадора), нередко собранными в кресты или звезды (из 
группы диабазпорфиритов). Единственное известное в античном мире месторожде- 
ние — Крокея (МагаіЬопійі) в Лакедемонии. Повидимому, этот камень сделался 
известным лишь в период Римской Империи, откуда любовь н увлечение им пере- 
шло и в Византию. В Византийскую эпоху в Фессалии были открыты месторож- 
дения зеленой породы, обычно ошибочно относимой к этоыу-же порфиру. Пос-ледияя 
порода является настоящим «зегрепііпо ѵеічіе Ьгессіаіо, зегрепйпо апіісо» и пред- 
ставляет офитовый мрамор с обломками зеленокаменной породы, благородного змеевика, 
кварца и т. д. Она прекрасно полируется и шла на украшение храма Св. Софии и 
для саркофагов, ав повейшее время послужила для отделки вестибюля в Музее Изящных 
Искусств в Москве. С порфиром она ничего общего не имеет, хотя в литературе, 
(особенно по искусству), постоянно смешивается с ним. Вобщем надо иметь в 
виду, что фессалийская брекчия скорее походит на известный мрамор Есѵапіо из 
окрестностей Генуи. 

В Россию проникал и тот, п другой материал — и настоящий зеленый порфир 
и мраморно-змеевиковая брекчия из Греции. 

Зеленый порфир, повидимому, сделался извеотпым в России лишь по образ- 
цам, попавшим на юг через Византию или через Запад, и во всяком случае, до 
открытия его на А.ітае Шангиным в конце ХТШ века, все то, что мы нахо- 
дим в русских изделиях, должно быть отнесено к заграничному материалу. 

Открытие зеленого порфира на Алтае было сделано в 1786 году Шан- 
г и п ы м, который в своей экспедиции но Чарышу обратил впаманис сначала на 
валуны зеленой породы, а затем нашел и коренные места. Повидимому, мавпая 
область распространения этой породы приурочена к Хаир-Кумину и к левым при- 
токам Чарыша еще ближе к верховьям в районе реки Котла в особенно но Тургу- 
чану. Судя по нсболыним плиткам — «пробкам», имеющимся на Петергофской фаб- 
рике, зеленый алтайский порфир обладает прекрасными свойствами, по цвет идио- 
морфных кристалликов, насколько я могу судить, несколько желтее и серее, чем 
тот красивый зелеіговато-оливковый цвет, который мы знаем на античном вампе, * 

На Урале зеленый античный порфир известен был еще с конца ХѴШ века | 
среди знаменитых порфпров с. Аятского *}. В то время как самою обычною раз- 
ностью там являлся зеленовато-серый сплошной порфир, к менее обычной разности і 
доляшн быть отвесен зеленый порфир о большими фенокристаллами не зеленого, 
как в греческом, а сероватого и желтоватого тона. К тому-же в Уральском камне 
не было той матовой однородности фона, которая характерна для порфира Греции. ; 
В общем он ценился не очень высоко и ш изделиях встречался не часто. I 

* Лямин (Естсст. кам- мат. 1911. 28) говпрлт о яабрадоровом поргрирято в долине р. Миасса 

(где?). 
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Главнейшая литература о зеленом античном порфире 

1. Вііітпег. Тегтіпоіоёіе и. ТоеЬпоІодіе а. бетегЬо. 1884 111.18. 

*2. Т а ? е 1. Бе тагто ѵігМі теіегит. АЪЬаікІІ. рЫІоз. рЬіІоІ. С1. Вауг. Акасі. \ѴіззепзсІ. 1837 
ИГ. 131. 

3. Г і ѳ с1 1 е г. Ееізе (I. ОгіесЬспІапА 1840. I. 326. 

4. 6 г ішш. 2еі(зсЬ. Т. аііеет. Егйкппбе. 14Р. XI. 131. 

5. 3. \ѴаГзоп. ВгИ, а. Гог. МагЫрз а. ойі. огпаш. Зіопез. СашЪг. 1916. 399, 

Красный античный порфир (рогрНігіо гоззо апіісо). 

Знаменитый красный порфир из Египта*) сделался широко известным только во 
времена императора Клавдия; он появился в Риме, куда привозился из гор Дохан 
между Билом и Красным Морем. Особенно в III веке по Р. X. он получался в 
Риме Б большом количестве; позднее широко использовался в Византии (колонны 
храма Св. Софии и др.) в в Венеции (Храм Св. Марка). Весьма сходный о ним 
красный порфир добывался для орнаменточных це.іей в ЕізМаіеп в, Швеции, 

Ба Алтае красный порфир был открыт еще до Шангина (1786), но 
настоящим образом сделался известным лишь после его экспедиции, когда Ш а и- 
гие нашел его в больших количествах в вер.ховьях Кортона. 

Наш алтайский камень похож на античный, но отличается от него присут- 
ствием кварцевых зерен и белым тоном полевого шпата, тогда как в египетском 
камне кристаллы ортоклаза розового цвета и иногда почти сливаются в своей окраске 
е фоном. По этому признаку легко отличить алтайский камень от античного. Инте- 
ресно отметить, что наш порфир, подобно египетскому, обязан своей окраской 
зернам пьемонтита (по опр. Г ей сл ер а). 

В алтайском камне довольно много* пустот, "[которые обычно замазывались 
красным составом, а также черных пятен — скоплений магнетита. Вобщем он не 
очень однороден и с художественной стороны уступает настоящему аптичному. 
Интересно отметить, что с генетической точки зрения район Кортона очень напо- 
минает ту область гор Дохана, где встречается египетский порфир. 

Красный античный порфир известен в на Урале еще со времен О. Но зе (1829), 
который отмечал прекрасные его качества в местор. р. Илековой на Таналыке 
(Южный Урал). Этот камень с белоснежными включениями альбита по тону не 
уступает о даже превосходит античный камень, но, к сожалению, он сильно тре- 
щиноват и куски его незначительны по величине **). 

Об античном порфире см. Бсіейве. Шіега. п, гоШеті РогрЬуг (Іоз АІІеп. 

1852* интер, литература и гравюры в красках). Ср. также Б 1 іі т и е г. 1. с. Б е I; г о п п е. Ь’Ьіѣте 
<1е Оѳиѵгез сѣоізіев. I. Ш. ^ас^иста^1; еі Ьоцу. Ьез оі Іез іоиатіх аи 

Бопѵге, Рагіз. 1886. С. Р. В гаг а. Міпёгаіо^іе арр1і^пее апх аПз. Раг. 1821. II. 210. Р аіз он. 
ВгШсЬа. Іог. МагЫсз а* о. оги. ЗЬопез. СашЬг. 1916, 401, 


*) Из группы роговообманковых яорфнрптов. 

Лямин (Ест. Кам. Мат. 1911. стр, 261 говорит, что красный ішрфвр встречается близ 
Ташкента, в горах Кос-Мулла. 
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Общий обзор драгоценных н цветных камней России. 

На основании вышеизложенных данных об отдельных камнях России мы 
можем себе составить представление о тех богатствах, которыми наделена русская 
природа^ и которые при правильном использовании могут сделаться важной хозяй- 
ственной статьей русской промышленной жизни. 

Из вышеприведенных описаний мы видим, что Россия по преимуществу богата 
цветными камнями, тогда как драгоценный камень, как ограночный материал, по своему 
развообразиіо и качеству довольно сильно уступает другим странам, как наир. Южной 
Африке или Бразилии. 

Но несомненно, что по своему разнообразию и своеобразию некоторых тел, 
как-то: орлеца, .ііа.зурита и.іи нефрита, Россия заслуживает совершенно искдіочитйчыіого 
положения на мировом рынке и только Северо -Американские Соединенные Штаты 
могут соперничать с ней по своеобразию своих цветных пород. 

По ценности русские камни можно расположить в следующую таблицу’^): 


А. Ограночный материал (драгоценные намни— самоцветы). 

І-го порядка: 

алмаз, сапфир, рубин, хризоберилл, александрит, изумруд, благородная 
шпинель, эвклаз. 


ІІ-го порядка: 

топаз, аквамарин, берилл, турмалин красный, де манто ид, фенакит, 
аметист (кровяной), альмандин, уваровит, гиацинт, благородный опал. 

ПІ-го порядка **): 

1. Гранат, кордиерат, кианит, эпидот, диоптаз, бирюза. 

2. Горный хрусталь, дымчатый кварц, аметист (свет.шй), хал- 
цедон, агат, сердолик, плазма, гелиотроп, хризопраз, пралем, полуопал. 

Камни, имеющие значение на рынке, отмечены разрядкой. Систематика в этом виде 
несколько примыкает к старинной систематике енйги К 1 и § е {ЕсІеЫеіикипгІе 1860)* 

**) Часть камней итого разряда носит и поделочный характер, благодаря чему может быть 
отнесена в к цветным камням. 


о б 


8. Солнечный камень, лунный камень, лабрадор, 
еидиан, титанит; 

4. Янтарь, гагат, гематит, пирит. 


элеолит, содалит 


В. Поделочный материал (цветные камни). 

І'ГО порядка: 

Нефрит, лазурит, амазопит, лабрадор, орлец (родонит), мала- 
хит, авантюрин й кварцит, горный хрусталь, дымчатый кварц, агат и 
его разновидности, я ш м а, везувиан, розовый кварц, письменный гранит. 

ІІ-го порядка: 

лепидолит, фукситовый сланец, серпентин, агальматолит, стеатит, селенит, 
обсидиан, морская пенка, мраморный оникс, ф.іюорит, каменЕШ соль, графит, 
янтарь. 

ПІ-го порядка (частью ороамснтовочпый материал): 

гипс (алебастр), мрамор, порфиры, брекчии, сливные кварциты, рогбЧіо 
апі;ісо, зегрепііпо апіісо и другие породы. 

По типам обработки вся первая группа камней — собствеіЕНО драгоценных — 
относится к материалу, подвергающемуся огранке или шлифованию, для мелких 
изделий, и только янтарь и гагат по своей мягкости допускают обточку на токар- 
ных станках. Что-же касается до второй группы, то она делится на две оовер- 
іненно самостоятельные подгруппы— твердых и мягких пород, причем это деление по 
методам работы очень характерно и заставило выделить даже особые мастерская 
и учреждения дтя каікдого типа; так, все камни первого порядка должны быть 
отнесены к группе «твердые камни» *) ріѳіга сіига, хотя среди них мы видим 
а малахит; все минералы второго порядка ‘относятся к мягким породам, допускаю- 
щим скалывание, обрезывание или обточку и, наконец, в третьей группе — гипс и 
мраморы должны быть отнесены к мягким, а порфиры, брекчии и кварциты — к 
твердым камням. 

Любопытно обратить внимание на бед ностьРоссии красными камнями 
и богатство ее зелеными и синими; как ниже будет отмечено, это стоит в некоторой 
степени в связи с характером тех геохимических процессов, которые привели на 
территории России к образованию тех или иных минера.лыіых видов. В последней 
части этого труда мне придется вновь вернуться к этому вопросу и указать, 
какую интересную роль играет этот- вопрос при историческом изучении драго- 
ценных камней. 


■*) По оффндпальной торминодогии первой половины XIX века— «крепкие вамнн>. 


Привожу список известных в России минералов, распределенных по типичным 
окраскам: 

Прозрачные камни. Просвечивающие и непро- 


Бесцветные: 

алмаз, топаз (тяжеловес), фенакит, 
берилл, горный хрусталь. 

Сине-зеленые: 

топаз. эвк.іаз, турмалин, аквамарин, 
флюорит. 

Синие и голубые камни: 
топаз, аквамарин, сапфир, турма- 
лин, кианит, кордиерит, содалит, 
флюорит. 

Лиловые и розово-фиолетовые: 
рубин, турмалин, альмандин, аме- 
тист. 

Красные камни: 

рубин, шпинель благор., турмалин 
(рубеллит), альмандин. 

Бурые и буро-красные: 
гиацинт, гранат, турмалин, дым- 

: чатый кварц, титанит (Прибайкалье), 

янтарь. 

Желтые и золотистые: 

берилл, топаз, турмалин, циркон, 
дымчатый кварц, янтарь. 

Зеленые и золотисто-зеленые: 
изумруд, берилл, демантоид, хри- 
зоберилл, александрит, турмалин, 
везувиан, эпидот, диоптаз, флюорит, 
уваровит, хромвезувиан. 

Черные и серые: 


3 р а ч н ы е. 

кварц, халцедон, молочный опал, мра- 
морный оникс, алебастр, каменная соль. 

амазоиит, яшма (частью), 


лазурит, содалит, бирюза, азурит, рато- 
вкит. 


родонит, розовый кварц, леігадолит, флю- 
орит. 

родонит, яшма, сердолик, белорецкий 
кварц, селенит. 

родонит, шокшинский порфир (кварцит).; 


сердолик, авантюрин, пирит, полуопал, 
янтарь. І 

нефрит, амазонит, малахит, бирюза,, 
хризопраз, празем, гелиотроп, везувиан, 
фуксит, агальматолит, змеевик (стеатит, 
брусит и т. д.). 

гагат, гематит, рутил, турмалин (шерл), 
обсидиан, графит, кремень, роговик, 
Уральский агат (переливт). 


I 


— 377 — 


Яестрыеиполихромныс: 

турмалин, берилл, корунд, (сі^ний ленточная яшма, агат (оникс), пись- 

0 красным), менный гранит, волосатики. 

Иризируюп^ие камни: 

1, Лунный камень, обсидиан, селенит, асбест, волосатики с асбестом. 

2, Солнечный камень, лабрадор. 

3, Авантюрин. 

В заключение привожу список камней в алфавитном порядке с главнейшими 
характерными для них данными; этот список может служить как-бы схемой и конспек- 
том изложения всего первого тома. Некоторые примечания н пояснения к этим 
таблицам см. на стр. 382. 
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Стр. 

оппс. 

Минералы. 

Тип образования. 

Главные районы. 

Запасы. 

1 

327 

Агальматолит см. стеатит, 






каолин 

— 

— 

1 — 

2 

257 

Лгат 

осп. породы 

Іѵрым 

иознаіительяые 




в змеевиках 

Урал 

средние 




осн. породы 

«Забайкалье 

значительные 

3 

245 

Авантюрин 

мотам, породы 

Ю. Урал 

весьма значит. 

4 

339 

Алебастр 

в осад, породах 

Урал 

значительные 

5 

49 

Александрит 

мигм. пегматиты 

Изумрудн. Копи 

> 

6 

11 

Алыаа 

оливин, породы 

Урал 

ничтожные 

7 

26 

Алмазный шпат 

мигм. пегматиты 

Ю. Урал 

средние 

8 

111 

Альмандин 

слюд, сланцы 

Сев. Россия 

большие 




1 

Урал 

> 

9 

153 

Амазонский камень 

пегматиты 

ІО. Урал 

огромные 

10 

231 

Аметист 

кварц, жилы 

Ср. Урал 

зиачительннв:* 

11 

360 

Апатит 

крист, сланцы 

Урал, Прибайк. 

незначительные 

12 

193 

Асбест си. волосатики .... 

— 

— 

— 

13 

151 

Аширит см. дноптаз 

— 

— 

— 

14 

53 

Берилл золотистый ( 

пегматиты 

Среди. Урал 

значительные 

15 

53 

Аквамарин * ) 

> 

Ильм, горы 

средние 




> 

Алтай 

значительные 




пневматолиты 

Ю.-Б. Забайкалье 

> 




пегматиты 

Борщовочный кр. 

средние 

16 

142 

Бирюза 

в жилах 

Туркестан 

незначительные 

17 

327 

Брусит 

магпез. породы 

Иркутск, район. 

— 

18 

147 

Везувиан 

в контакт, породах 

Ю. Урал 

весьма значит. 

— 

249 

Волосатики 

жилье, образ. 

Урал 

значительные 




(россыпи) 

Оеежск. озеро 

незначительные 

19 

81 

Воробьевит 

лит. пегматиты 

Забайкалье 

1 очень пезначит. 

20 

368 

Гагат 

в осад, породах 

Кавказ 

• значительные. 





Крым 

[ незначительные 

21 

357 

Галит см. ваменнан соль . . . 

— 

— 

1 — 

22 

262 

Гелиотроп 

осн. эффузнвн. пор. 

Кавказ 

— 





Забайкалье « 

— 

23 

359 

Гематит 

крист, сланцы 

Урал . 

значительные 

24 

111 

Гессонит 

— 

Асб. копи па Урале 

довольно значит. 

25 

109 

Гиацинт 

погмат. 

Ильменск. горы 

незначительна 

— 

339 

Гипс см. алебастр, селенит . . 

— 

— 

— 

26 

167 

Главколит см. лазурит .... 

— 



— 

27 

218 

Горный хрусталь 

кварц, жилы 

Урал 

очень значитвіьн 


111 

Гранат см. 






гроссуляр 

— 

— 

— 



альмандин 

— 

— 

— 



гессонит 

— 

— 

— 



уваровнт 

— 

— 

— 



деиантоид 

— 

— 

— 

2« 

111 

Гроссѵляр 

контакты 

Вилюй 

большие 

29 

361 

Графит 

в крист, пород. 

Иркутск, губ. 

дов. зпачитѳльв. 

30 

117 

Демантоид 

КОНТ, перидотита 

Урал 

очень значптелья 

31 

148 

Дистев см. кианит 

— 

— 



— 

151 

Дноптаз 

жилы в извести. 

Киргизск. степи 

дов. зпачитсльн. 

32 

224 

Дымчатый кварц 

пегматиты 

Урал 

весьма значйтеіы 

33 

335 

Змеевик см. серпентин .... 

— 





34 

349 

Известковый туф 

в нзвестн. 

окр. Петрогр. 

значитв.тьннв 

35 

73 

Изумруд 

легмат. жилы 

Урал 

> 

— 

357 

Каменная соль 

в осад. пор. 

Юг России 

» 

36 

327 

Каолин (колыб-таш) 

контакты 

Туркестан 

» 

37 

263 

Кахолонг 

осп. эффуз. пор. 

Забайкалье 

1 

38 

242 

Кварцит 

метаморф. пор. 

Олонецк. губ. 





> 1 

Алтай 

> 

— 

148 

Кианит 

мет. пор. (россыпи) 

Ю. Урал 

» 

— 

327 

Колыб-таш см. каолин .... 

— 






— т 


■ Качество. 


Степень 

изученюсти. 


Для іакя^с целой. 


гВЕзкое 

^высокое 

ое 


высокое 


Швяо высокое 
П)коѳ 
ІЦаеіое 
■К высокое 


слабая 

весыяа слабая 
очень слабая 

слабая 

недурная 

недурная 

слабая 

хорошая 

недурная 

слабая 

хорошая 

слабая 

> 





срѳдвсс 

высокое 

> 

недурная 

слабая ' ^ 

1 

ш 

Щ- 

» 



довошш высокое 

> 


высоше 

слабая 


средЕѳе 

недурная 

X 

ичѳкь низкое 

слабая 

X 

> я 



іфѳіфасноѳ 

недурная 

+ 

ЩЬШ высокое 

слабая 

+ 

невысокое 

хорошая 




слабая 


тяь высокое 

средняя 

— 

Ещре 

хорошая 

-- 

Ш№іше 

недурная 

— 

ВЕИШк высокое 

слабая 


ШШеовое 

> 


88^00 

у 

X 

средп- 

слабая 


Іовоіыю высокое 

> 

— 

ІШеокое 

недурная 

— 

ШЮкое 

довольно хорошая 

^ — 

Л 

слабая 

+ 

> 3 

недурная 

X 




— 

слабая 

— 

ш», - : 

' хорошая 

X 

+ 

юеднес 

слабая 

X 

ІІ > 

недурная 


-4 — 

* 



слабая 

+ 


+ 


X 


для огранкп 

'для поделок 

для огранки и поделок 

для круяпт^х поделок 

для мелких поделок 

огранка промышл, 

огранка 

случайная огранка 
изредка гранился 
гранился случайно 
поделки^ облиц.^ столетн* 
для огранка 

I» > 


огранка 

МОЛИНО поделки 

огранка промышл* 

огранка 

для вставок 

для поделок 

для шкатулок, 

для поделок, печатоіѵ 

для вставок 

огранка 

для мелких поделок 


для поделок 

огранка 

огранка 

огранка слунайпаа 


для огранки и поделок 


куст, мести, васѳл, 
для поделок 
огранка промышл. 

случайно для огранки 
для огранки п поделок 

для садовых уЦрапіенай 

огранка 

для поделок 

для мелких поделок 

для доделок 

для подел. и орнаментов 
для поделок 
для ограпки 


Год 

открытия. 

Значение 

в будуоіем. 




1 

1823 

среднее 

2 

ті 

нач. ХТШ 
нач. XIX 

большое 
весьма большое 
большое 

3 

К(Ш. ХѴІІГ 

среднее 

1 4 

1833 

большое ' 

' 5 

1829 

но имеет 

6 

1835 

ограниченное 

7 

поя. ХУНТ 

не имеет 

, 8 

1784 

не нмсет 
большое 

9 

кон. XVII 

большое 

10 

— 

не имеет 

11 



— 

12 



— 

13 

нач. ХУШ 

большое 

14 

кои, ХУІІІ 

среднее 

15 

1783 

1723 

ок, 1840 

не имеет 
очень большое 
большое 


изв. ХУІІ 

ІЮ имеет 

і 16 

1826 

— 

1 17 

нач. XIX 

среднее 

18 

ок, 1785 

среднее 

— 

ок* 1790 
1910 

не имеет 

19 

1797 

имеет 

20 

1886 

нѳ имеет 

21 

еач, XIX 

■ — 

22 


среднее 

23 

1910 

небольшое 

24 

1824 

мало значения 

25 

— 

1 — 

— 


1 — 

26 

ок. 1730 

довольно большое 

27 

17Ш 

1 1 1 и 

28 

1853 

не имеет 

29 

1874 

огромное 

30 

’ — 

- — 

81 

ков. ХУШ 

не имеет 

— 

1 «>я. ХТІІ 

большое 

32 


і — 

33 

— 

среднее 

34 

^ 1831 

значительное 

35 



не имеет большого 

— 

іабз 

иѳ имеет 

36 

кои. ХѴШ 

большое 

37 

нач. XIX 

большое 

38 

1807 

1855 (1792) 

весьма большое 
не имеет 






I 


X- 

Стр. 

опис. 

Минералы. 

Тпв образования. 

Главные районы. 

•п 

Запаек, 

] 






1 

39 

358 

Колчедан ссрнмб . . . * . . 

а рази, услов. 

Евр, Россия, 

значЕі тельные 





Кавказ 

■і 

40 

14Т 

Кордиерит * * * 

в пегматитах 

Ср. Урал 

дов. зпачитШй^ 

— 

26 

Корунд сн* сапфир, рубин , , 

— 

“ 

“ 1 

41 

2^ 

Крещвнь см' окаыен- дерево , - 



— 

— 

190 

Кулибинит см. обсидиан , . . 

— 

* 

1 

42 

158 

Лабрадор 

валуны; 

окр. Петрограда 

случайные 




породы кристал. 

10гО‘Зап. России 

весьма 

43 

167 

Лазурит , .... 

КОНТ, в известняке 

ІІрпбайкалье 

средине 

! 44 

215 

Лепидолит . . , ‘ 

пегнатиты 

Ср. Урал 

аначитѳіьние | 

1 45 

157 

Лунный камень , . 

пегматиты 

Южя. Урал 

1 1 

! 46 

344 

Малахит .... р ..... - 

в медных руда. 

Урал 

> ' ‘ 

1 47 

190 

Мар екав ИТ см. обсидиан * . . 

— 

— 

— 

І 48 

338 

Морская пеик і см, сен поз ві . 


— 


49 

351 

Мраморный оникс . 

горяч, источники 

Кавказ 

значнтеішіе . 




в РУДН, шилах 

Забайкалье | 

пезаачиіедйіі ^ 

60 

194 

Нефрит * , , . 

крдст. сланцы 

Иркутск, район 

зпачптоіьвйе.І і" 

51 

190 

Обснднап 

эрупт, порода 

Кавказ 

* *> і " 





Забайкалье 

» 1 

52 

252 

Окаменелое дерево ...... 

осад, дороды 

Охотск, иобер. 
Кавказ 

весыга эв№Ш 




осад, породы 

Вятск, губ. 

.'іначБтеіьвяі ; ^ 

53 

146 

Оливин . . , . 

в тальков, пор. 

Урал 

ничтожные ; 1 




в базальте 

Монголия 


54 

134 

Опал благородный 

в основ, эрупт. 

— 


55 

134 

Опал молочный 

в гранитах 

Ю,-3. Россия 

значдтешйе . 

56 

211 

Орлец см. родондт ' 

— 

— 

— ) ^ 

57 1 

162 

ПнсьменыЙ гранит 

пегматиты 

Ср. Урал ? 

Забайка,льѳ і 

весьма ШШІ ^ 

; 

58 

355 

Плавикое. шпат см. флюорит . 

— 

— 


59 


Плазма . , . - 

— 

ІО. Урал 

ДОіОЛ. ВНіда^ . 

60 

. 134 

Полуопал .......... 

в РУДН, жилах 

Ллтаи 

аіцічитоіііЫв . 

61 

151 

Пущкпнйт см. опидот 

— 

— 

— . 

62 

240 

Розовый кварц 

пегматиты 

Финляндия 

— 





Алтай 

значитеіьнн& 

63 

251 

Роговик см. окаменел, дерево . 

— 


— 

— 

211 

Родовит ........... 

крист, сланцы 

Ср. Урал 

значитшнііе ^ 

64 

121 

Рубеллит см. турмалин .... 


— 

— 

65 

26 

Рубин . . , . 

россыпи 

Урал 

позначііЙІЦ ^ 




контакты пегмат. 

— 

— 

66 

ЗбЗ 

Рутил 

крист, породы 


, 

67 

26 

Сапфир 

россыпи 

Ср. Урал 

вознаШВрИ ^ 




КОНТ, пегмат. 

Ильм, горы Дыш. ок. 

огран. нЯв 

68 

339 

Селенит ... . 

в гипсах 

Урал 

значнтсіьвм^ 

[ — 

338 

Сепйолді 

в змеевиках 

10, Урал 

незпачі^Н 

69 

259 

Сердолик 

оси. вфувивп. пор. 

Якутская обл. 

очевь аіШМ 1 

— 

335 

Сернентнв 

крпст. сланцы 

Урал 

* ^ ^ 

70 

165 

Содалит 

пегматиты 

Ю. Урал 

пезвачіЕТ€і0 





Туркестан 

лаачйТѲІТзВЫс 

71 

155 

Солнечный камень 

э 

Забайкалье 





■ 

Кольский полу о-в 

— ' 

72 

150 

Ставролит 

метаморф, славцы 

Забайкалье, 

" 1 ^ 





Якутская обл. 


1 73 

827 

Стеатит 

крист, сланцы 

Ю.'Урал 

апачнтШІЯб 

[ 




Кавказ 

пезначиеіЛ 

74 

152 

Сфсн 

дсгматііты 

Урал 

дсбозыйЛ, 1 

І 



■ — 

Прибайкалье 

* 1 

I ^ 

152 

Титанит см. сфеп 



- 


Качество. 


швое 

днсе 


іовоѳ 

[I Биа высокое 
ЫСОК(Ю 

днео 

окоѳ 


высокое 
[^ысокоа 

ЮКОС 

} 

рее 
1 1 

высокое 
:4м)Еоѳ 
ьма шзкоо 


( іысокоѳ 
іьиа вмеокоо 

^реѳ 

здаѳс 

1 

івь высйіюе 


шое 

цвее 

:оков 

іысокоо 

ршев 

ЁВВОѲ 

авоѳ 

ІВОІЙЮ 

ВДнее 


№«і№ 
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Степень 

изученности. 


Для каких целей. 


хорошая 

средняя 

хорошая 

» 

недурная 

слабая 

недурная 

слабая 

слабая 

» 

* 

хорошая 

> 

слабая 

недурная 

слабая 

недурная 

хорошая 


средняя 

слабая 

недурная 

очень слабая 

слабая 

слабая 

э 

недурная 

слабая 

> 

очоиь слабая 
слабая 
недурная 
> 

плохая 
слабая 
не изучены 

слабая 

у 


+ 


X 




для огранки 

для небольших вставок 


вставки, брошки 
крупн. поделки, орнамент, 
для по дел, я облицовок 
для мелких подезок 
небольшие вставки 
для і;рупн. поделок 


для круиНр поделок 

в > » 

для поделок 
> > 

в огранку 

» 

для іфунн, поделок 
для поделок 
пе годится 
огранка 

для ме.лк. бус, вставок 
среди, поделки 

для поделок 

для небольш, поделок 

для поделок 

у У 

ДЛЯ крупных поделок 

гранятся кустарями 

для огранки 
гранится кустарями 
огранка 

для среди, поделок 
Д 1 Я йіслкнх поделок 
для огранки, гравнр. 
для среди, поделок 
для шелк, вставок 
для вставок и поделок 
небольшие вставки 
ъ у 

ДЛЯ огранки 

для мелких поделок 
> » > 
для вставок 


Год 

открытия. 

Зііачсиие 

в будущем. 

№ 


ЁС имеет 

39 

1858 

среднее 

40 


— 


— 

— 

41 

1781 

не имеет 

42 

18В5 

очень большое 


1784 

среднее 

43 

19Ш 

небольшое 

44 

1В84 

среднее 

45 

ок. 1780 

большое 

46 

— 

— 

47 

— 

— 

48 

1797 

не жмоет 

49 

1785 

> > 


ок, 1820 

большое 

50 

он* 1830 

ш 

51 

1827 

не имеет 


1793 

> > 


1912 

среднее 

52 


у 


, — 

— 

53 

1917 

большое 


— 

— 

54 

Ѵ1ІІ век 

небольшое 

55 


. — 

66 

ок. 1780 

боль ню 0 

57 



— 

58 

коіп ХѴПІ 

среднее 

59 

нач. XIX 

небольшое ! 

: 60 

— 

^ і 

і 61 

1797 


І 62 

ок, 1786 

среднее ; 


— 

“ 1 

: 63 

ок, 1750 

очень большое : 

; — 

— 


1 64 

1850 

по имеет 

! 65 



ко имеет 

66 

ок, 1736 

» > 

67 

1828 

у у 


после 1880 

большое 

68 

ок. 1845 

не имеет 


кои. ХУП в. 

большое 

69 

ок, 1770 

у 


ок. 1830 

ш имеет 

ТО 

ок, 1860 

среднее 


1882 


71 

1780 

— 


нач. XIX 

не имеет 

72 

кон, XIX 

» да 

73 

до 1797 



— 

пе имеет 

74 

— 





1 


пѵ 



75 


76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 

83 

84 


85 

86 

87 


91 


Топаз 


121 


116 
88 
385 
257 
49 
117 
255 
21 Г> 
121 
43 
109 
224 
151 
83 
362 

280 


Турмалин 

красный * . 

зол оный и нолцкромішй * 

Уваровит 

Фенакит . 

Флюорпт , . , 

Халцедон слт* агат 

Хризоберилл * * . ^ . , . . . 
«Хризолита СМ- демантоид . . 

Хризопраз 

Хромовая слюда 
Шерл саі. турмалин . * . . . 

Шпинель благородвая , , . , 

Циркон саг. гиацинт , . , . , 

Дитріш саг. дымчат, кварц , 

Эпидот . . 

Эвк.іаз . . . . 

Янтарь . , * * 

Яшма . . . . 


пегматиты 


коЕт, иогматнты 
литиевые ііегматитьЕ 

хром, железн. 
мпгаі. пегматиты 

ЖИЛЬЕ, обр. 

пегматиты 

\ — ’ 

ннкксл. руды 
крист, сланцы 

известняки конт* 


ыотаморф. породу 
россыни 

Б осадочн, породах 

мотаморф. породы 
нзвсршенв, породы 


Мурзинка 
Ильм, горы 
Адун-Чолонг 
Борщовочный кр. 

Урал {Саран.) 

» (Шайт-, Лип.) 
Забайкалье 
Урал 

Изумрудп. Копа 
оабайкальо 

10, Урал 

Ср, Урал 
10. Урал 

Туркестан 


Ср, Урал 
10. Урал 
Европ. Россия 
(Польша) 

ІО, Урал 

Алтай 

Забайкалье 


зпачнтельиы$5г 
ішаначитслъшо | 
значительніі|іѵ< 
нозначЕ тельные] 


пеанач к тельные 
значительные 


ничтозшые 

очень незпачя 
зпа'ттедьны#^] 


значительны^^ 
ничтожные 
незначнтельвые | 


очень звачителыі 
огрошаыо ^ 
вііачителыше Л 


І 


Примочаннс. В графо сиснользонаицо знкаом — отмечены те камни, кой до сих пор не 
использовались; этот же знак в других графах обозначаот отсутствие точных сводснай, знаком X отмечаляЦ 
те, которые использовал исъ лишь исподволь пли случайно; знаком + минералы, ужо нашедшие себе 
употребление в ограночном п камнерезном деле. 

Очень трудна и часто гадательна отметка в графе— год открытия; я старался отметить те периоды, 
в которых началось пси о л ьзо ванне камня, что обычно совпадало с годом их открытия (хотя и во всегда). 
Во всяком случае эта графа имеет значение для исторических исследованігй, так как какой-либо каменій. 
встречающийся в иаделиях периода, предшествующего годам отметки, по может быть русского проясхождешЩ 
Единичные дсключення, конечно, возможны и будут нодробдеѳ освещены в последнем іюме; так яапрІ^ 
южно-русский лабрадор, хотя п открыт был оффициально около 1835 г., а вставки из пего делались толью 
Б сороковых и пятидесятых годах девятнадцатого столетня, известен б качестве большой редкоепТв 
обіпцоБко южно-русских церквей уже Х—ХІ веков. ' 

Для удобства иользования таблицей порядковые номера минералов постав левы как в начале, т^ 
и в самом конце ее. 
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Качество. 

Степень 

ш 

о 

» 


Год 

Значение 



►=3 

о 

Для каких целей. 


Л5 , 


изученности. 

ЙІ 

с? 


открытия. 

в будущем. 







1 



окое 

> 

ша высокое 

недурная 

1 

очень слабая 

1 

“Ь 

огранка 

огранка случайная 
огранка 

1786 

вон. XVIII 

1838 

большое 
не имеет 

> э 

дь высокое 

ОШ 

щѳе 

т 

слабая 

> 


огранка проаіышл. 

» » 

» > 

случайная огранка 

1787 

1810 

01!, 1880 
1833 

среднее 
не и мест 

от 

недурная 

+ 

огранка 

1833 

імеет 

► 

> 

+ 

для поделок 

коа, ХѴШ 

среднее 

— 

— 

— 

— 


- — 

окое 

слабая 

X 

случайная огранка 

18і9 

не имеет 

ігсовое 

недурная 



огранка 

1866 

не имеет 

«чкое 

очень с-лабая 

X 

для круцв, поделок ^ 

нач. XIX 

среднее 


— 

— 

— 

— 

— 

окоѳ 

не научены 

X 

огранка 

ХШ в. 

— 


■ — 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



— 

— . 

(аее 

слабая 

X 

для ограпкн 

нач- XIX 

не имеет 

ОКОб 

недурная 

X 

огранка случайная 

1858 

> > 

і [нее 

слабая 

+ 

для поделок 

1786 

среднее 

іоеходБОб 

:! ■ :& 

Фб 

очень слабая 

недурная 

слабая 


дія крупных поделок 
» 

ДЛЯ мелких поделок 

ок. 1700 1 
ок. 1785 
ок. 1717 

весьма большое 

Зь > 

не ЕМ 60 Т 


і 

[ 
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 


Алмаз, стр. 11. 

Не помещены в списке литературы: П. Еремеев. О возможности нахожде- 
ния алмазов в слюдяном сланце. Изв. Акад, Наук. 1897. Стр. Прот. VII — IX; 
Н. Солодов. Алмазы на Урале. Екат. 1904 (отд. издание). В последней бро- 
шюре имеется ряд интересных данных, освещающих мое недоумение на стр. 16 
по вопросу о Георгиевской россыпи. Б 1902 г. заводоуправление Шуваловых 
произвело ряд поисков в Адольфовом логу, где было пробито 30 шурфов, но без 
находки алмазов. Сама россыпь при этом оказалась гнездовою. В том-жс году 
во дворе крестьянина был встречен алмаз весом в Ѵ* карата в курином иомете. 
Более подробно сообщает Солодов о Георгиевской россыпи, где еще в пятидеся- 
тых годах прошлого столетия было найдено два кристалла и два других кристалла — 
в 1900 г. Госсыпь очень напоминает Адольфов лог и тоже залегает па черном 
доломите. На основании ряда данных Солодов приходит к выводу, что произво- 
дить разведки н поиски алмаза надо в двух местах: 1) в ложбине, перерезываю- 
щей горы, лежащие иа юго-восток от селения, у восточного конца его, в начале 
Крестовоздвпженской россыпи; 2) на плоской возвышенности, проходящей между 
верховьями р. Полуденки и Георгиевскою россыпью. 

— В Омске 25 июля 1920 г, П. .1 Драверт прочитал доклад о минера- 
лах с. Самаровского у впадения Иртыша в Обь; в флювиог-лациальных отложениях 
на правом берегу Иртыша оп нашел, помимо зерен циркона, корунда, оливина, 
альмандина и золота, кристаллик алмаза величиною в 1,25 мм. но ребру октаэдра. 
Коренное месторождение Драверт видит в восточных склонах Урала. 

— К стр. 19. О находке алмаза в Успенской россыпи см. „Северная 
Пчела» 1839. 798. 

Алмаз, стр. 25. 

В списке литературы пропущена работа С. Конради. К вопросу о вероятной 
коренной породе Лапландских алмазов (Геолог. Вести. 1915. I. 295), с более 
точными сведениями о находке розовых алмазоносных песков с острова Севесус.ш 
на озере Вагатеве. Оливиновая порода встречена им на горе Калгуайв на правом 
берегу Паз-реки у истока озера Вагатене, 


Корунд, стр. 35— 38. 

— 1ІО распоряжению Члена Кабинета Сенявина в 1836 г. были пред- 
приняты на Урале крупные работы ко добыче и ограике Ильменских сапфиров и 
не без успеха. Работы ве.лісь известным Портнягиным с большим количеством 
вольнонаемных рабочих в долине Миаса, в районе на север от дер. Селянкиной 
между дер. Карабапіевокой и Нижне-Тагильской. Всего добыто было свыше 8 пудов 
сапфира, из коих оказалось заслуживающих огранки 36 ф. 53 зол. Камни в 
Петербурге настолько понравились, что в 1840 г. было предложено вновь присту- 
пить к добыче этого камня. 

— При составлении очерка о корунде не были использованы три статьи: 

А. Заварицкий. Результаты послед, местор. корунда в Ильменских горах 
за 1918 г. Прм. к журп. „Горное Дело“. 1920. Лн 5. 5—10. 

М. Клер, ііорунды и наждаки на Урале. „Уральский Техпик“. 1918. 

7 — 9. стр. 1 — 16 (со сводкою литературы). 

Ф. Аносов. Краткий отчет об исследовании корундовых местор. сев. Миас- 
ской дачи (Труды Геол. п Мин. Музея Акад. Наук. III, 1917 (изд. 1922), 
стр. 153—165). 

Статья Клера представляет собою довольно удачную сводку с рядом дан- 
ных, остававшихся мне неизвестными. Им подсчитываются запасы отдельных 
месторождений: Течинское, только выше уровня воды, свыше 2 миллионов пудов; 
соседнее Кизильташское месторождение— до 10 миллионов пудов. Особенно подробно 
описывает он месторождения наждака в мраморной полосе между Мраморскпм 
заводом и Косым-Бродом, частью пользуясь рядом ценных неопубликованных 
исследований. Клер отмечает здесь три сорта наждака, из которых один богат 
серным колчеданом. Одновременно описывается и самое старое месторождение около 
самого сел. Мраморского, в зиеевиковых сланцах (квартал 320 Нижне-Исетской 
дачи). Любопытно, что известны выходы наждачной породы и на запад от яіелез- 
ной дороги в Северской даче Сысертских заводов. 

Общий максимальный подсчет запасов кору ядов Урала по Клеру — свьние 
15 миллионов пудов. 

Не менее интересна статья Заварицкого, описывающая корунды Ильмен- 
ских Гор, заключаю ищеся в количестве около 2—3 % в среднем в чечевицеобразішх 
пегматитах корундового сиенита. За 1917 — 1918 года было добыто для шлифо- 
вальных целей около^ 1800 пуд. по цене 26 р, за нуд. Весьма интересна карта 
самих месторождений, вытянутых по окраине сиенитовых масс, при чем число мест 
нахождения достигает 45, с общим вероятным запасом вряд-лн более 12 тыс. пудов. 
Ограночного материала нет. 

Наждак, стр. 38. 

Первый русский наждак был открыт мастеровым Плаховым в 1805—1806 г., 
получившим в награду за это 300 р. Но первые разведки были предприняты 



лишь в 1813 г., не обпаружившпе больших запасов и давшие лить 700 пудов 
нечистого материала. ' Точное положение .этого прииска, по архивным данным 
(Архив Екатеринбургской гран. фабр. 1812. Де.м Л» 6), следующее: «припев 
состоит от Шраморского завода в одной версте при речке, называемой Болотовка; 
по течению оной на правой стороне, а от реки в сторону в К) саженях в начале 
простирающегося от означенной речки небольшого злобка, в котором наждачная 

порода оказалась лежащими трудно валунами, а внутри из расборных 

штук или щебня». Более известно, однако, другое месторождение — Іѵособродское, 
которое было открыто в 1830 г., о чем Еакорин доносил Начальнику Екате- 
ринбургских заводов с особою витиеватостью и низкопоклонством. Наждак открыт 
был в 6 верстах от мраморной ломки «полосою в 4 аршина с севера на юг 
ровной толстоты жилы, вскрытой протяжении вскрыніей на 38 аршин». Далее 
Каковин в своем донесении (Архив Ек. гр. фабр. 1830. Дело № 19) говорит: 
«Открытие такового сокровища есть весьма важная находка для здешней фабрики: 
во-первых что наждак, до сего употребляемый, совершенно в добыче истощился и 
обходился уже дорог, да ежели и был, то по слабости своей противу нового 
потребует на добычу, протолчку и просевку большей пропорции, большее количе- 
ство людей и времени; при отшлифовке вещей более свинцу, меди, железа, ирод- 
чох припасов, кои при таковом наждаке при обрабатывании крепкого камня токмо 
стираются, а камень медленно поддается. При вновь открытом много, как я 
несколько раз превосходящем, таковые расходы сократятся, работы несравненно 

пойдут успешнее и чище немецкой пли английской» «Много наждака 

открыто и можно считать наличностью по примерному исчислению до пятидесяти 
тысяч пудов, а судя по направлению жилы, могу надеяться, что при надлелшщей 
разработке окажется в удвоенном и более количестве с превосходнейшею добротою, 
почему не токмо здешняя фабрика на дальнейшие годы совершенно обеспечивается 
в столь необходимом припасе, но п может уделять значительными пропорциями по 
требованиям других мест». . . . 

Этот рудник, названный Каковинском, действительно оправдал первые надежды 
п дал возможность продавать наждак по -8—10 рублей за пуд на месте в Екате- 
ринбурге. Для пужд фабрики ежегодно шло около 400 пудов, на сторону свыпіе 
300 пудов. Главными покуцателями были Колыванская фабрика и Златоустовский 
завод. 

В, В. ЗІостовенко, директор Екатеринбургской гранильной фабрики, вновь 
обратил на него внимание в восьмидесятых годах прошлого столетия: добывался 
наждак в количестве в среднем до 700 пудов в год, очень беспорядочно из ям в 
мраморе и вскоре был заменен барзовитом, т. е. толченным корундом р. Барзовки, 
Кыштымского округа. 

Во время войны 1914 — 1915 гг. казенные заводы Урала использова.іи 
преимущественно барзовит, причем один Ижевский завод уііотребля.і около 


5.000 пудов в год, а Златоустовский до 15 тыс. пудов (чистого корунда свыше 
5000 п.). Однако, барзовитом были педоволыш, так как он был весьма неоднороден, 
тесно переметан с хромистым железняком (?) в, по данным лаборатории Яжевского 
завода, содержал не свыше 60% глинозема. 

Корунд, стр. 40 — 42. 

Пропущены указания; Еремеев. Горн. Журн. 1859. II. 606 — 614; Э. Гоф- 
ман. Горн. Журн. 1867. I. 144; «Уралец». Уральские корунды. Газ. «Уральский 
Край». 1911. 74. 

Берилл, стр. 69. 

Белесоватый берилл Оловянного рудника. В. Севергин. Технолог. Журн. 
1873. X. ч. Ш. стр. 14. 

Топаз, стр. 101. 

В 10-ой строке снизу ошибочно показан год 174 б,;іі:ШД 0 <не позднее дек. 
1845 г.», так как именно в этом месяце 0зерск|І іс|елм доклад о топазе 
(Архив Мин. Оби;.). " 

Гранат, стр, 112. 

В. Севергин подчеркивал ограночное значение Еидельской венисы. В. Оевер- 
гпн. Технолог. Журн. 1815. XII. ч. III. стр. 19. 

Гранат, стр. 113. 

Относительно светлорозовыхтранатов Асбестовых Копей Битюков в Екате- 
ринбурге отмечает, что они происходят с притока Рефтп р. Каменки, которая 
пересекается в 15 верстах от Копей дорогою от станции Баженовой. 

Демантоид, стр. 119. 

0. Лебедева (Труды Геол. и М. Музея Академии Наук. Ш. 1917— 1922, 
стр. 151) сообщает следующие цифры добычи дематоида в Тагиле; 1912 г. — 

5 пуд. 12 ф. по 1 р. 60 к. золотник, 1913 г.— 6 пуд. 14 ф. по 1 р. 30 к., 
1914 г. (до июля)—! пуд. 1 ф. по 1 р. 30 к. Общая ценность добычи в 1912 г.' 
почти 35 тысяч. По ее же данным в 19Т4 г. Ямы и шахты в Сысертском округе 
по р. Хрпзолвтке, впадающей в Бобровку, были совершенно заброшены.- 

Везувиан, стр. 147. 

По данным М. Курбатова (Труды Геол. Ій М. Музея Академии Наук. 
III. 1917, (изд. 1922), стр. 135), в Шишимских горах было добыто в копях 
Веселкина іі Гуленко несколько вагонов поделочного материала грееатовезуБиановой 
породы. 

Кроме обыкновенного везувиана мог-бы для огранки использоваться красивый 
хромвезувиан, прекрасные іфясталлы которого известны из Мостовевого прииска. 
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Солнечный камень, стр. 155. 

Об авантюриновых полевых шпатах см. Оіаі’ Апсіегзеп. Атег. Іоигп. 
8е. 1915. (4). XI. 351. 

Лабрадор, стр. 159. 

— В архиве Минерал. Общ. за 1917 г. есть ценные сведения о Петербург 
ском лабрадоре, называвшемся у заграничных ювелиров «ингерманландским>. 
Цепы табакерок из маленьких кусков в конце восьмидесятых годов ХУПІ века 
колебались около 500 — 1.500 рублей; вставки для колец ценились в 25, 50 и 
даже 100 рублей. В 1817 г. цены сильно упали «и приличное кольцо в лавке 
можно было купить за несколько рублей». 

Ра 11 а 8 (М. Когб. Веііг. 1782. 407) впервые описал находку в 1781 г. 

Особенно интересны замечания Панснера, доложенные в Минералогическом 
Обществе 24 июня 1817 г., где он подробно рассказывает историю отдельных 
находок. 

' Описаппе находки камня па Волковой кладбище см. в Прилож. к Л? 7 от 
4 февраля 1816 г. в «С.-Петербургской Газете». 

Лабрадор, стр. 159. 

О находке лабрадора близ Киева см. «Северная Пчела». 1835. 609. 

Нефрит, стр. 196. 

Знаток китайского языка Иванов сообщил мне, что слово ию не китай- 
ское, а, вероятно, заимствовано с запада, так что может быть первоисточник тер- 
мина яшма приходится искать не в китайском ю - ш и, а в корнях Средней Азии. 

— стр. 198. 

Инж. Селиванов, в Иркутске, на основанпи ряда архивных дел Иркут- 
ского Горного Управления п личных экспедиций в Саянах, готовит в настоящее 
время весьма интересную монографию, посвященную нефриту по Оноту и Кнтою. 
Он отмечает, вместе с тем, 1 1 могильников в Восточной Сибири, в которых были 
найдены веши из нефрита. Очень любопытны будут, па их опубликовании, карты 
отводов, на коих видно, что отводы Верфеля, указанные мною в примечании 
на стр. 207, лежйт приблизительно в 40 верстах от истоков Оспы, нпже по 
Оноту. В 1915 г. два отвода было отведено 1. Н. Шнелле по Ептою, вышей 
ниже устья р. Эхе-гол (в 50 верстах ниже устья Сахангера). В районе Хара- 
Желгп, в верховьях Урпка два участка было отведено П. Ф. Поднебесных, 
К. Ф. Верфелю и Л. А. Брейтфусу и четыре Л. Н. ПІнелле. 

— стр. 208, прпм. *). 

Указание на нефриты Б. Кабарды на Кавказе, судя по архивным заметкам 
доклада Ф. Гефта в Минер. Общ., не внушает доверия. 
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Дымчатый нварц, стр. 224. 

В конце ХѴЛІ века известно наименование дымчатого кварца «суслеенн 
-сибирский», «темный хрустальный флюс». См. перевод книги о драгоценных 
камнях Бріокмана (пер. Веспа. іова 1784 г.). 

Кварцит, стр. 244. 

Аналогично Шокшинскому песчанику большое декоративное значение имеет 
и Овручсквй песчаник из Овруча в Волынской губ. Подробнее об этом, строитель- 
ном материале см. во втором томе. 

Яшма, стр. 325. 

А. Заварницкий. Таналыкско-Байнакский . меднорудный район. Горное 
Дело. 1920. Прил, № 4, стр. 6, 9 (Яшмы Ірендыка и по долине Таналыка). 

Агальматолит, стеатит, стр. 327. ' 

Весьма любопытная статья о стеатите, его прокаливании после обработки и 
окраске помещена в Аппаіез йез Агіз еі Мапиіасіигез. № 47, о чем я сужу по 
данным Технолог. Журнала 1808. V. ч. II. 153. 

Агальматолит, стр. 333. 

А. ПІкляревокий. К' мииера.іюгіи Омского уезда. Зап. Зап.-Сиб. Отд. 
Геогр. Общ. 1901. 

Плотный агальматолит с берега оз. Денгиз, недалеко от выходов кристалли- 
ческих пород. Анализа нет (воды 5,56%). Очень сходен е пагодитом. 

Гипс, стр. 341 — 343. 

Пропущена главнейшая литература о гипсах Нижегородской губ. В. Зай- 
цев. Мат. оц. земель Нижегородской губ. 1884. ІТ. В. Зайцев. Там-же. 
1886. ХПІ. 

Мраморный оникс, стр. 353. 

С. Схіі атЪазІіійг'е. Міпег. Еезоигз. Оеог^а а. Саисазіа. 1919. 70, 

По поводу ыеоторождеиия, описанного у меня под 2, автор приводит 
запасы около 80 тысяч куб. метров, кусками в 5 X 3 фута, причем известны 
тона серый, зеленый, голубой, красный я бурый. Относительно месторождения 6 
(Агдаш, у Гамбащидзе — Агбаш) отмечается однородная белесоватая и голубо- 
ватая окраска без слоистости. . ' 

Гагат, стр. 369. 

Г-есьма богаты прекрасным поделочным углем некоторые горизонты Иркутских 
углей, особенно Хохарейское месторождение, где весь верхний горизонт на протя- 
жении 50 КБ. верст состоит из поделочного гагатоподобного угля. 
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Порфир красный, стр. 373. 

Начало яспользопанпя шведского порфира в Еіѵсіаіеп относится к 1778 г. 
выделывались саркофаги, столешницы, урны, вазы, брошки и проч. 

Эвдиалит, стр. 370, 382. 

Новым драгоценным ограночным й поделочным камнем является эвдиалит, 
привезенный в довольно больших количествах моею экспедіщпеіо 1921 г. из 
Умптекского массива на Кольском полуострове. Он обнаружил прекрасный тон от 
буроватокрасиого до вишневого, напоминающий высокие сорта граната (особенно 
гессоппта и альмандина), прекрасно принимал полировку и вообще обнаружил 
высокие технические качества. В виду того, что его запасы в Хибинских горах 
довольно значительны, представляется желательным в намечаемой экспедиции 
1922 г. обратить внимание на этот иовый ценный материа.1 ■*). 


*) Дальнеішие допо.інения и исправления, а также список опечаток будет приложен к сле- 
дующему тому. 


Указатель названий минералов и горных пород. 

В указатель помещены главнейшие указания, причем жирным іпрііфтом отмечены только 
первые страницы подробных описаний минерала. 


А. 


Авантюрин 154, 155, 217, 245^ 876. 

АвантюрмновыЁ полевой шпат 155, І5б- 
Авгитовыи порфир 286, 800. V 

АвгитовыД шр фнрэт 817. 

Агальматолит 9, 197, 198, 327, 855, 875,389, 

Агат іза 212, 217, 227, 235, 252, 257, 259, 260, 
264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275,276, 
282, 285, 290, 306, 819, 324, 855, 374, 875, 
Агат глазчатый 217. 

Агат звездчатый 217, 

Агат исландский 190, 

Агат караеоловый 261. 

Агат коралловый 217. 

^Агат корольковый 270. I 
Агат кремнистый 259, 264, 269. 

Агат крепостной 217, 

Агат кружковый 217- 
Агат ландшафтный 217. 

Агат малиновый 287, 288. 

Агат молочный 268. 

Агат моховой 268- 

Агат мненоЁ 261, 270, 282, 287, 296, 297, 298,801, 
806. 

Агат облачный 217. 

Агат развалиЕиыЁ 217. 

Агат трубчатый 217. 

Агат халцедоновый 261, 

Агат ншмОБый 261, 270, 282. 

Агатес 257. ^ 

Адулнр 157. 

Азурит 171, 347. * 

Аквамарин 53, 94, 104, 105, 152, 222, 227, 360, 
374. 

Аксинит 9. 

Актинолат 30, 58, 75, 76, 182, 193, 221, 250, 815* 
Алансоиский алмаз 224. 

Алебастр 389, 840, 854, 375. 

Алебастр восточный 851* 

Алебастр 0 т 554. 

Александрит 49, 75, 76, 89, 374* 

Алмаз 9, 11/54, 83, 98, 219, 358, 374, 384. 

Алмаз Мармарошский 221. 

Алмаз Сибирский 91. 

Ал ом пт 163. 

Алунит 40. 

Алфавитный камень 162; 

Альбит 61, 62, 75, 81, 98, 99, 125, 130, 152, 221, 
229. 

Алмазный шпат 26. 

Альмандин 21, 26, В7, 111, 128, 374, 889. 

Амазон пт 68, 98. 99, 153, 163^ 164, 375. 


Амазонский канень см. амазонігт. 

Амброид 862. 

Аметпет 94, 123, 160, 174/ 217, 226, 228, 229, 231 , 
249, 273, 275, 855, 359, 874, 874. 

Аметист восточный 29. 

Андалузит 9. 

Ангидрит 339, 342. 

Античный порфир 872. 

Антракс 111. 

Апатит 15, 50, 53, 63, 75, 81, 89, 131, 130, 360. 
Аднр 121. 

Аилит 186, 221, 225, 229. 

Арагонит 349. 

Армянский камень 167. 

Асбест 113, 117, 119, 193, 249. 

Асбест дерева ннстый 119, ^ 

Асбест тремолнтовый 250. 

Астраханнт 155. 

Асфальт 273. 

±Ѵширит 151, 

Б* 

Байкалит 101, 183, 184, 186. 

Бакан 211. 

Балас-шпинель 43. 

Баранджа 46. 

Барзовит 84, 386. 

Баус 149. 

Бесцветный горный хрусталь 253. 

Белороцкиі кварц 243. 

Белый кварц 314. 

Бенитопт 9. 

ТЧрпйчттф Рот 

Берилл 53, '75, к, 83, 88, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 
121 127, 128, 129, 180, 154, 163, 227, 374,387. 
Бирюза '142, 874* 

Бирюзовая матка 142. 

Біеіогеси (белорѳчит) 243. 

Благородный опал 874. 

Боксит 329. 

Брекчия 297, 375. 

Брусит 327, 328, 332, 833. 

Бурый же.лезплк 15, 16, 19, 235. 

Бурыя уголь 368- 
Бурый шпат 15. 

Бутылочный камень 190. 

'в 

Бариецпт 9. 

Везувиан 113, 147, 255, 375, 387. 

Веннса 19, 111, 237, 387, 


Веверины аалосы, 

УеМе апіісо 313. 

Веронская земля 266. 

Вил унт 146, Ш, 271. 

Билюйский изумруд 148. 

Водяной сапфир 147. 

Волосатик 193, 217, 220, 249, 274. 358. 

Волчец 132, 

Вольфрам 66, 

Вольфрамат 67, 69, 103. 

Воробьевит 56, 57, 60, 61, 68, 81, 125, 130, 131. 
Восточный алебастр 351. 


Г. 

Габбро 286, 335. , 

€аЪѢго Г05Б0 314. 

Гагат 362, 368, 375. 

Галлоазит 329, 330- 
Галмей 9. 

Гарниерит 9. 

1'аюпн 9, 1Ш. 

Гелеолит 255 

елиотроп 217, 259, 262, 265, 266, 271 275, 276, 
281, 374. 

Геллефливта 315- 
Гематит 15, 250, 359. 375. 

Германская яшма 263. 

Гессонит 111, ИЗ. 

Гетйт 235, 249. 

Гепіир 368. 

Гейландит 265, 

Гиалит 134. % 

Гиацинт 29, 109, Ш, 287, 374. 

Гидрофан 134. 

Гиперстон 9. 

Гнис 339, 375, 389. 

Главколвт 165, 167, 169, 172, 179, 180, 182. 
Глазчатый агат 217. 

Гливы 61, 66, 67, 84, "88, 98. 

Гнилой камень 224. 

Голыш 266. 

Горный хрусталь 11, 15, 17, 91, 93, 98, 101, 160, 
191, 193, 217, 218, 227, 234, 236, 249, 273, 353, 
374, 375. 

Горный мозг 329- 

Гранат 19, 28, 29, 43, 47, 62, 109, 111, 125, 132, 
147, 150, 212, 246, 368, 374, 387, 389, 

Гранат хромовый 116. 

Гранит письменный 129, 156, 162, 227, 229. 

Графит 9, 16, 180, 183, 184, 186, 367, 375. 
Гроссуляр 111, 113, 146, 271. 


д. 

Даурвт 121. 

Демантонд 18, 117, 146, 152, 374^ 337, 
ДемидовЕт 347. ‘ 

Дендрит 274. Ѳ :е: 

Дендритовый халіадон . 

Дерево окаменелоёі2і7». 252, 271. 
Деревянистый асбеСт.ЦІО.' 

ДерноБик 226. ^'- - 3 
Деревянистый опал ^Г. " 

ДесМин 76- 
Диаллаг 119. 

Диопсид 9, 113, 180, 208. 

Диоптаз 74, 151, 374. 

Дпстен 148, 

Дифанит 50- 


Дихроит 147, 

Доломит 15, 16, 20, 44, 180. 

Достокан 26, 146. 

Дурман 64. 

Дымчатый топаз 93, 224, 249. г 

Дымчатый хрусталь см, дымчашй кварц. 
Дымчатый кварц 61, 65, 67, 91, 93, 94, 96,99, 104, 
162, 217, 221, 224, 232, 233, 235,236-249, 250, 
253, 273, 374, 375, 389. 


Е. 

Еврейский камень 130, 162. 
Еврейсквй шпат 163. 


Ж. 

Жад 207, 832, 333, 335. 

Жадеит 194, 335- 
Железный блеск 359. 

Желязняк бурый 15, 16, 19, 233- \ 

Желйзвяк хромистый 116* 

Желтяк 28- 
Жемчуг 349, Эо8, 371 - 
Жемчужный шпат 157. 

Лгидовская смола 273. ^ 


3 . 

Звездчатый агат 217. 

Зеленый лунный камень 154, 

Златоискр 245. 

Змеевик 9, 119, 125, 147, 158, 194, 200, 207, 208 
266, 269, 328, 332, 333, 335, 372, 385, 
Золотистый кварц 217. 

Золотистый топаз 224. 

Золото 11, 15, 19, 20, 31, 118, 250, ЗЗС^ 384, 

Зуб коыевый 1Ш. 


и. 

Иолит 147. 

Иакипф 111. 

Иаснини 281. 

Идоіфаз 147. 

Известковый туф 349, 352. 

Известковый шпат 9, 185, 349. 

Известняк мраморовндаый 349- 
Изумруд 26, 50, 5І т, 73, 89, 116, 117, 151, 152, 
219, 257, 271, 355, 360, 374. 

Изумруд Вплюйский 148, 

Изумрудный эдельшпат 153, 

Н ль мен ИТ 359. 

Ископаемые смолы 362, 

Искряк 245. 

Исландский агат 190. 

Исландский шпат 349. 

Итаколумит 15. 

Ию 196, 245. 

Ию*тчи 196. 


к. 

Каламин 9. 

Калифорнит 147, 148, 255. 

Ка-тьцит 151, 180, 212, 273, 275, 351. 
Каменная соль 9, 357, 375- 



Каменный мозг 105, 104. 

Каолйз 84, €9, 137, 328, 329, 331* 

Капельник 549, 350, 

Карбункул 27, 111, 

Карнеол 65, 217, 257, 259, 262, 264, 266, 267, 270. 
Карнеол оыике 217. 

Карнеоловый агат 261, 

Ках 196, 

Кахолонг 138, 265. 268, 271, 272, 274, 275, 276, 338, 
Кварц 15,-16, 28, 30, 37, 56, 57, 61, 62, 64 68, 69, 
75, 76, 90, 94, 98, 125, 127, 131, Ш, 143, 153, 

164^ 171, 187, 207, 212, 215, 217, 221, 223, 224, 

23^, 237,-242, 252, 254, 255, 267, 275, 276, 282, 

284, -285, 286, 288, 289, 297, 300, 804, 505, 306, 

312, 316, 320, 522, 324, 347, 572, 

Кварц Вѳлорецкий 248. 

Кварц белый 314* 

Кварц дымчатый см. дымчатый кварц. 

Кварц золотистый 217. 

Кварц молочный 250. 

Кварц моховой 249, ' 

Кварц прозрачный 2І7. 

Кварц радужный 217, 220. 

Кварц родузптовый 249, 

Кварц розовый 58, 129, 217, 221, 240, 241, 375. 
Кварц сапфировый 217, 249. 

Кварц синий 249. 

Кварцевый порфир 286, 329, 

Кварцпн 282. 

Кварцит 15, 215, 217, 242, 284, 310, 321, 575. 
Кератофир 294. 

Кианит 64, 83, 84, 148, 246, 374“ 

Клинохлор 113. 

Кокшаровит 180, 184. 

Колумбит 99. 

Колчедан 66, 184, 358, 385. См. пирит* 

Колчедан мышьяковый 67. 

Колыб-тащ 40, 327, 351. 

Коневый зуб 102. 

Копейчатая яшма 285. 

Константиновский камень 270- 
Коралл 549. 

Коралловый агат 217. 

Кордиѳрит 147, 374. 

Корольковый агат 270. 

Корунд 9, 11, 19, 21, 26, 49, 122, 225, 384, 585^ 
3:^7. 

Кошачий глаз 157, 193, 217, 249. 

Красный античный порфир 373. См. рогрЬібо гоззо. 
Кремень 217, 251, 252, 253, 259, 262, 264, 269. 271, 
285 320. 

Кремнистый агат 259, 264, 269. 

Кремнистый магнезит 538. 

Крепостной агат 217. 

Кровавик 359- 
Кровяная яшма 262. 

Крокндолит 193. 

КрулѵкоБый агат 217* 

Кулибинит 275. 

Еыштымих 28. 

л. 

Лабрадор 95, 158, 375, 388. 

Лабрадоровый порфир 335. 

Лабрадоровый порфирит 313, 

Ладжавард 172, 

Лазоревый камень сы, лазурит* 

Лазувард 172. 

Лазулит 9* 

Лазурит 5. 9, 44, 158, 165, 167, 211, 345, 374, 375* 
Лал 26, 27, 43, 111. 


Ландшафтный агат 217* 

Ланжѳнерт 170* 

Ланис-лавурь см* лазурит. 

Леденец 342. 

Лепидолит 58, 61, 82, 97, 129, 130, 131, 132, 21 й 
В75. 

Лидийский камень 274. 

Лимонит 19* 180* 

Лиственит 216. 

Литиева слюда 130, 2ІН. См. лепидолит* 

Лунный камень 157, 375. 

Лунный камень зеленый 154. 

Ля-джвар 165* 

Ллиис-лазули см. лазурит, 

м. 

Магнезит 263, 268. \ 

Магнезит кремнистый 838. 

Магнетит 11, 15, 114, 119* 

Малакон 99- ^ 

Малахит 211, 280, 344, 375* 

Малиновый агат 287, 238. 

Малиновый шѳрд 286. 

Мамонтовой кость 142* 

Марганцевые окислы 135* 

Мареканнт 191* 

Марипозит 215, 216, 245. 

Марказит 46, 358* 

Мармарошский алмаз 221. 

Мармолит 207, 332, 

Меланит 112. 

Метаксит 119. 

Метаморфический сланец 510. 

Микроклпн 153* 

Мозг горный 329. 

Мозг каменный 103, 104. 

Мокискйй камень 217* 

Молдават 9. 

Молочко-серый халцедон 217* 

Молочный агат 268. 

Молочный кварц 250, 

Морганит 81* 

Морион 164, 224. 

ТМ орская пенка 338, 862, 375. 

Моховик 217, 272, 275, 335, 336* 

Моховой агат 268* 355* 

Моховой кварц 249. 

Мрамор 5, 9, 33, 39, 181, 207, 216, 312, 313 335, 
357, 342, 346, 549, 358, 572, 375, 385. 

Мрамор Тазриаокий 351. 

Мраморный оникс 261, 550, 849, 350, 351 , 375, 882, 
Мраморовидный иввестняк 549* 

Мусковит 215, 328. 

Мыльный камень 327* 

Мясной агат 261, 270, 282, 287, 296, 297, 298, 301, 
306. 

н. 

Наждак 26, 385, 386. 

Натролит 9. 

Нефрит 9, 138, 153, 194, 245, 257, 263, 280, 321 
327, 333, 355, 374, 375, 388* 

Нефть 369. 

Ногат 261. 

0 . 

Облачный агат 217. 

Обманка роговая 121, 180, 134. 

Образный камень 327* 


Обсидпап 190, 334, 369, 3'?5. 

Овсянки 149. 

Одонтолит 142. 

Окаменелое дерево 217, 252. 271. 

Оливин 19, 20, 21, 119, 146, 384. 

Олнгоклаз 152. 

Олпгоклаз авантюриновый 156. 

Оловянный камень 69, 132. 

Онѳгит 249. 

Оникс 217. 257, 258^ 259, 261, 262, 265, 268, 272, 
273, 274, 275, 276, 351, 353. 

Оникс мраморный 261, 330, 849, 350, 351,375,389. 
Онкозин 328. 

Опал 9, 134, 145, 252, 253, 276, 322. 

Опал белый 271. 

Опал благородный 374. ' ' 

Опал деревянистый 134, 139, 271. 

Опал молочный 138. 

Опал яшмовый 266. 

Орлец 211, 280, 345, 374, 375. 

Ортит 184. 

Ортоклаз С.М. полевой шпат. 

Офнокал^цнт 9, 337, 351. 

Офит 335. 

п. 

Пагодит 327, 389. 

Вегматит 21, 28, 35, 50, 53, 58, 59. 65, 76, 82, 92, 
102, 125, 132, 147, 152, 156, 163, 184, 186,221, 
225, 227. 228, 229, 233, 240, 241. 

Пеликанит 134, 135, 136, 137. 

Перелевть см. переливт. 

Лерелпвт 257, 258, 267, 268, 269, 275, 290. 
Перелифть см. переливт. .. ^ 

В ери дот 146. \ 

Верламутр 349. 

Лерловый камень 190. 

Вертит см. полевой шпат. 

Вертит микроклиновый см. полевой шпат.. 

Весок альмапдйновый 114. 

Ветрссилекс 294. 

Ріегге (1е Киззіе 159. 

Л имел ИТ 207. 

Пприт 15, 19, 167, 169, 179, 160, 187, 190, 'М, 300. 

308, 358, 375. 

Пироксен 208. 

Пироп 111, 146. 

Пирофиллит 328. 

Писсит 139. 

Письменный гранит 66, 129, 156, 162, 227, 229, 
375. 

Плавик см. плавиковый шпат. 

Плавиковый шпат 62, 67, 75, 89, 92, 102, 104, 355. 
См. флюорит. 

Плагиоклаз см. полевой шпат. 

Плазма 74, 217, 262, 265, 268, 276, 234, 374. 
Платина 15, 20, 118. 

Плотный тальк 327. 

- Полевой шпат 28, 50, 56, 59, 61. 62, 75, 96, 98, 
114, 131, 153, 157, 162, 173, 180, 184, 226. 
-Полуопал 134, 253, 254, 274, 310, 374. 

РогрЬісіо ѵегсіе атісо 372. 

РогрЬМо Г 0880 аніісо 373, 390. 

Порфир 242, 285, 286, 288, 289, ЗОО, 309, 310, 311, 
312, 317, 318, 319, 331, 37і, 372, 373, 375, 376. 
Порфирит 286, 297, 312, 313, 317. 

Празем 217, 249, 250, 262, 316, 374. 

Пренит 9. 

Припас 163. 

Пуддпнгштейн 319. 

Пушкипит 151. 


Радужный кварц 217. 

Развалинпый агат 217. 

Раухтоп'^з 130, 224. См. дымчатый кварц. 

Риолит 266. 

Роговая обманка 121, 180, 184. 

Роговик 211, 217, 251, 252, 310. 

Родонит 211. 

Родузит 193. 

Родузитовый кварц 249. 

Розовый кварц 58, 129, 217, 221, 240, 211, 375, 
Ростерит 57, 60, 81. 

Рубеллит 121. 

Рубин 18, 19, 26, 43, 44, 47, 111, 219, 355, 374. 
Рубин-балас см. шпинель. 

Рубпн-баіэ см. шпинель. 

Рубгш Кпдельский 112. 

Рубин Сибирский 121. 

Рубиновый шпат 211. 

Рудный цветок 356. 

Рутил 75, 234, 249, 250, 358, 359. 

Рябчик 163. 

с. 

Самоцвет 121. 

Сапфир 18, 26, 147, 148, 355, 377, 385. 

Сапфир водяной 147. 

Сапфирпн 139, 217, 259. 

Сапфировый кварц 217, 249. 

Сараппт 49. 

Сардер 217, 260, 264, 272, 276. 

Сардоникс 217, 257, 261, 265, 271, 276. 

Сѳладопит 262. 

Селенит 157, 211, 339, 340, 375. 

Сепнолпт 9, 338. 

Сера 180, 186. 

Сердолик 17, 235, 257, 258, 259, 265, 267, 270, 271, 
272. 273, 274, 275, 276, 323, 374. 

Серицит 328, 329. 

Серный колчедан см. пирит. 

Серпентип 335, 375. См. змеевпк. 

Зегрепііпо апіісо 313, 375. 

8егреиііпо ѵепіе апіісо 286, 314. 

Зегрѳпііво ѵегсіѳ Ъгѳссіаіо 372. 

Сибернт 121. 

Сибирский алмаз 11. 

Спопй кварц 249. 

Скаполит 97, 165, 180. 

Скварь берилловая 64, 

Околецпт 180. 

Сланец метаморфический 310. 

Слюда 50, 59, 68, 69, 77, 98, 125, 127, 136, 153, 
182, 186, 215. 

Слюда литиевая 130, 215. 

Слюда хромовая 100, 215, 216. 

Смазень 224. 

Смарагд 73, 118, 262. 

Смолистый уголь 368. 

Смола ископаемая 362. 

Смоляной камень 190. 

Собрание любви 245. 

Содалит 163, 166, 171, 375. 

Соймонит 33. 

Соколиный глаз 193, 217. ^ 

Солнечный камень 155, 375, 388. 

Соль і;эмѳноая 9, 357, 376. 

Соссюрит Е09. 

Союзный камень 223. 

Спессартин ИЗ. 




Сподумен 9^ 

Ставролит ІИ, 150^ 246. 
Сталагмит Э50. 

Сталактит 349, 850, 354. 
Стеатит 327, 328, 330, 375, 389- 
Стефаийк 274 
Стефанов камень 276. 

Стрелы амура 249, 

Струганец 221, 224 
Сфен 152. 

Суслеыник сиб. 389. 

Сыпь 341. 

Сырец 64. 


Табас 91. 

Тавризскпй мрамор 351, 

Тагаяант 245. 

Тагнлнт В47. 

Тыѣк Ш, 328, 330, 833. 

Тальк плотный 327. 

Тальковый сланец 328, 

Тальишка 224. 

Твердые камни 375. 

Тигровый глав 193, 217, 249. 

Титанит 152, 375. 

Титаюмагнетит 114. 

ТОМСОИЕТ 9. 

Топаз И, 15, 19, 28, 56, 57, 61, 63, 66, 63, 69, 76, 
84, 88, 91, 100, 130, 153, Ш, 163, (218), 264, 
355, 374, 387. 

Топаз дымчатый см. дымчатый кварц. 

Топаз зол от детый 224. 

Топаз— краклі 222. 

Тотчечный камень 217. 

Точильный сланец 820. 

Тремолнт 30, 193, 249. 

ТремолнтоБый асбест 250. 

Троицкий камень 336. 

Трубчатый агат 217. 

Тумпаз 74, 91, 224. 

Турмалин 28, 80, 49, 52, 58, 56, 58, 6І, 62, 75, 76, 
78, 81, 82. 93, 97, 10О, 102, 104, 121,151, 158, 
^ 215, 227, 250, 374. 

Туф 320. 

Туф Езвестковый 349, 352. 

Тяжеловес 63, 88, 91, 168. См. топаз. 


Уваровит 74, 116, 874. 
Уголь 121, 369. 

Уголь бурый 868. 
Уголь смолистый 368, 
Уральский алмаз 11. 


Фельвитовый порфир 235. 

Фенакит 50, 75, 88, 91, 99, 153, 874. 

Феруза 236. 

Фируза 143. 

ЕІесЪой б’атоЕГ 235. 

Флогопит 184. 

Флюорит 5, 62, 76, 355, 875. См. илатіковый шпат. 
Флюс хруст. 389. 

ФормоБый камень 830. 

Фортификационная яшма 303, 306. 

Фосфаты меди 347. 

Фуксит 31, 215, 245. 

ФукситоБыЙ сланец 875. 


Шерл 28, 87, 53, 59, 62, 67, 99, 12 І, 130, 153, 236, 
250. См. турмалин. 

Ширл 58, 67, 121. 

Шохан 242. 

Шохояский порфир 242. 

Шпат еврейский 168. 

Шпат жѳзічужный 157. 

Шпат известковый 9, 185, 349. 

Шпат исландский 349. 

Шпат плавиковый 355- 
Шпат рубиновый- 211. 

Шпинель 26, 87, 43, Ш, 874. 

Шунгит 368- 



я. 


Лгут 26. 

Якут 26. 

Янтарь 362, 375. ■ 

^а8ро зап^иіп 262. 

Яснис 196, 224, 267, 281. 
Яхонт 26, 149. 


Яшм-агат 259, 298. 

Яшма 5, 9, 59, 65, 196, 211, 217* 228, 252, 257, 
259, 261, 262, 264, 268, 272, 274, 275, 276, 280, 
303, 306, 375, 389. 

Яіпма германская 263. 

Лгамовндная порода 284. 

Яшмовпдный агат 261, 270, 282. 

Яшмовый опал 266. 

Яшмовый сланец 267, 320. 


Указатель личных имен. 


(Русский 


А. 


Адрюцкпй 2-ой 370. 

Авдеев 52. 

Аьанчеев ІО. 162, 244. 251. 

Александр II, 101. 

Алексеев В. 370. 

Алибер 65, 74, 165, 174. 195, 197, 210, 361. См. 
АИЬсП. 

Алопѳус С. 112, 115, 371. 

Амман 170. 

Амосов 33. 

Амстронг 235. 

Амураш IV 283. 

Андреев 288. 

Андреев М. С. 44, 48. 

Апорт Э. ^326. 

Анна Иоанновна имп. 21. 

Аносов 39, 40, 42, 247, 248. 

Аносов Ф. 385. 

Антипов И. 152, 325. 

Анучин Д. 25. 

Аргентов К. 70, 239. 

Арсеньев 238. 

Архппов 310. 

Аршинов В. 33, 42, 115, 158. 

Арцруни А. 54, 84, 86, 149. 

Ауэрбах А. 107, 126, 129, 132. 

Ашпр-Махмед 151. 

Аширов 74. 

Б. 

Бабин Ф. 223. 

Багашев И. 115. 

Бакакин 84. 

Балашов П. 61, 81, 127. 

Барбот-до- Мария Е. 16, 25, 41. 

Барбот-де-Марни К. 58, 128. 

Варбот-де-Марни Н. 35, 40, 63, 106, 113, 150. 162, 
367. См. БагЪоаи1-(іе-Магпу N. 

Барщевский, 196, 331. * 

Баторов 200. 

Башков Б. 30, 325. 

Бацѳвич Л. 5, 200, 203, 238, 279, 326. 

Байер 323. 

Бек В. 209. 

Бекер 362. 

Белов А. 42, 106, 325, 343. 

Белянкин Д. 35, 41, 42, 99, 106, 154, 155. 

Бельский С. 162, 333. 


алфавит). 

Бернштейн 363. 

Беспалов 389. 

Ботанов М. 351, 354. 

Бирбаум Ф. 5. 

Битюков М. 255, 387. 

Блюмель В. 141. 

Блюмнер см. Вііітпег. 

Боклевский П. 25. 

Богданович К. 145, 191, 192; 197, 199, 209, 278. 
Бонштсдт А. 5, 316. 

Борисов П. 238. 

Борисяк В. 137. 

Бреггер В. 166, 180, 181, 184. См. Вгб^^ег ЛѴ ' 
Брѳйтфус 199, 398. 

Брпнкен 0. 193. 

Бровцын 310. 

Бурдаков В. 17, 24. 

Бурнашев 310. 

Бутан 12, 16. См. Вопіап. 

Бутенсв К. 80, 145. 

Бутин М. 101. 

Бюрнес см. Вигнез. 

Бюффон 159. 

В. 

Ваганов 268. 

Вагнер см. ЛѴ^пег. 

Валлериус см. ЛѴаІІегіпз. 

Вальден П. 189. 

Варсонофьева В. 342, 343. 

Васенко Б. 210. 

Васильевский М. 241. 

Вебер В. 58, 70, 133, 144, 145, 230, 239, 334. 

Вѳйц 28, 50. 

Белэн ІП. См. Ѵеіеіп. 

Вельяминов Зернов В. 145. 

Вернадский В. 10, 25, 57, 82, 133, 334. 

Версилов Н. 174, 184, 186, 189. 

Берт 38. 

Верфель К. 174, 190, 195, 197, 199, 203, 205, 207 
285 338, 388. 

Веселкин 301. 

Вецель 182. 

Винда 354. 

Виноградов-Никитин 253, 254. 

Винокуров 207. 

Влангали А. 334. 

Вдодавец Н. 5. 

Влодавеп В. б. 

Вознесенский А. 70. 


Вознесенский Б, 239. 

Война 173. 

Воробьев В. 18, 29, 30, 54, 70, 81, 82. 85, 87, 116, 
119, 120, 127, 128, 133, 226, 230, 238. 

Воробьева А. 85, 86, 87, 837, 338. 

Воронов 160. 

Воскобойников 192, 353, 354, 

Врангель Ф. 237, 239, 270, 276, 279. 

Всеволожский 268* 

Буттих Г. 246, 248. 

Высоцкий Н. 18, 25, 41, 71, 87, 106, 120, 149, 150, 
233, 278. 

Вязеыскал кн. 232* 

г. 

Гагарин кн. 328. 

Гасберг 63. 

Гассельблат 138. 

Гаюи 90* 91, 1і6, 121, 157. См. Наиу. 

Гварснти 309. 

Гедрйц А. 107, 867. 

Гейслер А. 5, 263, 285, 303* 311, 316, 321, 373. 
Гѳльмерсен Г. 24, 246, 325, 334, 365, 367. 
Гельфрейх Г. 161* 1 

Гемахер 118- 
Гендрихов Я. 24. 

Герасимов А. 238. 

Герасимов М. 275, 279. 

Горих 310, 315. 

Георги И. 54, 101, 247, 323. См Оѳог^, 

Герман В. 124, 148, 152, 227, 232, 247, 249, 250, 
298, 309, 310, 314. См Нешапп. 

Геродот 73. 

Гинзбург И, 136, 141, 158. 

Глинка С* 25,40, 85, 87, 331, 333, 384* 

Гиелиы С* 101. 

Годунов Борис 143. 

Голицын кн. 116. 

Головкин Гр. 124. 

Головкинскнй Н. 277. 

Гомилевский Е. 5, 89, 52, 77, 90, 214, 287, 295, 296, 
ЗОО 325. 

Гофман ’Э." 1.32, 246, 248, 294, 297, 325, 334, 347, 
348, 387. 

Граматчиков 278. 

Гревингк К, 50, 52, 71, 90. 

ГребнЕЦКИЙ-Докторович С. 250, 356. 

Гришин Е. 69* 

Гриншнскнй П. 137, 141. 

ГромбчевскиГі 197. 

Грот см ОгоШ* 

Гуленко 287, 324. 

Гулйев И. 326. 

Гумбольд А. 15, 25, 153, 244, 315. 

Гун А. 5. 

Турков 66. 

Гуров 141- 
Гутмаа 363. 

д. 

Даме А. См. ВаЬтз. 

Данилов М. 148, 255. 

Дашкова 27 Ь 

Двойченко ГГ. 223, 238, 277, 325, 350, 370. 
Девонширский герцог 158. 

Де-’Генвнн 91, 222, 224, 230, 282. ' 

Демидов 346. 

Денисов М. 192, 233, 236, 8.57, 368, 370. 
ДеннсоВ'Уральсшгй А. 51, 77, 120, 224, 325, 357. 
Дервиз Б, 323, 326. 


Дертачев Н. 238* 

Диков 112. 

Дитлер 9, 40. 

Днтмар Е. 192, 239, 279, 324, 326, 366. - 
Доброхотов 0. 25, 214, 255, 825. 
Докторович-Гребницкин С, 250, 356. 

Докучаев В. 342. 

Долинский А. 141, 161, 162. 

Домгѳр Б. 141. 

Дор о шин 24* 

Драверт П. 37, 52, 61, 70, 71, 106, 115, 128, 133>. 
138, 139, 141, 189, 229, 238? 239, 253, 270, 271. 
279, 822, 326, 384* 

Дудин С. 353. 

Душинский 160. 

Е. 

Екатерина II 173, 249* 

Ентальцев 231. 

Еремеев П. 17, 19, 24, 37, 41, 42, 47. 48, 54, 62 
69, 72, 82, 84, 87* 93, 105, І07, 1І0, 120, 141 
148, 152, 166, 189, 192, 233, 384,1387. 

Еремина Е. 15, 355, 356. 

Ерофеева М. 133* 332. 

ж. 

Железнов 292, 293, 297, 298. 

Жемчужняков 19, 20. 

з . 

Заварицкяй А. 325, 385, 389. 

Загурский 226. 

Зайцев А. 41, 255, 288, 326- 
Заішин 221. 

Захаров 38. 

Зверев Д. 18, 19, 29, 30, 33. 

Зелигиак Г. сш. Зеіі^аип. 

Зеибницкий Я, 17, 23, 24, 159, 244, 354, 
ЗелятченскЕи П, 52, 62, 71, 75, 77. 
.Зернов-ВельнМЕнов 145. 

Зяльберминц В. 155, 

Злобин А. 114, 132, 151, 174, 182, 183, 188, 33 і» 
334, 360. 

Зобнян В. 127. 

И. 

Иване* 18. 

Иваницкий 141, 238* 320, 325. 

Иванов 208Л388. 

Иванов А. 141, 238, 277, 350* 

Иванов Д* 230* 239* 267. 

Иванов Л* 58* 105, 162, 22В- 
Ивачев П. 200, 205* 222, ,326. 

Ионй^ А. 277. 

Иосса 124. 

Ирвин 171* 

Ирман 70, 105, 132, 230* 232, 238*. 

Иекюль В. 198. 

к. 

Казанский П. 239. 

КайдаяоБ Н, 195, 207, 

Каковин 39, 42, 59, 288* 386. ^ 

Калугин 39. 

Калугин И. 70* 105. 

Кандинский 102. 

КапленекиГі 363. 
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1 


Карамышев 101. 

Карелия Г. 227. 

Карножпцкпй А. 24, 29, 41, 54, 62, 70, 71, 82, 106, 
107, 133, 151. 

Карпинский А. 24, 33, 41, ‘114, 115, 256, 277, 325, 
342, 343, 366. См. Кагріпзку А. 

Карпинский М. 230, 278. 

Карпов Г. 15, 23. 

Картрон Г. 138. 

Качка 314. 

Квенштедт 154. 

Кѳльборг 333, 334. 

Кеппён О. 367. ' , . 

Кесаіер Е. 5. 

Кикин II. 69. 

Кипг см. Кіп^. 

Китаев Г. 294. * 

Клавихо 44. 

Клапрот 274, 278, 328. 

Кларк 252, 271. 

Клер М. 30, 33, 39, 42, 287, 288, 324, 335. 

Клюга 310. 

Кованько 107, 132. 

Ковѳрский .Э. 93, 198, 209, 236. 

Ковригин 72, 193, 209, 273, 337. 

Козин 223, 265. 

Ігозицкіій М. 253. 

Козмиеых 19. 

Кокшаров Н. 14, 24, 42, 50, 54, 60, 70, 71, 78, 82, 
85. 95, 96, 102, 104, 107, 133, 145, Щ. См. Кок- 
8сЬаго\ѵ. 

Коленко Б. 36. 

Колтовской 278. 

Комаров 195, 198. 

Комаров 238. 

Конради С. 21, 384. 

Конткевнч С. 24, 69. 

Корф 170. 

Корчак-Савицкий 161. 

Костылева Е. 80, 108, 334. 

Котта см. Соиа. 

Кох М. 266, 277. 

Кочев А. 99. 

Кочубей П. 51, 85, 90, 127, 132. 

Крантц 86. 

Краспопольский А. 19, 106, 133, 166. 
Крашенинников С. 324. 

Кривенцов Ф. 271. 

Кривощекок 233. 

\ Де-ла-Кроер 310. 

Кротов Б. 208, 210, 295, 325. 

Крыжановский В. 41, 140, 337, 341, 343. 
Крыжановскйй Л. 20. 

* Кудрявцев 266. 

Кузнецов С. 80, 81, 82, 133, 191, 192, 227, 275, 
279. 

Кузи некий 315. 

Кулибин 68, 72, 85, 86, 106, 315, 326, 354. 

Кульшин 137, 366, 367. 

Кунц см. Кип 2 . 

Купффер А. 138, 195, 279. 

Курбатов С. 148, 387. 


Л. 

Лагус В. 53, 189, 192, 277. 

Лаксман Е. 53, 65, 113, 172, 173, 189, 191, 229, 
263. См. Еахшапп. 

Лансере 318. 

Лапшин 173. 


Ласкарев В. 162, 230, 251. 

Латкпн И. 37, 41. 

Лахран М. 236. 

Лебедев Г. 41, 214. 

Лебедева О. 387. 

Лсдебур 311. См. ЕейеЬоиг. 

Лови 54. 

Лейхтенбѳргскпй герц. Н. 84. 107. 

Леонов 144, 145, 230. 

Лепехин И. 278, 282. 294, 325, 336, 337. 
Лесков 49. & 

Леш А. 41, 87, 120. 

Линдер 19. 

Липин В. 38, 232. 

Липекпй В. 278. 

Лисенко 40, 62, 63, 71, 98, 106, 115, 370. 
Лобанов Д. 18, 24, 25, 87, 238. 
Лобанов-Ростовский кн. 58. 

Ловецкий 111. 

Ломоносов М. 21. 

Лосев 236, 273, 278. 

Лучицкий В. 93, 162. 

Лядов П. 17. 

Лямин Н. 162, 372, 37а(. 

Ляпунова В. 5. 


м. 

Макаров В. 5, 

Макеровский 326. 

Максименіео М. 40. 

Малахов М. 77. 

Мамонтов В. 18, 19, 21, 25. 

Маыуровский А. 208, 210, 255. 

І\Іамышѳв М. 866, 367. 

Марголпус А. 357. 

Марко-Поло 43, 47*, 171, 183, 209. 

Марков К. 12. 

Мартынов 159. 

Масальский Б. 370. 

Махмет-Лмней царь 283. 

Мегдицкнй 188, 189, 325, 326. 

Межецкий 70, ККі, 238. 

Мейндорф А. 137, 140. 

Мейстер А. 22, 25, 189, 326, 334. 

Меллер В. 192, 357, 368, 370. 

Мельников М. И, 21, 24, 27, 41, 64, 69, 70, 71, 90, 

105, Ш>, 110, 149, 150, 155, 164, 192, 229, 234, , 

238, 325, 326, 348 > 

Менге П. 40, 63, 71, 106, 154. 

Мііддендорф А. 270, 279, 367. См. МісісіегкіогІ. 
Миклашевский П. 24, 28, 41, 52, 71, 85, 86, ІЮ. 
Мпклуха-Маклай М. 162. 

Минаев 44, 48. і 

Миронов В. 2.38. 

Михаил Федорович царь 282. 

Михайлов 44, 47. 

Михайлов Н. 299, 325. | 

Михайловский П. 367. 

Монфѳран 179. 

Мор 113, 124, 125, 173, 182, 188. 

Морозевич И. 41. > 

Москвин 84. \ 

Мостовенко В. 5. 193, 203, 216, 222, 2<)3, 295, 386. 
Мурад-Бег 172. 

Мургочи см Мигдосі. < 

Мухамед-Алум-Хан 44. і 

Мурчисон Р. 24, 244. ^ 

Мушкетов И. 58, 69, 70, 106, 128, 133, 143, 145, 
188, 198, 208, 209, 239, 247, 248, 278, 321, 325, 
334, 337, 354. * 


н. 

Наполеон I 242. ' 

Мартов А. 231, 240. 

' Еейберг 94, 

Нейман 17о, 178, 186, 189. 

Нснадкович 333. 

Ненадковнч Е. 82, 210. 

Иесенцов 289. 

Нестеров 319, 

, НестеровсЕий 25* 

Нестеровскпй К. 278, 

^ Не стер о некий Н, 161, 254, 326, 

. Нефедьев В* 41. / 

Ннкатин-ВиЕОградов 254, 

! Никитин С, 141, 370. 

Николаев 120, 145. 

Николаев А. 33, 34, 41, 42, 70, 126, 148, 238. 2»», 
336, 337, 348. 

Николаев Д. 33, 41. 

, Николай II. 263, 

I НоиЕСКий М. 343. 

I Норденшнльд Н. 49, 88, 119, 134, См. ^огйеа- 
► окіоМ 1^, . 




0 . 


Обручев в. 22, 145, 174, 176, 180, 189, 272, 370. 
Оводенко 229, 239. 

Овчинников П, 60, 95. 

Овчинников С. 125* 

Овчинниковы Н. 233. 

Озере цковекпй Н. 112, 115. 

Озерский А. 69', 72, 81, 106, 179, 279, 334,387, 
См. Озсгзку А. 

Окладных 230. 

Олешке ВИЧ 160, 

Орлов Д. 163, 240. 

Орловы 233. 

Оссовсквй 162. 

Ощепков И. 24. 


п. 


• Валибнн И. 253, 254. 

{ Паллае II. 42, 101, 106, 172, 250, 263, 264, 278, 
I 298, 300. См. РаПав, 

I Парланд 316. 

Латііавов 149, 150. 

, Пермйкин Г. 43, 65, 72, 101, 107, 139, 165, 174, 
188, 194* 198, 199, 201-210. 214, 229,, 236, 
258, 272, 273, 274, 278, 332. 334, 337. 
Перовский гр. Л. 50, 08, 156, 159, 174, 179. 

► Пестов 236. 

Петр 1 823, 

Г ПетрониЙ 855. 

Петц Г. ф. 288, 326. 

Пешков А. 245. 

Пнлипеако П. 70, Ш, 165, 223, 227, 230. 241, 243, 

244 315 326^ 

Планер ’Д. 115, 223, 238, 247, 252, 254. 369. 
Плахов 385.' 

Плиний 3, 4, 22, 73, 118, 143, 167, 262, 231, 355, 
“ 359. 

I Нодаре веки й 160* 
і Поднебесных 67, 388. 

Р Поклевскнй І^зелл 50, 78, 19В. 

^ Долевой Н, 138, 141. 
и Поленов Б. 278, 282, 285. 

1 Иоіетика 326. 

I ^ Полещук 199. 

I Половцев А. 44, 48. 


Полье гр. 11, 22, 83. 

Поляков в, 162- 
Померанцев В7. 

Полов Н. 22в; 230, 23В, 248, 250 --252, 267-269, 
278, 282, 2^, 289, 325, 337, 341, 343* 

Попов П. 15. * 

ПортняриЕ М. 35, 103, 104, 129, 13і, 237, 340, 385* 
Пот емки к КН. 224-' 

ФоЕ-Пошман 325. ~ 

Прендель Р. 148. 

Преображенский И* 58, 70, 129, 165, 240. 

Прибылов А. 19* 

ПрЕГоровсквГі М. 326. 

Приходько И.' 70. 

Прокодов 278. 

Протасов 278. 

Прохорова Л. 117. 

Прутов 97, 98. ' 

Пурьттев 296. 

Пушин Н. 40. 

Пыляев М. 3, 19, 24, 25, 27, 31, 37, 40, 52, 69, 80, 
105, 114, 120, 140, 146, 150, 189, 214, 224, 238, 
250, 337, 348, 371. 

Р. 


Рабо Ш. 21, 22. 

Радзивжлі КЕ. 247, 251. 

Разгкльдеев 278* 

Раздеришин 97, 98, 153, 250, 269. 278. 

Разумовский Г. 107, 116, 124, 135, 140,149, 157, 
247. 

Рамзан 156. См. Еатзау- 
Расторгуев 347. 

Ревуцкан Е. 350. 

Регель А. 48. 

Редикор цев II. 19, 24. 

Рейноггс 330, 352. См, Ееітіедд8. 

Ренованц Г. 70, 173. 

Реутовский В. 25, 279, 323, 326. 

Риттер К, см, Еіиег* 

Роговпч А. 367. 

Рождественский Д. 356. 

Розе Г. 30, 40. 52, 61, 83, 126. См. Ео&О- 
РоманоБ Д. 174, 189. 

Романовский Е. 5, 41, 71, 82, 84, 176—178, 188, 
189, 210. 332—334. 

Романовский Г. 47, 48, 54, 86, 145, 334* 
романовский К. 63. 

Романовский 86. 

Ромме-де-Лнаь 156. 

Россйонская Р, 5, 9, 336, 349, 

Руденко С. 350. 

Рычков П. 325. 

РышкоЕСКИЙ 343, 

Рйбинин А. 209, 253, 254. 

Рвпасов 318, 


Савваитов 281, 

Салне 160. 

Самойлов Я. 162, 

Сан- Довато 161. 

Сапожников 232. 

СверкунОБ 101, 

Святослав 111. ’ 

Севергвн Б. 3, 42, 53, 66, 70, 72, 112, 121, 132, 
150, 157, 162, 170, 192, 195, 211, 213, 238, 
247, 251, 264, 277, 355, 358, 387. См. Йеітегдіп. 

СеверцоБ 326. 

Седаігов 157. 
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СедеіьнЕков Евсютка 271, 

Седельщиков Б. 369, 

Се;^ргольаі И. 105. 

Селиванов 388. 

Сельский 174, 181, 189, 

Семенов А. 46, 48, 80 145, 188, 209, 277, 321, 
325. 

Семенов П. 48. 

Семплпкевич 173, 182, 188. 

Сѳпявин 385, 

Серебренников А. 44, 48. 

Сибиряк Д, 18, 

Сибиряков 174, 182, 188, 

Сивере 173. 

Сивков 325, 

Сивков 2-й 278. 

Скальковекпй Б. 137, І41. 

Скйндер В. 155. 

Смирнов Ш. 

Соболев В. 367. 

Соболевский Б. 112, 115, 

Сойманов 17В, 314. 

Соколов В. 369, 370. 

Соколов Г. 141. 

Соколов Д. 34, 40, 123, 125, 126, 132, 183, 826. 
Соколов Н. 162. 

Соколовский М. 72, 106, 278. 

Солодов П. 25, 384* 

Соломирский 30. 

Спасский Г. 230, 326. 

Сперанская А. 5. 

Срезневский И. 48. 

Стантин 362. 

Стелл ер И. 170. 

Столпянекпй П. б, 871. 

Страбон 330, 

Стрижев 36, 63, 99, 325, 370. 

Струк 39. 

Сусоров И. 289. 

Сухомлинов 42. 

Сущиискпй П. 41, 67, 71, 72, 108, 104, 106, 107, 

т. 

ТалепороБскиІ В. 5. 

Тарасенко В. 161* 162. 

Таския А. 10Ѳ, 182. 

Тейх Н. 145, 171, 381, 334. 

Теофраст 167. 

Тимофеев В. 244, 277. 

Тимур 48, 

Титов В. 102, 104, 105, 107, 130, 131, 132. 230, 
289, 272, 274, 278, 279, 322, 326. 

Титов С. 29, 

Тихонович Н. 323. 

Толмачев И. 271. 

Толсто питов М. 107. 

Толстопятова Е. 126. 

Томилин В, 145, 239. 

Топоряич 45, 46. 

Тотия 301. 

Транцеев С, 5. 

Трѳптов Е. 367. 

Треухов 346- 
ТроВницкий С. 5, 179. 

Трунов, 28. 

Туманов Д. 123. 

Тумский К. 367. 

Тѵрчашшов 347. 

Тутковскіій ГГ. 58, 69, 162, 320, 325, 329, 838, 364, 
367. 


Узатйс 70, 241. 

Упковекая В. 5, 343. 

Ушаков А. 137, 138, 141, 155, 162, 163, 166, 189* 

Ф. 

Фаберже К. б, 285, 

Фабрициус 200, 210* 

Федоров Е. 41, 71, 72, 85, 87, 90, 108, 151. 
Федоровский Н- 287, -324. 

Фелькерзам А. 188, 217, 223, 229, 23В, 246, 247, 
250, 259, 260, 277, В63, 367, 371. 

Фѳлькаер 86. 

Феофилактои К. 93, 105, 136, 137, 140, 162. 
Феофилатьев 248, 

Ферсман А. 25, 42, 70, 106, 108, 157, 164, 188, 189^ 
196, 210, 223, 230, 233, 280, 825, 337, 338, 843, 
848. ' 

Фещенко-^иігавский 251. 

Фидлер д-р 156, 157. См. ЕіеШег. 

Фигурин 239, 254, 270, 279. 

Фил ев 72. 

Фвлотей Я, 114, 350. ' 

Финляндский 287, 324. , 

Фитивгоф А. 189, 209. 

Фишер Г. см. Еізсйег Сг. 

Фохт Е. 42. 

Фрея 26. 

Фрѳвцель сн. Ргепгеі. 

Фукс 82. 

Фудлон 235. 


Хаидулле Казвени 46, 
Харинеких 179. 

ХлопЕН В. 82, 133, 215. 
Хмельницкий Богдан 283, 
Холквн 96. 

Хорошевский 365. 


ц. 

Не Вес 356. 

Цулукидзе 266, 277, 330» 333. 


Чайковский 223, 248, 278, 334, 337- 
Чапер 21, 

Чекалов 248. ' 

ЧекавоЕскйй А. 155, 158, 174, 176, 178, 180, 181» 
183, 184* 186, 187, 189, 254* 

Чернов А. 58, 265. 

Чернышев Ф. 238, 291, 32 5^ 357, 

ЧерскйіІ И. 174, 189, 199, 203, 209. 

Чип ивский-Фещен ко * 251. 

Чірвинский П, 166, 193. 

Чудий Н. 94, 106* 

Чу пин П. 152, 322, 326. 

Чурин Н. 265, 277. 

ш. 

I ШангияЪ^^біЛЬг, 223, 309, 311, 313, 314, 372. 

373, См. Бейап^іп, ' 

ІІІагин Н, 819. 

Шавявский 65. 

ШоачкнЕ 191, 192. 


Шереметьев гр, П. 345. 

Шестова А. 5. 

Широкшин ІбО, 238. 

Ширмор д-р 159. 

Шпшковскай К. 86. 

Шклярввсішй 389. 

Шлаттер И. 263. 

Шмидт Ф. 230, 278. 

Шмидт 15, 

Шнѳлле 388. 

Шорин Д. 18. 

ШпилыѵО Г. 45* 

Шредер см- Зсіігбііег. 

Шрейбер А. 42. 

ШтейЕг^І^ельд 25. 

Штраленберг 323, См. ЙІаЫевЪег^. 
Штукенберг А. 120, 122, 325. 
Шубин 52, 

Шубникова О. 62, 

Шувалов ГГ. 12. 

Шуваловы гр. 11, 88,*116, 884. 
Шумахер 91* 


Щ. 

Щеглов Я. 40, 106, 140, 192, 343, 354. 
Щукин Р. 278, 326. 


Щукин Н.,114, 188, 198, 199, 204, 209, 210, 289, 
332, 334. 

Щукин С. 188, 

Яіуров П. 334. 

Щуровскин Г. 24, 34, 40, ТО, 106, 132, 240, 243, 
255, 326, 348. 

3 . 

Эдельштейн Я. 278. 

Эйхвальд Э. 266. 
фоЕ-Эіігельгардт М. 15^ 23. 

Эрмаа 191. 

ю. 

Южаков С. 96, 97, 224, 281. 

ІОферов Д. 5, 229. 

Я. 

я. Б* 25. 

Яковлев Ы. 357. 

Яковлев С, 319, 826, 

Яковлев 178. 

Лыбикова М. 5, 

Лчевский I. 22, 25, 133, 199, 201, 203, 204, 205 
208, 209, 361. 


Указатель личных имен. 

(1 а т и н с к и Ё а .1 ф а в II т). 


А. 


С. 


АЬеІ-ЕёшизаІ М. 209, 263, 278, 280. 
АЬи-АЬбиІаіі-МцЬатеі 26. 

АІіЪеП I. 209, 361. 

Ап(1егзеп ОІаГ. 388. 

Ап(1^2е^оѵу8ку А, 140, 160. 

Агггипі А. 41, 71, 80, 86, 87, 106, 150, 209. 


Бе-Саисгіп Е. 23. 

СЬапікоГГ 145. 

СЬарег 21. 

СіетеМ 369, 

Соиа В. 250, 278, 288, 326. 
Сіігі;пау СаШ 354. 


в. 


0 . 


Васкзігот Н. 188. 

Ваг5еаи1:-йо-Магпу 17. 40, 52, 80, 106, 150- См. 

Барбот-де-Маркн Н. 

Вагіо^ А. Е. 40. 

Вайе г М. 9, 40, 41, 48, 52, 69, 80, 105, 120, 189, 
209, 223, 288, 247, 250, 277, 359, 871. 

Беек 209. 

Беіке (?. 367. 

ВіпсІЬеіт I I. 71, 105, 132, 155, 278. 

Віит 1. Е. 80, 107. 

Бііітглег 14, 22, 54, 259, 827, 854, 373. 
Вое^іиз-бѳ-Вооі 167, 188. 

ВотЬіссі Ь. 107. 

Бо8о с. Ь. 105. 

Воніап М. Е. 25. См. Бутан. 

Вгага С. 168, 254, 333, 348, 854, 356, 373. 

Вгбдёег Ж С. 188. 

Вгіісктапп 11. Е. 71, 105, 170, 224, 280. 

Вигвея А* 44, 47, 171, 188. 


Бактя А* 364, 867. 

Баттег Е. 40. 

Башопг А, 189. 

Бе-Бгбѳ 156. 

Бе-Ьаипан Ь. 40, 171, 827, 367* 
Беіеззе А. 373- 
І)е8'&ІоІ2:еаих А. 157, 189. 
ОіІІгааг К. 326. 

Биігеііоу М* 52. 

Бе-НаМе 170, 327. 

Бирагс Ь. 52, 133. 

1 

Е. 


Еакіе А. ІОа 
ЕіеЬ^аИ Е- 140, 277. 
Еп^еШагсЕ М. 28. 
Етаи А. 289, 279. 



р. 

Геііепѣсгй Е. 209* 

ЁегЬег I. 155, 188* 

Еедйзпег 166. ' 

Еіейісг 156, 157у В7Б* 

ЕівсЬег О. 132. 

Еізсііег Н* 153, 183, 198, 209, 255, 263,' 279, 327, 
333. 

Егазег С, 171. 

Егепгеі А, 266, 277* 

0 . 

ОЬашЬавІіМге 389. 
вашрег Ъ* 105, 162- 
СеЬтасѢсг 1*20* 

асог^і I. 239, 248, 273, 273, 279. Си. Георги, 
Стеііп 8, Ѳ. 70, 326. 

СоМзсЬтМ! V. 108. 

Огеѵѵіп^к С. См. ГревингЕ. 

СгІтга 373- 
СгоіЬ Р. 54, 70, 107. 

(дгІіпЬаІ Ь. 107. 

ц. 

Наспі? 40. 

НаіШпвег ■\Ѵ. 52, 90. 

Наѵаг4 Н. 188, 370. 

Наиу М. 707, 132, См. Гаюи. 

Неішегзеп О. См* Гельмѳрсеі. 

Негшапп В. 53, 59, 70, 71, 86, 90, 101, 105, 106, 
121, 132, 150, 155, 223, 230, 238, 248, 250, 270, 
290, 292, 325, 326, См. Гѳрмаи. 

Незз 188. 

Нііи?:е С* 86. 

Нийзак Е. 88, 

I. 

Іас^иешагі 373. 

Іаппа$сІі Р, 133. 

Іисіа 192. 

k. 

Како\ѵіп см. Каковин. 

КаІЬ 133. 

Кагріпзку А. см. Карпинский А. 

Кепп^зИ А. ЗОВ, 325. 

Кеузегііпй А. 238. 

Кіп^ С, 14, 22, 24, 261, 354. 

Кіеіл С. 52. 

Кіеіпог М. 229. 

Кіи^е С. 337, 374. 

Кпор А. 24. 

Кгеиіг Е. 69, 105. 

Кокзсішгоѵ? N. 40, 52, 70, 71, 72, 80, 64, 90, 105, 
107, 110, 115, 120, 147, 148, 152, 155, 359, 360. 
См, Кокшаров. 

Кгу^апотгзку Ь. 1Ш, 133. 

КііП2 С, Е. 81, 86, 37, 117, 209, 231, 371. 

КирІГег А. 70, 107, 132, 

l . 

Ьаипау'СІе см. Бе-Еаппау. 

Еахшапп Е. 188, 192. См. Лаксман. 

ЬейеЬоиг 152, 326. 

Ьеопііагб К. 170. 

ЕіПгсшпе 373. 


Ееуу А- 107, 132. 

Ьс\ѵі8 ЛѴ. С, 108. 

Ікегтша 127. 

Еоезск А. 120. 

Еоа^оп^іп 357- 
Ьоиу 373. 

м. 

Мас^11а^1 Ь. 223. 288, 842, 34В. 

Ма^паз Оіаиз 235. ^ 

Макіпеп Е. 58, 241. ( 

Маг!.іп І97. 

Мауег І, 137, 140. 

Ме^ИІ^ку сы* МеглддкЕІ, ! 

Меіпеско I. 278. I 

МеггіИ а. 40, 171, 353, 354. [ 

МезвегЕсЬтЫІ* В. С. 279, ш 

Меуег А. 209. Д 

Мійгіеікіогі' А. 371, См, Мцддѳядорф. '} 

МІіПе^ 369- ^ 

Миг^осі С. 364, 367, ] 

МпзсІікеіоГГ см. Мушкетов И, ' 

N. 

КагІо\ѵ А. саі. Нартов, 

Nо^4еп5кі614 А. 24. 

ЫогбепзкібМ N. 90, 120, 189. См, Нордевшильд Н. 

о. 

Озегзку А. 244, 326. См. Озерский. 

Р. 

РаІІаз Р. 132, 155, 192, 230, 239, 250, 278, 348, 

388. См, Паілас. 

Раггоі М. 24* 

Раігіп Е, 64, 66, 71, 101, 106, 163, 272. 

Регсіѵаіі М. 358: 

Реіегвзои 76. 

Ркаіеп IV. 40. 

Ро^пе I Е. 145- 
Ритреііу К. 1Ш. 

Ри5і^е^^'зку Р, 36^). 

к. 

Кагазау \Ѵ. 37, 157. См. Рамзай. 

V. Еаііі 6. 107, 120. 

Еааоитоіѵеку (1. Си. Разумовский. 

Ееіпед^й I. (ЕІіІІсЬ) 277, ті, 370. См. Рсйввгго. 
ЕётийаІ-АЬеІ-209, 2йЗ, 278, 280. 

Еепоуапіг б-, си. Рѳнованц. 

V, ЕісІАЬоІГеп Р. 209. 

ЕШег С. 180, 196, 209. 

Еозе С. 23, 40, 42, 52, 70, 10.5, 1Г«, 107, 115, 132, 
148, 238, 243, 248, 298, 301, 325, 326, 337, 373, 

См. Розе Г. * ^ 

Еиакз 1. 167. 

8 . 

Вакоі Е. 53, 108, 133. 
ба^е В. 71, 

Зскап^іп Г. 70, 223, 278, 326. С. Шангин. 
ЙеІшгІІЕЛОТ, 

ВсИеегег Т. 333, 

8сІііод]ег А. 145. 

8сЫа§іпиѵеіІ Н. 2С9. 

8с5гаи1 А- 71, 77, 80- 
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ёсЬгепк 238. 

5с1ігб(1ег 71. 153. 

8с1ігбіег I. 278. 

ВееЪасІі М. 120. 

8е1іетапп С. 71» 84» 86, 107. 

Вег^еііиз М. 4Ь 52. 

8е\ѵегвш В. 132, 164, 278, 326, См, Севершн. 
Зіеігпег А. 288. 310, 

Зіеѵепзоп СЬ. 371, і 

ЗІОИска 209, 

ЗігаЫепЪег^ Р. 326. См, Штраленберг, 

ЗЬгиѵе Н. 90. 

т. 

Там атз. 

Тіеігѳ Е. 145, 351. 

Тгизіебі 0. 105. 

Т$сЬіІіаІ8сЬе11 Р. 326. 

ТзсЬвгпуасІш^ѵ, См, Чернышев. 


V. 

Теіаіп СІ 1 , 21, 24, 156. 

\ѵ. 

ЛѴаепег I. 72, 92, 105, 132. 

^аііег 120. 
тПегіиз I. 138, 2бЗ. 

\ѴаІ 80 П I. 337, 343, 354, 356, 373. 
ЛѴегаіІоГГ N. 189. См. Версилов. 

Шік Г. 52. 71. 
той I. 171, 188. 

I. 

, 2еггепег С, 15, 16, 24, 80» 85, 86, 107. 


Указатель русских *) географических названий 

А. 


Аа Курлнндская р, 365. 

Абагатуйский кар* 274, 276, 322. 

Абакан р, 319, 

Абаран р.'ІѲО. 

Абас-Туман 266. 

Абинское с, 369, 

Авачинская б. 324, 

Авязова д, 292, 

Ага р. 240, 

Агдаш 353, 389, 

Агинский іф, 155, 

Агыр р, 296. 

Аджарис-дха.ія р. 236* 

Аджарский хр, 254, 

Адольфов лог 14, 15, 384, 

Адольфовскии пр. 14, 

Адун-Чолсяг г. 54, 66, 67, 101, 103, 104, 129, 138, 
158, 222, 225, 227, 350. 

Адуй р. 54, 56, 59» 60, 61, 62, 04, 97, 127,163,226, 
232, 233. 

Адуйская д. 289. 

Ажу р. 253, 

Азія 43, 143, 170, 172, 194, 197. См. Средняя 
Азия. 

Ай р, 114. 

Ависка 330, 352. См. Ахалдых. 

Акмолинская обл. 32 Ь 
Ак-су р. 58, 267. 


Аксумбе 144. 

АК'Тайлян 322. . 

Ак-Тау 144. 

Акчвм д. 247. 

Акша р. 272. 

Акшінская крп. Ш, 272, 323. 

Алабашка с-, р. в к. 59, 60, 92, 97, 155, 220. 
Алайский хр* 58, 122, 129, 171, 267, 353. 
Аіаядские о-ва 93. 

Алапаевский окр. 223. 

Алатау р, и хр. 936, 267. 

Алатау Та^лласскиЙ 229, 236. 

Ал батская ст. 236, 

Алдан р. 65, 322. 

Алейскнй 3, 817* 

Александровскій пр. 22. 

Александровский хр. 247. 

Александроподь 266, 

Аленгуй р. 129* 

Аленуйский рдн. 237. 

Алей р. 317, 318. - 
Алн-Мірза г, 143. 

Алкса р, 110. 

Аллагез г. 138,^ 

Алтай 10, 56, 64, 93, 121,- 137, 138, 139, 145, 163, 

220, 222, 225, 227, 228, 240, 241, 243, 245,250, 

251, 257, 267, 280, 234, 286, 287, 302, 309,312, 

315, 317, 319, 322, 324, 325, 846, 348, 350,373. 

Алтанган кар. 69. 

Алтанганскай хр. 69, 274, 328. 


^■) Указатель некоторых наиболее важных местностей вне Россіи см. стр* 415. 

**) Сокращения: б.— бухта, во л.— волость, вор.— ворота, г. — гора, горы, гор. -город, губ.— губерния, 
д.- -деревня, дол.— долина, дор.— дорога, з.- завод, а;ал. * залив, кам.— каменоломня, кан.— канал, кар.'*- 
караул, кл.— ключ, кол.— колонія; корд.— кордон, крп.— крепость, кр.— кряж, кург.— курган, масс.— 
массив, м.— местечко, местор— месторождение, мои.— монастырь, обл,— область, о-в— остров, оа,- озеро, 
окр. — округ, остр.— острот, отд.— отдел, отр. - отрог, пеш.- пещера, нобер.— ноберсжье, ног.— погост, 
полуо-в — полуостров, пос.— посад, пр.— прииск, прст.— орпстань, ред.- редут, р.— река, рч.— речка, 
росс.— роесыпщ рдн.— рудник, руч.— ручей, с. — село, селение, Сѵлоб.— слобода, скл.— склон, ст.— станция, 
станица, тр.— тракт, у.— уезд, ул.— улус, ур.— урочище, ут.— утес, форп.— форцост, хр.— хребет. 


Алтын-Су 151. 

Алтын-Тау 144. 

Алтын-Тюбе 151. 

Альма р. 265, 369. 

.Амбарка р. 28, 127, 232. 

Аму-Дарьинская обл. 144. 

Амур 195, 237, 272, 276, 323. 

Амурская обл. 237, 278. 

Анадырь р. 138. 

Анатольский пр. 268. 

Андрусово с. 135, 136. 

Ангѳрн ОЗ. 364, 365. 

Анюй Б. р. 270, 322. 

Анюй М. р. 270. 

Аныл р. 322. 

Апачевка д. 340. 

Апшара р. 138. 

Арамилка р. 213. 

Арамиль 223. 

Аргуновский остр. 275. 

Аргунский 3. 263, 274. ^ 

Аргунь р. 191, 220, 258, 263, 267, 272, 273, 
275, 281, 322, 323. 

Ардаганский окр. 330, 352. 

Аркалык лог, 93. 

Аркат г. 322. 

Армянское нагорье 263, 266, 321. 

Арпачай р. 226. 

Арсеніьѳвская ст. 36, 272. 

Арсиан г. 330, 352. 

Архангельск, г. и губ. 150, 158, 235, 247, 265. 
Арчета 222. 

Аса р. 267. 

Аскыз р. 193. 

Астраханская ст. 357. 

Атлян р. 291, 292. 

Аул не- Ати некий у. 247. 

Аушкуль 03. 294. 

Ахалцых 253, 330, 352. 

Ахматовские к. 11.3. 

Ахтарагда р. 113, 139, 148, 236, 237, 271. 
Ахтенский рдн. 62. 

Ашапский 3. 340, 341. 

Аятская слоб. 289. * , ' 

Аятское с. 19. 

Аяхт р. 37. 


274, 




Б. 






Бабушкин хр. 229, 237. 

Баевка 62, 356. 

Баженова ст. 76, 113, 140. ; « 

Базаулык 299. 

Байдары дол. и вор. 350. 

Байкал 114, 151, 152, 156, 168, 170, 172, 180, 184, 
240, 331, 332. 

Бакакннсквй пр. и росс. 84, 87, 100, 149. 
Балаклава 369. 

Балтатау 300. 

Балтийский порт 263. 

Балтийское море 362, 365. 

Бараши 366. 

Барзовка р. и росс. 27, 32, 33, 34, 59, 148, 255, 
268, 386. л 

Барнуково с. 342. 

Барон-Торея 274. 

Бар-Пяндж р. 43. 

Батагол голец 165, 199, 360, 361. 

Баталпашпнекий отд. 266. 

Батум обл. и побер. 236, 253, 266, 

Бахмут 357, 

Баш-Абаран с. 190. 


Башарта 338. 

Баш-Кадыкляр ст. 353. 

Башкирия 224, 282. 

Безымянная г. 138. 

Бела 247. 

Белая р. 197, 201, 223, 235, 243, 310, 315, 323, 332* 
Белая Церковь 58. 

Белое море 36, 114, 156, 364, 366- 
Болозѳрг^кий 3. 242. 

Бе.іок Объездной 319. ' 

Белорецкая ст. 243. 

Белоярская вол. 213. 

Больбек р. 369. 

Беннета о-в 236. 

Бердичевский у. 135, 137. 

Березовка р. 267. 

Березовский з. и росс. 122, 208, 220—223, 225 - 
V 227.255. 

Беростьо с. 366. 

Беринга м. 229. 

Борислав 366. 

Бѳркутинская г. 294, 358. 

Бертева г. 359. ^ 

Бибой р. 197, 198, 204, 332, 333. 

Бикиляр Б. 

Бийск гор. и у. 241, 319. 

Билнибаѳвский з. 116. 

Бирюза-чай р. 143. 

Борюсса р. 53. 

Боссер ст. 116. 

Бяссѳрская дача п з. 13, 14, 16, 116. 

Благовещеиск 276. 

Благодать г. 360. 

Блюмовская к. 92, 99, 109, 154. 

Бобринец 137. 

Бобровка р. 18, 118, 119. 387. 

Бобровка Б. и М. р. 119. 

Богдашка р. 204. 

Богомолово 342. 

Богосювекий окр. 234, 268, 347. 

Боевка см. Баевка. 

Боец г. 68, 103. 

Большая р. 311, 317, 318. 

Больземельская тундра 235, 263. 
Большезерентуйская д, 275. 

Большое Зимоіэье 155. 

Большой, -ая, -оѳ, см. соотвотств. название. 
Боржом 266. 

Борзовка см. Барзовка. 

Борзовочпал г. 33. 

Борзя Верхняя и Средняя см. В. и С; Борзя. 
'Борисовка д. 149. 

Борисовские сопки 64, 149, 150. 

Борковская г. 68, 103, 131. 

Боровичп 235, 264. 

Боровое 03. 222, 228. 

Бородулине д. 213. 

Борщовочный хр. 66, 67, 68, 87, 91, 96, 101, 102, 
103, 10.5, 123, 129, 131, 163, 227, 237. 

Ботко с. 369. 

Ботойский луг 229. 

Брест-Литовск .365. 

Бряецсвская к. 357. 

Буг р. 161, 252. 

Букановка р. 317. 

Букан-Тау 144. 

Буки 161. 

Букука г. 68. 

Булгуннях р. 236, 322. 

Бу.ідым 03. 83. 

Булун 270. 

Булурдынтуй р. 204. 
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Вургутуй хр* 164. 

Вурнанис-Хеви 369, 

Бутев р, 69. 

Бухара 47, 133, 144, 152^ 165, 169—173, 195, 196, 
236, 258, 331. 

Бухтарыа р. 222, В11, 819. 

Бызова д. 29, 30« ! 

Быыьга 221. 

БыньговскаЙ з. 30, 221. 

Вырка Еос. и р* 67, ГОЗ. 

Быстрая р. 155, 183, 185, 187, 229, 286, 

Быстрая Малая р, 157, 174, 175, 177, 180, 181, 183, 
186. 

Быстриевка 161. 

Быстряпский отр. 155. 

Бянкпва д. 68, 10$. ^ 

в. 

Ваган 266. 

Вагран р. 74, 268, 

Вазуза р. 264, 856. 

ВалаамскЕЙ мов, 363* 

Валдай 264. 

Бандж 196, 321. 

Вардавирскйй перевал 369* 

Варзуга р. 235* 

Бару 331. 

Васильевский пр. 234, 

Ватнха к. 233. 

Великая Татария 170. 

Венденский окр* 263. 

Верный 331. 

Верхпсѳтскнй окр. 20, 110, 122, 151, 221, 227, 249, 
255, 268, 359. 

Берхяейвинск 151, 234. 

Верхнѳ-Еыштымек. з. 234. 

Всрхнетуринская дача 17, 288. 

ВерхнѲ'Убйнское с. ВИ, 317, 318. • 

Верхнеудивск 138, 155, 156, 164. 

Верхнеуральск 20, 282, 291, 294—298, 301, 387, 338. 
Верхнѳ-Уфалейская дача 119. 

Верхнеяицкая крн. 282. 

Верхний Зеравшан 165. См. Звравшан. 

Верхняя Борзя р. 229, 287, 275. 

Верхняя Ерутая р. 60, 

Верхняя Туагузка р. 36, 270. 

Верхотурский у. 17, 232, 232. 

Впкторовскиі! пр. 19. 

Виленская губ. 263, 365. 

Вилюй р. 74, 111, 113, 139, 148, 181, 229, 236, 237, 
253, 257, 270, 271, 276. 322. 

ВПЛЮЙСЕ 253, 270, 271. 

Виспмо-Шайтанский з. 119. 

Витебская губ. 263. 

Внтнм р. 65, 229, 258, 270, 271. 

Вншера р. 247. 

Владикавказский окр. 368. 

Владившрская губ. 264. 

Водяники д. 253. 

Военно-Грузинская дор. 221, 368. 

Волга р. 264, 

Болк-остров 231, 235, 249. 

Волноваха Мокрая р. 236, 320. 

Во.тіогпна д. 263, 

Вологодская губ. 285* 

Волчиха р. 817, 

Волчья р. 137. . 

Волынская губ, 5а 93,. 112, 115, 135, 159-161, 163, 
228, 235, 251, 263, 264, 328, 363, 365, 389. 
Вондуто р. 208. 

Боровская Рудня 161. 


Воровушка р. 816. 

Воронянская яма 30. 

Воронцово 161. * ^ 

Воронья г, 68, 103, 131. 

Вору 196. 

Восточная Сибирь 113, 138, 175, 229, 258, 270, 279, 
326— 381, 388. См. Свбирь. 

Восточное Забайкалье 139, 164, 229, 257, 277. См. 

' Забайкалье. 

Восточный Алтай 319, См. Алтай, 

Восточный Памир 197. 

Восточный Туркестан 170, 194—197. 

ВыгостроБ 158. 

Выдрнха с. 311, 317, 318. 

Высь Б. р. 161. 

Вяндж р. 196, 321. 

Вятская губ., 253. 

г. 

ГаврилоБСКИЙ 3. 360. 

Татарская д. 213. 

Газакин р. 69. 

Газииур р. 237, 274. 

Гайчур р. 137. 

Гамборский хр. 369. 

Гангачан р. 322. 

Ганчул р. 137. 

Таран 43. 

Гарни-Чай р. 353. 

Гарынь р. 366. 

Гатчина 349* 

Гелацкий мон. 368. 

Геленджик 369. 

Гельсингфорс 37. 

Георгиевская росс. 16. 

Георгиевский мон. 266. 

Герды-Талу г. 294. 

ГижйгинскО'ТаЙганосокий мыс 866. 

ГйссарскиЙ хр. 114. 

Глупаницы д. 366. 

Глуховцы 135. 

Гнилое 03. 297. 

ГОБОрОБО 270. 

Годынбойская г. 275. 

Головин 160, 161, 

Голодный лог 60, 94, 

ГольцоБская каменоломня 250, 311, 

Гондыбойское с. 237. См. Годынбойская. 
Гоапевская г. 67. 

Горбунова д. 322. 

Горная Бухара см. Бухара. 

Горный Щит (Шит) с., пр,, 3. 38, 228, 225, 227, 
247, 269, 289, 330, 336. 

Гороблагодатский окр. 16, 17, 20, 94, 268. 
Городище 93, 160, 161, 

Горошкй 161. 

Гофыанова д. 340. 

Гремсвчинскал ст. 150. 

Гренадерское с, 353. 

Греховский пр. 233. 

Григорьева д. 137.. 

Григорьевская шахта 255, 

Гродненская губ, 247> 263, 363, 365. 

Громотуха р. 318. 

Трузино 242, 

Грузвя 146, 281. 

Грязнунгканский ред. 330. 

Гу бердц некие т. 270, 287, 291» 298, 299, 338. 
Губерля р. 299. 

Гулбашен р. 196. 

Гудібейка р. 297, 
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Гумешсвский рдн. 346, 347. 

Гунша р. 44. 

Гурганетия 281. 

Гусиная прст. 241. , 

Гусиное ОЗ. 272. 

Гыдынпойскаа д. 323. Ср. Годынбойское или Гоп- 
дыбо некое. 

Гяур-Бах 265. 

д. 

Дагестан 58. 

Далай-Дор оз. 170, 274. 

Данковка р. 16. 

Дарачичака р. п рдн. 353.“ 

Дарваз 46, 196, 321, 331. 

Дармахинский ут. 68. 

Даурия 36, 121, 272, 333. См. Забайкалье. 
Дашкссанское местор. 236. 

Дая.110К р. 199, 200, 201, 203. 

Двина р. 21, 235. 

Двор Большой ст. 329. 

Дс^нгпз 03. 389, 
ержа р. 204. 
жаман-Караклы р. 321. 

Джаман-Тау 321. 

Джарджи с. 353. 

Джарла р. 140. 

Джарм 171. 

Джарф р. 196, 331. 

Джида-Булак 143. 

Джидда р. 174, 332. 

Джизаксі: и І1 у. 141. 

Дзировапп с. 368. 

Дзон-Торся 274. 

Дикий Ключ 234. 

Днепр 159, 251, 363, 364, 366. 

Днепровский у. 366. 

Днестр 252. 

Добрынь 161. ' 

Домбровпцы 363, 364, 366. 

Домброво 363. 

Домесоес 365. 

Дорогой ут. 68, 101, ІОЗ. 

Дорогомилово 264. 

Дохан 373. 

Дубенский у. 251, 366. 

Дубовые Махаринцы 135. 

Дульдурга д. 356. 

Дурь-Дур р. 368. 

Дурнова мыс 270. 

Дурой 275, 322. 

Дурульгуй 272. 

Дучарский 3. 101, 275. 

Душная г. 68. 

Дэдэ р. 206. 

Е. 

Евгѳнис-Максимилиановские к. 151. 

Евпатория 265. 

Европейская Россия 57, 141, 221, ' 235, 251, 257, 
263, 264, 277, 320, 325, 329, 333, 34], 354, 362. 
Европейская ст. 16. 

Екатеринбург 1Г, 18, Ш), 113, 118, 119, 121, 122. 
146, 148, ЬбО. 152, 154, 163, 168, Ш, 211, 112, 
213, 220-224, 232, 240, 246, 255, 268, 269, 270, 
282, 289, 292, 295, 335, 336, »339, 345, 347, 350. 
Екатерипппский кан. 159, 160, 243, 295. 
Екатеринослав гор. и губ. 111, 135, 137, 236, 320, 
364. 366. 

Еланчик Большой оз. 234. 


Еленинский пр. 31, 84. 

Едпсавстград 137, 161. 

Елисаветинский пр. 203. 

Елисаветпольская^ губ. 236, 250, 260. 

Ельничный исток' 226. 

Ельшанка р. 298, 299. 

Енисей 270, 366. 

Енисейская губ. 11, 37, 193, 236, 249, 322. 
Енисейская тайга 22, 114, 151. 

Еравинское оз. 257, 272, 273, 323. 

Ерки с. 136. 

Ерун-Каш 198. 

Етехтях 139. 

ж. 

Жпгансв 253, 270. 

Житомир гор. и у. 58, 93, 112, 135, 160, 161, 228, 
236, 363, 366. 

Журавлик р. 17. ^ 

з . 

Забайкалье 10. 52, 56, 65, 101, 102, 121, 122, 12.3, 
124, 129, 131, 137, 138, 1.5.5, 158,. 103. 164, 
170, 190, 191, 193, 19.5. 225, 227, 228. 2.37, 
240, 258, 261, 263, 271 —273, 276, 277, 278, 322; 
323, 331, 3.32, 334, 350, 354, 356. 

Завитинекпй нос. 129, 132. 

Заводи некий рдн. 138. 

Заилийский Алалтау 267, 321. 

Заиртышский край 319. 

Закавказье 138, 190, 228, 257, 266, 277, 330, 349> 
353, 368. 

Закаспийская обл. 58, 236. 

Заозерская ст. 65. 

Заозѳрскпй 3. 268. 

Записипа д. 275. 

Запг|дная Сибирь 266, 267, 278, 322, 326, 366. См. 
Сибирь. 

Западный Алтай 139, 309. См. Алтай. 

Заречье 136. 

Завитная д. 129, 1.32. 

Зарушатский уч. 35.3. 

Захаровна д. 234. 

Зашейки 156. • 

Зашивсрск 236. 

Збранки 320, 329. 

Звенигородский у. 1.30. 

Зеравшан 16.5, 171, 359. 

Зерентуй с. и рдн- 275, 323, 354. 

Зерендинская ст. 228. 

Зимовья Большого грива 155. 

Златоустовский окр. 33, .39, 63, 11.3, 115, 246, 247» 
268, 292, 360. 

Змоевск см. Змеийгорск. 

Змеингорск 139, 251, 311, 315, 317. 

Змиев см. Змеиногорск. 

Золотой Отрог. 67. 

Золотуха г. 60, 95. 

Золотушииский рдн. 139. 

Золотушка р. 315. 

Зоргольский кар. 275. 

Зуевка р. 36. 

Зуевская д. и ст. 36, 272. 

Зыряновский рдн. 145, 241. 

Зырянское с. 268. 

и. • 


Ибрагям-Ата 144. 
Ижевский 3. 39. 
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Ижма 235, 

Лзредияскле г. 03, 

Изумрудные Копи 88, 94, 97, 356, 360, 

Як р, 342. 

Илековал р, 378, 

Ялеці^ая Ватдмта 857. 

ІІльдпкан 35^. 

ИлыіЕский разнос Ш. 

ІІльйіенекие г. 20, 32, 34, 35, 39, 68, 88; 97— 1 СЮ, 
ІШ, 152, 153, 154, 157,15В, 163, 165, 20В, 298, і 
360, 8В5. 

Ильменское оэ. 151 
Шьтабанова д. 2(1, 

ІІльтабавоБскпІ др, 19, 20. 

Ильчир 03. 207. 

Имандра оз. Г56. 

Ингода р. 12Д 132, 323, 

Индигирка р. 236. 

Ивя р. 65, 

Иняк р, 342, 

Моанно-Предтеченсквй пр, 234. 

ИрбягскпЙ у. 269 ■ 

Иремелв 62, 246, 293. 

Ерем ель М. р. 294, 

Лрендык (Япеатик) 291з 294, 29В, 299, 339, 

Ерень р, 340, 341, 842- 
Иркут 174, 180, 184, 207, 229, 

Иркутка г. 64. 

Иркутск гор, я губ. 111, 165, 173, 179, 191, 195, 
199, 207, 229, 271, 274, 333. 

Ерленко оа. 206, 2(17. 

Иртыш 267, 821, 822. 

Иртнш 03. 38- 
Ирша р. 2'?3, 

Ерындыкскиѳ г. 880. 

Леа р. 17. 

Исеть р. п ст, 110, 289. 

НснаЙран ЗЗЬ 
йссмк р. 521 
Истангулова д. 297. 

Лефара р, 59, 148, 144, 267, 

Иткуль 03., д., корд. 284, 289, 336. 
ііхехэр 205. 

Лша В. р. 319. 

Ишим р, 821, 322. 

Ишкуль оэ, 36, 146. 

к. 

Кабарда 203,- 388. 

Кавказ 36. 58, 93,- ШІ, 208, 236,263, 266, 277, 321, 
328, 329; 330, 333, 350, 358, 368, 588, 

Кагосун 319. 

Кагызмаа 191, 830, 857. 

Кадаинекпй рдн. 354. 

КазаковскиЁ пр. 105. 

Казань 264, 

Казбек г, и ст. 358- 
КазпЕка р, 319. 

Кайгородское с, 232. ' 

КаидалоЕО с* 323. 

Кайл ар р. 170. 

Кайластуй 322. 

Каинова д, 292. 

Калачев лог 336. 

Калкан д-' г. н оз, 268, 268, 282, 288.^ 288, 291, 
295, 296. 

Калкантау 295* 

Калпадкая ст. 299. 

Калукча р. 275, 

Кальмпус 137. 

Канон 271. 


Каменка р. 19, 27, 31, 52, 64, 84, 91, 93, 94, 100, 
1'49, 150, 222, 234, 268, 319, 358, 387. 
Каиепво-Алѳксандровский пр. 31, 34, 234, 268. 
Камеігно-Тіавловений пр. 84, 100. 

Каменные Теляны д. 119. 

Каменный Брод 93^ 161. 


Каменский з‘ 369. 
Камчатка ПО, 138, 146, 
270. 276, 323, 824. 
Канев 58, 866. 
Кандабулак р, 296. 
Кшдадаішская губа 156, 
Канднчат ущ. 236. 
Канский у, 53, 65, 236. 
Капетис-галѳ 368. 
Капсачай г. 296. 


191, 192, 229, 237, 253, 


235. 


* Карабашовская 385. 

Карагайская ст. 297. 

Караганка р. 293. 

Кара-Даг г. 236, 255, 265, 266, 320. 

Каракаш р. 196, 198. ' 

Каракуба Н, 137. 

Кара-Шзар г. 143, 236. 

Карамышовская г. 67. 

Кара- Су 58. 

Кара-Сук р. 319. 

Каратау 144, 236. 

Кара-Тобе хр. 144. 

Кара-Тугай 247. 

Еарача,7ов ключ 93. 

Карачекавская ст. 381* 

Еаргач 368. 

Карелия 111. 

Каринекпй кар, 272. 

Карис-Лойо 87. 

Каркадйн М* р. 119: 

Каркараланский у. 40, 98* 140, 145, 151, 236, 321, 
322, 331* 

Карповая д. 314, 

Карсская об. 190, 191, 380, 852, 353, 857, 369. 
Карт-Джуарка аул. 266. 

Картдия 281. 

Карча 173* 

Каскина д. 294. 

Каски некий рдн. 293* 

Каслинская дача 82; 38, 39, 234, 255, 386. 

Ката Б, р, 258. 

Катувь р. 813> 819* 

Ках р. 138, 26."^* 

Каховка 866. 

Кацва-Лма 151* 

Кача р* 265, 267, 869. 

Качканар г. 17. 

Кашгар 170, 197, і98. 

Кашина д. 841. 

Кашинсі^нЙ з.:364. 

Кашкарапцы с. 285. 

Кварченская ст. 837. 

Кѳмпевдлй р. 139, 258, 271. 

Кемский у. 151, 158. 

Керченскне кург. Ш.- 
Кибпрева г. и р. 68, 108, 129» 131. 

Кидель д, 112, 887, 

Кидель-Кива 112. 

Киевская губ. 93, 135, 137, 159, 160, 161, 228, 329, 
864, 366, 388. 

Кишские о-ва 235, 249, 

Кнзеловская к. 252. 

Кизил р. 20, 298. 

Кизил-Коба 350. 

Кизвльташ 03. 83,^ 885. 

Кинкиль ыыс 237, 276. 


і 

* і 
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Кипрпна д. 19, 289. 

Киребинский рдн. 360. 

Кирѳвга р. 181. 

Киргизская Степь 40, 140, 142, 145, 151, 170, 228, 
236, 247, 267, 282, 298, 319, 321, 329, 330, 348. 
Кириллов 235. 

Кпско 240. 

Киссюр 270. 

Китой р. 199, 200, 201, 207, 332, 337. 

ІѴЛПЧКИНСКИЙ 3. 257. 

Ключевский і«ір. 274. 

Ключевский пр. 17. 

Ключевское с. 323. 

Княгининский у. 342. 

Коблиан-чай р. 254. 

Кобухайтуевскнй кар. 272. 

Кобыльи Ребра г. 94. 

Ковенская губ. 363. 

Ковригина г. 276. 

Кодар р. 368. 

Кожаево д. 292. 

Козелки 112. 

Кой-Бын г. 267. 

Койва р. 14. 

Копнды 247. 

Коканд 43, 143, 144, 171. 

Кокертай 68. 

Коктебель 221, 265. 

Кок-Тюбе 171. 

Кокуйская г. 191. 

Кокчотавский у. 222, 228, 321, 322. 

Кокча 171. 

Кола 112, 235. 

Колба 203. 

Колпакова д. 268. 

Колташи д. 18, 20, 29, 109. 

Колчѳданский остр. 366. 

Колыванскоѳ оз. 164, 227, 250. 

Колывань 315, 316. 

Колыма р. 139, 229, 237, 240, 257, 270. 

Колымский окр. 240. 

Кольский полу о-в 36, 112, 390. 

Колюткпна д. 246. 

Комарове д. 240. 

Конга р. 103. 

Кондуй 274. 

Конево с. 234. 

Коневский пр. 221. 

Констант новский пр. 22. 

КопальскиЙ у. 381. 

Копише 366. 

Кора с. 368. 

Корабль г. 235. 

Корбалпха р. 139, 317. 

Коргон р. 223, 285—287, 31І— 314, 373. 

Корелина д. 268. 

Корнилов лог 27, 28, 95, 113, 226. 

Корнилова д. 28, 60, 74. 

Коробков скал д. 35. 

Коростышева д. 135. 

Корчика р. 112. 

Корыто 237. 

Косая г. 63, 99, 154. 

Кос-гоку 321. 

І^сс-Мулла г. 267, 331. 

Косогол 03. 206, 258. 

Косой Брод д. 30, 38, 39, 385. 

Косотур 115. 

Косулина д. 213, 246, 247. 

Косьма р. 235. 

Котел р. 311, 314, 372. 

Коушннско-Ппкпнская дача 369. 


Кох-п-Лал 44. 

Кочан 143. 

Кочевские к. 63, 98. 

Кочкарь 19, 20, 31, 64, 84, 100, 150, 234. 

Кушкульда 296^ 297, 304. 

Краѳвщина 93. і 

Краппвня 161. 1 

Красноболотский пр. 50, 76, 89. | 

Красноборка р. 20. | 

Красноуфимский у. 20, 339, 340. ( 

Красноярск 65, 198, 267. 

Крсмснецкий у. 251, 263. ' 

Крестовая г. 191. 

Крестовоздвиженскне росс, и пр. 12, 14, 16. 

Кривая р. 60, 95, 122, 125, 163. 

Кривой Брод 112. , 

Кривой Волок 253. 

Кротенген русск. 363. 

Крутая р. 94. 233. 

Крутиха р. 317. 

Крртшка р. 330. I 

Крым, 10, 58, 93, 22І, 228, 236, 255, 257, 265, 266, 
277, 320, 350, 369. 

Крюково 363. 

Кряжевая падь 333. 

Кубанская обл. 266, 350. 

Кубань р. 266. "і 

Кузнецкий бассейн 252, 267, 319. 

Кукусеркѳн 66, 67, 101, 102, 104, 105, 227, 237, 
Култук 174, 179-181, 199. 

Култучная р. 180, 183, 332. 

Кульджа 171. 

Куляб 46. 

Кумара р. 276. 

Кумах р. 140. 

Кувара р. 122. 

Кунгур 16, 222, 340, 341. 

Кундравы с. 208, 223, 282, 290—292. 

Кундуин 333. 

Кура-Булак р. 330. 

Кураминские г. 143. 

Курана-Тау г. 143. 

Курбаш р. 267. 

' Курганова д. 213, 269. 

Кургаш-Тау г. 247. 

Курензегейскнй рдн. 276. 

Кур-Кура р. 129, 131. 

Курляндия 365. 

Курмапка 213. 

Курская губ. 251. 

Кусинская дача 63. 

Кутаисская губ. 266, 368. 

Кутордѳ г. 294. • 

Куу г. 93, 236, 322. і 

Кух-п-ляль 46. I 

Кушайка р. 17. 

КушайскнП гір. 17. 

Кушва 17, 20, 94, 268. 

Куші;а 37. 

Куят с. 289. 

Кызыл-Булак р. 236. 

Кыр-Булак р. 58. 

Кыштыыский окр. и 8. 27, 28, 32—34, 39, 59, 114, 
148, 234, 255, 268, 289, 291, 328, 336, 346, 347 
357, 358, 386. 

Кыгатымский Верхне- з. 234. 

Кяхта 69, 114, 164, 169, 170, 229, 272, 329. 

л. 

Ладожское оз. 112, 114. 

Лаклннская пещ. 350. 


Лаклы д- 350. 

Лаплаедая 11, 320. Ош. Русская Лапландія. 
Лебяжья д. 289* 

Ледовитый океан 150, 270, 320, 366. 

Лежанкила ст* 275. 

Лена р. 139, 195, 236, 253, 257, 270, [271, 322. 
Лескова д. 68, 303, 129, 131* 

Лешакова д. 74. 

Лнбава 365. 

Ливанки 363. 

Липовецк 135. 

Липоведвий у. 136* 

Лпповское с. н к* 28, 30, 56, 58, 60, 81, 94, 97, 
122-128» 165, 158, 215, 226, 233, 269. 
Листвянный -ЮГ 234- 
Литва, 247, 251. 

Лптнпскай у. 187, 

Лобачевка р. 234- 
Лобачевскне к. 63, 99, 154. 

Лобачево с. 252. 

Лобва 234, 268. 

Логовушка р- 315. 

Лозовая ст. 357. 

Локтевскяіі 3. 267, 317. 

Ломжинская губ. 363, 365. 

Лосиха р. 817, 318. 

■Лоссиха с. 311. 

Лубіяики д, 258. 

Лубянка д. 137. 

Луговая д. 147, 158, 163. 

Лургинская пещ. 850. 

Лудкий У- 866- 

Люблинский пр. 50, 76, 89, 97- 
Ліотинск 366, 

Лысая сопка 38. 

ЛяЙляк 58, 122, 129, 240. 

м. 

Магнитная г. 291, 297, 298. 

Майдав-Таду р. 228, 286. 

Маймачеы 69. 

Макарова д. 269, 290. 

Максішнха г. 60. 

Малакаево с. ся. Мулдакаево. 

Малая д. 336- 
Мадая Быстрая р- 158. 

Малое Ссдельниково д. 21В. 

Малчия мыс 265. 

Малый Ирѳмель р. 209. 

Малый Соктѵй 103- 
Маага р. 65/150, 151. 

Мамбетово 300. 

Мангутская ст. 69- 
Мангуш 221- 
Мангышлак 236. 

Манджурия 197, 322, 829, 356. 

Манзурка д. 37. 

Маргелан 144, 236. 

Мариинский остр- 123. 

Мариинский пр. 50р 62, 75, 77, 89. 

Мариинский рди. 165. 

Маріупольский у. 137. 

Мармало-Мта 352. 

Мармар г. 330. 

Мармар-чай 358. , 

Мармота 330. 

Марьина д. 276, 323. 

Маслянка д. 163. 

Матюга р. 253. 

Маук 83. 

Машавер р. 266- 


Маюрова д. ш рди- 60. 

Мая р, 322. 

Меганом мыс 221. 

Модведѳвка ст. і14, 147, В37- 
МедяорудяЕСК 344, 346, 347. 

Мождудорожица к. 94- 

Мезенский у. 263. ' 

Мезень р, 366. 

Мелехиаская г. 67* 

Мелкое оз. 110- 
Мелозап 274. 

МедьЕЖЧвая р. 22* 

Мерджай г. 198. 

Мехержинцы Болошскяе 185—137. 

Мзыб 369. 

Мнас р., 3., окр- 27, 35, 62, 86, 98, 154, 208, 268, 
291, 292, 294, 295, 301, 837, 347, 385. 

МиассоБО 03. 109, 268. 

Мигайло-Лло В69. 

Мннгрелия 266. 

Мпндяя р. 297. 

Мйнская губ. 252, 365. 

МиБусинский окр. 267, 822. 

Мисханѳ с. 353. 

Михайлов бор 64. 

Мишинец 363. 

Могилевская туб. 252, 26В. 

Мокрая Волноваха р. 236, 320. 

Мокруша к. 54, 57, 81, 92, 94, 122, 163, 226, 317- 
Молочвая р. 58. 

Монетная д. 17, 126. 

Мора коли 97, 123, 124, 126. 

Москва гор. и туб- 124, 159, 160, 226, 235, 251, 
258, 264, 265, 283, 320, 327, 342, 361, 372. 
Мостовая д. 226, 289. 

МостовскоЗ пр. 17, 234, 387. 

Моденицы 366- 
Мочалин лог В4. 

Мраиорскнй зав, я с. 38, 148, 335, $36, 339, В35. 
Мрасса р. 93, 319. 

Мета р. 264. 

Мугоджары 291, 319, В21- 
МуЙнакова д- 292, 294, 837. 

Мулдакаево (Мулдашева) с. 208, 292, 294, 295, 297. 
Мул ина г. 287, 275. 

Мулина д. 323- 
Мурза-Рабат ст. 14В. 

Мурзинка, --ское с., вол., к. и сдоб. 28^ 53, 57, 
60, 62, 91, 94, 95. 97, 98, 101, 113, 121, 122, 
125, 168, 224-226, 281, 232, 283. 240. 

Мури 266- 
Му рманск 112. 

Муром 264. 

Мячково 235- 

н. 

Нагаджак 274. 

Иазамекяе г- 113, 152. ^ 

Найма р. 319- 

Нанана р, 139, 236, 270, 322. 

Наманган 357. 

Иаралинскне г, 203, 333. 

Нарасун от. 69. 

Нар ев р- 364, 365- . * 

Илрин Большой р. 204, 205. 

Иарык-Еундуй 104. 

Наурузова д. 291, 296, 297. 

Нахичеванский у. 830. 

Невьянск 18» 19, 30, 114, 216, 221, 225, 227, 234, 
249, 268, 289. 

Нейва р. 60, 123, 124, 221, 289. 


Нсйвивск 152, 213^ 

Ней ш лот 240. 

Нснаіс 365. 

Немириццы 135, 

Неоокоцкал д, 114. 

Нсрча р. 237. 

Нерчппск гор. Ш, 110, 129, 131, 216, 237, 263, 
268, 274, 276, 350. 

Нерчинский 3. 13^, т, 191, 204, 228, 237, 263, 
271—274, 322, 323. 

Нерчинско-Заводской Зврентуй 323. 

Ниаегородская губ, 342, 389, 

Нижне-Исетская дача 30, 39, 122, 213, 255, 269, 
336, 358, 359, а85. ' 

Нижае-Кимчатск 324. 

Нижне-Салдинский з. 268. 

Нижне-Тагильср.нй окр. 18, 118, 119, 234, 268, 
332, 333, 365, 387. 

Ннжне-Туринский 3. 288. 

Бижнеудинск 350. 

Нижний Би бой р. 332, 333. 

Не ж а И Я Борзя 275. , 

Нижняя Мана р. 65. 

Нижняя Тнбедьти р. 181. 

Нижняя Тунгузка р. 198, 236, 253з 270. 

Николаев 252. 

Николаевка д. 191. 

Никодаевский нр. 22, 310» 316. 

Николаевский рди. 139, 140. 

Нйколае-Павдинския з. 268, 
Николаев-Святнтедьский пр. 17. 

Никольская д. 28, 82, 34. 

Пиколький пр. 84. ■ * 

Новая Мокруша 60. 

Новгор^одская губ. 285, 264, 329. 

Ново-Баязетскай окр. 190, 353. 

Ново-Белокурнха с, 241, 

Новый Цурухайтуй 275. 

Новомиріород 1В1. 

Ново-Михайловка 137, ЗбЭ. 

Ново-Николаевск ИЮ. 

Новороссийский у. 369. 

Ново-Сибирские о-ва 270, 366. 

Ново-Троицкая слоб. 101. 

Ново-Троппкие пр. 87, 68, 103, 158. 

Нолинск 253- 
Норильские 03. 270. 

Норынь р. 320, • - ' 

Нофпн-Дарьн р. 196. 

Нофип 03. 196. 

Нура р. 151. 

Нуратуа 144. 

Няшевка р. 35, 36- 

0 . 

Обусннская г. 68, 103. 

Об‘ездной Белок 319. 

ОвііЕская г. 67. • 

ОвручскпЙ у. 320, 329, 366, 389. 

Оге р. 229. 

Одесса 159. 

Ока р. 264, 277, 332. 

Окѵлова Яма к. 94, 97. 

Ола 229, 237. 

Олекыпнскіій окр. 118, 236. 

Оловянная ст, и р. 356, 387. 

Олонецкая губ 247, 249, 264. 

Олонецкие а. 255. 

Ольвиопольсшш у. 137. 

Ольгинсквй пр. 17. 

Ольта м. 369. 


' Ольтенскйй окр. .869. 

Ольхов о-в 114, 208. 

Ольшавка р. 93, 161. 

Орский у. 389. 

Онежское оз. 251, 235, 242, 249. 

Оной р. 69, 129, 132, 195, 258, 272, 322, 323, 332. 
ОйОн^Борзй район 67, 69, 274. 

Оновский оловянный рдн. 69, 155. 

Онот р. 195, 197—207, 3а2,;333> 388. 

Опаловая г. 156. 

Оренбургская губ, 140, 170, 172, 290. 291, 338, 282, 
357. ’ ' ’ 

Орііерви 147. 

Орл едкие г. 21. 

Орск 282, 283, 287, 288, 291, 294, 298-301, 803 
305, 313. 

Орь 300 -202- 
Осиновский рдн, 237. 

Оси некий у. 341. 

Осники д. 160, 161- 
Оспа р- 200, 201, 205-206. 

Островский пр. 50- 76, 89. 

Остроленка 363, 365. 

Остронь кол. 93. 

Осуга р. 264, 356. 

Оха р. 276. 

Охаринцы 136. 

*Охолгол р. 199, 204, 20В, 207. 

Охотск 191. 

Охотское море 190, 229, 237, 270, 322, 366. 

Ош 267. 

Оямо 158. 

п. 

Павловский пр. 52, 234. 

Павлоградский у. 137- 
Пагорцы с. 137. 

Паз (ПасБИг) р. 21, 37. 

Паланы р. 237. 

Па^іевая р. ЗІ8. 

Шлкино д. 151, 240. 

Памир 87, 45, 171, 282. 

Памир Восточный см. Восточный Памир. 

Паптюши д. 269- 
Паромовка 160, 161, 236- 
Пахабияская грива 155. 

ПТахабиха р. 173. 

Пашийсдая дача 49, 116. 

Пенджекент 196, 331. 

Пенжинская б. 566. 

Перво-Павловский рдн- 208. 

Пермская губ- 14, 16, 17, 39, 157, 2В2, 251, 267, 
289, 342. 

Перовский у. 144- 

Дѳтербург 154 156, 161, 191, 211, 236, 241, 243, 
809, 368. См. Петроград. 

Петергоф 159, 168, 177, 19П 2а), 225, 269, 282, 344. 
Петровский рдн. 255, 314. 

Петроград 158, 160, 175, 190, 194. 195, 211, 212, 
221, 243, 249,258, 265, 295, 340, 349, 356, 861. 
См. Петербург, 

Петрозаводск 263. 

Петропавловка 320- 
Летропавловскнй а. 268. 

Печора р. 265, 366. 

Пешкова 10І, 237. 

ПиоилоБская вол- 21. 

Пянск 252- 
Піт р. 22, 114 164 
Питкаранта рдн- 93, 112, 263- 
Писаревка с. 228. 



Пихтовка р. 310. 

Піоцкал губ. 363^ 365. 

Поволжье 264, 341, 342. 

Лолкаменная Туягузка 253- 
Подольск 235. 

Подольск- губ. 135, 187, 252. 
Покрово-Даниловский ир- 74. 

ІІокроБО-Лсыльск 842. 

Покровская д. 137. , 

Покровский пр. 22. ' 

Покровское с. 269. 

Полавтеіі 362 — 365. 

Полдновая 117—119, 234. 

.Полевокая дача 27, 23, 234, 249, 250^ 289, 347, 
Половжиноп с, 158- 

Положиха р. 18, 20, 27, 29, 31, 10Э, ИЗ' 
Полосатик г. 273. 

Полтавская губ. 366. 

Полуденка р. 14, 74, 884- 
Полуденный Пиаь р- 841. 

Польша 260, 363, 365. 

Поляковский рди. 380, 887. 

Доперечвая р. 14, 15, 818. 

ПосхоЕСКий уч. 852. 

Праснышскпй у. 865. 

Преображенская г- 300- 
Преображенский нр. 81. 

Преображенское с. 198. 

Пржевальский у- 286. 

ПриамуреКаи обл, 822. 

Прибайкалье 65, 152, 155, 157, 158, 166, 172, 
185, 18В, 194, 195, 198, 286, 329, 83], 334, 
ПрииркутскиЁ район 197, 831. 

Прикамье 34Х, 842. 

Приморская обл. 139, 364. 

Припять 864, 866. 

Протопоп ОБО 264- 
Прохоро-Ильинскнй пр. 100. 

Прутовская к. 98. 

Пскем 228. 

Пудость с- 349, 

Пужевсккі фора, 276- 
Пулковка р. 158- 
Вултусский У- 365- 
Пуи г- 151. 

Пушкариха р. 218. 

Пыіиша 122, 242, 250, 336. 

Пыш МИНСК 836. 

Пышмунский а руд 368- 
Бьяна р. 342. 

Пьянкова д. 62. 

Блндж р. 43, 44, 47, 196. 

Пяснда р. 366, ' 


Равилова і, 296- 
Радде с- 237, 276, 323. 

Гадины Вор. 315. 

Радомысльекий у. 58, 160, 161, ВЩ 
Ратцау 865- 

Раскем-Дарьн 'р. 96, 197. 

Рассынуха р. 846, 847. 

РѳБДНПСКнй окр- 48, 242, 255. 

Ревневал г., кам. (Ревнюха, Ревенная сопка) 
802, 311, 815, 316. 

Режѳвсиий 3. 223, 268, 289- 
Рен р. 18, 125, 233. 

Рефть р- 50, 76, 387. 

Речка Большая с. 3^11. 

Решета д. 222. 

Ряддѳрск. 250, 311, 818. 


іа), 

860- 


Сабарташ г. 2^6. 

Оабйнда г. 295. 

Саватоева д. 80, 81, 122, 128, 129, 181, 215-. 
Савельев лог 157. 

Саган-Хар см. Сахангер 
Сагенда 351. 

Сагуранская дача 369. 

Сайлык-ішшак 831. 

Сайран-Нор оз- 247- 
Саихве с. 352. 

Саішдра р- 298. 842. 

Саланр 98, 809, 319, В22, 

Салгйр 350- 
Салда р. 17. 

Самара 137, 264. 

Самарканд 48, 148, 144, 

СамарО'Златоустовская ж. 

Самарская Лука 842. 

Самсоновал д.- 68. 

Сакарка р-, д- 19, 27, 28, 811.52, 59, 64, 81,91,100, 
113, 146, 149, 151, 222, 228, 228, 284, 297. 
Санги Шаба р., г. 196, 881. 

Савтарская слоб. 286. 

Саранский рдн. 49, 116. 

Сарапудка Д- 80, 60, 122 - 
Сармсак г. Ш. 

Оаткпвский 3. 337, 350- 
Саушки г. 227- 
Сафарова д. 296- 

Сахалин 276, 284, 820, 823, 324, 364, 366, 369. 
Сахаыгер р- 200, 201, 207, 832, 837, 388- 
Сацирд С- 868- 

Оаяно-Тункипскже гольцы 207. 

Саяаы 175, 2(Х), 257, 828, 332, 833, 336, 837, ЗВ8. 
Свинцовая г. 247- і 

Севастополь 265, 328. 

Севастопольский нос. 298. 

Северная д. 16. 

Северный Урал 234, 263, 288. См. Урал. 
Сѳверо-Еіисейскак тайга снс- Евнсейская тайга. 
Сегаилпк р. 322- 
Седельникова д. 211, 213. 

Седловатый о-в 156. 

СекизОБка р. 227- 
СелѲЕга р. 86, 156, 164, 383- 
Селевгинск 272, 828- 

Селенгинская Даурия 272, 333- См- Даурия- 
СеляЕкнаа д. 85, 36, 157, 385. 

Семе новая д . 68- 

Сѳ меновая ладь 103- 

Сеяеновская г. 68, 103- 

Сем ире чье 171, 286, 267, 329, 330, 881. 

Семпцалатннская обл. 98, 267, 821, 822. 

Сенно д. 329- 
Сентелек 811, 313. 

Серебряная р. 16, 17, 80. 

Серебрянская дача и з- 16, 17, 94 
Сергнополь 322, 

Сёрдоболь 112- 
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'Сердовинский пр. 221. 

Серухина д, 233. 

Свали г. 293. , 

Сибирь 11, 1Н 121, 138, 139, ІЭД 156, 170, 173, 
174 198, 222, 236, 246, 252, 257, 258, 260,270, 
279, 282. 309, 323. 

Сибирь Восточная см. Восточная Сибирь. 

Сивучий мыс 276, 324. 

Спдейские г. 28]. 

Сизикова д. 232, 233. 

Сильткобѳ г. 293- 
Симферополь 320, 369. ■ 

Сияельниково 357, ^ 

Синюха р. 137. 

Скеля-Коба 850. 

Скобелев 381, $50. 

Славута 264, ' 

Сладко-Гостпиный ир. 17, 20. 

Случ ІО. р. 366. 

Слюдянка р. 53, 65, 114, 152, 156, 153, 172—184, 
199, 240, 860. 

Смоленская губ. 263. ‘ . 

Собачья г. 33- 

СоймавоБСкая дол. 114з 836, 847. 

Соколиные сопка 64. 

Соколова д. 289. 

Соктуй г. 67, 103, 129, 237, 274. 

СокутуЙ р. 103. 

Солдатка р, 267. 

Солооечная г. 68, 103, 131. 

Солончанка р. 337. ^ 

Солоцкая д. 114. 

Сосьва 231. 

Сочи 36, Ш. 

Спасский пр. 93, 149, 234. 

Опасскоѳ о 345 

Средний Урал 56, 109, 113, 116* 122, 123, 140, 147, 

148, 150, 152, 155, 158, 163, 193, 215, 221, 222, 

225, 227, 22^ 231, 234, 240, 246. 247, 249, 255, 

267, 268, 269, 270, 289, 330, 349, 35І8, 359. Си. 

Урал. 

Средняя д. 336. 

Средняя Азия 26, .37, Ш, 165, 172, 179, 195, 200, 
258, 259, 260, 262, 267. См. Азия. 

Средняя Борза 275. 

Средняя Терсь р. 137. , 

Средняя Тпбельти р. 180. , * 

Средняя Тунгузка 270. См. Туагузка. 

Срстенск 129, 181. * 

Сретенские к, 49, 75, 88, 89. 

Старицкий у. 264. 

Старо-Невьянский а. 289. 

Старений вр. 89, 

Старцева яыа к. 60. 

Степановское с. §40. 

Стрелка г. 68, 168. 

Стрижѳвская к. 154, Ш. 

Суиаікская губ. 363. 

Сугатовский рди. 189. 

Сугоиак 03. 33. 

Судак р. 58. 

Сулейманова д. 294. 

Султаи-Уиз-Даг 58, 128. 

Сунтар 253, 270, 271, 322. 

Сургутановекяй рдн. 139. 

Сурметаш 331. 

Сухая р. 297. 

Сухой Марѳкак р. 191. 

Сухой Фонтан ст. 190, 

Сухолесская г. 68, 103- 
Сухона р. 235, 

Сухум 350, 368- 


Су два р, 341. 

Сырая Тундра 156. 

Сыр-Дарьинская обл. 144, 228, 236, 247. 
Сыростан 234, 291, 292, 330, 337. 

Сысертский окр, 33, 117; 118, 122, 146, 234, 346. 
Сюрю-кая 265. 

т. 

Табаада 297. 

Таврическая губ. 366. 

Тагавай г. 62, 113—115, ]50, 151, 246, 247, 
Тагильский окр. 30, 118, 214, 359, 387. 
Тагобы-Собак р. 165. 

Таз-Каарой 144. ^ 

Та йго ноский тюлуостров 139. 

Таймыр р. 270, 

Такторскнй кар. 272. 

Талая р. 43, 158, 174, 177, 180, 183, 184, 332, 
Таласский Алатау 229, 256, 

Таллалан 185, 136- 
Т^ловка р. 810, 311, 317, 818. 

Тальтия Б- р. 268. 

Тальян 231, 232, 233- 
Таммела 58, 240. 

Таяалык р., ст. 299, Ш, 873, 389. 

Тарасова д. 275. 

Тараташ 268, 

Тарейские оз. 274. 

Татария Великая 170. 

Таткуль 03. 36. 

Татыш 03. 830. 

Ташбек р. 58. 

Ташлы р- ВШ. 

Ташкент 87, 48, 143, 171, 228, 231, 236. 

Таш-Тау г. 292. 

Таіпты р. 319. 

Татьян кл. 294. 

Тверская губ, 251, 264, 356. 

Теберда р. 321. 

Тедешвха р. 319. 

ТелянскиЁ руч. 119. 

Теплая р. 64; 149, 150, 234. 

Тѳрепскнй ул. 236. I 

Терекланская ст. 299. ' 

Теренаир 369. 

Териицы с, 228. 

Терская обл. 156, 205, 236, 368. 

Терсь Средняя р. 137. 

Тесьма р. 62, 247. ^ 

Тетерев р. 112, 115, 135. 

Тѳтюши 264. 

Тсхенбинский остр. 253- 
Теча р, и 8. 33. 

Тнбельтн д. 180. 

Тигальда о-в 369. 

Тигшь р. 237. 

Тигерек (Тигйрек) 241. 

Тагерецкие Белки 64, 65, 164, 222, 227, 250, 
Тиман 235. 

ТйонетскиЁ у, 369. 

ТИСЕОС р. 16. 

Тифлис 148, 190, 266, 353, 369. 

Тнхвансвнй у. 329. 

Тихий океан 270, 366. 

Тобольск 289^ 323. 

Тоготуй р. Юз. 

Токовая р. 353. 

Токовский пр. 89. 

Толгары 321^ 

Толкач 03- ;КЮ- 
Тодмовая р. 350. 


Тоііь р. 267^ 519. 

Топкэл р. 56, 64, 160, 238- 
Топрак-Бель р. 228* 

Торе0-Нор 03, 138. 

Торейскал стеиь 138, 

Точшьная д* 239. 

Точильная к. 164. 

Точильный кх 22, 

Троицк 216, 297. 

Троицкий пр. 50, 62, 75, 77, 89. 

Троицкосавск 69, 

Трусовая д. 514, 

Трубеевская к. 65, 98, 

Туакская нощ. 350, ' 

Тулата р, 65, 267* 

Тулдун р, 273, 523* 

Тулун г, 103. 

Тулунтун (ТултуІ) р. 181. 

Тульская губ* 329, 

Тунга р. 197*. 1 

Тувгатарово с. 262, 287, 291, 292, 294, 295. 
Тунгузевка р* 273, 

Тунгузка р, 36, 139, 257, 270, 822. 

Тункинские г* 174, 181, 860. 

Тура р* 268, 288, 289, 

Тураевка д. 342* 

Турга с,, р* 155, 322. 

Тургачан р, 814* 

Тургайская обл. 2Ш^ 500, 319, 821, 326, 

Тургояк 157. 

Тургучан 372* 

Туринские рдн. 347* 

Туркестан 27, 87, 58, 93, 111, 114, 122, 128, 143, 
152, 170, 171, 194, 197, 199, 236, 247, 257, 258, 
266, 267, 278, 321, 328, 330, 349, 853, 367, 
См. Восточный Туркестан* 

Турья 156. 

Тут-Халтуй г. 66, 68, 101, 108. 

Тяшеловесица к. 94. 

У. 

Уба р 311, 317 , Зіа 
Уда р. 811, 350. 

Уй р* 31, 290, 292, 294. 

Уктус р. 247. 

Укям с* и р. *369. . 

Улдурга р. 287. 

Улун-Кутулъ 180, ^ 

Улунтуй 166, 882. 

Ульба р. 318. 

Улькуядскдй вар, 272* 

Умба 156* 

Умцтѳкский масс* См. Хибанск. горы, 

Унда р. 108, 129, 131, 158, 274. 

У иди некий с к л* 103, 129, 

Уналашка 369. 

Уразова д. 296. 

Урал (г*, р.) 10, И, 12, 20, 27, 59, 62, 94, 111, 113, 
117, 118, 121, 122, 124, 142, 146, 1 50, 151,16В, 
163, 193, 195, 208, 213, 216, 218-221, 223. 224, 
226, 228, 231 - 234, 242, 243,246, 247, 249,252, 255, 
257, 267, 2т, Й70, 277, 278, 282, 284, 237, 288, 
289, 291, 294, 296—302, 819, 321, 323, 324, 825, 
330, 834-т 336» 3^11, 342, 344* 866, 859, 364, 366, 
372, 373* См. Северный, Срѳднпй и Южный 
Урал* 

Уреньга 115, 246. 

Ургя район 114, 146, 165,, 228. 

Ургун 295* 

Ургучан р, 52, 81, 123, 129, 131, 215* 

Урик р* 199, 200, 201, 208, 333, 388- 


Уршг зал. 276. 

Урмийское 03. В5І, 353. 

УртазыжскаіРст. 298. 

Уртак-Сарм г* 247* 

Урту-Кундуй Ш* 

Уртуй-Нагитуй 104* 

Уртуй Ундур 104. 

Урт:хисубань д. 253. 

Урудьга р* 56, 68, 96, 101, 102, 103, 129.. 
Урулюнгуи р. 259, 274, 276, 823* 

Уряіда 236. 

Урянхай 258, 

1 Усадиідн 329. 

■ Ускулово д, 297, 

Усол усы с. 228* 

У спек 369. 

Успепская росс. 19, 20. 

Устинова д, 294. 

Устоалдоа 868. 

Усть^Чиркинский кар, 272. 

Уточкина д. 138, 154, 156, 157, 164. 

Уфалейская да'Іа 255. 

Уфимская губ. 342, 

Ухта р. 235. 

Учасук р* НО. 

Учеркиеельскай кар. 274. 

Уч-Кызьіл уроч* 145* ’ 

Ушкуль 03* 294. 

Ушомир 363, 366. 

Ф. 

Фарс 14^* 

Фастов 161. ' , 

Феноскандня 37. 

Феодосии 236, 265, 320- 
Фергана 37, 240, 360, 369. 

Филипповка р. 318. 

Филиппово 363* 

Финляндия 93, 110, 111, 147, 158, 328, 359.. 
Фнолент мыс 320* 

Фирсова д. 27, 30. 

Форос 350* 

X. 

[ Хабаркая д. 298. 

Хада*Булак нос* 68* 103* 

! Ха8лар р. 274. 

I Хаир.Кумпн р* 31І, 312, 318, 314. 

-Хамадан 118* 

Хамар-Дабан 155, 174, 180, 181, 182, 184. 
Ханшина 261. 

Хара-Джшга р. 199—201, 203, 388^ 

Хара- Нор ст. 328* ^ . 

Харта р. 201. 

Харганта р* 181* 

Харитоаово-КамоанейскЕЙ ир* 16. 

Харпу 30 вая р* 237, 276* 

Харьковская губ. 185, 366. 

Хатанга р. 257, 270, 276, 366. 

Хатлан 46, 47, 171. 

I Херсонская губ. 135, 137, 159, 161, 163, 252, 366^ 
I Хабивские г. 156, 390. 

1 Хива 144. 

; ХиБган 276, 828* 

Ходжент 143, 144, 236- 
Хоржеле 363* ' 

Хорог 43. 

1 Хорок р* 200, 201, 208* 
і Хост-Роги р. 196- 
І Хотаа 196, 197, 198- 


Хохарсйское мест. 390. 

Хран р. ^бб. 

Хризолитный лог 119. 

Хризолптка р. 387. 

Хрустальная г. 222. 

Хуан-Хушув р. 206. 

Худжиртей лог р. 206. 

Хэртэ Жалга р. 205. 

Ц. 

Цаган-Олуй 69, 164, 237, 274, 322. 

Цагань-Харн 207. 

Цйгаян г. 276. 

Царское Село 159. 

'Ціітан р. 204. 

Цурухайтуй кар. 275. 

Цхал-Цнтелп 368. 

Цыгановщиоа д. 137. 

Цыльма р. 265. ' 

ч. 

Чайбуша р. 253. 

ЧаПцын мыс 2.35. 

Чалбучп р. 275. 

Чапчачи 357. 

Чартыш р. 267. 

Чарыш р. 64, 223, 243, 267, 285, 309, 311-314. 
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Чебаркуль 33, 40, 98. 

Челябинск 40, 292. 
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Чита 127, 257, 272, 273. 

Чона р. 139. 
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ш. 
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Афганистан 37, 43, Н2, 143, 170, 171, 172, 196. 
Бадахшан 43, 47, 166, 170, 171, 172, 187, 197. 

Б а пахшая см. Бадахшан. 

Гоби 268, 263. 

Индия 21, 118, 149, 167, 171, 196. 216, 218, 219, 
245, 262, 267, 282. 

Китай 43, 118, 168, 170, 171, 172, 177, 178, 194, 
195, 196, 197, 201, 206, 216, 218, 219, 228, 231, 
245, 259, 260, 262, 263, 280, 282, 321, 327, 329. 


Мадагаскар 81, 147, 221, 240, 358. 

Малая Азия 195, 266, 338, 368. 

Монголия 10,' 92, 111, 114, 146, 155, 197, 203, 228, 

257, 260, 273, 274, 276, 329, 348, 356- 
Персия 47, 118, 142, 143, 152, 107, 170, 171, 196, 
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Тибет 37, 170. 
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Указатель дворцов, церквей, музеев и проч. 
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Аничков 345. 

ГатчйЕСКИй 245, 339. 
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Мраморный 169. 

Павловский 246, 389, 355. 
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Спасителя храм в Москве 242. 


Музеи и выставки. 

Берлинский музей 345. 

Лондонская выставка 361. 

Оружейная валата 222. 

Парижская выставка 117, 845, 351. 

Эриитаж 163, 168, 169, 194, 211, 227, 242, 246, 249, 
261, 323, 344, 346. 

Общественные здания, фабрики 
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Большая опера в Париже 35]. 
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Петергофская гранильная фабрика 5, 34, 38, 154, 
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Список рисунков в тексте. 




Ряс. 1, стр, 15. Схекатическал карточка Крестовоздвиженских яроашолов в Бнссерском округе на 
Урале с манесевными местами находок алмазов. 

Рис. 2, стр. 25. Огранка алыава Могол»^ жзлюбленчая для аметистов и дымчатых топазов 

в Екатерининское и отчасти Александровское время. У алмаза верхняя грань плоская, у камней 
ТВ, 7 — обычно слабо выпуклая. 

Рис. Зі стр. 82. Сдематическад карточка месторождѳнйй корунда и наждака в Кыштымском горном 
округе на Урале. 

Рис, 4, стр, 42. Бочеакообразный кристалл корунда из Южного Урала но Н. Кокшаров у, 

’ Рис. 5, стр. 45, Схематическая карточка месторождений драгоденных и цветных камней в Средней 
Азии. 

Рис. 6з стр. 51. Сростки кристаллов александрита из Изумрудных Копей на Урале (ыѳстноѳ название— 
пешки). 

Рис, 7, стр, 55* Разные формы кристаллов берилла раеличных месторождений (по Кокшаров у). 

Рис. 8, стр. 80. Наиболее обычная форма кристаллов воробьевита из копи д. Саватеевой в Забайкалье 
(по рис. Е. Еостылевой). 

Рис. 9, стр, 87. Кристалл авклаза из Бакакинсшх россыпей Южного Урала. 

Рис. 10, стр. 87. Кристалл топаза, весьма ,богатый формами, из Борщовочного кряжа в Забайкалье 
(но Н. Кокшарову). 

Рис. 11, стр. 89, Кристаллы фенакита пз Изумрудных Копей и Ильменских гор. 

Рис. 12, стр. 96. Типы кристаллов топазов разных русских мѳстороікденсй (по Н, К окш аров у). 

Рис, 13, егр. 109, Кристаллы циркона Ильменских гор. 

Рпс. 14, стр, 166. Копия карты Прибайкалья Пермикина (1853) с указанием мест нахождения 
плавика, аметиста, лазурита (валунов и коренных) н агальматолита. 

Рио. 15, стрг 176. Копия карты Прибайкалья А. Ч о к а н о в с к о г о' 1871 г. с навесеапѳи копей 
лазурита.] 

Рис. 16, стр. 185* Копия орншнальиого рисунка Пермикина 1851 месторождений лазурита по 
Малой Быстрой в Забайкалье. 

Рис. 17, стр. 187. ПриисЕ лазурита по Малой Быстрой (Чѳкановский 1871)* 

Рис. 17а, стр* 202. Схематическая копия наглядной карты П е р ы и к и н а. Саянских гор с наиесен- 
ными на нео местами находок валунов нефрита и коренного месторождения Л. Ячевскѳго. 
(Карта ошибочно носит в тексте № 37), 

Рис. 18, стр. 203. , Карта Урика (по Л* Яч.ѳесіому) с коренным щесторождеипем нефрита. 

Рпс. 19, стр. 214* Печатка из орлеца работы Петергофской фабрики периода 1911—1917 г.г- 

Рис. 20, стр. 223. Вазочка из гальки горного хрусталя с сохранением формы куска. Работа в кнтай" 
ском стиле Петергофской гранильной фабрики. 

Рпс. 21, стр. 290. Схематическая карта Южного Урала с нанесечием главнейших мест наэодок и 
добычи яшм. Районы, очерченные квадратами, относятся к картам рис. 22 н 23. 

Рис. 22, стр. 293. Схематическая карта района яшмовых месторождений д. Тунгатаровой на Южном 
Урале. Общая ориентировка карты см* рис. 21, стр* 290. 

Ряс* 23, стр. 299* Схематическая карта яшм района г. Орска/ Общая орнептпровка карты см* 
рис* 21, стр. 290. 

Рис. 24, стр. 352. Схематическая карточка месторождений оникса в Закавказье* 




Объяснения к таблицам рисунков. 


Табл. I. 

Рис. 1 п 2- См. стр. 16* Наибоіеѳ тнсичные формы Уральских алмазов. Характерна округ- 
' іѲЕвостк граней н переходы додекаэдра в сорокавосьыиграннЕКи разных знацОв, 

Рис. 3* См. стр. 56. Пустота ^ваворыш», выстланная кргістаіламл полевого шпата, дыйнатогс^ 
кварца, берилла или топаза. Типична для района Мурзинки на Средием Урме. 

Табл. 11. ’ 

Рис. 4. См. стр. 94. Разведенный кристалл топаза из копи Ыокруши в Мурзнпском районе на 
Среднем Урале. ' 

^ Рис. 5- См. стр. 61. Формы разъедания бутылочнозелеыого берилла из АдуЁсвпх копей ва 
^ Средней Урале- 

Ряс, 6. См. стр. .59. Формы разъедания зо.тотлстозеленото берилла нз Мурзинсквх копей на 
Среднем Урале- 

Рлс. 7. См. стр. 67. Формы разъедания голубовато - зеленого берилла из Адув-Чолонга в За- 
байкалъѳ- 

Табл. III. 

Ряс. 8. См. с^. 163. Отполированная пластинка еврейского камня, из Мурзннви на Среднем 
Урале. 

Рнс. 9, 10, 11. См. стр. 315- Детаѵіи строения Ревневской аеленовознистой лшмы по образцам 
Петергофской гранильной фабрики. * ^ 

Табл. IV. 

Рис. 12 и 18. См. стр. 315. То^все, что и рпс. 9-10. 

Рис. 14 л 15. См. стр. 303. Типы строенна ленточной яшмы Южного Урала. 










Табл. И 
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издаваемые Комиссией по изучению естественных 
производительных сил России, при Российской 

Академии Наук. 

Издаваемые Комиссией монографии имеют целью дать исчер- 
пывающую сводку научных сведений по отдельным вопросам 
народного хозяйства и использования производительных сил 
России. В настоящее время Комиссией намечен выпуск следую- 
щих монографий, выход которых из печати ожидается в близ- 
ком будущем: 
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средства борьбы, И. А. Ыа^к^мновв.. (Отшчатано). 

2. Драгоценные и цветные камни России, А. Е. Ферсмана. 

(Печатается). 

3. Каменные строительные материалы России, под ред. Ф, Ю. 

Левинсон-Лессинга. ( Печатается). 

Русский справочник по минеральным водам, лечебным грязям, 
климатическим и кумысным курортам, под ред. А . П. Ге- 
расимова. 

Кумыс и кумысолечение в России, под ред. А. Н. Рубеля. 
Кустарная промыщленность Поволжья и Приуралья, под ред. 
М. И. Боголепова. 

Туркестан (горное дело, хлопководство, растительные покровы, 
животноводство, сельское хозяйство, культурный уровень 
населения, земельные улучщения, библиографический указа- 
тель), под ред. Д. И. Мущкетова. 

Материалы по денежному обращению, В. А. Мукосеева. 
Описание архива исследователя Севера М. К. Сидорова, 
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Чайное дело, М. Е. Синюкова. 

Экономия топлива, А. С. Гордона. 
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Печатаются в виде отдельных очерков и имеют целью в ясной и доступ- 
ной форме давать научное освещение и научную сводку наших сведений по 
•отдельным вопросам природных богатств России. Издание этих очерков не 
ограничено какой-либо определенной программой или порядком выхода. 

„Богатства России”. 

Серия научно-популярных очерков по вопросам производительных сип 
России. 

вРоссия”. 

Это издание посвящено описанию России по отдельным ее районам, 
причем в основу деления на районы положены признаки экономические и 
отчасти естественно-исторические. Издание состоит из вводного очерка и 22-х 
основных томов, из которых каждый обнимает отдельный район России, 
в дополнительном же 23-м томе дается общий обзор всех районов. Каждый 
из томов распадается, в свою очередь, на 17 глав, сообразно 17 группам 
освещаемых в нем вопросов. Все эти главы выходят отдельными выпусками, 

„Естественные производительные шы России”. 

Сборник в 6-ти следующих томах:, I. „Ветер, как двигательная сила”, 
II. „Белый уголь”, III. „Артезианские воды”, IV. „Полезные ископаемыя”, 
V. „Растительный мир”, ѴІ. „Животный мир“. Цель этого издания ~ произвести 
по возможности полный учет наших природных богатств, выяснить степень 
их использованности и наметить пробелы наших знаний в области изучения 
производительных сил страны и, таким образом, дать читателю возможность 
получить необходимые справки и сведения в систематическом порядке о разных 
сторонах естественных производительных сил России. Все томы выходят по 
мере печатания отдельными выпусками и продаются по подписке. 

Отчеты о деятельности Комиссии. 

Содержат краткие сведения по отдельным вопросам изучения произво- 
дительных сил и отчеты об экспериментальных и полевых исследованиях, 
произведенных по поручению Комиссии, 

Известия институтов физико-химического анали.за и платинового и Московского 

отделения Комиссии. 

Содержат результаты научных лабораторных работ этих Отделов Ко- 
миссии. 

Все вышеперечисленные издания можно получать на складе К. Е. П, С, 
(Университетская наб,, д. 1) и в Академическом книжном магазине (Б. Гости- 
ный Двор, 18), 


Обложка аечаг. в 1-й Госуд. учебно-пракг, шкопе-тмпографии. 
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